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Söefanntlich erfchien guerff im Sfafre 1824 »on bem 
„Cours elementaire de teinture et sur l’Art 
d’imprimer les toiles par J. ß. Vilali$ il 
eine beutfcfye Ueberfefung mit Slnmerfungen «on 
Dr. 3 * ©• ©ingier unb Dr. #. t*. Äurrer, 
im «Betlag ber 3. ©. ßotta’fchen «Buchhnnblung ; 
bie fortwdhrenbc 9flad)fvage nach btefem populären 
SEBerfe machte eine neue Auflage bcffelben wünfdienö* 
werth, wofür jebodj bie jweite unb legte Auflage beö 
Originale r>om 3«hte 1827 feine 'Bereicherungen bar? 
bot, weit fte nur wenige unb unbcbeutenbe gufüfe 
enteilt, unb gegen bie angeführte bcutfd)e Bearbeitung 
ber erflen 2luflage an Bollftänbigfeit weit jurüdilcbt. 
©iefi veranlagte mich, Bitaliö ©tunbrig ber ftdrs 
berei unb beö geugbruefö, weld}cr weber in roiffen* 
fdjaftlicher, noch in technifcher J£>inftcbt ben Slnforbe* 
rungen uttferer £eit mehr genügen fonnte, gÜnjtich 
umjuarbeiten , inbem ich bciuptfachlich folgettbc fch^fe* 
bare SEÖcrfe hiebei benufte : 

Lecons de Chimic appliquee ä la Teinture, par 
M. E. Chevrenl , Paris 1830j 

*2 
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Manuel du fabricant d’indiennes, par L. J. S. 
Thillajre , Paris 1834 (nad) welkem bauptfd<bli<b 
ber bearbeitet worben tfl); 

Elemente ber te^nifcfjen @betnte, oon Dr. (£.8. 

©djubartb, 93erlin 1836; 

(Einleitung in bie (5bemte> toon Dr. <§. ©. ®tne* 
Itn, Tübingen 1833, fowaie bie 
»erfd^iebetten auf Jdrberei unb ®rucf'erei bejuglicben 
2lbbanblungett im Bulletin de la Societe in- 
dustrielle de Mulhäusen, welche fdmmtlicb im 
' polptecbnifcben 3 o u r n a 1 mitgetbeilt jlnb. 

©ei bcn 2emperaturgraben tfl immer bie SReau* 
mur’f<be @?ala verftanben unb bei allen 9Sorfd>tiften 
eine Sftaaß, alb gleich bem 3taum, welchen jwei 
93funb ^Baffer entnehmen, uoraubgefeft. 



(*. Ringler. 



I 



Digitized by Google 




ß n I) a l t. 



©<tu. 



gtornbt ui 

6 t (1 e r S fr e t t. 

ginleitung in bte ft&rbetunft l 



grflet Mbftfrnttt. 

g?en ben OrunbfäBen . auf weteben bte ftätbcfuttft beruht . . 2 

ggp. I. iHon 6 cm Qtegenftanbe bet (jftcmic 11116 ibrtn Wirteln 3 

ggp. II. g?cn ber tbemiftben Stmiebun« ....... 4 

ggp. III. 93on den Ur(g<t>en, roeldje bie SSirtung 5er 93fr= 

roanbtfdjaft gbgnbcrn 9 

ggp. IV. %on einigen einfachen tilgbaren .fibrpffli anb ihren 

gigtwfitigfftn . . . . . . . 15 

9t rt. l. ffion bem ©auerfloffe n 

«rt. 2 . 2son bem ©tuffioffe . ^ i ^ ^ I iß 

9lrt. 5 . 2Jon bem ®a(fet|lo(fe ......... 17 

grpeittr glbfc^nttr. 

93on ben Itrfadjen, tpelcfre einen mctltitben einflug qnf bte 

Starben haben 20 

ggp. I. SBon btm Siebte 20 

ggp. II. ®on bem ffiärmeftoffe 22 

ggp. III. SBon bet atmofpbdrtfdien £uft 27 

ggp. IV. Bon bem 3Baffer . 29 



Dritter gib ft& n f t f . 

g?cn ben (Subftanien (tbemiftben 9t«entien), tretefee man in bcr 

itarbefunfi anipenbet, um bte Starben au erhalten 36 
gap. I. 93on ben ffltetollen unb ben TOetatlprpben im 9(0: 



gemeinen • . . 36 

ggp. II. 93on ben üftetatlorpben, roeltfee man am b d nt wiien 

in bet Starbetet braucht 40 

Art. 1 . Stbonerbe 41 

9t rt. 2 . Äalf 42 

«tt. 3. Jtatt . : 42 

91 rt. 4. Patron , , , . , , . . . . . . . . 45 

fflrt. 5 . 9tmmoniaf 45 

9t rt. 6. ginnorpbe 44 

«rt, 7, SBIetor pbc . , ♦ ... . .... ... . 46 

ffltt. 8. Äupfetoipbt ♦ . 46 

«rt. 9. gifenotpbe 47 

9t rt, io. tWanflanprpbt 48 



Digitized by Google 



YI 



a p. 111 . vs on ocn sauren . . * * 

‘21 r r. l. ©dupefltae ©iure 


• * 


49 

50 


91 tt. 2. ©ebtrefelfdure .......... 




51 


‘21 r t. 3. ©alpeterfdure 




55 


91rt. 4. ©altfiure 


• • 


56 


9t rt. 5. .Koblenfiure 




58 


91 rt. 6. ©fitafiure 


• • 


58 


'21 r t. 7. ©itronenfdure 




63 


Stt. 8. äBelnftetitfinre . 


• • 


64 


91 rt. 9. ©auerHeefaure 




64 


'Art. io. ©alläpfelfiure 


• • 


65 


S n f « ?• 

a) 9lrfeniae ©iure 




69 


bl 9trieniffiure 




70 


<■) @btomfdure 




71 


(1) ©djirefetirafferflcfffaure (.f'pbrotlncnfdure) . . . 


. # 


71 


e) ‘Maufdure 




72 


ap. IV. 25on ben ©alten 


* # 


73 


9Irt. l. «<tircfe(fettre ©ahe ........ 




76 


1. ©cfeirefelfaures Ptfcn 




76 


1. 2. ©cbtpefelfaureS .Kupfer 




79 


3 u f 

al ©cbipefelfaureS 9)?anaanorpbuI 




79 


b) ©djiuefelfaureS Quetffilberorpb . : 




80 


cl — Smfcrrb 




80 


d) — Sinn . . 




81 


<S. 3. 9l!aun 




82 


91 rt. 3. ©alpererfaure ©alte 




86 


i l. ©alpeterfaureS .Kali (©alpeter) .... 




86 


C 2. ©alpeterfaureS Cifen 




87 


3 u f « I. 

al ©alpetcrfaure frboncrbe 




88 


bl ©alpeterfaureS 21lei 




89 


cl ©alpeterfaureS .Kupfer 




89 


dl ©alpeterfaureS fßtanaan 




• 90 


c) ©alpeterfaureS duedfilber ........ 




90 


Fl ©alpeterfaureS 2öiemutb 




91 


u) ©alpeterfaureS 3inf 




9t 


91 rt. 3. ©abfaure ©alte ^ ^ ^ . . . . 




91 


'S. l. ©alrfaureS Patron 




91 


<$. 2 . ©altfaureS 9lmmomaf (©almiaf) .... 




93 


3 n f a &. 

al ©altfaure fcbßnetbe * . . . 




93 


b) ©aUfaureS Cifen 


« • 


93 


c) — TOatman . . . . . . . . . 


• • 


91 


d) = 3mt 


• • 


91 


e) — Guecfftlber (©ubltmat) . . . . 


• • 


95 


$. 3.. ©aljfaure Sinnorpbe i . . . . . . 


, , 


. 95 


a) 9?eutraleS faltfaureS Slnnorpbul (Stnnfalt) . I T 


• • 


95 


b) ©aureS fahfaureS 3innorpbul ober Stnnauflifuna 


« • 


95 


BT^fTn^lrSfTTTTI-rfg^iy«»^!' 


• • 


96 



/ 



Digitized by Google 




VII 



d) gafofaured 3nffl«pb • . . . . 96 

e) galpeterfalifaured ginn bet fffrber (Mufft) .... 96 

0 ©alpeterlalifaure ginnanftöfiing ftumäitnmtcn bet Krapps ■ 



%rt. 4. ffffigfanre gälte . . . 97 

1. fffftafaureb S»let (gltnurfft) 97 

2. gfftflfaure Stbonerbt 98 

§■ 3. gffiflfaureg .fiupfet loo 

j 4. gfltitfanrep gifen . . ioz 



3 u f a fr. 

a) gfltqfaurer .Ruit 104 

b) gfiliafauteg TOanaan m 

c) gfftafauret gtnf Ki4 

>i) gfi»afa»reg_3mw i<>4 

»ft. 5. ffatlfcb = tobtenfaure ®aUe l»5 

&. l. iBafifcb^foMenfaurct! Äalt MWaftbe) ins 

<S,. 2. tgqfifcto = foblenfaureg Patron (igoba) .... m 

S. 3. ■fioblenfaurea aimmomat in 

§. 4. Äeblenfaurer Malt 115 

airf. ii. ggetnftetnfanre ©alte 115 

»rt. 7. gifcnblattfanre (SaUe H8 

atrt. 8. gbromfaute ®ahe . m 

gjrt. 9. airfentdjtfaute unb arfeniffautt Sähe .... 122 

gap. V. S?on Dem tgtEtrcfelgflentf , . ... . . . 12» 

6ap. VI. gen t>tn Oeblert im glllgemetnc« nnb pon einigen 

fetten Oeblen inebefonbere 124 

gap. VII. %on ben Seifen iso 

grt. 1. Seifen mit gobabafig , ober batte Seifen . . 151 

grt. 2 . Seifen mit ^otafmebafig, ober rceufre geifm . 154 

gap. VIII. gon ben ftärbefloffen überhaupt ..... 154 

gap. IX. »ngemeine ©runbfafre bet fiatbefunft .... 135 



Vierter Mbfcfonftt. 

%>on ben m farbenben Stoffen unb pon ben gubereitunaen, 

toelcbe fie cor bem färben erhalten milden . . 154 

g«p. I. g?on ber 3SoHe IM 

gap. 1L gjon ber Seibe 160 

gap. III. <Bon bet 93auniiPoBe 175 

gap. IV. ffion bem ftlatba unb -franf . ♦ . .... iso 
gap. V. SBon bem gleichen bet gaumroolle, beb fttacfrfcb 

nnb beb Jpanfeb 185 

l) 2>ad gleichen ber gaumipglleneatne unb Gewebe . . m 

a) »Heiteret getfabten ber Otafenbletcte ...... 184 



bem neuen Verfahren .... . . . . im 



bem Druden ui .ftrapp gefärbt ir erben , I T 19? 

2 ) SDaj gleichen Pon getnroanb unb getnengatn . . ,jf. 195 

a) gleiche ebne amroenbung pon gblot 196 

b) gfrlotbletitf 198 

c) 93on bem gleichen bet gatift« jöö 

SClxocic M gleichptpceffetf , . aot 



Digitized by Google 



VIII 



© a <b t r a a. 


6«tte. 


©om eblor unb ben bleicbenben (Jbloroerbinbunaen . . 


204 


a) (fblorfflll . . . . . . . . . . . I ^ 7” 


JGfi 


b) öblornatron 


207 


c) Cfblorfalf . . . . . . . . . . . . . . . 


207 


Prüfung bed ©raunfteind jur Ublorbereltung 


210 


^weitet % t) e i L 




©on ber ftärbcfunft 


212 


(£r(ter 2lbfd)nttt. 




©on ben einfadben jfarben 


212 


Gap. 1. ©cn bcra ©lau 


212 


9t r t. i. ©on bem flnbrg 


212 


91 rt. 2 . ©on bem 'l'aftcl 


228 


*21 r t. 3. ©on bem 2Daib . I . I I ] . .... 


229 


91 r t„ 4. ©on bet 91rt bet Subereitung ber Aiipen , um 




baltbar ©lau tu färben 


229 


i 1. ©arme .fiäpe ober ©aibtüpe 


230 


©*arf ober fdnuart acroorbene dnipen 


238 


©unbaesanaene ober terfeßte .Küpe . I . . I . I I 


242 


©fbrocbrnea ®rün 7 . . . . I I i ^ ^ . I 


241 


i 2 . ®otaftbefilpe ober Ttnbißfüpe 


245 


3. .Kalte Kiire ober ©üriolfüpe 


250 


91 rt. 5. ©on bem ©laufärben mit nicht haltbarem ©lau 


255 


5. i. ©om ©laufärben mit ©acbfintblau 


255 


2. ©om ©laufärben mit ©eriinerblau 


257 


§. 3. ©om ©laufärben mit ©laubolj ((fampectebolt) . 


274 


i 4. ©on bem ftärben bed aufaefeßten ©lau’d . . . 


277 


@ap. Ii. ©on bem ffiotb . . . . . . I . . . . 


278 


91 rt. i. ©on bem .Krapp unb bem ffiärben mit Ärapp . 


278 


§. l. ffiofle mit .Krapp rotb tu färben . ^ . .. . 


290 


§. 2 . ©on bem Arapprotbfärben ber ©aunitocHe . . 


291 


L 3. ©on bem Stürdfdi* ober 91briancrclrotbfärben ber 




©aumroolle 


292 


a) ©efibreibung bed in Otonen ßebrämblnben ©erfahrend 




beim SLürtififcrotbfärben . . . . . . . T 


293 


b) ©erfahren in Wladacro 


306 


c) 91nberes ©erfahren, türtifdjrotb tu färben .... 


309 


Stbeorie ber Stiirfifarotbfärberei . . . 


313 


5. 4. ©aumroolle mit Qlmoenbuna oon Ccblbeißen rofen* 




rotb tu färben 


317 


5. ffiaumrocHe ohne 91nroenbung oon Ocbibeißen rofeiu 




rotb tu färben 


317 


91 rt. 2. ©on ber (jodjentHe unb oon bcn Farben, roeldje fie 




liefert 


318 


5. 1. ®ofle mit GfodseniOe fcfcarlaefcrotb tu färben ♦ . 


320 


§. 2. ©Me mit ö'odjenifle tarmefinrotb tu färben . . 


323 


<i. 3. igeibe mit @o<benille ä*t earmefmrotb tu färben 


324 


4. ©aumroolle mit Pocbenille ä*t carmeftnrotb tu färben 


325 


§. 6. ©aumrooHene ®eroebe mit (SocbeniHe amarantrotb tu 




färben 


326 


91 rt. 3. ©on bem Aermed 


326 ' 


9Ut. 4. ©on bem <£<har lacbfärben mit bem Satt ober ® ummtlatf S s so 



Digitized by Google 



IX 



©*IK. 



i. mt bem natürlufeen iad fcbarlaftrotfr >u fdrben 338 
ja. S»it ben fnnfHiften gacfforten fd?atlfl<fttot& Mi ffabea 532 



3 u f fl fr. 

finalere! Sforfabren, mit gacf-^pc f<*arla<brott) au fdtben . 34* 

Slrt. 5. Sion bem fflotbfarben mit Dtfrtfle ..... 347 

Slrt. 6. Sion bem 9^otI?färben mit Saflor 549 

Slrt. 7. Sion bem Otocftfärbrn mit ftemamfruffroto ... 55 l 

l. ffernambut auf Sgolle ■ . . . ... . . 357 

j 2 . Semambut auf Siaumroolle 358 

fialfdjed garme|inrotb auf ©eite 359 

slrt. 8. Sion bmTffarben mit Dem rotben (Sanbelpolne . 359 

Slrt. 9. Sion bem fiarbjtotf 6er Sllfannaipurael un b tfrtet 

Stnrocnbuna 361 

gap. III. Sion bem rtelb 3ft5 

31 rt, l. Sion bem SSau unb bem Sßauaelb sr>5 

j l. Sgolle loauaelb au färben . 365 

i 2. ©cibe loauaelb >u farbm 365 

3. SbaumiPolle »yguaelb nu fdrben 386 



3 lt f a fr. 

fflelbfärben mit SAarte 368 

©elbfarben mit RArbffltnftct. . . . 36* 

3t rt. 2. Sion bem (frelbftoU unb hrffcn fflnipenbuna tu bet 

Rärbefunjt . . .......... 503 

31 rt. 5. "Sion brr Quercitronrinbe unb ihrer Slnipenbuna 

in 6er Sdrbefunft ... .... ... 571 

Slrt. 4. Sion bem Ortcan unb beffen Slntpenbuna in ber 

Rjrbflunft ............ 574 

3t rt. 5. Sion brr €umirna unb i&rer Sicinifrutia flum 

Farben . . . . . . . . . . . . ; 378 

Slrt. 6. Sion bem ftifetfroii unb beffen Slntpenbuna in ber 

ffArbefunfi ............ 579 

fflrt. 7. Sion ben fflelbbeemi 581 

31 rt. 8. Sou bem (frelb mit ebromfaurtm SMet . . . 38t 

Slrt. 9. Sion bem ffloffaelb, pon ben powla lieberen ©eftafr 

tirunaen beffelben unb befonbrrfl pon bem Stanftn 382 

gap. IV. gen ber fab len fiarbe 3SG < 

Slrt. 1 . Sion ben uninni 9tn(ii'dialcn . • 386 

Slrt. t. Sion ber Slufirourtei 387 

Slrt. 5. Sion ber ffrlenrtnbc , . « , . . . . , 3S8 

Slrt. 4. Sion bem sftablaft 389 

Slrt. 5. Sion bem (Sumad) ober ©tbmatf 390 

Slrt. 6. Sion bem Wupe 391 



3 « f fl fr- 

Sion bet Ritbtenrinbe 39» 

Sion bet SBirtenrinbe , , , , , . = . . . , , , 392 

Sion ben anintn echalen brr nnlben Ojofitaftanie .... 595 

Sion bet giifrttibolittnbe 393 

Sion ben .Knoppern . 395 

Slrt. 7. Sion bem gqteebu . 395 

gap. V. %jom ©mroan 595 

§. l. 6<bnwa auf SBoflt 396 



/ 



Digitized by Google 



X 



S. 2 . ©(fetpatufitbtn b« ©ttbe 401 

§.3. ©(bipgtif&tbm txr S&gumroolle ...... 404 

gap. VI. tBon ben ©(battitunam bed ®rau 4()6 

»litt. l. ®tau auf 'IBolle 406 

jgrt. 2 . (forgu auf gelte 4ii8 

81 rt. 5. (gtau auf deinen unb Sfaumipolle 410 



3roeiter 31 b f tfr n i t t» 

fScw btn iBfarornttifleffSten Partien • 411 

gqp. I. SOlifftuna pon ffiotp unb gllau 412 

8ltt. i. TOtfamna pon 3Mau unb Dtotb auf 9Sollt . . 412 

S. l. TOi'cfauna be^ .tüpenblau’g mit bem god)cnilleto;ft . 412 

S. 2. 9)?tfdnma beg ©ä*fifitMflU’g tr.it bem GotfefmUetotb 415 
3. 9Kifcfruna bcrf .füpenblau’g mit 6cm .frraprrotb . 414 

$. 4. ffliifctuna beb ©ä&ftlcpblau’b mit btm Ärapprotb 414 

§. 5. gftifounq btb Äüpenblau’g mir bem jfcrnanibuftotb 414 
§.6. ffltfifruna beb gaitfifitMau’ij mit bem ftemambnfrott) 415 
91rt. 2 . flWtfcpuna coa Ofotb unb ^lau auf ©abc . . 417 

§■ l. 'Hcdbtfg Gielert, aber asiotett mit gtxfcentße nnb 

.fiifpenblau . . . 417 

§■ 2. galftfrtb 'Bioktt auf ©dbe 418 



3 u f a 6. 

Sfabtn btt ©tfbe mit (Solanum 419 

jiodlPtolftt 420 

Broetteb violett unb £ilag .......... 420 

gintteg Violett , , . . . . . 421 

9Kalpe unb l>toenittrtnt»Uitt)fatbc 42 1 

SCeinfatbiatg gji orbor^ 42 1 

©panif<te ganellefatbe 422 

igraune Farben . 422 

SBlane Farben 423 

JF>etle fBioltufarbe 423 ‘ 

91 tt. 3. gftifduina pon ff tau 11116 Ototb auf •Haumipollc 424 

S. 1 . 9lauma'ollf äebt pidm, lila-g unb paliacat iu färben 424 

f>. 2. Salicpfg ober ni<tt lialtbareb fBiolett, gilab unb 

9)aliaiat ............. 428 

gap. II. 9Witcbana ppii ‘-IMati mib (Selb, ober pon bem (ftrüii 419 

91 rt, i. 93on bem g'rün auf gfioCe , s = . . . : 4M 

{ i g>on bfin achten girüii auf 9Sclle 430 

§. 2 . Salfdieg P)nhi auf ggolle 430 

91tt. 2. ftirün auf ©eibe . . 431 

9t tt. 3 . Wrün aut gfliimipolle . . . . . . . . i 432 

Gap. III. üRifdjutifl pen gjrau unb Gielb, ober pon ber 

OltPi’nfarbe . . . . 43» 

Mtt. i, Olipfnfatbt auf Qgolle . s . . . . . 436 

Mtt. 2. Olipenfarbe auf /etbe . . . . . . . . . 4M 

Mtt. 3. Clipenfarbe auf SPaumrooBe . 437 

Gap. IV. TOli'jtuna pon Vwotb unb <$<lb ...... 438 ■ 

91 rt. t. fOfifounq pon fflotb unb Qklb auf >lßolle . . 4 39 

9!rt. 2 . 5)?tfd)una pon SHotb unb fflflb auf ©eibe . . 44» 

91 rt. 3 . 9)ttfcbuna pon IXotb unb Wflb auf 9<aum»olle . 411 



ippllt mitttlft Ätqpp unb Quemttoannbe erthnlt 412 



Digilized by Googl 



® eite* 



it 



gap. VI- %on einten garben, roeltfce manbtn%aumivoIIen= 



zeugen mittelft MetaUtaUen tnbritr~r 



»ult tPftben 443 

Ql r t. 2. g on Den iBobe n, welche mit .ftnpfetlaijen bärge: 

ftfllt werben linnen . . . . . . . . . 444 

gt t. 3. &on btm gbromatün . . 445 

grt. 4. &on ben üB6Den, tpeldae mit gdjiperelmctallen 

DaraefteBt werben tonnen 446 



■Dritter % ft e i l 

gton btt gtaumrooDen-, £tinen=, SSMen -- unb ©eiDenDrurferct 448 
gap. I. lieber 3iaunnpollfw= nnb geinenPrutfetei im allgemeinen 418 
gap. II. SSereitung Der jWorbanb . . . * . . * . 45S 

an<ifmeineJ8emeT(ungtn üb« Die JPforDanei für .firappretp -Hin 
gap. III. fctutffatben , weifte in .Krapp gefärbt werben . 461 

gap. IV. i ; on Dem Wanne, weldier tarn £rucfen 6er aftten 

Farben «i befolgen ift 463 

lieber einige ^orftfttgmaajiregfln , weifte beim ihifDrutfen 

Der ftarben an beobaftten (inb . . . . . . 466 

gap. V- SBon Dem Verbieten Der gftorbanD, Den gigenfftaften 
Der rotettiqi'tfn %erbicfunfl?tnitte! unb Der aeetq -- 
neten Stemperatur für Die Stuft = unb Srotfneit: 

ftnben ........ 467 

g a p. VI. 9Son Den Operationen, weifte auf Pa3 Stuften folgen 474 

a) JBon Dem ^atjiren Der gebrafttin stufte Durd) Kupmift 47a 

iSon Dem ^afllrcn Derfelben Dürft Klete . ■ , ■ . 477 

Stbeone Der AuftmiflpafFagen 47S 

b) '»Bon Dem Stieben bet gePruftten ©tutfe in Krapp . . 4S2 

c) lieber Patf steiften Der in Krapp gefarbren ©trifte 

(33untblcifte) . . ■ . . ■ ..... 413 

gap. VII. Stafelfarben, Die na<s Dem Sieben Der ©trifte in 

Krapp angewanPt iperben rinnen 490 

gap. Vlll. iBon Den fogenannten fatfften ‘tafelfatben . . 5Q5 

gap. IX. Sapenceblan ' . . ... ... . . . 51 1 

gap. X. Sarftcllung Deg iftten gltrina mtrtelfi Der Sapencefüpen 515 
gap, xi. a?on Den tKeferoagen ......... 510 

geifpiele con Der Qlnwenbung Der rerffticbenen Oieferpaacn 321 

gap. XII. fgpig i girttfe t . . 523 

fflbdnberunaen DeJ gapiD : artifclb 525 

gap. XIII. 93ott Den SleBbeipen 328 

33etfptele Pon Der QlnipenDunq Der >21eBbeiBeu auf «runPinen 
, ©tilgen ............. S3i 

gap. XIV. MeBfatben frir perfftiebene gefärbte SgiDen . . 337 

a) Qleferarben für graue goben 537 

b) QleBfatben für £>lipenb6Den 539 

c) MeBfarben für roftaelbe 33oPen Bio 

d) OleBfarben für ffiftreg (manganbraune 336Dtn'> ... 512 

e) ateßfarben für $8oDen, Die mit einem Wemifft ton gifem 

unb Kupfetfali braun ober öligen gefärbt finb 545 

f) geftfarben für ftromqelbe unb fttoniotauae %6Den . . 340 

gap. XV. <Ben Den geBreferpaaen 517 

gebfatben für Sürfifftrotb ■ . 549 



Digilized by Google 



XII 



©«IW. 

lieber bte Sflebanblttnn ber ggcig = cbet SblotfalKüpe für 

tiefen Mrttfel 5S0 

getfabren, bie inbigblauen unb inbiganinen gäben mit 

fatitem eprontfaurem .Halt n'eijt »1 äsen . . . S53 

gap. XVI. gon ben Sampffarbni für gatinnpolKnwufie . 555 

gebanblung brr fouge nad) Pein giufbtutfen t>er ?>ampf= 



färben 562 

gap. XVII. &tm ben flppretfl . » 564 

gap. Will. a?on bem ürutfen bet rccHenen unb ber aub 

grolle unb gerbe gemifcfeten (geroebe .... 566 

g)ie ®olaaefabtication . . V . 673 

£>et gerpUbrutf 57-1 

gap. XIX, gen bem ffrucfen bet fetbenen Beuge ... 575 

a) gicn ber ffabntation btt getbenienge, irelcfre nat? bem 

gebtucfen mit gJicrbanb in .Stopp gefärbt werben 575 

b) jGon bem gebrncfen ber feibenen Beuge mit 2\impffarb«n 67K 

c) 9Jtanbflrtnage;iBrbetten auf fetbenen Beugen unb gpalpb 583 

gap. XX. £ie ffaiimwcüenfamnietbrutferei 588 



ffrFleirunq ber Stbbübuwftcn. 

1) (gap ^guffac’d «Mlfalimeter 599 

2) ©ap = EutTat’d gtilorometer . 605 

5) tErebefliDlkfcit ntr gblrratfalicn 608 

4) Apparat »ir 3‘eieituna beb flüffuen gblotfalfb . . . 6Q8 

5) »Apparat aut fgercitung pcm gblotipaffer . ..... üil 

6) Dnbtgnirtble CH 

7) Apparate jum Siltnren beb ftabtifirafleti) 613 

8) ^enaeofen 615 

9) ggafcfcrab ' . . ui6 

ln) ginbcte ffieiniginiggmaicfeipcn 6i6 

11) 2)ampf lauge : »Apparat . 618 

12) gubrinatmafebine 619 

13) gtArte = unb ^rprfnenmafttine HI9 

14) galanter (Molle) 6 au 

15) »Aufbocfmafittne 021 

lti) .SloBntaictnne (©runbitmafdiuie) (i22 

17) .frct^ftlue (cn^liftte £recfnenarftait) . 625 

i,8) »Apparat, um niete Deliblan tu ber 3nbtgfi)pe jitt färben 624 

19) Apparate jutn T>anipi'en ber feibenen, wollenen unb bäum - 

wollenen g-tucte . .... f . . . . 624 

2Q) Apparat gum fittebrurt 631 

31) ©lamparier für bte I»r tiefer 653 

22) ggalienbrutfinttütii.en C33 

23) .fteffel für baa Aoitiren vnb fflpfiren ber tu gürfifdnoftt . 

beflnr.inten Beuge 636 



nietet? (tut ftliiiTigfeiten (dunerer nie Gaffer) 



mit betiemaen bea SBect’f&en 637 



Digilized by Google 



Qtnfansöigrüntie 

ber 

Färberei 

auf 

Söolle, 0eit>e, deinen, #mif unt> Skumrooüe, 

unb 

über bie ©rucEerf uti jt. 



Xfcetl. 



^er -Jwcf ber gärbefunfl beftebt im Allgemeinen barin, 
bie färbenben Steile, bie und bie 9latur liefert, au^jujieben, 
unb fte fo bauerbaft ald mbgficb auf aßen Arten »on ©tof* 
fen anjubringen. 

Um nnfere ?efer ju biefem 3«edfe ju filmen, «erben 
«ir juerfl bie ©runbfige, anf welchen bie gdrbefunfl beruht, 
auSeinanberfeijert, unb bann, naebbem «ir von ben Urfa* 
eben, bie auf bie garben einwirfen, gefproeben hoben, «er* 
ben «ir bie SPiitfel befannt machen, bie jur J^eroorbringnng 
berfelben bienen. 



Sitaru, MvUiwI)' II. «uff. 



1 



Digitized by Google 




2 



dt ft et 2tb fctynttt 

SBoit beit ®rtin&fofeett, auf tt»el<f>ett bie tfätbe> 
fmtfl beruht. 

25tefe ©runbfäfce ftnb jtne ber (übemie felbft, btc ber 
gürbefunfl alß 93aft6 bient. 3fn ber £bat ftnb bie £)peras 
tionen biefer Äunfl' niebtß Sltibereß a 16 beflünbt'ge anwehbuns 
gen ber ©runbfüße ber Sbemie, b. b* eine 9teibe t>on Slnalps 
fen nnb Spntbefen, ober, mit anbern SBorten, »on 3en 
feijungen unb -Sufammenfe^uttgen , bie alle »on bem oft febr 
nerwifelten , nnb jttweilen febr feinen Spiele ber d;emifd)en 
Slnjiebnngen abbüngen, unb beftanbigen ober wanbelbaren 
©efefjen, bie bie ÜBirfung berfelben befebranfett ober abün; 
bern, geboreben. 

9tur bureb Jpülfe ber ©runbfd^e ber Sberaie fann atfo 
felbfl ber einfache ^raftifer Siebt über feine 95abn oerbreiten 
unb feine Schritte mitten bureb bie unjübligen J^inberniffe 
leiten, bie ftcb auf feinem SQJege ftnben. Unb um fo mehr 
fann ber ^ünfller, ben baß eble Verlangen befeelt ftcb in 
feinem ©ewerbe außjujeicbnen , nur in bem Unterrichte, ben 
ibm bie (Jbetnie gewährt, eine leichte Jjpülfe ftnben, bie ÜÄits 
tel ju oermebren, bie feine Jfunfl bereits beftgt, unb bie 
©ranjen berfelben attßjubebnen. 

©ö ift alfo »or allem unumgänglich notbwenbig, benje; 
gen, welche gortfebritte in ber gärbefunjl machen wollen, eine 
furje Darjlellung ber ebemifeben .Renntniffe ju geben, bie 
jte trachten müffen ftcb eigen ju machen, beoor fte ftcb ben 
Arbeiten einer Äuttfl wibmen, bie, wenn man fte t>on ber 
Chemie trennen will, nur einem affe gleicht, ber non bem 
Stamme gehauen iff, welcher ihm Dafepn unb Sehen gab. 
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Capitfl. 

23on bem ©egenfitanb bet? (Sfjemic unb ihren Mitteln. 

Die S^ettite befdjaftigt ftd), wie aBe Staturwiffenfchaf* 
fen mit beit ©igenfcßaften ber cR&rper; fte unterfcbeibet ft* 
aber »on ollen übrigen Staturwiffenfchaften in ber Qlrt unb 
SBeife, nach welker fte ihren ©egenflanb betrachtet. 2Bir 
rooflen unfere SHnflcht erläutern. 

2Bir »erflehen unter Jlbrper aBeg, wag auf unfere 
Sinne, baö ©eftcht, bag ©efühl, ben ©erucb tc., wirft. 

2lBeg, wag unö bie $brper in ihrer 2lrt ja wirfen al« 
etwag Seflünbigel barbieten , nennt man ©igenfchaft. 

Die ©igenfchaften ber Äbrper ftnb entweber allgemeine 
ober befonbere, je nachbetu fte entweber aBen Äbrpern ohne 
2lu$tiahme, ober nur gewiffen <£laffen oon Jlbrpern eigen 
ftnb. 

Die Jfbrper frnb entweber einfache ober jufamtnen* 
gefegte. Die erfleren ftnb folche, bie burch fein gegenwdrs 
tig befantiteS chemif<heö SOiittel jerfefct werben fbnnen; bie 
' festeren beflehen aug einer grbßeren ober geringeren Sttnjabt 
einfacher Äbrper. Die jufammengefehten JS&rper nennt man 
jweifache, breifache, »ierfache tc. SBerbinbungen, je 
ttachbem fte aug jwei, brei ober vier einfachen Äbrpern jufams 
meugefeht ftnb. 

Die £h<ile eines einfachen Jtbrperg, j. 93. bei ©chwe; 
felg, nennt man integrirenbe Itheile; fte hüben aBe 
einerlei Statur. Die Stheile eineg jufammengefefcten Äbrperg 
hingegen nennt man 93eflanbtheile, unb biefe ftnb »on 
»ergebener Statur, ©o befleht bie föerbinbung, bie man 
Schwefel * Slrfenif nennt, aus Schwefel unb Slrfenif, 
beren wechfelfeitige ttheile »on »erfchiebener Statur ftnb. 

Da« Stubium ber ©igenfchaften ber Äbrper, infofem fte 
ein für unfere Sinne wahrnehmbareg SSolumen befugen, ijl 
ber ©egenflanb ber allgemeinen «Phhfif* 

Dag ©tubium ber -fibrper , welche in fo Keine Stheilchen 
»erwanbelt ftnb, baß fte unferen Sinnen entfchlüpfen, wie 
eg bef ben Xhtüchtn beg ^ucferö ober irgenb eineg SaljeS, 

1 * 
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wenn eS im 2Baffer aufgelbft ift , ber galt ijt, macht ben 

©egenftanb bet Bfolecular» ober bet ff^etnie 

auS. 

Sie Hernie i|t alfo bie 2Biffenfd)aft, beren ©egenftanb 
alle bie ©rfcheinungen umfaßt, toelc^e auS ber innigen unb 
wechfelfeitigen Söirfung ber ©runbtheilchen (2(tome, Molecules) 
eineö dfbrperS aufeinanber Verborgenen. 

Sie SWittel, welche bie @hemie bei ihren Operationen 
anwenbet, befd;ränfen (ich auf jwei: nämlich auf bie 21 na» 
Ipfe unb bie ©pnthefe. 

Sie 2lnalpfe i|t eine Operation, burch welche man bie 
Beftanbtheile eineö dtbrperS trennt, um bie Batur unb bie 
©igenfchaften berfelben leichter ftubiren ju fbnnen. Sie Sie* 
fultate ber 2lnalpfe nennt man iprobucte. 

Sie 2lttalpfe i fl einfach ober wahr, jufammen* 
gefegt ober falfdj. 

Sie 2lnalt>fe ift einfach ober wahr, wenn fte bie Beftanbs 
theile beß analpftrten ÄbrperS ohne irgenb eine Beränberung 
liefert, fo baß man, wenn man fie wieber bereinigt, biefelbe 
Berbinbung erhalt, aus ber fte herborgegangen ftnb. 

Btan fagt im ©egentheil, bie 2(nalwfe fep falfch ober 
jufammengefegt, tvenn bie (Stoffe, bie man burch fte erhält, 
fo berättbert ftnb , baß fte hei ihrer Bereinigung bie Berbins 
bung, woraus fte auSgejogen würben, nicht wieber h^ors 
bringen fbnneit. 

Surch weitere Berfolgung ber jufammengefegten 2lnalpfe 
gelangt man enblid; jur einfad;en 2lnal»fe. 

Sie ©pnthefe ober ^ufammenfegung i|t jene Operation, 
burch welche man mehrere Äbrper bereinigt, um eine beftimmte 
Berbittbung barauS ju erhalten. 



3t» e i te 0 Capitel. 

93ott bec chemifrbcn 5tnjieh«nfl. 

2I0e ©rfcheinungen, welche bei ber 2lnalpfe ober ©pn* 
thefe ftattftnben, h^fle« »ott einer ben ©runbthtilth«* 
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(2ltomen, Molecnles) Der SD7aterle eigenen Ära ft ab, ber 
man- ben Planten chemifche 2lnjiebung betlegt. 

SDlan muß atfo bie d;emtfd;e SHnjiehung als eine Äraft 
betrachten, welche beflclnbig bahin wirft, bie ©runbtheilchen 
ber Äbrper, welche getrennt ftnb, einanber ju nähern, unb 
jene, welche fchon miteinanber oerbunben ftnb, mit mehr ober 
weniger Äraft in einer febr geringen unb beflimmten gnt * 
fernung von einanber ju holten. 5# fage in einer beflimmten 
Entfernung; benn bie SBerminberung beß Kaumeß, bie bet 
alleu Äbrpern flattftnbet , wenn ihre Temperatur ftnft, 
beweift, baß eß feinen unmittelbaren ^ufammenhang jwifchen 
beit integrirenben Theilen ober ben ©eflanbtheilen berfelben 
gibt. 

Die Slnjiehung äußert ftch entweber jwifchen ©runbs 
theilchen »on gleicher Katur, ober »on »erfchiebener 
SJlatur. 5m erften galle heißt fte Eohäfiott, im jweiten 
Söerwanbtfchaft (2f ffinitdt). 

Die Eohäfton ift alfo bie Äraft, welche bie integrirenben 
Theile eineß Äbrperß, bie alle ton gleicher 9latur ftnb, jus 
fammenhält ober ju berbinben trachtet. Diefe Jfraft fleht 
im SBerhältniß mit ber ©ewalt, welche nbthig ifl, um bie 
SBerbinoung ber ©runbtheilchen aufjuheben; fte ifl folglich 
unbemerfbar bei jeher efaftifchen luftartigen glilfftgfeit, j. SS. 
bei ber atmofphärifchen Suft, bie wir einathmen; fte ifl 
fehr fchwach bei ben gläfftgfeiten, unb mehr ober minber 
groß bei ben feflen Äbrpern , je nachbem fte einen grbßeren 
ober geringeren SBiberflanb gegen bie Trennung ihrer Theile 
leiflen. 

Die EohcSfton finbet nur jwifchen jenen ©runbtfjeilchen 
flatt , welche einanber fehr nahe liegen. 

Die Eohöfton ifl immer ein Jpinberniß für bie SSerbins 
bung, unb biefe hot fogar nie Statt, wenn bie Eohöfton 
grbßer ifl alß bie ©erwanbtfchaft. Daraus folgt, baß man 
oft gejwungen ifl bie Eohäftonßsjfraft ju jerflbren, um bie 
Äraft ber SOerwanbtfchaft ju begiinftigen ; unb baju gelangt 
man: erflenß burch mechanifche SJfittel, inbem man bieÄbrs 
per ber SBirfung ber geile, beß Jammers, beß ©tbßelß ic. 
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au«fefct; jmeiten«, fttbem man gewlffe Jtbrper, j. ®. bfe SO?«» 
taC e, ba« 8Bath«, bie £arje burch baß geuer flrtffig 
macht ; britten«, fnbem man einige anbere ätbrper, bie Salje 
). ®. , in ffiaffer auflbfr. 

Die ®ermanbtfchaft äußert jtd>, mie mir fdjon gefugt 
haben, nur jmifchen oerfchiebenartigen ©runbtheifchen ; fte 
fucht biefelben ju Bereinigen , ober Bereinigt jn erhalten. 

Die ®ermanbtf<haft bietet un« einige allgemeine ©fchei» 
nungen bar, bei benen mir einen Slugenblicf Berroeilen ntilffen. 

1) Die ®«rroanbtfchaft mtrft, fo mie bie 
Gohäfion nur in gang unmerflichen Gntfernun» 
gen, b. h* menn bie ©rnnbtheile ober Sltome einanber f«hr 
nahe liegen. 

2) Sie jeigf fich nur jmifchen ben äußer» 
(len ©runbt&eilen ber ätbrper; in biefem gälte mäfen 
biefelben mbglichfl menig Berbichtet fetjn. 

3) Sie f fl Berfchieben bei Betriebenen 
Äbrpern; ober mit anbern Sorten: bie .Äbrper haben 
Berfdjiebene ©rabe Bon ®ermunbtfchaft ju einanber. ein 
Äbrper A j. ®. fann eine geringere ®ermanbtfchaft jum Mr* 
per O, al« jum Äbrper C haben ; barau« folgt, baß man A 
leichter Bon B, al« Bon C rnirb trennen fbnnen. 

4) Die ®erman btfchaft jmifchen jmei älbr* 
pern geigt f ich um fo (räftiger, wenn beibe 
äfbrper ober menigflen« einer baooti fldffig i fl. 
SBirf lieh ifl ein fefier Äbrper , j. ®. ein Salj , menn er 
fldffig gemorben, in feine lebten ©runbbejlanbtheile gertheilt, 
ober auf ben hbchflen @rab ber 3<ttbei(ung gebracht, unb 
mir haben fchon oben bemerft, baß biefe eine roefentliche 
®ebingung ifl, menn bie Slnjiehungßfraft ihre Sirfung h>er* 
Borbringen foll. 

©ne fehr feine ^ertheilung eine« feflen Jlbrper«, menn 
er j. ®. in ein unfehlbare« ®uloer oermanbelt mirb, erfegt 
bi« auf einen geroiffen ©rab ba« gldffigmachen beffelben; 
lefctere« terbient jeboch immer noch ben ®orjug, meil eß ben 
5£h<il*n nicht nur einen hbhoren ©rab Bon ^ert^eilung Ber» 
leiht, fonbern and; , meil e« baju bient, bie ®erährung«» 



Digilized by Google 




r 

punfte jmifthen ben »erfchiebenartigen 93ef!anbthei(en, bie auf 
finanber wirfen mäffen, ju »ermehren. 

5) 3n bem Slugenblicf, in welchem bie 
Berw an btfcbaf t ih re ÜBirfung auf bie älbrper 
außtlbt, änbert fich bie Temperatur. Blan bemerft 
auch in ber That, baß bei jeber djemifdjen Berbinbung bie 
Temperatur fieigt ober fäflt. ©ie fieigt j. 93., wenn man 
concentrirle ©chroefelfäure mit SBaffer mifcht; fie fdßt im 
©egentheil, wenn man ©dmee ober ©iS mit dlochfalj »er* 
mengt. Die ©rflärung biefer (Jrft&einung beruht auf bem 
©runbfage, baß aße Körper eine eerfchiebene SBärmecapacität 
beflfjen, fo baß im erflen gafle, wo bie Berbinbung t>on 2Bafs 
fer mit ©djwefeifäure eine geringere 2öärmecapacität beft (§t 
als baß 2Baffer unb bie ©chmefelfäure jufammengenommen, 
iener Tbeil SBärmefioff, ben biefe Berbinbung nicht in ihre 
Tbeile aufjunebmen »ermag, fich ju ©unflen ber biefelbe 
umgebenben .Rbrper entmicfeln muß. 3m jweiten gaße, wo 
bie Berbinbung oon ©d>nee unb Äocßfalj eine grbßere SBärmes 
capacität beßijt als ber ©cbnee unb baß Äochfalj jufammens 
genommen, entzieht biefe Berbinbung ben angränjenben dibrs 
pern ben SBärmefioff. 

6) Die burch bie Berwanbtfd>aft gebil» 
beten jufam menge festen Äbrper haben neue 
©igenfcbaften , bie t>ou jenen ihrer 33e|ianbs 
theilc berfchieben finb. Sine SOlenge »oit ©rfahrun* 
gen bemeift, baß ^brper, bie wor ihrer Bereinigung ges 
fdjmacfloS, ungefärbt, geruchlos, unfchmeljbar, flächig jc. 
waren, nach ihrer Berbinbung ©efchmacf, garbe, ©erud) 
befommen, fchmeijbar, feuerbejiänbig jc. werben, unb fo 
umgefehrt. 

7) Die ©r'oße ber Bermanbtfchaft fleht 
in umgefehrtem Berhältniffe jur Sättigung 
ober beffer jur Beutralif atton. Den Beutralis 
fationSs^unft foßte man jenen nennen, bei welchem ein 
Äbrper aufbbrt, auf einen anbern ju wirfen, unb eß märe 
beffer, baS 2ßort ©ättigung bort anjuroenben, mo man 
ben *J)unft bezeichnen miß, bei welchem eine gldfftgfeit aufs 
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f>brr, ouflbfenb auf einen feffen Körper ju wirfeit. Wan be* 
bient ficb jebod), um ben *)>unft }u bezeichnen, bei welchem 
ein .Kbrper aufbbrt, auf ben anbern ju »irfen, ebne Unter« 
fcfjieb beß einen ober beß anbern 2Jußbrucfß. Wan ftef>t alfo, 
baß obiger @ag nichtß SInbereö bezeichnet, alß baß bie straft 
ber 93er»anbtfd?aft bcßo grbßer iß, je entfernter ber©ntti* 
gütige* ober 9leutraltfationß*$iinft iß, unb um fo geringer, 
je näher ber eine ober ber untere tiefer beiten fünfte iß. 3ß 
eß j. 95. nicht nngenfd?elii[id>, baß bem Waffer um fo weniger 
j^raft bleiben wirb, eine neue Wenge irgenb eineß gärbeßof* 
feß aufjnlbfen, je tnel;r eß fchon eon bemfelben aufgenom* 
men bat? 

8) Die Wirf n n g ber 93er»anbtfchnft iß 
bleibeitb, unb fann nur burd) bie Wirfung einer 
anberen fremben unb ihr entgegengefegten .Kraft 
jerß'ort »erben. Die fremben unb eutgegengefegren 
.Kräfte, oon melden bier bie SRrbe iß, befchränfen bie £abl 
ber djemifdjen 93erbinbungen febr. Wan fennt eine große 
Wenge oon 93erbinbungen jmeier Körper miteiuanter, »eni* 
ger t>oti bret, unb narärlich noch roeniger »on Pier Kbrpern ; 
93erbinbungeu von filnf ober fed?ß Kbrpern gibt eß nur febr 
»eilige. 

Die ©ermanbtfdjaft iß feine gleichförmige Kraft, uub 
bringt, felbß »cnn ße jroifdjeu gleichen ©ubßanzeii »irft, nid)t 
immer biefefben Wirfuugen beroor; biefe Wirfungeii »erben 
burd) gcwifie Umßänbe , pon »eichen 93crtb oller tie oor* 
jilglidjßen bcfannt machte, peränbert. Wir »erben im fol* 
gcnten Kapitel baoott fpredjen. 



i 
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drittes Capitel. 

5öon bett Itrfadjen, »eiche Sie 2Birfung bce Semanbtfcftaft 

flbanbern. 

Die Urfachen, welche bie ffiirfung ber Serwanbtfcbaft 
nbanbern, ftnb foigenbe : 

1) Die (Sobäfion. Diefe Jlraft leiffet ber SBer« 
roanbtfdjflft ffiiberflanb, unb biefer 3Biberflanb »trb tun 
fo größer fepn, je flirfer bie (üobofton felbfi ijt. Die €obi» 
fron fanit atfo bie SBirfung ber tvirflic^ eorbanbenen $emit 
(eben Slnjiebungen »erbinbern. 

Die @oMjion fann aber auch bie SBirfung ber Sertranbts 
fchaft begilnftigen , nimlich in bem gatte, nenn bie neue 
Serbinbung ft<h int fejlen ^nflanbe abfebeibet. 

2 ) Die SWenge bed ©toffed. SBenn matt 
jrnei Ibeife eined Körper«, 3 . S3. eined ©aljed, auf einen 
JEbfil eitted anbern ©atyed roirfen lißt, fo reirb bie 50er* 
»anbtfchaft ihre gehörige SBirfung äußern, »ibtenb fte nicht 
©tatt gehabt bitte , »enn man gleiche £&eile biefer ©alje 
nngeroenbet haben mürbe, ffine größere Stenge SJfaterie 
fann alfo bie ©teile einer größeren Sermattbtfcbaft »ertreten. 

3) Die Unauflödlichfeit. 9J?au faitn fte, in 
Sejiebuug auf bie glilfftgfeit, in welcher biefe SBirfung 
©tatt bat, ald ein bloßed Biefultat ber @obifton betrachten, 
©ie binbert bie chemifche (fimuirfung auf hoppelte SBeife, 
fomobl burch bie <£obiftondfraft, »on ber fte betöorgebracbt 
roirb, ald auch baburch, baß fte bad jur Sleußerung ber 23er« 
»anbtfchaft notb»enbige 2lneinanberliegen ber JEbeile binbert. 

^u gewiffen gatten begünftigt bie Unanflödlichfeit jeboch 
auch bie SBirfung ber SJermanbtfcbaft jroeier Körper auf ein« 
anber, »ad 2 * ®< bann flattfütbct, »enn ftch eine neue un» 
aufibdliche Serbinbung bttbet. 

4) Dad fpecififche ©emiebt. Qi trügt mit 
ber Unauflödlichfeit unb gobifion bajn bei, bie SJerbinbung 
ju verbinbern, inbem ed einen ber Körper, ber in Serbin« 
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b«ng treten foßte, au« bem greife ber ffiirffamfeit be« an* 
bern entfernt, ©ie fann aber auch ber 53erreanbtfchaft 
iiü^en. inbern fte bie neue 53erbinbung au« bem Äreife ihrer 
©irffamfeit bringt. 

5) Die <5 la ft icit dt. Die elaftifchen luftartigen 
ghifftgfeiten, welche man, einfacher, ©afe nennt, Tonnen ftd) 
unter einanber ober mit gliifftgfeit rerbinben , jebcd> nur 
bi« auf jenen $unfr, reo bie glaflicitlt ber 53erreanbtfd)afr 
ba« ©leichgeroicht h<Slt. 

6) Die Stemperatur. ©ie begilnftigt bie 53er« 
»anbtfc&aft, inbern fte bie Sohäfton rerminbert; fte fchabet 
ihr, trenn fte bie ©lafticittit ber ©aßart rermehrt. 3 Hre, ‘l fn 
erjeugt fte auch bie 53erbinbung , inbern fte jugleich bie <?la« 
fticitdt rermehrt unb bie @ohdfion rerminbert, fo baf bie 
5Berminberung ber <£oh<$fton bem 9tachtheile, ber burch 53er« 
mehrung ber €lafticit4t entfielt, baß ©leichgetricht halt. 

7) Der Drucf. (Jr begdnftigt bie 53erreanbtfcbaft 
ber ©afe ju ben ghifftgfeiten, bie fte auflbfen fbnnen; 
er reiberfeijt jtd) aber auch jureeilen ben ffiirfungen ber 53er« 
»ttnbtfchaft, inbem er bie (Sohäftonßfraft rermehrt. 

Die molecutäre unb gegeufeitige ÜBirfung zweier jtbrper 
auf einanber ift alfo feine abfolute unb außfchließenbe Araft, 
fonbern ift ber (Jinreirfung frember Urfachen, bie mir fo eben 
aufgejählt haben, unterworfen. Darauß folgt, baß man, 
um bie moleculire unb gegenfeitige ©irfung aßer Abrper auf 
einanber fennen ju lernen, ben ©inftuß aßer biefer fretnbeit 
.Kräfte bei ben SRefultafen , bie man erhalt, unb bie man 
erflärett reiß, reobl berechnen muß. 

ffiir reoßen nun feljett, reaß nach biefer SSenterfung ge« 
fchehen muß, trenn man einen Äbrper C mit einer jreeifachen 
53erbinbung AB, bie au« jreei anbertt Kbrpern, A unb B, 
beftebt, in Senlhruttg bringt. 

1) <£ß fann gefcheben , baß gar feine ©irfnng ©tatt 
hat; unb bieß reirb beinahe immer ber goß fepn, trenn bie 
Körper feft ftnb. 

2) ©enn beibe Körper ftilfftg ftnb, ober reenigfienß 
einer baron 1 , fo ift e« robglich, baß fub ber Körper C mit 
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ben dtbrpern A trab B »erbinbet, trab baß barauS eine brei* 
fac t)t Serbinbung ABC entftebt. 

3) 2Benn b*r dtbrper C ju A eine grbßere Ser* 
wnnbtfcboft bot, de ju B, unb eine grbßere als A nnbB 
ju einanbet hoben, fo wirb ftcb bet dtbrper C mit A »erbin* 
ben, um bie jweifache Serbinbung AC ju bilben ; unb trenn 
B nur febt wentg Serwanbtfcbaft ju AC bat, unb »on fefier 
ober gaSfbrmiger 9t «tut ijl, fo wirb jtch ber Jlbrper B tren* 
nen, inbem er auf ben Soben bee ©efäßeS nieberfällt, ober 
ale eine elafiifcbe luftartige gldfftgfeit ba»on gebt, tuet! bie 
Gohdfton feiner ©runbtheilchen , ober bie (ürrpanftöfraft ber* 
felben grbfer fepn wirb, ale bie Serwanbtfcbaft eben biefer 
©runbtbeilcben ju AC. 

2Benn man über AC mittelji einee .KbrperS D eben fo 
urtbeilt, wie man ee fo eben über bie Serbinbung AB mit* 
telfl bee ÄbrperS C getban bat, fo wirb eine neue jweifache 
Serbinbung CD erbalten, unb ee wirb nun ber Äbrper A frei 
unb getrennt fepn. 

Sachbem man bie Äbrper A unb B auf biefe ffieife, 
jeben befonbere, erbalten bot, wiegt man fte, unb erfährt 
baraue, wie »iel »on jebem in ber Serbinbung AB entbal* 
ten ift. 

Diefe Operation bietet une ein allgemeines Seifpiel einer 
illnalpfe bar. 

Oie ©runbfälje, bie wir fo eben erläutert boben, bienen 
eben fo jur ©rflärung ber ©rfcheinungen, welche ©tatt baben, 
wenn ein Jl&rper auf eine breifache Serbinbung ober wenn 
jwei binäre unb felbfl noch complicirtere Serbinbungen auf 
einanber wirfen. <£S bleibt uns nun nichts mehr übrig, als 
bie ©efefce anjugeben, nach »eichen (ich bie Jf&rper »erbinben. 

©S gibt unter ben Äbrpern jwei fe^r »erfchiebene Slrten 
»on Serbinbungen: 

1) Oie älbrper, bie eine große Serwanbtfchaft be» 
ft^en, »erbinben ftch nur in einer gewtffett Slnjahl »on Ser* 
bdltnijfen, unb btlben neue Jlbrper, welche bei ihrer ^ufam* 
menfe^ung ©efe^en unterworfen finb, bie wegen ihrer allge* 
meinen ©dltigfeit, unb vorzüglich wegen ber 6infachb?it ber 
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«Proportionen merftoilrbig ftnb, bie jtviftyra ben refpectiben 
Quantitäten ber demente ftattfinben. 

Set biefer erften ©attung non Serbinbungen unterfchei» 
ben ftd? bie ©igenfehaften beö jufammengefefcten Äbrperg fe£>r 
bon benjenigen feiner Seflanbtheile. 

2) Die Ä&rper , bie eine fehr geringe SBer»anbts 
feb a ft haben, (bnnett ftd> in allen Serhältniflen tniteinanber 
terbinben, »enigfleng innerhalb ber ©rinjen, in »eichen ihre 
Serbinbung möglich ifl. 

Sei biefer jtveiten 2frt bon Serbinbung ftnb bie eigen« 
fchaften beg jufamtnengefe^ten Äbrperg fehr »enig ton benen 
feiner Seffanbtbetle berfchieben. Seifpiele: baftSBajferunb boS 
Äochfalj; bag SBaffernnb ber Slfohol ober ber Srannt»ein; 
bag SBaffer unb ber ^uefer tc. 

SBir »ollen nur noch tin fflort über bag SRaß ber Ser» 
»anbtfchaft fprechen. Da bie Serwanbtfchaft fehr oft burch 
eine «Wenge ftember Urfachen unb Jträfte beränbert »irb, 
beren einfluß »an big jef^t grbßtentheilg noch nicht genau 
fch%n lann; fo folgt baraug, baß eg fehrfch»er, um nicht 
ju fflgen unmöglich ifl, biefelbe ju meffen. 2Bir »erben 
ung aug biefem ©runbe fehr bäten, in bie Unterfuchung 
biefer grage einjugeben, bie, ohne großen erfolg , bereitg 
ben ©charfftnn ber gelehrteren djemifer befchifrigt hat. 
(üBflrt fehe bie Statiqne chimique bon Ser t holtet). *) 



*) Serthollet, ©erfn<b einer «bemifeben ©tatif; 
ing Deutfdje überfebt oon 3. 2B. Sertelbi, unb mit erlitt; 
terungen begleitet oon <?. girier. Serlin, bei Punfer unb 
•humbiot, 1811. Um weitläufige Slnmerfungen ju »ermeiben, 
empfehlen mir Knfingern jur weiteren Selebrung über bie in 
ben oorftebenben brei Kapiteln abgehanbelten @cgen|länbe, fc wie 
über bie nücbßfolgenben : aSerjeliud SehtbuO» ber (üb* 5 
mie; in$ Peutftbe überfeljt pon W 6 hier (PreOben 1835, 
bei Sirnelb); ferner ®<bubartb’8 Glemente ber tedj* 
nifeben Sbemie (Serlin 1835, bei «. Otücfer). p. 
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ttitrt *0 Capitel. 

®on einigen einfachen wägbaren Siörpern unb ihren eigen; 

(«haften. 

2Btr werben hi er nur jene einfachen wdgbaren jt&rper 
betrachten, beren Äenntniß unö jur (frfldrung ber (Jrfchei* 
neigen, bte bei gewijfen ßperationen ber gdrbefunfl @tatt 
haben, nüjlich fepn fann. 

9trtif. i. %on bem Sauer floffe unb be« ©auerfloffgafe. 

©er ©auerfioff ifl ein einfacher, aber wdgbarer Jtbrper, 
ber feinen ßtamen baber erbielt, well er eine große SRenge 
»on Äbrpern, wenn er j?ch mit ihnen terbinbet, in ©duren 
nerwanbelt. ©ab SOort ßrpgen (©auerfioff) bebeutet auch 
mirflich: Srjenger ber ©duren. SRan glaubte fogar, 
»or nicht febr langer %tit, baß biefe (Eigenfchafr, ©duren ju 
bilben, auSfchließlich bem ©auerflojfe jufomme; heutju* 
tage weiß man aber, baß auch ber Sffiafferfiojf bie gdhigfeft 
beftgt, einige Äbrper, wenn er ftch mit benfelben tterbinbet, 
in ©duren ju »erwanbeln. (£6 gibt alfo jwei (Haffen non 
©duren, ndmlich: bie ©auerflofffduren, b. h* bie burch 
ben ©auerfioff gebilbeten ©duren, unb bie ffiafferfioff* 
fduren, ober bie non bem 9Bafferfioff erzeugten ©duren. 

©er ©auerfioff ftnbet ftch nie frei, fonbern immer in 
einem ^uflanbe non ©erbinbung. ©ie einfachfle fOerbinbuitg, 
in ber er ftch jeigen fann, ifl feine ©erbinbung mit bem 
2Bdrmefloffe , ber, wegen feiner Slaflicitdt, bie ©rttnbtheil» 
chen beffeiben fo non einanber entfernt, baß fte feinen 3»fam; 
menhang mehr mit einanber hefigen, unb ihn in eine elaflifche, 
luftartige gltifftgf eit, bie ber Suft, bie wir einathmen, dbn» 
lieh ifl, nerwanbelt. ©er ildrje wegen ifl man dbereinge* 
fommen, jeber auf biefe SÖeife gebilbeten gldfftgfeit ben 
Flamen ® a 6 ju geben , unb fo erhielt ber mit bem 
SBdrmeftoffe nerbunbene ©auerfioff ben ßlarnen ©au er* 
floffga*. 

2Rau barf alfo ben ©auerfioff nicht mit bem ©aurfioff; 
gafe nerwechfeln, weil ber ©auerfioff ein einfacher tfbrper 
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ifi, baß ©auerfloffgaß hingegen ein jufammengefefcter, 
ber aus ©auerfioff unb SBdrmefloff befielt. 

2Bir »erben halb fehen, baß man ben tarnen Drpb 
jebem »erbrennlichen dlbrper beilegt, »enn er in einem folgen 
©rabe mit ©auerftoff uerbunben ifi, baß biefer nicht b.inrefcht, 
ihn in ben 3ufi«nt> «ner ©Jure ju »erfe^en. 2llle SDietaHe 
flnb fdhig, burch ihre 93erbinbungen mit ©auerfloff Drpbe 
ju bilben, unb auß einigen biefer STOetallorpbe, j. 58. auß 
bem rotten Öuecfftlberorpbe, fann man baß ©auerfioffgaß 
barftetten. ?0ian braucht j. 58. nur lefctereß Drpb in einer 
gldfernen Retorte jum SRothglühen ju bringen; bei biefer 
£i£e »erldßt ber ©auerfiojf, angejogen »on bem 2ßdrmefloffe, 
mit bem er pdher »erwanbt ifi alß mit bem SKetalle, biefeß 
ledere, unb »erbinbet jtch mit bem SBdrmeftoffe jum ©afe ; 
biefeß ©aß fammelt man unter ©locfen, bie mit 2Baffer, 
ober in glafchen, bie mit berfelben glüfftgfeit gefüllt, unb 
auf ein fleineß 58rettchen in ber pneumatifchen 2Bafferwanne 
gefiellt »erben — ein Apparat, ben man jum 2luffangen aller 
©aßarten, bie nicht im SBajfer auflbßbar ftnb, braucht. 
(9J?an ftnbet bie Sefchreibung biefeß 2Ipparatß in allen £ehrs 
bdchfrn ber €htnur.) *) Die im Sßaffer aufl&ßlicben ©afe 
hingegen würbe man in einer mit Üuecfftlber gefüllten SBatrne 
auffangen müffen. 

Daß auf biefe SBeife gewonnene ©auerfioffgaß beft^t 
merf»ürbige @igenfchaften. ©ß ifi eollfommen burchftchtig» 
unb folglich unftchtbar; eß bat Weber garbe, noch@eyuch, noch 
©efchmacf ; eß ifi etwaß fchwerer alß bie atmofphdrifche Suft. 
Die 2Barme behüt baffelbe auß, ohne eß ju jerfe^en. S3on ber 
atraofpbdrifchen Suft unterfcheibet eß fich »orjüglich baburch, 
baß eß weit mehr geeignet ifi alß biefe, bie «Berbrennung unb 
baßülthmen ju unterhalten. Unter ber ©Jenge con 93erfuchen, 

*) 2Bof)lfeiler, aber rninber rein, erhält man baß ©auerfioffgaß, 
roenn man SBraunjteinpuloer mit % eoncentrirter ©cbroefel* 
fäure in einen Äolben bringt, fie ju einem SBrei nnteretnanber 
mifcht, einen pfropfen mit gefrümmter ©laßröhre «uffe&t unb 
bann ben Kolben im ©anbbabe ober über freiem {euer ge= 
linbe erroätmt. C. 
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hie wir hier andren f&nnten, wollen wir nur folgende auß* 
beben : 

1) Sin angejünbeteß SBacbßlicht, in eiu mit Sauer: 
floff gefüllteß ©laß getaucht, brennt barin febr rafcb unb 
mit fo lebhaftem Siebte, baß eß bie Slugen !aum »ertragen 
fbnnen. 

2) Sin Sifenbratb, mit etwaß brennenbem geuer: 
fchwamme »erfeben, unb in ©auerfloffgaß getaucht, brennt 
barin mit berfelben Sebbaftigfeit unb unter fo lebhaftem gum 
fenfprüben, baß bie Slugen babureb geblenbet werben. 

3) Sin eben außgelbfcbteß 2Bachßlicht, beffen Docht 
aber noch glimmt, ent§ünbet jtdb, wenn man eß in biefeß 
©aß taucht, fogleicb wieber, wobei man eine fleine Detonation 
bemerft. *) 

Sß ift wohl leicht ju begreifen, baß bei biefen brei 
93erfucben baß ©auerfloffgaß jerfe^t wirb; ber ©auerfioff 
gebt an ben brennbaren jlbrper über, beffen fBerbrennung er 
bewirft, unb ber SBürmefioff entwicfelt ftch in grbßerer ober 
geringerer SSJienge, inbem er auß ber föerbinbung tritt, in 
welcher er ft<b früher befanb. 

4) ffienn man jwei Stbißf* »on gleichem Sllter, gleis 
ehern ©efchlechte unb beiläufig »on gleicher ©tärfe nimmt, 
unb baß eine unter einen mit atmofpbärifcher Suft gefüllten 
Sfecipienten bringt, baß anbere aber unter ein ebenfo großeg, 
mit ©auerfloffgaß gefüllteß ©laß fe^t, fo wirb man feben. 



*) .Sohle unb jpolj entjdnben ficb, nach meiner Grrfabrung, bet 
hoher Temperatur beß ©auerftojfgafeß in bemfelben »on felbft, 
ohne baß bie .Reble ober baß JP>olj oorher §u glimmen brau« 
eben. Wan tann ficb baoon j. SB. überzeugen, wenn man ge= 
gen baß Gnbe ber ©efhflation ber ©alpcterfäure (bie auß gut 
getroefnetem Salpeter bureb roncentrirte ©djtoefelfiure auß: 
gefebiebeu wirb) in beu Tubtfß ber Oietorte einen, einen 
3oH hinein ragenben, ©töpfel »on .Sohle, Jtorf ober J^ol| 
fteeft. 9iacb einigen Winuten enfjdnbet ficb ber ©tipfei 
in bem neben ber falpetrigen «Säure freien ©auerfloffgaß, unb 
bie 93rrbrennuqg ift mit benfelben «Srfcbeinungen nie im rein« 
flen ©auerjtoffgaß begleitet. $. 
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baß ba6£^ter, welcheß ftcf? unter festerem ©efäße beftnbef, 
noch lange leben wirb, wenn jene« unter bem erflen ©lafe 
fchon tobt geworben ifi. ©aß ©auerftoffgaß ifi alfo baß 
Stabrungßmittel btß 2ltbembolenß , unb auch fjier wirb baß 
©auerftoffgaß jerfefct, wie bet ben »orbergebenben ©rperi* 
menten; ber ©auerftoff wirb abforbirt, nm jene gunctionen 
)u »errichten , bie wir bi« nicht ju entwirf ein brauchen, unb 
ber freiwerbenbe ÖBärtnefioff trügt baju bei, bie tbierifche 
SBärme in unfern Organen }u unterhalten. 

©aß ©auerftoffgaß muß jeboeb, um ohne 9t ach tb eil J»nt 
Sftbembolen bienen ju fönnen, mit einem anbern ©afe ge» 
mifcht fe»n, welcheß bie ju große ffilrfung beffelben auf bie 
jungen müßigt, ©ie SJtatur bat auch bie atmofpbärifcbe Stift 
beiläufig auß einem Staumtbeile ©auerftoffgaß unb »ier Staunt* 
tbeilen »on einem anbern ©afe jufammengefefet, welcheß 
jum Sltbembolen untauglich ifi, unb beßwegen ©tirfgaß 
genannt wirb. 

91 r t i r. 2 . 23cm ©ticfftojfe nnb bem ©ticf$«fr. 

SWit bem ©tirfftoffe »erhält eß fieh eben fo, wie mit bem 
©auerftoffe; man finbet ihn nie frei, ohne alle Verbinbung, 
unb bie einfachfte Verbinbung, in welcher berfelbe »orfommt, 
ifi jene mit ffiärmeftoff, ber ihn ebenfatlß in ein ©aß »er* 
wanbeit, wie wir eß im »origen Slrtifel, wo wir »on ber 
Vilbung beß ©auerftoffeß fpradjen, erflürt haben. 

©aß ©tirfgaß ifi auch, fowie jeneß, unftdjtbar, elaftifd), 
farbloß, gefchmarf* unb geruchloß; eß ifi etwaß leichter alß bie 
atmofpbärifcbe Suft, unb unterfcheibet ftch »ott biefer baburch, 
baß eß weber jur Verbrennung noch jum Sltbembolen taug, 
lieh ifi; benn bie brennenben üt&rper, bie man bintitt taucht, 
Ibfchen auß, unb bie Stbiere geben barin }u ©ruttbe. 3" 
ber SBärme bebnt eß ftch auß. 

Qi »erbinbet fleh mit bem ©auerftoffe nur, wenn man 
eine große SJienge eleftrifcher gunfen burch ein ©entifch 
biefer beiben ©aßarten, bem man äberbieß noch etwaß 2Baf* 
fer unb äali jufefcen muß, fchlagen läßt, ©aß Slefultat 
biefer Operation ifi bie Vilbung einer ©üure, welche nach 
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ben Siegeln ber chcntifchcn 9lomenc(atur ©ticffiefffaurc 
genannt werben folltc, weil ber Stidfficff bie ©runblage (ba« 
SiabiFal) berfelben ifr, ber man aber ben Slamen ©alpeter* 
fanre gegeben bat, weil jte einerlei mit jener ifr, bie man 
au« bem (Salpeter erhält. 

2Benn man ftd> bamit begnügt, ba« ©tiefga« mit bem 
©auerfioffgafe, bei irgenb einer Temperatur, in Berührung 
ju bringen, fo »ermifthtn fid> biefe beiben ©aparten nur, 
ohne fich mit einanber ^u »erbinben, unb au« biefem ©emifeh 
entjtcbt bie atmofphärifche Suft , ober jene, bie wir ein* 
atbmen. 

airtif. 3 . 23om 2B«jfer|loffe unb bem üßaiTerftoffsjafe. 

Ber ©afierfioff ifi ein einfacher Körper, ber fo genannt 
würbe, weil er bureb feine «öerbinbung mit bem ©auerftojf 
ba« ©afier erzeugt. Ba« ©ort äjpbrogcn (©afierfioff) 
bebeutet eigentlich: ©rjeuger bc« ©aff er«. 

Ben .©afierfioff ftnbet man nur in SBcrbinbung mit einem 
anberen Äorper; bie einfachere Slerbinbung, bie er eingeben 
Fann, ifi jene, welche er mit bem ©ärmefioffe bilbet, ber 
ihn auf bie fchon früher angegebene ©eife in ein ©a« »er* 
wanbelt. 

Ba« .©afierfioffga« erhält man leicht, wenn man bie 
©chwefelfäure (im£ianbcl aud; unter bcni Flamen SSitriol&hl 
bcFannt), nachbeni mau ft'e mit 4 — 5 Teilen ©afier ber* 
bünnt hat, in einer §lafd;e, bie mit einer ©fa«r&hre »erfe, 
hen ifi, um ba« ©a« unter eine mit ©affer gefüllte ©locfe 
ju leiten, mit JinF ober Cfifen in Berührung bringt. Sei 
biefer Operation wirb ba« ©afier in ©auerfiojf unb fflaffer* 
fioff jerfe^t. Der ©auerfioff geht an ba« ©ctall über, wcl* 
che« baburch orpbirt wirb, unb fich in biefem ^ufianbe mit 
ber. ©chwefelfäurc »erbinbet, um fdjwcfelfaure« (Jifcn ober 
grünen Bitriol $u bilbeu. ©a« ben ©afierfioff betrifft, 
fo »erbinbet fid; biefer mit bem ©ärmefioffe, ber fid; burd; 
bte ©irfung ber Berwanbtfchaften enlwicfclt, unb nimmt bie 
©a«gefialt an. , 

Ba« ©afierfioffga« ifi elafiifih, burchfichtig unb farblo«: 
SSifali«, ffdr&rttn». II. stuf!. 2 
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eg &at einen »ibrtgen ©erucf) *) ; eg wiegt jwbff bi« fünf* 
jcbn SDial weniger, ul« ein gleiche« ©ofumen Saft, je nach* 
bem c« mehr ober minbcr rein ift; ba&er braucht man c« $um 
güUcii bcr Suftballon« , bie, wegen ihrer Seicfctigfcit, ungcadj* 
tet be« ©croicbtc«, womit fte belabcn fi'nb , fid? febr bod? in 
bie Suft erbeben fbnncn. 

J5urd? bie SBärmc wirb e« auegebcbnt; wenn eö mit 
einem ange|unbcten Siebte in iöerübrong fommt, fo cntjunbct 
c« ßd>, unb beßwegen nannte man c« früher brennbare 
Suff. £« ift aber wohl ju bemerfen, baß eö nie brennt, 
außer wenn c« mit ©auerßojfga« ober bcr atmofpbärifcben 
Suft gemengt iß **); beim, ohne biefe 23cbingung, f&fd;t eg 
eine breitnenbe jferje au«, unb iß $ur Tkrbrcunung untätig* 
lieb. Sbcnfo iß c« jurn Sltbcmbolen untauglich unb tbbtet 
bi« Spiere , welcbe ber Gtinwirfung beßelben au«gefefß ßnb, 
febr ßbnell. 

Skt bcr gcwbbnlicben Temperatur oerbinbet c« ficb nicht 
mit bem ©auerßoffe. ©liefe beiben ©aearten oerbinben ßcb 
nur bei bcr 9totbg(ubbi^/ unb biefe SJcrbinbung bat immer 
nur in bem SBcrbältniff« ©tatt, baß jwei SRaumtbeife 2Baßer< 
ßojf unb ein Staumtbeil ©aucrßojf, ober, bem ©ewißite nad), 
11,71 SSafierßoß unb 88,29 Tb cif c ©aucrßoff, ficb mit ein* 
anber bereinigen. 35a«9>robuct biefer iBcrbinbuug iß SBgffer; 



*) ©tefer @erucb rührt bab«r, baß aller ?int, fotoie «De« Cifen 
.«oblenßoff enthält, ber fich roäbreitb ber Serfeßung be? 2öaf- 
fer« mit bem SSaßerßoß ju einer bfßartigen gültigen @ub* 
ßanj »erbinbet, welche babureb »on bem Sßaßerßoßga« abge* 
fchieben werben fantt, baß man ba« ßintenbe ®a« burch 2leß= 
falilauge ober Sllfohol leitet, bie ße aufnehmen unb babureb 
trüb werben. ©. 

* i ) ©ieß fbnnte leicht ju »erbcrblicben 3rrungen Slnlaß geben: 
man barf ba« aßaßerßoffga«, wenn man e« entjünben wtO, 
nicht mit Saft ober ©auerßoßga« mengen, fonß erhält man 
.Sinallga«, welche« beim (Entjünben eine fürchterliche (Erplo* 
fion »erurfachen würbe. SMerbing« wahr iß e« aber, baß 
ba« Sßaßerßoffgad ßcb nur in SÖerührung mit ber 
Suft, ober mit ©auerßoffga«, entjünben läßt. 3lnm. 
b. Ueberf. 
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bie Srjeugung biefer glfifitgfeit ijt »on ©arme unb Siebtem* 
wicfetung beateifer; ba« ©affer muß alfo weniger ©ärmeftojf 
unb £id)tftoff enthalten, at« bie ©runbjtoffe beffetben irt (5>aö* 
form bcftljen. 

ffienn mau einen cleftrifdjcn gunfen burd) ein gehörige« 
©emenge oon ©affcrftojfga« unb ©auerftoffga«, ober ©affer* 
floffga« unb atmofpbärifcber £uft, welche« fid) in einem me* 
taüenen ©cfäffe beftnbet , unb mit einem Äorfjtbpfd oerfdjlof* 
fen ijl, fd)Iagen taff, fo wirb bie fQcrbrciinung mit einer 
mehr ober miuber heftigen Sctonation begleitet ferm, unb ber 
©tbpfel Wirb weit weggeworfen werben. 

* Sa« ©affcrjbjfgad bejim bie ßigenfefjaft, eine gewiffe 
SJZcnge Äobtenftoff aufjul&fm; wenn e« benfetben febr ;er* 
tbcilt antrifft; e« bitbet bann ba« Soblenwafferfioffgd«, toeU 
d>c« ftef) oft au« ben ©ömpfen, unb aud> bei ber Seftilla* 
tion be« Debte« ober ber ©teinfobteu entwickelt **). Sicfr« 
©a« brennt, in föerübrung mit ber Xuft cntjfinbtt, mit leb-' 
baffem Sidt)te; baber bie neue 2frt , bie @emäd)cr, ©trafen 
unb bjfcnttidfen ©atte ju beleuchten, wo;u ber uerftorbene 
te 58 on, ein franjbfifcher Ingenieur, bie crjte 3bee gegeben 
bat. Sic Sdpparatc ju biefer 2Irt »on SSdeud^tung mfiffen 
mit ber gtbften ©orgfalt gebaut fepn , wenn man Srplojtonen, 
uon benen man rnebr at« ein 58eifpid aufjuweifen bat, oer* 
meiben will. 

Sie #auptgrunbfäfce, bie wir fo eben in biefent 31 b* 
fdmitte aufgefteUt hoben, werben «id)t nur binreid;en, bie Sin« 
flärung aller dfemifeben ©irlungen, bie bei 3lu«übung ber 
garbefunft oorfommen, wie j. 35. ber 3erfem>ng be« ©affer« 
in bieten gälten, ber 58ilbung oon Srpben, ©äuren unb @at* 
gen , bie jur 35ereitung ber 58ei;en unb ber Srjeugung ber 



*) SBefanntltd) t|t ba« .fioblenroafferftoffaa« , welkes bureb 2>e= 
ftiHation ber Ceble ober ©teinfeblcn ^trennen unb tm @ro- 
fen jur SPeleucbtunä angcrcanM wirb, ■ non ber (Sumpfluft 
roefentlüb t«erfd)iebon, tnbem lebfere auf G ®en>icbt«tbcile 

.ftb&lenftoff 2 ibeile SSafferfbff, elftere aber l Stbeil Sffietffer* 
ftoff enthalt. ’• ©• 

2 * 



✓ 
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garben bienen, 311 eerfieben, fonbern aueb um biefelbe ßcb 
felbft 3U finben. 



^weiter 2lbfcf)nttt. 

2Son beit Ur fachen , toelcbe eine» merf Heben (*ttt 
flu# auf bie färben haben. 



(Srftes Capitel. 

®on bem !! i di t «. 

Da« Siebt iß eine uttwägbatc glüfjtgfeit, welche au« 
äußerß 3arten, fehr elaßißben ©runbtbeilcbcn beßebt, bie in 
einer febr vafcbcit Bewegung bingcrißen werben, unb t>on beit 
leud)tenbcn Äbrpcrn, ber ©onne unb beit ©temen, mit einer 
©cbnelligfeit t>ott 80,000 Steilen in einer ©ecunbe in bie 
ätberifeben Käurne au«ßrbmen. 

Der wefentlicbc Sbaraftcr biefer glüfßgfeit iß, utt« bie 
©egenßättbc ftcbtbar 31t machen, inbem fte auf bie ©eßebt«» 
organe wirft. 

Die fßerfuebe mit bem ^ri«ma, bie wir Ofewtou t>er< 
banfen, 3eigen, baß ein weißer Sicbtßrabl au« 7 gefärbten 
©trabten beßebt, unb biefe ßnb: ber rotbe, orangefarbige, 
gelbe, grüne, blaue, purpurfarbige unb oiolctte. 

Unter ben »erfebiebenen Äbrperit in ber Ofatur gibt e« 
einige, welche bie Sicbtßrabten bcrfcbtucfcn, anberc, welche 
fte auf unfere 2Iugen 3urücfwerfcn. 

Die weißen ätbrper erfcheinett utt« nur fo, weil fte bie 
gefärbten Sicbtßrabten »creitit auf unfer 2Iugc jurüefwerfett. 

Sin fcbwar3er Äbrpcr, im ©egentbeile, faugt alle 
Sicbtßrabten ein , ober wirft nur einen febr Meinen Üb«! »on 
bem Siebte auf ba« ^immer 3urücf. 

Sin Äbrper enbtieb, ber utt« eine befonbere garbe 3U 
haben febeint, erfebeint bloß beßwegen fo, weit er biefe garbe 
auf unfer Sluge 3urücfwirft, unb alle übrigen eerfcblingt. Sin 
rotber jvbrper, 3. iS. wirft ben rotben Sicbtßrabl auf unfer 
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2fugc jurfidf, nimmt aber alle anbcrcit Stdjtftrablcn tu feinem 
Snnern auf. 

Sie $b*>jtfet glauben, baß biefe ©genfdjaft, gewiffe 
gefärbte Sichtftrablen aufjunebnmt unb anbere juruef^uwerfen, 
ooit ber Ofatur ber gefärbten ©ubflanjeit unb »on bem 
ftanbe ihrer ^Oberflächen abbängt. Die d)cmifc|e üBirfung 
bc« Sichte« wirb t>on Diientanb mehr bezweifelt; fte jerfefet 
balb gewiffe Sbrper, halb begönfligt fte bic 53crbinbung einer 
©ubjfanj mit einer anberett. 

Die 2lrt unb 5öeife, wie c« auf bie garben im 2lllgt» 
meinen, unb befonber« auf bie unächten garben wirft, ifl 
Sebermanti befannt. SOfau weiß, baß alle gefärbten Stoffe, 
wenn man fte ben Sonnenßrablcn au«fcht, nach unb nach 
änfangen, ftd> zu entfärben. SSewcife ^iert>ott ßnbet man an 
ber Entfärbung ber feibenen ©orbättge, bic oor ben gcnjtem 
eine« ^intmer« aufgebangen waren; an ben wollenen, leine» 
neu ober baumwollenen Stoffen, bie mit SSraftlien» ober 
Eampefcbc»»oIz, mit ©au, Safran, jOrfcille u. f. w. gefärbt 
würben. 

#ierau« folgt, baß bic garben, oon welchen fo eben ge» 
fprecf)en würbe, nur bann eine beßimmte ^eit baltc» fbnncn, 
wenn man fo »orftebtig war, fte nicht unmittelbar unb lange 
ber ffiirfung ber Sonnenflrablen au«zufeljen, unb man folg» 
lieh bie Stoffe, bic bamit gefärbt werben, im Schatten ge» 
troefnet bat* °) 



*) Sa« Slbtrocfnen im ©chatten perbient bet allen, fetbfl bei ben 
äebteßen garben ben iBorjug; bnrd) pergleicbenbe üterfuebe ijt 
e« binreicbenb erliefen, bafi gerabe in brnt Siete ber SßaiTer» 
entioeicbung bei Witirtrfnng bc« ©onnenlicbt« eint fcbnellere 
'Wobißcation ber gorbe bewirft wirb. 

‘-Baumwollen =, Seinen = unb ©eibenjeuge, welche mit 
3innaufl6fung porbereitet unb mit einem Pigment ©tlb, 
Oiotb , tSiolett, Sila« :c. gefärbt ßnb, »ertieren an berSonne 
fcbnell abgetroetnet febr oiel oon ber 3ntenfität ihrer garbe, 
berfclbe galt tritt bei allen Slpplication« » ober lafelbrucffar: 
ben ein. Sibrianopcl» ober inbifebrotbgefärbte SaumwoHr, bie 
im ©Watten abgetrotfnet nnb ohne ©onne ber atmofpbärifcben 
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Die SBirfung be$ Siebte« auf bie baltbarflen garben, bic 
bie älunft ^ert>or^ubringctt oermag, wie auf ba$ Stobigoblau 
unb ba<3 Snbifdjtotb , ift $war fcljwäcber unb langfamer, bat 
aber boef? eben fo gut Statt. Daher bab mehr ober minber 
fdjncUe, mehr ober minber au6gcjeid;ncte Verbleichen aller 
garben auf allen Slrten ooit Stoffen. 

Stadt ben ^^rn. @at)*Suffac uubTbenarb fcheint 
bao Sietjt auf bie garben ju wirfen, wie eine SBdrnte Bott 150 
— ^200 @rab G. ju wirfen im ©tanbe wäre; biefelbett Gbc> 
mifer bemerfen aber , baß c<5 nicht ftreng crwkfcn ift , baß ba$ 
Sicht nur burch Srb&bnug ber Temperatur auf bic garben roirfe. 



3roettr0 Capitel. 

Von bem JS S r m c ft c f f ». 

Der SSärmefioff ift eine unwägbare , dußerjt feine unb 
elaftifche glüfffgfeit, welche fähig iß, ftd; in ben .flbrpent an.» 
iubäufett, bic ©runbtbeilchen bcrfclbcn Bon cinattber ju entfern 
nett, unb folglich ib r SJolumen ju Bcrgrbßcrit, unb bie Gobä» 
fion berfelben $u oerminbern. ©ein jpaupteharafter befielt 
barin, baß er in uitfercn Drganett eine befonbere Gmpfiit» 
bmig berborjubringcu oermag, welche wir SBdrme nennen. 
SOiatt barf olfo beit ffiarmeßeff nicht mit Sßdrmc ocrroechfcln; 
ber St3ärmefioff ift bic Urfad;c ber SlBärmc, unb bie SBärmc 
ift bie oon bem Sßärmcßoffc bcroorgcbrachte SSirfung, 

Die Äorpcr bieten ftd; unö in brei Berfdjicbeucn 3 u ftänbcn 
bar; ndmlidt: lftett« im feßen ^ußanbe, wobeiße bcrTrcn* 
nung ihrer Tbeile einen mehr ober minber bcträdftlichcn QBibcr< 
ftatib cutgegenftellen ; 2ten6 im flu ff i gen 3ußanbe, wo nur 
eine febwache Gohdfion, bic man leid;t uberwinben fann, jroi* 
fchen ihren ©runbtbeilchen übrig bleibt; 3tenö im claßifch* 



?uft auogefebt wirb, erhält eine »iel febönere $arbe, alö 
biejentge ift , welche ber (Sonne audgefe&t würbe. ®ie ftarbe 
wirb in ihrer Sebbaftigfeit noch um «Siele« erhöht, wenn fte 
einige 3eit in luftigen Ttocfenboben ber fltmofpbärifchtn huft 
erponirt wirb, 2\ 
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ffüffigen, luftartigen ^ufianbe, ober als©as, in roel* 
ehern -Jujtanbc bie ©runbtheilchen beS ÄorperS gar feinen ]3u* 
fammenhang mehr mit einanber haben, unb folglich ihrer Trcn* 
nung gar feinen ÜBiberjtanb leiften. 

DaS ffßaffer unb mehrere fÖfetaUc finb fähig, nach unb 
nach einen ober bett anberen biefer brei -tajtänbc aujunehmen. 

Diefe ocrfd;icbeneu Jufiänbe hängen t>oit jwei Äräffen ah, 
beren öBirfungen einanber entgegengefeßt finb. Die eine ift 
bic <5ohäftoiiS*Äraft, welche bie Theile, bie mit einanber 
jufammenhängen, jufammenhält , unb jene einanber ju uä* 
hem jucht, welche entfernt feint f bunten; bie anbere i|1 bie 
elaftifche Äraft beS üßärmeftoffce , welche, inbem fte ffch jwu- 
fchen bie ©runbtheilchen ber £5rper begibt, notljwenbig trach* 
tet, biefelben t>on einanber ju entfernen, unb folglich bicSJän* 
ber ihrer ©ohäfion nachläßt. 

Die Ä&rper befinben ftd> im fejieit ^ujianbc, wenn bic 
@ohäftonö*£raft ihrer ©runbtheilchen mehr ober minber bte 
9tepulfü)j£raft beS SBärnteftoffeS überwiegt. 

. ©ie finb flüfftg, wenn biefe beiben Kräfte ffch gegenfettig 
bas ©leichgewicht halten. 

©ewiffe Ahrper nehmen enblich beit gasförmigen ^u* 
jianb an, wenn bte 3iepuljto«Äraft ber flßärntc bie ßohäfioits* 
ßraft fo fehr überwiegt , baß biefe gar feine SBirfuttg heroor* 
bringt. 3n welchem ^ußanbe jtcf> nun citt Ährper immer heftn* 
benmag, fo beweist bie Erfahrung, baß er burd) ben aßärtnc* 
fioff auSgcbehnt werben f&ttnc. 

SJfan hat bic SluSbehnuttg ber glüffigfeiten burch bic 
5Öärmc gcfdjicft benüfet , um barnaefj 3nfirumcntc jur SSBeffung 
ber oetfehicbetten ffiärmcgrabe ju oerfertigen , unb biefe 3nftru» 
mente beßwegen aud) Thermometer (äBärntemcjfer) ge* 
nannt. ©S gibt Quecfßlber* ober 2Bcittgctfi * Thermometer; 
erftete ftttb letzteren weit »orjujiehcn, nicht bloß wegen mehrerer 
ph»ßfd;er fSerhältnifle , bereit 21nfjählmtg hier am Unrechten 
Drte wäre, fonbertt aud) weil fte für bett gärber, ber biefeS 
Snßrument öfter ju Siathc iiehett muß, oen auSgcbchntercm 
9Juhen finb. 

Die ©intheitung beS £>uecf (über * Thermometers (mit roef* 
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djem wir uh« hier allein befestigen »ollen) in ©rabe , bängt 
t>oii jwei beffimmtett fünften ab, n>elcf?e bic Temperatur be« 
fcbmeljcnben Gife« unb bc« foefcenben ©affer«, bei 
einem 25ru<?e ber Suft t>ou 28 3°^ »Öcr 0,76 SDfcter fuib. 25ic 
Gntfernung j»ifd)cn biefen beiben fünften nennt man ben Fun; 
bamcntal s 2Jbjtanb. 

SReaumur teilte biefen 3»ifd>enraum in 80 Tfjeile, unb 
bie nad) biefer Gint&eifung in ©rabe geteilten Thermometer 
nennt man 9fcaumurfd)c Thermometer. 23ei attberen 
Ulbcrttiomctem iff ber gunbamental»2Jbftanb in 100 Theilc gc* 
tbcilt, unb biefe 2lrt t>oit Thermometern »erben bunbertgra« 
bige ober Gelftue'fdje Thermometer genannt. w ) 

25er Färber »irb gut tbun, ftef) ein gute« Qucdfftlber* 
31^crmometer ju nerfebaffen , ba« auf einer Seite mit bem 
SRcaumur’fdjen , auf ber anberen mit bem bunbertgrabigen ÜRaff* 
ftabe »erfeben iff. 

3n jebem ^allc »irb e« gut feptt, »enn bic glatte, auf 
»eld;er ba« 3!bermomcter angebracht ift , au« j»ci ©tuefen bc< 
f!ebt, »oooit eine«, ba« nur 2 ober 3 $oü fong »ft , mitteljf 
eine« ©emiube« unten an bem längeren befeftigt i|t- 9)fit einem 
folcben Thermometer »irb man bie Temperatur eine« S3abc« 
mtffen fbtinen, offne baff bie §öffung bcfchäbigt »irb. 

2)a« SDiittel, »elcf)e« man in ben Färbereien anmenbet, 



25ei bem {fabrenbeit’fcbrn fchetmemeter (trcldjer in Gng-- 
lanb unb ben bamit »erbunbenen Staaten gebraucht roirb), 
ift ber {Kaum jroifchen bem ®efrier = unb Siebepunft be« 
SSajfer« in i 80 Xheile eingetbeiit, ber ©efrierpunft aber mit 
32°, folglich ber Siebepunft mit 212 ° bejeiebnet. Um ©rabe 
Oieaumur« in ©rabe Gelftu« umjufcßen, braucht man nur 
mit 7* ju multiplteirrn; fo finb 17° S)i. gleich 58 3 4 6 G. ; 
um ©rabe {Keaumur in ©rabe ffabrenbeit umjufeljen, mup 
man fte mit % multipliciren, bann aber noch 32 baju abbi- 
ren; fo finb 47° IR. gleich 137 3 % ft. 2Sill man ©rabe ftab= 
renheit in ©rabe {Keaumur umfeßen, fo tnultiplicirt mau 
mit %, nachbem man 32 abgejogen hat; j. 21 49° ft. gleich 
7°% Qi. SSill man ©rabe Fahrenheit in ©rabe Gelffu« um* 
feien, fo multiplicirt man blop mit %; um ©rabe Gelftu« 
in ©rabe SKeaumur umjufeßen, multiplicirt man mit V*. 2>. 
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um ficb Sffiärmejloff ju »crfdjaffett, befielt in SQcrbrcntiung beS 
ipoljcS unb anbcrer brennbarer jR&rpcr, wie ber $) olj* ober 
©teinfohle, in ©efen, in welchen ftd) bie Äeflel befiuben, bic 
ju beit Arbeiten bienen. 

Die ©cbneUigfcit ber ülrbeit nnb bic ©economic erforbern, 
bag ber ©feit fo gebaut fcp, bafj er in bem fürjeften Zeiträume 
unb bei ber mhglicb geringflcu SWengc SrcnnmatcrialeS bett* 
jenigen ÜBärmegrab erjeugt, ben man noth»enbig bat. 

* Da biefe 2Jrt eon Sau gegenivärtig in granfreicb fo jiem* 
lieb befannt ifi, fo »ollen »ir es unS crfpareti , hierüber in 
Detail cinjugcben, bic uns ju »eit fuhren würben, unb bic 
man in ben Slnnaleu ber SDJanufacturcn unb ber fünfte unb an» 
bercr ©ebrifren biefer 21rt ftnben »irb. *) 

Sbcn fo tsicl »erbe icb oon bem Saue ber SRbftrccbcti fagen, 
in »eichen man ju 9foucn ttad) jeber ©peratiou ber Türfifcb* 
rotb''Särbcrei bie Sauntioollc troefnet, unb eine Temperatur hott 
50 — 55 @rab SReaumur unterhält. 

Unfere Färbereien fangen cublicb an, ftd; beS beonomifeben 
Mittel« ju bebienen/ »elcbes febon lang oon bem ©rafen SR um* 
forb empfohlen »urbe, unb burd; »cld)es man bahin gelangt, 
mehrere gärbebäber bureb ben äßajferbampf eines einjigcti $cf» 
felS, ber bureb mehrere SRbbrett ju eben fo »iclen &ufcn, bic 
mit faltem Sßaffcr unb oerfebicbenen ©ubjtaitjcn , aus »elcbcit 
man ben gärbefiojf auSjichen »ill, augefüllt finb, bis jum 
Sieben ju erbten. **) / 



*) ?ur jwectmäjiigflen Confiruction aller Qlrteu oon Cefen gibt 
folgenbeS fchäljbare 2Serf bie beften 'Jlnletiungcn : „Hebet 
bic *23 arme unb berenSScrwenbung 1 u ben A ü n fle n 
mtb ©e werben; oon < 2 . ^ c c l c t. $lttS bent ftranjofifchen 
tiberfeljt »on Dr. j>artmann. Sraunfcbroeig , Verlag oon 
gr. Sieweg. 1830. 'Jlujjerbem empfehlen mir nod) befonberS 
5Jteipner’S Schrift: Die .Steiljung mit erwärmter 
stuft sc. (’Jöien bet ©erolb). ®ic in ben Äattunfabrifen bes 
(JlfajfeS gegenwärtig gebräuchlichen Srocfenapparate nebfb bem 
in Gnglanb unter ber Benennung Jj>ot = fIuc bekannten, ffn= 
bet man im polptechnifchen Sournal Sb. LVI. ©. 92 :c. be= 
fchricben unb abgebilbet. ®. 

**) 3>er ©chbnfärber dtpel in Saujen war in IDeutfdjlanb ber 



/ 
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£)cn (Sinßuß bei SBärmcßoffei auf bie Operationen ber 
gärberei rcirb man leid;t begreifen, wenn man lftcni, be* 
merft, baß bic SBirfung biefei SDfitteli, inbem ci bie fafer; 
förmigen ©ruubtbcilchcn bei ©arttei unb ber Baumwolle een 
cinanber entfernt, bic (iobäßon betfelbot ecrminbert, unb folg» 
lid) ifjrc Berbinbung mit ben Bci|cn ober ben gärbeßojfcn er« 
leichtert ; eine Berbinbung, bie fonfe nid)t Statt baben. ffennte ; 
2toti, baß matt nur burch ben ÜBärmeßoff allein babin gc> 
langt, aui bot äjoljern , iBur^cln u. f. w., meiere man in 
ber gärbefunß benufet, allen gärbeßoß auijujicbcn, ben biefe 
Subßanjen uni ju liefern oermogen ; 3tcne , baß ci feine ein» 
jige Operation bei ber gärberei gibt, bei welcher man nicht 
genau auf ben 2Särmegrab 9fucffid)t ttebmen mußte, ber ibr ' 
jufotnmt, »eil, »eettu mau biefen ©rab uicbt erreicht ober ben» 
felben fiberßeigt, man bie eerlangte garbe nicht erhält ober ftc 
gar eerbirbt; 4teni, baß bie Regierung bei geueri bei ben 
■Operationen ber gärberei nicht gleichgültig iß, unb baß ci 
gälte gibt , i. B. bei bem gärben mit älrapp , wo ci unum* 
gänglich notbmeubig iß, bie jjitje fo ju leiten, bgß man nur 
in einer beßimmten 3«*^ äum Sieben gelangt. 

Bad? biefen Betrachtungen wirb man mobl cinfebctt, tute 
wichtig ei war, ßdb mit einem Büttel befannt ju machen, wcl< 
djei einen fo großen Siußuß auf bie Crßheinungcn , bic bei ben 
Operationen ber gärberei Statt baben , äußert. 



erfte, welcher nadj fKumforb’ö ^rincip feine gärberei einrub- 
tete. ©ie iß in .hermbßäbti Bfagajin für ßärber 23b. 3. 
18 dl befcbricben. ätuifübrlid) iß biefer ©egenßanb in ber 
©ebrift: Anleitung jur Benugung ber SBaffetbantpfe { mit 
•Rupfern; berauigegeben pon l>r. Ringler. Augsburg Isis" 
bebanbelt. lieber bao illuifocben brr garbböljcr mit ®gmpf 
iß bie 2tbhanblung: „lieber garbenbececte mittelß bei ®ing=' 
ler’fcben SampßÄocbofeni, »on 23- Jj>. ». äiurrer, im neuen 
Journal für bie 3nbiennen = ober Baumipottenbrucferei :c. 
23b. 3. ©. 451" nacfcjulefcn. ®. 
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drittes Capitfl. 

Sun bcr atmofpftarifcftcn Suft. 

Die atmofphärifche Suft ift jene Sufttnajfe, «?clct>e unfere 
grbfugel, bie mir bemobnen, bon allen ©eiten umgibt. 'Dian 
gibt ibr auch oft ben tarnen gemeine Suft. 

Die atmofphärifche ober gemeine Suft ift eine burd)fid)tige, 
gcfcßniacf* unb gerudßofe, fc^rocrc unb öollfotnntcu claftifche 
glufftgfeit, meld;c ftd> jufatnmcnbrüd'en lägt, ©ie behält 
ibrett gabf&rntigeit Juftatib bei jeber Temperatur unb bei jebem 
Drude. 

Dbfdjon bie pbpftfd;)cn Crigenfdiaften berfclbcn ebr inter* 
effant ftnb, fo hoben fie ffir ben gärber bod) geringeren Blumen, 
alb bie d)cmifd)en. Deßmegen mollcit mir unb t>icr nur mit 
ben letzteren befchäftigctt. 

Gine genaue Slnalpfc bcr Suft bat gejeigt, baß 100 Kaum- 
tbeile biefer gluffigfcit au« 21 Theilctt ©auerftoffgab unb 
70 Theilctt ©tief gab gufammcngcfcht mären. 

SBegcn bei ©auerfioffeb , ben fie enthält, »erbient bie at* 
ntofpbärifchc Suft borj&glid) bie älufmcrffamfeit beb gärberb. 

5luf ben Sigcnfdjaftctt beb ©aucriloffeö beruht bie Theorie 
beb 3) er brennen«. Die .fiorper ftnb nur infofem brenn* 
bar, alä fie fähig ftnb, ftd> mit bent ©aucrjtoffe gu berbitt* 
ben; unb auf biefer Verbinbuttg beb ©auerfioffeb mit einem 
brennbaren Äbrper, beruht bie Verbrennung. Dicfc Verbin* 
bung erforbert aber beinahe immer, baß ber brennbare Ährpcr 
bib auf einen gcmijfett ©rab bott SSärtnc gebracht mcrbc. ©o 
brennen bab „ftolg, bie Äoble, bie Oehlc, bie gette u. f. m. 
nicht eher, alb bib man fie borher mehr ober minber erbiet bat. 
ÜBenn biefe Körper aber ben geb&rigen 9öärmegrab erreicht 
haben, fo gerfefjen fte bab ©auerßoffgab ; ber brennbare Körper 
bemächtigt jich beb ©auerfioffeb , unb ber ißärmefioft mirb frei. 

Der ©runbfaB , ben mir fo eben aufgcftellt haben , ocratt* 
faßte bie ßhemifer jmei Slrten non Verbrennung gu untcrfd>ci< 
ben, ttäntlid): bie f ct> n c 1 1 c unb bie langfante Vcr* 
bremtutig. Vci ber erfien »erlieft bab ©auerjioffgab fchtteH 
ben gr&ßten Tbeil feine? 2Bärmejtoffeb ; c« entmicfclt ftcfc bann 
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febr biel SBarme unb fogar oft eine glamme; eine folctje Ver» 
brcnnung iß jene bc« jjoljc« , bet ©cble unb ber gcttc. Sei 
ber jweifen trennt ftdj bet V3ärnießoff nur fcftr langfam unb 
in fo geringer Vfenge, baß c« beinahe unmbglich iß, ibtt ju 
bemerfen; auf biefc Sßeifc gefd>ief>t bie Verbrennung geroißer 
SDfctalle felbß bei ber gcro&fmlid;cn Temperatur ber Suft. 

Sic Vtenge bc« ÖBärmefloffcö , bie ßch cntwidfelt, bangt 
in jebem gälte t>oit mehreren Urfacßcn ab; bie bor^tiglidjften hier* 
ooit ftub: ber^ußanb bc« brennbaren jfbrpcr«, unb bie grbßcre 
ober geringere Vcrmanbtfcbaft unb ßapacität biefc« Ä&rper« 
$um ©aucrßoffe. 

Jijiernatb wirb c« alfo nicht ßhwcr fcpn ju crflaren, »rar.- 
um bie Verbrennung in reinem ©auerßeffgafe lebhafter iß, 
al« in ber atmefpbärißhcn Suft, unb warum fid) bei ber erßen 
mehr 2Barmcßoff unb Sicht entwicfclt, al« bei ber lebten; 
warum bie Verbrennung burd) ben Suftjug eine« guten ©chorru 
ßein«, ober burch einen Slaebalg bcfcßlcunigt wirb; warum 
bie Verbrennung in bitterer Suft, j. V. im ößinter, lebhafter 
iß; warum ße, im ©cgcntbcile, in einem leeren SRaume, eber 
in einer Suft, bie feinen freien ©auerftoff enthalt, nicht ©tatt 
haben fatm. 

I 

Sbfcßon c« ferner, im Slllgemeincn wahr ift, baß »icle 
garbeßoffe ihre garben bem ©auerfioffe »erbattfen, fo iß e« 
boch wichtig hier $u bemerfen, baß ber ©aucrßoff in bie orga? 
nifchen ©ubßanjcn ba« V r <ncip ihrer Entfärbung bringt, 
unb baß er, wenn er in benfelbcn angebäuft iß, ße wieber 
weiß 3 U machen fucht. Sieß iß aud) ber Urfpruttg ber Vfc* 
tbobe bie rohen ^euge unb ba« gelbe VJach« burch 2Ju«fet}ung 
berfelbcn an ber Suft $u bleichen. 

Sa bie attnofphärißhc Suft immer mehr ober minber feucht 
iß, fo folgt barau«, baß man, um ße jum Trocfncn ber naß 
fen SaumwoUjcugc brauchen $u fbnnctr, ihr biefc geuchtigfeit 
notbwenbig entgieben muß, inbem man ße ber V3irfung bc« 
SBarmcßcffc« auefeßt; fo gefchiebt bieß in ben jfattunbruefe* 
rcien in ben ©ebäuben, bie man Trocfenßuben nennt, unb 
in ben Törfifchrotb-gärbereien iu bett SR&ßrechcn. Sic burch 
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ben SBärmeßoff ihrer natürlichen geuchtigfeit beraubte Suft be< 
mächtigt jtd) berjenigen, bic iu ber SRaumwolte enthalten war. 

3u bemfelbeit ^weefe, aber langfamer, gelangt man, wenn 
mau bie naße ober bloß feuchte SSaumwolle bem nach allen 
©eiten bi« offenen Suftjuge in einem ©ebäubc mit 2?alfcnlücfen 
ober in einem ,ft>änge«©choppcn ouöfe^t. Die beßänbige Er- 
neuerung ber Suft bewirft, ob«c bic äjütfc bei gciieri, zwar 
einen bebeutenben ©rab oon Trocfenheit, ber aber bod> nid)t 
immer binreidjf. Srnbcfien rätb bie Oeconomie mit bem Trccf* 
nen an ber Suft anzufangen, unb mit jenem in ben Trocfeti* 
ßuben auf;uh&ren , unb biefen ©ebrauch befolgt man auch wirf* 
lid; in beit Färbereien. 

£5ie 2luah>fc ber Suft zeigte enbltd) noch, baß ßc 1 bis 
2 sproj. fobletifaurcS ©ai enthält, weldjci biefen 9famen beß? 
mögen erhielt, weil et bai sprobuct ber 93erbrennung berßohle iß. 



titerUß Capitel. 

S o n bem Söaffcr. 

.Dai ffiafier iß fein cinfad)er Äbrper, wofür man es ehe» 
mali hielt; ei iß heutzutage allgemein anerfannt, baß ei bai 
^probuct ber SBcrbinbung bon 2 Siaumtheilcn 3BaßerßoffgaS mit 
1 SRaumtheilc ©auerßoffgai iß. 

25aS 2Baßcr fann in brei oerfchicbcncn ^ußänben oorfom* 
men; lßctti, im feßen Jußanbe, wie in bem ©chitee unb bem 
Sifc; 2teni, im ßüfßgen (tropfbaren) Jußattbc, in welchem 
mir ei am häußgßen fehen ; 3teni im bampffhrmigen Jußanbe, 
wo ei bann eine 2lrt »ott ©ai bitbet , bai ßch aber oon ben 
eigentlichen ©afen baburch unterfcheibet, baß biefe lederen ihre 
©aigeßalt bei jeber Temperatur unb jebem £>rucfe behalten, 
roährcnb bai SöaffergaS, ober ber ßBaffcrbampf, wenn 
er bii auf einen gewißen spunft zufammengebrüeft ober abgefühlt 
wirb, ßch oerbidjtct, ben elaßifd;ßüfßgen, luftfbrmigen 3«ßanb 
oerliert, unb wicber iu tropfbaren ^ußattb übergeht.' £>en 53e» 
weis biefer Erfcheinung fann man täglich in ben SBerfßätten 
wahrnehmen, wo ei nicht feiten iß, ben £)ampf, ber aui ben 
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Ueffeln, in weld)en aBaffer fiebct, cmperfteigt, an ber £ctfe 
ober ben SLÖanbcti ber SSauern ber StBerfftätte pd) aMü^Icu unb 
in aBaflertropfen ncrwanbcln ju feben. 

£)ic Zigenfebaften beß in einen feftett Äbrper, ober inSiß 
nerwanbetten aBaperß ftnb für ben gärber »eit weniger intcr* 
effant, atß jette, wcldje cß itt tropfbar flufjtger ober in bampf» 
fbrmigcr ©cpalt bepfjt. 3« biefen jwei letzteren SSejicbuugcu 
glauben roir uttß befonberö bnmit bcfdjäftigen ju muffen. 

äjunpdptlid) beß feften Juftanbcß, ben baß aBaflfcr juweh 
len annimmt, begnügen wir unß ju bemerfen, bap eß, wenn 
cß ftd; in Ziß ncrwanbelt, an Oiaum junimmt, unb folglich 
bic gläfernen ober irbenen ®cfäftc in wetepen biefeß pep biibet, 
jerfprengen würbe, wenn man eß nernaddäftigt bot«, bicfelbcn 
bei 2Innäbcrung beß grofteß außjutecrcn, ober ftc an einen 
warmen £>rt ju bringen. 

2)aß aBaftcr ift in bem ^uffanbe, in welchem c ß ftd; am 
bäuftgftcn hi unferen ältimatcn beftnbet , eine burc^ftcbtigc , um 
gefärbte, gerueptofe glüfftgfeit, wcld;e ftd) jufammenbrüefen 
laßt , unb bic gäpigfeit bcftljt naß ju rnaepen, unb febr niete 
Körper aufjut&fen. 

Zin Zentiliter aBaffcr °) wiegt bei t>icr ©rab über 
bem 0 fünfte beß bnnbertgrabigen £be»ntomctcrß , ein ©rab, 
bei welchem baß 2Baffcr am bidjtejlcn ift, einen ©ramm ober 
beiläufig neunzehn ©ran beß alten 50larf*©cwicpteß. 

Sine ber nfiplicpften Zigenfcpaften beß aSaffcrß für beu 
gärber ift biefc, bap er im ©tanbe ift, bie gärbeftofte, bie 
©äurett, bie ©alje, bie er braucht, aufjulofen, bic ©runb* 
tbcilcpen biefer ncrftpicbcneu SKittel fo non einattber entfernt 
ju holten , baP fte tcid)t auf bic ©toffc übertragen werben, unb 
ftd) entweber unmittelbar, wie bei ber 3«bigoblau ? gärberei, 
ober burd) «OJitwirfung einer ajeije, wie bei bem £ürfifcp = ober 
2lbrianopeU9totbfärben ber 5Paumwolle mit benfetben nerbiitbcn 
fbnnen. 

Dicfc 2luf(bfungßfraft beß aBaffcrß wirb oft bcbeutcuD 
burep bic 3Kitwirfung beß aBärmeftojfcß nermebrt. tCcftwcgen 
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arbeitet ber gärber feiten falt, b. ß* bei ber Temperatur ber 
Suft. 3mmer, ober beinahe immer, mug man bag 2Baffer 
mehr ober rninber jtarf erhißen um bie färbettben Tbcilc au«* 
iu^icbeu, utib bie Seiten uub bie garbebäber jujubereiten. 

2 öir haben feßou anbergwo gefagt, baß bag SlBaffcr bureß 
ben Sßärmeftojf auegebebnt wirb; biefe 2 lugbe{jnung ift aber 
auf jicmlicß enge ©ränjat befd;ränft. 

SSei 100° bc« buubertgrabigcn TberniomcterS , uub bei 
einem Srucf ber Suft pon 28 Soll, ocrwanbclt fteß bag ÜBaffer 
in Sampf, unb nimmt ein beinahe 700 SOlal gr&pcrcg SQolumcu 
ein , at« in feinem tropfbar flufftgem Jujtanbc. 

SIBcgen biefer bebcutenbcn Söcrmebrung be« Sßolumeng muß 
ber gärber an bent Scrfel be« Äcffcl« , wenn er feine SSäbcr in 
öcrfcßloflfenen jfeffeln big jum@icbcn erbißen will, wie bei jenen 
bie jur 2luffrifd;ung unb SRotßung (2lt'it>ircn unb Sftoftren) be« 
3 nbifcßrot(j bienen, eine JUappc anbringen, um bem über« 
fdjfifftgcn Sarnpfe ber fteß gebilbet haben f bunte, unb ber wegen 
ber $raft feiner Slafiicität unocrmciblid) ben Sccfel bc« Äe|fe(g 
aufhcbeii unb bie glüfftgfeit unb fcfbfl bie SSaumwolle hcraugf 
werfen würbe, einen SJluggang ju perfdiaffen. 

‘Sie hierher haben wir oorauggefeßt, baß bag SBaficr rein 
fei), unb feine anbere frembartige ©ubftanj enthalte; leiber 
wirb aber fehr feiten ein ähnliche« äBaffer angetrojfen. Sag 
SSrunnenwaffcr, fogar jene« ber gluffe unb Sacßc , ift mehr 
ober rninber mit fähigen ober mit t>egetabilifd)cn unb IßicrU 
feßen ©ubftangcn überfaben, bie oon bem äßajfer aufgelegt 
ober in bcmfelben fdjwebcnb erhalten werben. Siefc 3Jrfcu 
t>on SBaffer ftiib ben Operationen ber gärberei mehr ober 
rninber natßtßcilig, weil ftc bie gärbcjiojfe hinbern fieß feft 
mit ben ^eugett ju fcerbinben, ober weil ftc, inbent fte fieß 
ttad; ber gärbung auf biefelbcit nicberfcßlagcn , bie garben 
matt maeßett. 

SDIan wirb alfo oor SMleni jebeg feßlammige unb jebe« 
folcßc SBajfer oerwerfen, weldjeö einige SJictallfalje , 3 . SS. 
ßifen* ober Äupferfa 4 e, berett ©egenwart man bureß ben ®c> 
feßmaef allein feßon leicßt erfennt, enthält; unb man wirb, 
fo öict al« moglicß, nur folcßc SLBaficr attwenben, bie webet 
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©cfdjniöcf noch ©crud; beftljcn , utib bie bie ©eifc leicht 
auflbfcn. 

diejenigen ßüajTer, meldje biefe <£igenfd>aften nicht be' 
jitjen, ftnb barte ober robe äBafier, tie man porber im* 
mer wirb Pcrbcffcrn muffen um jte ben meifFen $ärbe* 
Operationen uitb ju ben Gntfchälung«* ober 2Meid)laugcu taug* 
lieh ju machen. 

■3u biefent Jmcdf Ibf’t mau in einem ?0iaß SBaffer an- 
bertbalb spfunb ©oba ober gute füuflid>e tpottafebe auf; ju 
biefer 2luf(&futig fcBt man, wenn fte Fod;t, ungefähr eine halbe 
Unjc Flein gefd)nittcnc ©eifc ; biefe« ©emengc rührt man fo 
lang um, bi« bie ©eifc aufgeloft ijt, ma« man an ber Älc* 
brigfeit erfennt, welche biefe 2luflbfuug baburd} erhält, da« 
fo eben angegebene SöeVbältuiß ifl für 200 *Pfunb ober 100 
'Waß 2Bajfer berechnet; nad; bem SJolumen bc« ffiajfer«, 
loelchc« man oerbejfcrn miß, wirb bie 9)?engc be« Sllfali’« 
ober ber ©eifc pcrmcbrt ober oerminbert. 

©obalb ba« SBafiTer ftebet, gießt man bie ftebenbe 2luf* 
Ibfung be« SllFali unb ber ©cife, ooti wcldjer eben gefproeben 
mürbe, büictn. ©« mirb fid) eine geronnene Süaffe bilben, 
weld;e auf ber dberfläcbc fd)wimmt, fo baß man fic mit ei* 
nem ©djautnl&ffel leicht megnebmen Fann. 

Um biefen ^rced ju erreichen, fegt man ber üllFalnßluf* 
Ibfung bie ©eifc $u, meil ftct> bann ber OFicbcrfdjlag, melcher 
eutfiebt, ber delfäurcn ber ©eifc bcmäd;tigt, meßmegen er 
fich leichter al« burd; irgenb ein anbere« Mittel Pon ber glüf» 
ftgfeit abfeheiben muß. 

da« fo pcrbejfcrtc barte ßöaffer mirb meid;, trinFbar, 
tauglich jum Äochen ber ©emüfe unb $ur Qluflofung ber 
©eifc. °). 



*; Sa« nach biefer Eingabe gereinigte SßatTer ift uorjiigluf? jur 
Sgereitung ber ölig alfaliftben Seijen unb jum Segraifireu ber 
mit jenen Seijeit inprägnirten fflefpinnfre unb ©eroebe geeig* 
net, ipeil burd) ba« 5lu«fcfeeiben be« barin gelöffen .Ralfe ba« 
perfejen ber öligen QJeijen unb beim Segraifiren bie 23übung 
unb 2lu«fd>eibung ber Aalffetfe ganj befeitigt iß. Sagegen 
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©inige 6 cfct>ranfett ßcfe, um bie harten 2 Baffer 311 »er* 
beffern, barauf, biefclben mit .fileie, bieJn einem ©adf ein* 
gefcfelojfen iß, ober mit fcfeleimigen «PfKanjen ju focfeeti *). 

Unter ben »erfcfeiebenen ^medfen, jn welchen man ba# 
SBaffer braucht, mollen mir jenen 3 ur 93 eßimmung ber fpe* 
cißfcfeen ©efemere ber Ä&rper befonber# beamten. 

9J?an nennt fp ecififcfee ©efemere ober Dicfetigfeit 
eine# $&rper# ba# SSerfeciltniß feine# ©emicfete# ju feinem 
Umfang ober fBolumen. Die Dicfetigfeit ifl um fo grbßer, 
je gr&ßer ba# ©emicfet unb je Heiner jugleicfc ba# föolumen 
iß; fte Hebt baber in gerabem 93erb<Jltniß jnm ©emicfet 
unb in umgefebrtem jum föolumen. Da# tpiatin unb ba# 
©olb 3 . 93. haben nur beßmegen eine fo große Dicfetigfeit, 
meil ein Heine# 33olttmen berfelben ein febr große# 0e* 
reicht bat. 

9lu# ber Definition, bie mir »on ber fpecißftfeen ©efemere 
gegeben haben, folgt, baß e#, menn man alle Jf&rper anf 
ein gleicfee# Volumen rebuciren fbnnte, binreiefeen mürbe 
fie 3 u magen, um ihre Dicfetigfeit 3 U erfahren. ©# märe 
aber immer fchroer, unb oft fogar unmbglicfe, alle .ß&rper 
auf ein gleiche# Volumen 3 » bringen. 3Ran mußte alf» 
ein anbere# SRittel fuefeen, um bie fpeeißfefee ©efemere 311 
beßimmett. 

Da# allgemein angenommene Mittel beßefet barin, ba# 
93erfedltniß 3 U beßimmen, melcfee# 3 roifcfeen bem ©emiefet 
irgenb eine# feßen ober ßüfßgen Ä&rjperö unb jenem eine# 
gleichen 93olumen# beßiUirten 2 Baffer# ßatt bat. 



1 

eignet ed ft# ni#t gu allen Jarbe^üperationen, ober fe&t roenig* 
ßend ein f#arfed ®erl)ältni|j bed SludfAeibungdmitteld junt 
©efealte bed oerunretnigten UBaflTerd ooraud. 2 ). 

s) 0 o bcbanbelted üßafifer eignet ft# jum ®#arla#färben itsfr 
bem färben mit feolipigmenten. D. 
tBitali«, gdrie&u#. II. Stuft. < 3 
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■3u biefetn $ntd miegt man ben Jtbrper auf einer 
fluten SSBaage juerß in ber Suft unb hierauf in beßiHirfem 
ffiaffer, inbem man ihn mit einem J£>aar unten an einer 
ffiaagfdjaale , bie ein fleineß £äfchen bat, befeßigr. 9iun 
ift fß in ber ermiefen, baß ein in baß ffiafler ge: 

taucbter Ji&rper barin einen £tyeil feines ©emichtß »erliert, 
unb baß biefer 24)eil beß ©emicbtß, welchen ber äibrper »erlor, 
genau bem ©emicht ber 2J?enge SZÖaffer gleichfommt, roel* 
ebeß »on bemfelben auß ber ©teile getrieben mürbe. Der 
©emichtßoerluß beß im 2Baffer gemogenen äl&rperß ßellt 
alfo genau baß ©emicbt eineß ©olumenß QBaffer »or, roel, 
cbeß bem Volumen beß Äbrperß felbß gleich iß. Um nun 
bie fpecißfcbe ©chwere beß Äbrperß gu erfabreu , banbeit 
eß ficb alfo nur mef)r barum, folgenbe Proportion anju* 
fejjen: angenommen j. 93., baß man mit einem ©tücf 93Iei 
arbeitet, fo »erhält ß<h bie fpecißfcbe ©cbmere beß 93Ieiß ju 
jener eineß gleichen 93olumenß SEBaffer, rcie baß ©emicbt 
bee 9Meiß in ber Suft ju bem ©eroicbtß»erluße, melden 
baß 93(ei beim 2Bägen im SEBajfer erleibet, b. b- ju bem 
©emid)t eineß gleichen 93c(umenß SEBajfer. 

iBenn man j. 93. gefunben bat, baß baß ©emicbt beß 
S&leieß in ber Soft (ober baß abfolute ©emicbt) 7,15 ©ramm 
unb baß jeneß eineß gleichen 93olumenß SEBaffer 0,63 ©ramm 
betragt, fo roirb man fagen: baß ©emicht beß 93Ieieß »erhält 
fich ju jenem eineß gleichen 93olumenß 2Bajfer, mie 7,15 
©ramm ju 0,63©ramm, ober mie bie $abl 11,35 ju 1; roor» 
auß man erfährt, baß baß 93(ei 11,35 9J?al mehr miegt, a(ß 
ein gleid;eß 93olumen beßiüirteß SEBaffer. 

©benfo »erfährt man bei ber 93eßimmung ber fpecißfcbe« 
©cbmere jebeß anberen feßen Äbrperß , ber im SEBaffer nicht 
jerfe^t ober aufgelbft mirb. 3m entgegengefegten gatte (ber 
aber bem gärber faß nie »orfommen mirb) muß man ben 
.Rbrper in einer anberen glüfßgfeit alß SBaffer, mie in Del, 
93ranntmecn sc. rnägeti ; unb ba mau baß 93erbültniß ber fpe* 
cißfchen ©cbmere biefer glüfftgfeiten $u jener beß 9Bafferß 
tarnt, fo mürbe eß nicht fcb*»er fepn, barauß auf baß 93er* 
bültniß beß ©emicbteß beß Äbrperß ju jenem beß ©eroi^teS 



Digilized by Google 




35 



eines gleichen ffiolumenS ©affer, ober mit anbent ©orten, 
auf bie fpecififcbe «Schwere , bie ihm eigen ijl, ju fcbliegen. 

Die eben angegebene ©etbobe bient auch jur Sejlinu 
raung ber Bübtigfeit ber gliifffgfeiten ; in ben gabrifen brauet 
man aber baju am gew&bnlicbflen bie 2lr<$ometer ober bie 
©enlwaage, beren Sonjlruction mir Saume, einem bes 
riSbmten Qfpottjefer in ©tris, oerbanfen. 34) »iü f)iet mit 
einigen ©orten angeben, wie man biefeS 3njlrument oers 
fertigt, wenn eS jtcb borum bonbeit, bie ©rabe ober ©tirfe 
oon glüfftgfeiten ju beflimmen , welche f cb w e r e r als 
©affer finb. 

©an nimmt eine ©laSrbbre, welche in ihrer 2änge jwei 
Sauebungen bot, oon welchen bie eine, welche ftcb am ©nbe 
ber SRbbre befinbet, öuecfftlber entbot, um baS 3n(truraent 
ju befebweren. ©an taud)t fie juerfl bei einer Temperatur 
oon 10° SReaumur, welches bie bejlänbige Temperatur ber 
Heller ijl, in bejlillirteS ©affer, unb bejeiebnet ben spunft an 
ber SRbbre, bis ju welchem jte ffcb einjenft, mit Olull. Jpier* 
auf tauebt man baS Snffrument in eine 2luflbfung oon 10 
Tbeilen reinem Äodjfalj in 90 Tbeilen beflilltrtem ©affer, 
unb bemerft auf ber SR&bre neuerbingS ben spunlt, bis ju 
welchem eS finfanf. Ber SRaum jwifeben biefem *Punft unb 
bem 9luHpunfte wirb 10 ©rab betragen, mit welchem man 
mittelfl eines JitfelS auf ein ©treifeben Rapier einen ©agjlab 
oon bunbert ©raben, wenn man will, ober wenigjienS oon 
70 — 80 ©raben auftragen bann, ber nicht bloß oon 10 ©rab 
ju 10 ©rab, fonbern auch oon ©rab ju ©rab abgetbeilt ijl; 
baS (Jaliber ber SRbbre mug aber ber ganjen ?dnge nach gleich 
fepn. Biefen ©agjlab bringt man in bie 9t&bre, bie man 
bann jufdjmiljt, befejligt aber oorber benfelben mit etwas 
©iegellacf. 

Bie Senkung biefeS 3nffrumenteS ijl leicht ju faffen. 
3e biebter unb febwerer bie gldfjtgfeit ijl, befio weniger wirb 
baS Sfräometer in biefelbe einftnfen ; je leichter fte aber ijl, befio 
tiefer wirb eS finfen. 

Saume’S Aräometer ijl febr gut, um mit hinlänglicher 
©enauigleit ben UoucentrationS ; spunft ber ©cluren, ber 

3 * 
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*potafdi >< j ober ©oba; Saugen, ©aljauflbfungett, ber Seijen, 
bie man jum gdrhen braucht, ju erfahren *), 



dritter 3l&fcfynitt. 

SBoit ten ^ubflanjeit (djemifcheu ^l^cntien), 
tvefdbc man in her Jyärbcf'nnfi amucnhet, um 
bie färben ju befommen. 

Diefe ©ubflanjeu ftnb bie SftetaUornbe, bie Sduren, bie 
©a(je, bie öele unb bie ©eifen. 



(grftea Capitel. 

*Bon beti föfctallcn nnb beit Sötctallornben im 3(Ugemcinen. 

£)ie SDietalie ftnb, nach bem gegenwärtigen ©tanb um 
ferer dFenntniffe , einfache Äbrper, welche ftd) »on aßen dbrü 
gen burd) einen eigenen ©fanj , burch eine betr‘dchtlid)e fpe-- 
ciftfd;e ©dbwere, unb, einige wenige ausgenommen, burch 
»ollfommene UnburdjftchtigFeit, burd) ihre UuauflbSbarfeit in 
2Baffer unb burch bie ©igenfehaft unterfdjeiben,' baß fie ficf> 
in einem ober in mehreren 33erhdlfni|fen mit ©auerfioff »er; 
binbeit, unb baburch juweilen ©duren, b. h- folcfje ^ro; 
bncte erjeugen fbntten, weld)e einen fauren ©efehtnaef hefigen 
unb bie i'acfmuSs^inetur **) roth fdrhen; am hdufigfien aber 

22 ) 3n Seutfcfclanb bebient man fuh mehr beS SSecf’fdsen alS 
bcö 33aume’fd)en Aräometers; 

10 ©rabe 35«umä entfpredjen ll ©rabeu 5)ect; 

20 ° ‘öaume = 21 3)e<f ; 

50° — = 32 — 

io° — = an — 

50° — — 57 — 

60° — = 71 — 

66 ° — — 77 — ' $. 

23) Ser £acfmuö ift ein eigener gärbefioff, welchen man auS bem 
6aft einer Wanje ans ber ©aftung Sroton erhält, bie fra 
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bannt £5rt)be bitben, nsclcfee biefe garbe nic^t »enlnbern, 
unb bie blaue garbe bcd 93eilc&enfi;rupeö ober bed ^nfufumö 



fdblichen franfreich wilb wdcfept unb bort Maurelle genannt 
wirb. (50 ift bieg bad Croton tinctorium , beffen ©tängel 
frautarttg ifb. 

9Jtan unterf<6eibet im Jpanbel beit gacfmud in Sümpfen 
unb ben in .Suchen. 

2>er erftere wirb bereitet, inbem man gurnpen ben Saft bed 
(Jroron einfaugen lägt, unb bann bem Sampfe bed mit 2lehfalf 
gemengten Urtned audfe(st. $iefe £umpcn werben nach JpoHanb 
gebracht, auf ber «Stähle mit ©oba gemahlen, unb ju einem 
.Suchen geformt, aud welchem man fleine »ierfeittge <pridmen 
macht, bie man trocfnen lägt. ®tefe fleinen (JlriOmen non 
blauer färbe nennt man £acfmud in .Suchen, Sie finb 
leicht jerreiblicb unb geben mit SBaffer einen oiolett-- blauen 
atufgug. Um biefen älufgttg ju bereiten, lägt man t« — 12 
£beile beftillirted SSJaffer mit einem ibeil mehr ober minber 
fein jerriebenem Stacftmid einen' Slugenblicf fochen ; wenn bad 
SUJaflfer abgefübtt ift , filtrirt man bie flüffigfett, unb bewahrt 
fie in einem wohlnerfchlojfenen ©efäg auf. «Sfan !ann ben iaä-- 
mud auch in ein fleined ©äcfcheit non feiner Sfeinwanb btnben, 
unb ihn fo lange in beflillirtem SSaffer hängen lajfen, bid baf= 
felbe hinlänglich gefärbt ifi. 

9)tan färbt auch 2,'apierfireifen mit biefem 3nfufum, welche, 
nachbem fie im ©chatten getrocfnet würben, ald OieagenO jur 
©ntbecfung ber ©äuren gebraucht werben. 

2>te »tolblaue färbe bed £acfntud fcheint »on einer «Serbin; 
bung eined rothen farbfioffO mit einem 2llfa!i, .Salt, «Satron 
ober .Salf herjurdhren. eine ©äure, bie man auf bad £acfmud^ 
3nfufum ober bie £acfmuO--S£inctur giegt, bemächtigt (ich bed 
«Hlfalid unb macht bie rothe färbe frei, 2Benn man ber burch 
eine ©äure gerötheten flüftfgfeit baljer ein 2tlfali jufefjt, fo 
mug bie blaue färbe rnieber erfchetuen, unb fte erfcheint auch 
wirtlich wteber. 21. b. £>. 

(Um Jtacfmudpapier ju bereiten, nimmt man Briefpapier 
ober irgenb ein anbered gut gcleimfeb «P“Pier unb färbt ed blog 
auf einer ©eite mit bem 2acfmudabfub oermittelft eined 23infeld; 
getrocfnet mug ed eine fchwache blaue färbe haben; follte fie 
nicht bunfel genug fepn , fo nuigte man ihr eine jmeite Schichte 
geben. Stefed Rapier wirb in fleine Streifen gefchnitten; ed 
wirb burch eine fehr geringe «Stenge ©äure roth.' ®er üacfmud 
fann aber auch angewanbt werben, um bie ©egenwart einer 
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ber SSIumenMdtter biefer 9)flanje jitroci(«n in ein @ri5n btr-. 
»onbeln ’ 4 ). 

60 lange fid) bie Metalle in ihrem metallifcben ^uffanbe 
beftnben, werben fte in ber gdrbefunft nicht angenoenbet ’ 5 ) 



©iure ju erfennen. Wan braucht nämlich nur ba« blaue £acf= 
tnu«papier burch SSJaffer ju nehmen, welche« mit ein paar 
Zropfen ©chwefelfäure werfest ifl; e« tvtrb (ich baburch roth 
färben unb burch eine fe&r geringe Wenge 2llfali reieber blau 
werben, eine flüffigfeit, welche bad blaue üacfmuöpapier ro-- 
thet, wirb alfo fauer; eine folche, welche ba« rothe gadmu«= 
Papier bläut, wirb altalifch; unb eine folche, welche feine« 
biefer SKeagentien peränbert, neutral fepn. ®.) 

24) Um ben «BeÜcbenfprup ju bereiten, nimmt mau im ftüh : 
jabr einfache Teilchen, ehe fie noch ju fehr aufgeblüht ober 
oerwelft finb; man reinigt fie oon bem .Reich unb gießt etwa« 
foebenbe« 2Baflfer baranf, welche« man bann fachte au«brdcft, 
um ben 2Mumen einen Zbeit ihre« fehleimigen g«hrung«fähigen 
©toffe« ju nehmen : biefe« SBaffer gießt man bann weg ; bie 
Slumen bringt man hierauf in einen Zopf oon fapence, ober 
beffer in ein zinnerne« ®efäß , unb gießt barauf hoppelt fo otel 
Sßaffer al« fie wägen; man läßt fie 12 ©tunben bei einer ge- 
linben üßärme in ®igeffion , unb briicft fie bann in einem rein 
gemafchenen Zucb in ber fprejfe au«. Sie erhaltene flüfftgfejt 
fe^t etwa« grünliche« ©tärfmehl ab, oon welchem man fie burch 
äbgießen fchetbet, weil e« bie Sorbe be« ©orup« oerberben 
würbe. Wan wiegt nun biefe flüffigfeit, unb laßt in 17 Unjen 
berfelben im SSafferbabe 2 ^)funb raffinirten 3ucftr jergehen, 
wobei man ben ©prnp umrührt; man fchaumt ihn gut ab, unb 
bringt ihn in flafcpen, bie man an einem fühlen Crt aufbe= 
wahrt. Siefer ©prup muß, wenn er gut bereitet ifi, eine 
fchöne blaue färbe haben. Sie Wethobe, benfelben jur Cnt= 
bectung ber ©egenwart oon Proben ober einiger fohlenfauren 
Sllfalien anjuwenben, ifi fef>r einfach. Wan bringt einen Zro= 
pfen ©prup auf einen Zeder oon fapence, unb berührt ihn 
bann mit einem ©la«fiabe , ben man oorher in bie flüffigfeit 
getaucht, welche man unterfueben wid. 28enn biefe ein dtlfali 
enthält, fo wirb bie blaue färbe be« ©prup« fogleicb grün, unb 
umfo fiärfer, je mehr 21lfali tn ber flüffigfeit ifh — Sa«3nfu= 
fum ber ^Blumenblätter ber fBeilchen wirft eben fo. 21. b. C. 

25) 2ßobl aber in ber Äattunbrucferei jum ©olbs unb @ilber= 
bruef, ben Heinrich CM. ». @<&tHe in 2lug«burg juerft au«= 
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unbfte fbnnen nur bann bemifct »erben , menn fie »orber in 
Drbbe »ermanbelt mürben, mag gefcbiebt, menn man fte in 
23erilbrung mit ber Sufr mehr ober minber flarf erbiet , ober 
ber SBirfung beg SBafferg ober gemiffer ©<5uren augfef^t. Sei 
ber Sinmirfung auf bie SRetaüe mirb bie Suff, bag ÜBaffer 
ober bie ©<Snre jerfeijt unb tritt au fie jenen ülbeil ©auerjtoff 
ab , ben fie jur Drpbation notbmenbig baben. 

Unter Vtetatlorpb muß man alfo ein ^>robuct »er* 
flehen, melcbeg burtfc bie Verbinbung eines SRetallg mit 
©anerfloff, jebod) in einem (Stabe, ber nicht binreithte, um 
baffelbe in eine ©dure ju eermanbetn, gebilbct mürbe. Diefe 
Verbinbung beg ©auerftoffg mit bem SOietatX ifl eine mabre 
Verbrennung, bei melcber baö (Semicbt beg 50?etalIS um fo 
»ieljunimmt, als bag ©emidjt beb ©auerftoffg betragt, ber 
bamit in Verbinbung tritt; fo geben 3 . 23. 100 spfunb 23Iei, 
in 23erübrung mit ber Suft erbiet, beiläufig 111 spfunb 23lew 
orpb (Sleiglätte, ©ilbergldtte). 

Um bie »ergebenen Drpbationggrabe ber SRetaüe ju bes 
^eicbnen, belegte man fie mir ben Vamen ©uborpbuf, 
©uborpb, Dxpbul, Drbb, ©uperorpbul unb 
©uperorpb. Diejenigen £>rpbe, roeicfce 23afen finb, b. b* 
ftcfc mit ©auren 3 u ©aljen eerbinbeit fbnnen, nennt man 
ohne roeireren 23eifaij Drpbe, jtnb aber beren mehrere, }. 23. 
jmet £>vpbe eineg SRetaüg, Safen, fo beißt bagjeuige öon 
beiben, meicbeg bie geringere ÜRenge ©auerftoff enthält, jutn 
Unterfcbieb £>vt>bul. Gfifen gibt jrcei Drpbe, beibe ftnb 
Safen, bag eine beißt baber gifenorpbul, bag anbere 
©ifenorpb. ©inb aber £>r»>be feine Safett, fo haben fie 
entmeber 311 nie! ober 311 roenig ©auerftoff, banacb nennt man 
bie erfteren ©uperorpbe, bie festeren ©uborpbe. ©0 bat 
3 . 23. 23lei jmei ©uperorpbe, roooon bag eine (ba eg eer* 
bältnißmäßig meniger ©auerftoff befi^t) ©uperorpbuf, 
bag anbere ©uperorpb genannt mirb; (Sofb bat 3 mei ©ubs 
orpbe. 



führte, ©aö Verfahren hiebei iß in ©inglcrg neuem Oournat 
ber garbefunft, 23b. I, <&. 74, betrieben. ©. 
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Sßenn ein £>rpb mit ffiaffer djemifch »erbunben ift , fo 
gibt man ibm ben fJlamen J£>pbrat. 

Die SO Ittaüt ftnb im Allgemeinen fdbig mit ben Spuren 
«Berbinbungen ju bilben, welchen man ben SRamen ©alje 
beigelegt bot unb bie entweber im SBafjer aufl&öltd) ober un* 
auflbelid) ftnb. .fein SKetaü fann ft<h in irgenb einer ©dure 
auflbfen, ohne »orber orpbirt worben ju fetm, fet> eß nun 
auf Ä offen ber ©dure ober beß SXBaflferö , weldjeß bie ©dure 
entbdlt, ober auf Sofien t>on beiben jugleich. 

Grß gibt nur febr wenige SOfetallorpbe, welche im SBafler 
auflbßlich ftnb. 

3ene ©ubffanjen, bie man ebemalß mit bem Flamen 
<*rben unb Alfalien belegte, unb alß einfache fbrper 
betrachtete, ftnb wirf liebe SKetallorpbe. S0?an nennt fte jebodj 
noch immer erbige ober alfalifche £>jtt>be, je nachbem 
fte ber alten @lafie ber <?rben, ober jener ber Alfalien an* 
gebbren. 



3t»eitrß Capitel. 

33on ben SÖietaUoytjben , bie man am bäujtgften in bei* 
Färberei branrfjt. 

Diefe Drpbe ftnb: baß Aluminiumort)b , ober bie £bon* 
erbe, baß (Jalciumorpb ober bie Äalfcrbe, baß .fatiumorpb 
ober Jfali, baß 9latriumort;b ober Patron, baß Ammoniaf, 
bie 3imtort>be, 95letov»;be, Tupfer 5 unb Sifenorpbe. 

Artif. l. Aluminiumorob ober Xbonerbe. 

Die Xbonerbe (Alaunerbe) ift, wie eß ibr cbemifcher 
Otame febon anbeutet, eine SSerbinbung beß Aluminium* 
SK e taliß mit ©auerffojf. Diefeß SDietall fann jtd) nur in 
Sincm IBerbdltniffe mit bem ©auerffoffe öerbinben. 

D<*$ Aluminiumorpb ftnbet ft<h juweilen , aber fei* 
ten, rein in ber Sftatur. (Jß fommt in ben £bonarten unb in 
mehreren ©aljen t>or, unter welchen ftd) befonberß ber Alaun 
auß jeichnet, ber bdufig beim gdrben angewenbet wirb. 

Die reine Stbonerbe ifl weiß, fanft anjufdble« , ge* 
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fcbmacffog, bangt an ber ^unge, b- b* fte bangt ftcb f» an b«f* 
felbe an, baß man fte nur burd) eine leichte ©etoalt baoon 
trennen fann ; in 3S3affer ijt fte unauflb^tid). 

SOKt biefer gläffigfeit »erbuttben bilbet fte baS £f>onerbej 
#nbrat, melcbeö eine meiße ©aflerte barftellt. 

2JJan erhält bie £f>onerbe, wenn mau einen Ueberfcbuß 
t>on folgen fauremätali ober ä^enbem 2 lmmoniaf in eine 2 llaunr 
auflbfnng gießt ; bie Sbonerbe fällt in tveißen glocfen nieber, 
welche man abroäfdjt uttb troefnet, trenn man fte nid)t mit 
©äuren »erbinbett will, mit welchen fte jt<b, als ©allerte, 
leichter »ereinigt. 

Sie Shotterbe bilbet mit ben ©ättrett nerfebiebene ©aije, 
welche fel)r ^duftg in ber gärbefunft angewaitbt werben. 

15 £beile ©auerftoff oerbinben ftd) mit 17 2llutninium 
3 u Sbonerbe. 

2Irttf. 2 . 9Son bent ealcttttnorpb. .Half. 

Obgleich bie (Ebemifer ein Ort?b unb ein ©uperorpb be$ 
(Jalcitimö feitnett, fo wollen mir bod) nur non bent crfleren 
biefer Orpbe fpredten, weif eö ba 6 einjige ijl , weld^eö bent 
gärber norf’orantt. 

Sa$ ©alciumorpb ober bie älalferbe ftnbet ftd) nie rein 
in ber 9latur; am gewbbnlid)jlen ift eg mit nerfebiebrnen 
©äuren nerbunbett unb oorsäglid) mit äCobleufättre unb 
©cbwefelfäure. Ser foblenfaure Äalf femmt alö Marmor, 
Äreibe te., ber fd)wcfelfaure alö ©ppg im SDftneralreicb »or. 
Sie reine ätatferbe, welche man bureb ©rennen beö Eölars 
mord erhält, wobei bie ätoblenfäure auögetriebett wirb, bat 
einen fdjarfen, ä^CHben ©efd)macf unb färbt ben ©eildjens 
fprup ftnrf grün. 

Ser £uft au 6 gefe£t fängt ber reine, ober ä^enbe Äalf an 
geudjtigfeit an 3 U 3 ieben; bierattf »erbinbet er ftd) mit ber 
Äobienfäure berSuft, unb »erwanbelt ficb in bnftfd) = £pf)lens 
fattren Äalf, gemengt mit älalfbpbrat. 

üBenti man eine geringe EÖlenge SBaffer auf ben 21e§FaIf 
gießt, fo faugt er biefelbe begierig ein, ohne baß er babei 
naß 3 U fepn febeint; eg entwicfelt ftcb äBärmefloff unb ein 



r 

Digitized by Googl 




42 



fchflrfer Dampf; ber .Ralf jerfpringt, nimmt ein größeres 
Solumen an, wirb weich unb jerfäUt ju spuleer. SOfan fagt 
bann, baß ber .Ralf gelbfcht fep; er ifl habet in bem 3us 
ßanbe »on J^pbrat. ©enn man mit einer größeren ©enge 
.Ralf fo »erführt, fo entwicfelt ßch febr t>iel ©ärmeßoff, fo 
baß J^obelfpäne ßch entjtlnben fönnen; baber bie ©efabr, bie 
entßtlnbe, wenn man eine etroaö größere ©enge Ralf an 
einem £>rt aufbewabren milrbe, ber nicht gegen ben Siegen ge* 
fchügt unb in ber Stäbe öon Srennmaterialien gelegen wäre. 

Den gelösten Ralf fann man beiläufig in 450 ©es 
wicbtätbeileu ©aßer auflbfen ; biefe Sluflöfung nennt man 
Ralfmaffer, welches man nicht ber £uft auSgefegt laßen 
barf, weil eS barauS fogleich Roblenfäure anjiebt unb auf 
feiner Dberßädje ßd) in gorm toon Jpäutchen, bie ftch in bem 
©aß erneuern, als bie juerß geöilbeten jerbrachen, mit 
foblenfaurem, ober boch wenigßenS baßfehem foblenfaurem 
Ralf äberjübr. 

' Den äle^falf bereitet man im ©roßen, inbem man ben 
Ralfßein (foblenfauren Ralf) in Defen eigener 2lrt erbiet. 
Den .Ralf braucht man in ber gärberei bauptfäcblid) jur 33es 
reitung beS Ralfwaß'erS , nnb um bie ipotafdje unb bie @oba 
äßenb ju machen, b. b* um biefen beiben foblenfauren Sllfalien 
bie Roblenfäure ju entziehen, ju welchen er eine nähere ®er« 
wanbtfchaft beßgt. 

3fn ber Ralferbe ßnb 10 Stbeile ©auerßoff mit 25,6 
Calcium »erbunben. 

Strtif. 3. ©on ben Raltumorpben. Ruit. 

Die Sbemifer unterfcheiben jwei Drpbe beS RaliumS: 
bas Drpb unb ©uperorpb. ©ir werben hier nur non bem 
erßen biefer £>n;be fprechen, weil bitfeS baß ©injige iß, 
welches man in ber gärberei anwenbef. ©enn man eint 
Sluflbfung »on reinem (äfjenbem) Rali abbampft unb ben 
Stikfßanb fchmiljt, fo erhält man biefeS 2llfali mit ©aßer 
»erbunben (Ralibpbrat) alö eine feße weiße ©ubßanj non 
febr ä^enbem ©efebmaef. 

21 n ber Suft jiebt biefeS gefchmoljent Sfe^fali ßarf 
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geu#tigfeit an unb Ibft ft# enbli# ju einer gltlfftgfeit 
auf, bie man ehemalß jerffoffeneß SBeinffeinbhl (Oleum tar. 
uri per deiiquium) nannte; juglet# nimmt baß Halt aber 
hiebei au# Hohlenfäure auß ber £uft auf. 2lu# eine eer* 
bilnnte 2Iufl6fung »on aeljfali jieht f#nell Hohlenfäure an, 
menn fte ni#t gegen ben Zutritt ber Suft gef#i5ljt ifl. 

Ulegenbeß Hali Ibf’t frif# gefüllte Shonerbe lei#t auf. 

ÜBie man ber 9)otaf#e, einem mit frembeti Saljen oer» 
unreinigtett fohienfauren Hali, bur# Half bie Noblen* 
fdure entjiehen unb babur# ein ftlr bie 3Mei#ereien unb gär» 
bereien hinrei#enb reineg SHe^fali erhalten fann, merben mir 
in ber golge angeben. 

5m .Sali ftnb 10 ©auerjfoff mit 48,9 Kalium »erbunben 
unb 58,9 .Kali bilbett mit 11,14 ÖBaffer baß Halihpbrat. 

3lrtlf. 4. 23on ben 9latriumorpben. Patron. 

Daß Natrium bilbet mit Sauerffojf ebenfallg ein Super», 
orpb, n?el#eß aber feine te#nif#e Slntvenbung geflattet, unb 
ein Drpb. Dag reine (ä£enbe) Patron beftljt ähnli#e eigen» 
f#aften roie bag Hali unb mirb bur# 2Ibbampfen feiner 2Juf» 
Ibfung unb S#meljen beg SMcfffaitbeß ebenfallg alg J£>pbrat 
erhalten, eg jieht Hohlenfäure auß ber l'uft an; roährenb 
aber bag Hali mit biefer Säure ein jerfließenbeß unb f#roer 
frpffalliftrbareß bafif#eß Salj bilbet, gibt baß SJiatron ba» 
mit ein frpjtalliftrteß bafif#eg Salj, n>el#eg an trocfetter 
Suft einen £beil feineg HrpffallroafTerß oerliert. 

SOZan erhält baß äljenbe SRatron auß bem fohienfauren 
9fatron (Soba) bur# Seffattblung beffelben mit Half auf 
ähnli#e 2lrt, roie baß Sleljfali auß bem fohienfauren Hali 
(>Potaf#e). 

10 2h««le Sauerfloff bilben mit 29 9latrtum baß 9Za» 
triumorpb unb 39 £heile biefeß lederen oerbittben ft# mit 
11,24 Sßaffer ju J^pbrat. 

!Hrtif. 5. 2>on bem ammontaf ober flüchtigen 2llfali. 

Dbmohl biß je£t ni#tß aubeutet, baß baß 5lmmoniaf ein 
SKetallorpb fep, fo glauben mir bo# baflelbe hifhet auf eine 
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Sinie mit ton brei borgehenben alfalifchett £>rt)ben jlellen ju 
Fbnnen, roeil eS bie wefentlichen gunctionen berfelben erfüllt, 
©aö 2lmmoniaF eerbinbet ftch in ber 2f)at nicht nur mit ben 
©üuren, unb bilbet bamit nerfcbiebene ©alje, fonbern es ijl 
and) in SBaffer auflbelich, mie .Rali, Biatron unb .Ralf, unb 
bat überbieß nod> bie Sigenfdjaft mit betifelben gemein/ baß 
eS ben f8eil<hens©i;rup flarF grün fürbt. 

©aS SlmmouiaF ijl ein ©aS, roeld>eS man ehemals 
flüchtiges 2llFali nannte. SS ifl farblos, hat einen flars 
Fen, burd)brtngenbcn ©ernd) unb einen fein - a^enben ©efchmacf. 
SS ijl biel leid)ter, als bie atmofphürifche Suft, Ibfcht brens 
nenbe .ftbrper aus, unb t&btet bie £bicre, meldje es einath« 
men. 3n2Bajferijl eS fchr auflbSlid) ; bentibiefeSijlim ©tanbe, 
bei 10 — 12 ©rab CSelf. unb einem S3aromererftanb »on 28 3oll 
430mal fo oiel aufjunebmeu, als fein Volumen betragt. 
©aS auf biefe BBeife in 25>a|fer aufgelbf’te 2lmmoniaFgaS bil= 
bet baS flüchtige Sllfali ober baS flüfftge 2lmtnoniaf, bejfen Qis 
genfdjafteit nid;c mefentlid) bon jenen beS 2lmmoniafgafeS 
berfd)ieben jtnb. 

SDIan gerainnt eö auS bem ©al 3 c, lvcfdjeS im Jjitanbel 
unter bem Blauten ©almiaf befannt unb feiner Blatur nach 
faljfaureS 2lmmoniaF ijl, burd) 3 cr f e< i un 9 bejfelben mit jlalf. 

©aS 2/mmoniaf ijl eine BJerbinbung t>on 17,7 @eroid)tS: 
tbeilen ©ticfjloff mit 3,74 2Ba|Terfloff, unb 21,4 2lmmoniaF 
neutralifiren eben fo tticl oon irgenb einer ©üure als eine 
Quantität Äali, Patron ober Äalferbe, bie 10 Steile Sauer: 
floff enthalt. 

2lrtif. <>. 2'Ott ben Sinnovttben. 

©aS 3i ,m hübet mit ©auerjloff ein £>n;bul unb ein 

©rpb. 

©aS Binnorpbul erhalt man, menn man baS metaHis 
fche ^inn mit concentrirter ©al 3 fdure behattbelf, bis biefelbe 
nichts mehr aufnehmen Fann unb bie erhaltene 2Iuflbfung mit 
Fohlenfaurent jtali nieberfcblagt. SS fallt ein roeigeS *J)ulber 
nieber, meld;eS baS Jjj»;brat beS 3innoxt)bulS ijl; ba baS ^inm 
ort)bul fid) nicht mit Äohlenfäure ju »erbinben vermag, fo er: 
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folgt her ßlieberfchlag unter Slufhraufen, inbern bie im gdfs 
lungSmittel enthaltene entweicht. 

Um 3muort)bulhhbrat 3 ,,r £eäor»;bation beS 3nbigo'^ 
ju erhalten, braucht mau nur eine Sluflhfung non i 9>fb. 
frpjlalliftrtem faljfaurem ^innortjbul (fogenanntem 3innfalj) 
in 4 *J>fb. ffiaffer mit einer 2Juflbfung von 1 «pfb. fdufltdjer 
9>otafche in 4 9>fb. SBajfer nieberjufchlagett, baS Srpb bann 
auSjufüßen unb auf einem ©ethetuch abtropfen ju laffen; eS 
muß in gut »erfchloffeiten ©efcSßen aufberoahrt »erben. 

10 ©auerfloff bilben mit 73,5 3«'»» baS 3‘ nn °t'pbul. 
^innovpb erhalt man leicht, inbern man granulirteS 
3inn mit ©alpeterfäure behanbelt; es entfloht ein lebhaftes 
2(ufbraufen burch baS gebilbete ©alpetergaS unb baS £>r»b 
bleibt als ein »eißeS Aulner jurticf. ffienn man baffelbc fo 
lange erhi^t, bis alle ©äure unb alles 2Baffer auSgetrieben 
finb, fo hiuterbleibt ein gelbes *Pult>er. 

3m 3>nnorpb finb llo ©auerfloff mit 73,5 3i nn »er* 
bnnben *). 



*) 3n brr neueßengeit hat Jf>r. 'Jrof. 3. 9?. guchS in OTiinchen 
noch fine mittlere .CrpbatienSßufe beS ginneS entbectt, worin 
15 ©auerßoff mit 75,5 £inn oerbunben finb. £>tefes $inn- 
orob fowie feine ©alje oerbienen binfichtlicb ihres Verhaltens ju 
ben garbeßoffen genau unterfucht ju werben. 9)fan erhält biefeS 
Ürpb, wenn man 3inn bis ju oblliger Sättigung in ©aljfäure 
auflöf’t unb bie Söfung mit frifch gefälltem Stfenorpb oermifcht 
unb focht, wobei lejtereS bie ©teile beS pinnorobnlS in berllluf- 
löfung einnimmt unb jugleich burch Slbgabe oon ©auerßoff an 
baßelbe auf örobul rebucirt wirb. SS löj’t fich bei btefem Ver= 
fahren juerß etwas (Sifenorob in ber glßffigfeit auf, ohne bafi 
ein Vteberfcblag entgeht, bei fernerem 3ttfah erfolgt aber ein 
Vieberfchlag, ber fchleimig, weiß ober blaßgelb, unb in frifch ge? 
fälltem Jußanb in ©aljfäure tödlich iß. 

Um biefeS jtönnorob aber oölltg frei oon unaufgelof’tent eifern 
orob ju erhalten, muß man folgendermaßen oerfahren: ®aS 
faljfaure Stnnorpbul wirb mit 'ilmmoniaf neutralifirt unb biefe 
glüffigfeit mit einer bunfelrothen itöfung oon bafifchem faljfam 
rem ©Ifenorpb oermifcht, welches leptere burch Sättigung einer 
Sofung oon faljfaurem ©ifenorttb mit frifch gefälltem Crifenorpb 
erhalten wirb. Vtit biefer gemifchten glßfßgfeit wirb eine gla= 
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2lrtif. 7 . ©o» ben Sßleiorpben. 

©enn man 93lei in 93erübrung mit ber Suft erbifst, fo 
erhält man SJleiorjpb, baß mit einigen Säuren ©alje bils 
bet, bie für bie ffärbefutift febr micbtfg ftnb. Daß Sleiornb 
ift gelb; lägt man eß nad) bem ©djmeljen latigfam erfalten, 
fo frpftalliftrt eß in glänjenben, gelben ober rbtblic&gelben 
S3lättd>en ; im Jpanbet rcirb eß unter bem Oiamen 93leiglätte 
»erfauft. <5ß ift in ©affer feljr roenig l&ßlid) , leicfjt aber in 
5Hel§lali, Sleljnatron unb in ben Delen. 3fn ber S?\$t in Sein: 
bl aufgelbft, liefert eß baß geformte Sein bl, roelcbeß 
man jur Sereitung beß fetten Äitteß braucht. 10 Steile 
©auerftoff bilben mit 129,4 23tei baß SMeiorpb. 

Daß ISIeifuperorpbul ift rotb unb fommt im Jpan: 
bei olß 3)t e n n i g e oor. SDtit ©alpeterfäure bebanbelt, jerfällt 
eß in £>rt)b, baß fiep in ber ©aure auflbft, unb brauneß 
©uperorpb, roelcbeß jurüdfbleibt. 

Slrtif. 8. 93on ben Äupferoroben. 

Daß Tupfer bilbet mit ©auerftoff ein Drpbul unb ein 
Drpb. 

2Benn man metallifcbeß Rupfer mit concentrirter ©atj: 
füure focbt, fo erhält man ein Drpbulfalj, roorauß 2lej* 
fali bie 23aftß alß pomeranjenfarbeneß Jgmbrat nieberfddägt, 
roeldjeß ftd) an ber Suft leicht in Drpbbpbrat umroaubelt. 
9Rit ben ©üuren bilbet baß Äupferornbul tbeilß farblofe 
neutrale, tbeilß bräunliche bafifcfee ©alje, bie ftd> in 2le§: 
aramoniaf ju farblofett glüffigfeiten auflbfen. <?ß ift fd>roer 
baß auf naffem ©ege bereitete Äupferonjbul ju trodfnen unb 
oon ©affer ju befreien, ohne bag eß fiep babei b&ber orpbirt; 
baß auf troefenem ©ege bargefiellte bat eine fupferrotbe garbe. 

f<be faft ungefüllt unb in eine Temperatur oon + 61 ° sX. ge- 
gellt. 2lBmäbli<t> »erliert fi* bie bunfelrotbe Jfarbe unb eß fAlägt 
fitb ein toeifieß, faum merlltd) inß Selbe jiebenbeß 3i“»orpb 
nieber, toeiAeß bem Slnfe&en natb ganj oerfdneben oon ben her- 
ben anbern 5tnnoroben ift. 3« ©aljiaure gelipt, gibt eß eine 
Buflbfung oon rein jufammenjiebenbem Sefebmatf, bie ft<fe ba= 
bur* auejeiebnet, baf ße in Solbauflöfung ftetß einen oollfom: 
menen ipurpur ^roorbringt. 2). 
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■Rupferortjt) erhält man burcgg ©lüben unb SSerbrens 
nen beg Jlupferg an ber £uft unb burcgö ©lüben beg fafjpeters 
faurcn , efftgfauren unb foblenfauren £5r»bö ; eg ift fc^roarj. 
(fg gibt mit ben ©üuren bie gerobbnlicg »orfommenben Hupfer? 
fatje, welche im wafferbaltenben ^uftanbe blau, auch grün er.- 
fcgeinen, wafferleer aber tbeilg weiß, tbeilg fcbmarjbraun 
ftnb. ©urcg ägenbenbe SJlfalien wirb aug einem Hupferorpb? 
falje, 3 . 93 . fcgwefelfaurem Hupferorpb (fogenanntem blauem 
ober cpprifcgem 53 i t r i 0 1) bie 93aftg afg bimmelblaueg 
Jppbrat niebergefcblagen ; ber 9tieberf<hlag wirb beim ©r? 
wärmen ber glüfjtgfeit burcb 53 erlufl t>on SBaffer leicht fcbmarj. 
3 n Slramoniaf Ibft ftd) bag Hupferorpbbpbrat 3 U einer lafur? 
blauen glüffigfeit auf. 

79 Stbeiie Hupfer bilben mit 10 ©auerftoff ©rpbul «nb 
mit 15 Drpb. 

Slrtif. 9. SBon ben ©ifenoroben. 

©ag ©ifen bilbet mit ©auerftoff ein ©rpbul unb ein 
©rpb. ©ag ©ifenojpbul enthebt immer, wenn man ©i* 
fen in ©cgwefelfaure ober ©alsfüure, beibe mit 4 — 5 Kaum* 
tbeilen SBaffer »erbünnt, otiflbf’r. Slug biefer Sluflbfung 
fann bag ©rpbul mit Slegtali, Siegnatron ober Slmmoniaf nie» 
bergefcglagen werben. ©g ift weif, gebt aber burcb Slufneb* 
men »on ©auerftoff halb in ©rün unb Stbtblicbgelb über; 
wenn eg einmal legtere garbe angenommen b<*t, »erünbert 
eg füg nicgt mehr unb ift bann bag ©rpb. SBegen feiner 
Steigung ftcb b&b«r 31 t ovpbiren, benügt man bag ©ifenorpbul 
jur ©egorpbation mehrerer Hbrper, befonberg beg Snbigo'g. 
3 n ber gürberei roirb bag ©ifen faft immer im Suftanb »on 
Drpbul angewanbt unb gebt erft bei ben »ergebenen ©pera? 
tionen in ©rpb über. 

©ag ©ifenorpb ergült man gewbbnlicg burd; 9totbglüben 
beg fcbtvefelfauren ©ifenorpbulg (©ifen»itriolg) ; ber 9tücf; 
ftanb wirb mit SBaffer bebanbelf, um bag unjerfegte fcbwefel? 
faure ©ifenorpb aug 3 U 3 ieben. ©ag ©ifenovpb bilbet ein ro* 
tbeg, in ben ©auren auflbglicgeg *pul»er. ©ie Sluflbfung ift 
gelb ober braun; biefeg ©vpb ift eg, melcbeg füg auf ben 
beugen befeftigt, bie man roftgelb fürbt. ©a eg füg in ben 
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©äuren nicht fo leicht auflbf’t, wie baß Drbbul, fo muß man 
bic Slehmittel jurn 2 Beißähen roflgelber 3 euge ttiit faljfaurem 
3 innor»)bul (^tnnfalj) »erfe(jen, um ihm burd) biefeß ©alj 
einen Slntheil ©auerjtoff 311 eutjiehen. 2 BilI man SRoflflecfen 
auß weißen beugen entfernen, fe wäfcht man ebenbeßwegen 
bie gelben ©teilen mit ^innfalß, um baß Drpb ju beßoxpbiren 
unb fefct hierauf »erbdnnte ©aljfaure ju, bie eß bann leicht 
aufloft. 

33,9 €ifen »erbinben ftch mit 10 ©auerfloff ju Drnbul 
unb mit 15 ju £>r»>b. 

Slrtif. io. 2 Jon ben 9 Jfanfl«nor»ben. 

Daß ?D?anganmetall (bie metallifch« ©runblage beß Srautt; 
fleinß) gibt mit ©auerfioff 5 93erbinbungen. 

SJlanganoitibul ift baßjenige Drpb, welcheß bie S3af?ß 
fajt aller SDlanganfalje außmacht. 3Benn man faljfaureß 
SOlangan (burd) Sluflbfen beß Sraunfteinß in ©aljfäure er; 
halten) mit ' 2 Ie^fali »erfe(it, fällt baß SOlaitganornbul grau; 
lid)weiß nieber, jieht aber auß ber Saft halb ©auerfloff an 
unb wirb braun. 5m luftleeren Staunt außgetrocfnet , be; 
it^t eß eine olwengrdne garbe, jiel)t aber auch au ber Suff 
halb ©auerfloff an unb wirb braun. 

5m Sßtanganorfibul fj,tb 10 ©auerffoff mit 35,57 9Jtan; 
ganmetall mbunben. 

Daß SKanganorijb entfleht burch ©elbflortjbation beß 
Sßtanganorhbulß an ber Suft ; eß i|t fchwarj, ober fein jertheilt 
fehr b unf elbraun. Daß 93fanganov«b geht nur mit went; 
gen ©äuren 93erbinbungen ein, wirb aber burch 2 Beinflein; unb 
(üitrotienfäuve leicht aufgelbft. (Diefeß Drnbhbbrat ifl eß, 
weld)eß bie braunen SSbben bilbet, bie man in beti Kattun; 
brucfereieu 93 i flr c ß nennt.) 

Daß $>;brat beß 9flanganori)bß fommt iit ber Statur alß 
SJtauganit (©chwarjsSttanganerj) oor unb ifl bißweilen mit 
bem @ra tt;9S)?anganer} (®rau=Sraunfleineri) oerwechfelt 
worben, »on roeldjem eß ftd) aber leicht unterfcheiben läßt; 
eß gibt nämlich fein gerieben ein h«Hbrauncß falber, 
©rausSBrannfleinerj hingegen ein fchwarjeß. Daß@chwarj* 
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Sßiatiganerj iß Jur ßhlorbereitung bei weitem nicht fo »or< 
tbeillwft wie baß©rau; 2 Äanganer 3 , weil eß nicht nur weniger 
Sauerßojf alß leljtereß, fonbern äberbieß aud; nod) ÜBajfer 
enthält. 

, 3rm JDianganorpb finb 15 Sauerßoff mit 35,57 
gan nerbunben. 

Daß 5W a n g a n f 11 p e r o x p b (ber Sraunflein) f omni t jicms 
lieh häufig alß ©ramSTOmiganerj in ber Oiatur oer, unb jwor 
fowobl flrahlig, fnferig, fuglig, blättrig, alß in .ftrnßallen 
(beren ©runbform eine gerabe rhombifd)c Säule iß); ferner 
erbig, grau. Durd; bie ©lähhi^e wirb baß SDianganfitperornb 
jerfe^t, entbinbet ©auerßoffgaß unb hinterläßt Dnrb ober 
bei heftiger Spifye eine Serbinbimg eon Drpbul mit £>rnb. 
@ß bient jur Bereitung beß @blor£ nnb aller 9D?anganfalje. 

3m SDianganfuperorpb ftnb 20 Steife Sttnerßoff mit 
35,57 Siangait oerbunben. 

JQ>bt>ere Drpbationßßufen beß SEßangatiß fitib bic Siaii; 
ganfänre unb Dvpmatiganfäure, welche beim @alci; 
niren beß ©raunßeina mir fohlenfaurem Äaü ober Salpeter 
(bei ber Streifung beß fogenannten mineralifchcu (5 h a? 
mäleonß) entßehen. *) 



ffirittee Capitel. 

Son ben Säuren. 

Den Samen Säure gibt man fefien, fliifjigeu ober 
gaßfbrmigen Jlbrpern, beren wefentliche (5igenfd)afrcn barin 
beflehen, baß fie einen fauren ©efeßmaef hefigen, bie wäffes 
rige Sacfmußtinctur rot(> färben, unb mit ben ?D?eralIon;beit 
faltige Serbinbungen bilben. 

Die Säuren, welche ber Färber t>or juglich fennen muß, juib : 
bie fdjwefelige Säure, bie ©d;wefelfäure, Salpes 
terfäure, ©aljfäure (Shlorwafferßofffäure), bie Noblen* 

*) 3>ie 9Ä«n§anorpbe fommen im ürtginal nicht ror unb roir 
haben bähet biefe Surfe ergänjt. 2>. 

®ltalt«. ffävhehucf?. II. 9(nfl. 4 
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fäure, Sffigfäure, gitronenfäure, bie Äleefäure , 
S33 etitfletnfaiire unb ©alläp fei fäure*). 2flle Sföineral* 
fauren fiub baS SRefultat 6er Serbinbungen gewijfer einfacher 
Jl&rper mit 6em Sauerfloffe ober 5Baffer|foffe. Die einfachen, 
auf eine ober bie anbere SEeife gefeuerten .Körper nennt man 
bie ©runblagen ober baS SRabtcal ber Sauren. 

'21 rt. l. ®on ber fcbroefeligen Säure. 

jDiefe Säure er^dtt man fefjr leicht, wenn man ben 
Schwefel in freier üuft eerbrennt. 58ei biefer Operation oer; 
hinbet jtd) ber Satterffoff mit bem Schwefel, unb biefer gehr 
bann in ben ^uftanb einer Säure über. GS ijt aber ju 
bemerfen, baß bei biefer Säure baS Serhältniß beS Sauere 
fioffeö Heiner ift, als bei ber Schwefelfäure ; bieß wollten bie 
Ghemifer bnburch auSbrifcfen, baß fte bem Dianien ber erfleren 
biefer Säuren bie Gnbfplbe ige anhäugen. 

Ser Schwefel ift ein einfacher Körper, ber ftch häufig 
in ber 9lähet>onSu(canen ftnbet. Griff fefl, eitronengelb, leicht 
jerreiblich unb gefchmacfloS. Gr hat feinen merflichen ©e; 
ruch, beim Reiben riecht er aber etwas; wenn man ihn in 
ber Jpatib brücft, ober ein wenig erwärmt, fo fnifiert er unb 
3 erbricht leicht. Sr i|l bei ber gewöhnlichen Temperatur an 
ber £uft nnneränberlich , unb in Söaffer unauflöslich. Sei 
einer Spitze von 107 — 109° am hunbertgräbigen Thermometer 
fängt er an ju fchmeljen. 2Benn man ben rohen Schwe; 
fei, nachbem er gefchmoljen, bie erbigen Thetle abfeften läßt, 
bie er enthält, unb ihn bann in h&ljerne Splt'nber gießt, fo 
erhält man ben Sta ngenfchwefel. Grf>iht man ben 
Schwefel, nachbem er fchon gefd>molien i|t, noch mehr, fo 
»erflüchtigt er ftch, unb fe^r fict> an falte .Körper in gorm eines 
gelblichen spuloerS ab, welches man S d) w e f e l b l u tu e n nennt. 

Ser Sdjwefel »erbinbet ftch nur bei einer Spitze t>on 
150° G. (120° SR.) mit bem Sauerfioffe ber atmofphärifdjen 



*) 98fan f«nn hiebet auch noch jäblen: bie SBlaufäure, Gbtom= 
fäure, #rfeniffäure, «rfenige ®äure, ®hoSpbotfäure unb ©<hroe- 
feUoafferßofffäure. ®. 
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Suft. Sei biefer Temperatur brennt er mit einer bläulich* 
weißen glamnie unb erzeugt ein ©aß, beffen ©erud) Tbränen , 
erpreßt, junt Jpuflen veijt, unb bie liiere tbbret, welche ber 
ginwirfung bejfelben außgefefjt werben. Dieß ©aß ift eß, 
rcclcbeß ftd) beim 2lnjiinben eineö ©cbwefeiboljeß cntwicfeft, 
unb betn man ben Flamen fchwefeligfaureß ©aß gab. 

Diefe ©äure i(l gaßfbrmig unb unftchtbar. ©ie bat ei» 
neu ftarfen unb unangenebmen ©efcbmacf, ibr ©erucb i|t 
ßecßenb; fte erregt Jpuflen , unb tbbtet bie Tbiere, welche fie 
einatbmen ; fie rbtbet bie i'acfmußtinctur jiemlicb ftarf. @in 
Ülaumtbeil SBajfer loj’t bei einer Temperatur oou 20° <£. unb 
einem Sarometerflanb öon 28 37 Kaumtbeife batoon auf. 

Die fo aufgelbf’te fchwefelige Säure bilbet bie fltlffige 
fchwefelige ©äure. 

Der gaßfbrmigen fcbwefeligen ©äure bebient man fid) 
}um Gleichen ber öBollenjeuge unb jener ©eibe, wefd)e jur 
gabricatiou oon weißen beugen bejlimmt i|T. Daß Verfahren 
biebei werben wir anberßwo befd)reiben. 

20 ©ewid)tßtbeile ©d^wefel oerbinbcn fid? mit 20©auer* 
ßpff ju fdjwcfeliger ©äure :c. 40 Tbcile fcbwefeliger ©äure 
neutralifiren eine Quantität irgenb einer 93afiß, worin 10 
Jbeile ©auerfloff enthalten ftnb, alfo j. 93. 58,9 üali ober 
39 9latrou. 

9t rt. 2 . Von ber Sdnoefeltanre (Vitriol öl). 

Diefe ©äure, eine b&bere Dvpbationßflufe beß ©cbwe* 
felß, erhält man im ©roßen burd) Verbrennung beß ©djwefelß 
mit ©alpeter in bleiernen Kammern. 

. • • . • • . i 

©ie bilbet eine farblofe, gerucblofe gluffigfeit non blieb» 
ter (Jonfiftenj (wegen welcher fie beu fef>r ttnpaffenben Flamen 
Vitriol bl erhielt) unb bat felbfl im oerbtinjiteu 3ufianb 
einen febr fauren, unb fogar äbenbeit ober brennenben @e» 
febmaef. Die fpecififcbe ©d)were berfelben, jene beß 2Ba|ferß 
ä“ 1 angenommen, i(t 1,84. Siefen ©rab oon fperißfeber 
Schwere erreicht fie aber nur bann, wenn fie auf ben bbcblten 
©rab oon (Eoncentrafiou gebracht wutbe, unb au Saume ß 
Aräometer 66° jeigf. 
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man bie gchroefelfäure bifftm j£)i$grab auffefit, fo fatm man 
(Te befliBiren, unb man befliHirt fie auch roirflid) in gläfcrnen 
(Retorten, ober in ©efäßrn auß (piatin, nm fte ern ben frem* 
ben gubflanjen ju befreien, roeld)e fte eerunreinigten, unb ihr 
alleß Waffer ju entziehen, maß fte abjugeben im gfanbe ifl. 

J)ie reine unb couceutrirte gchroefelfäure jiebt, menn 
man fte ber fuft außfegt, §eud>tigfeit barauß an unb mirb 
baburch mehr ober minber gef<hroäd)t. gie »erCiert äberbieß 
ihre garbe, mirb braun unb fogar fchroarj, inbem fte bie in 
ber atmofphärifchen {uff «ntbaltenen oegetabilifcbeu unb auima: 
lifdjen Übeildjen an (ich jiebt, unb in eine foljlige Waffe »er« 
manbelr. Deßroegen muß man fte in gläfernen glafchen, mit 
eingeriebenem gtbpfel, aufberoabren. 

Sie gchroefelfäure »ermifcht ftd) in aßen (öerbältniffen 
mit bent Waffer ; bei biefer Operation berminbert ftd) baß 53os 
lumen beß ©emifd)eß bebeutenb, unb biefeß ©emifch erbiet 
ftd) um fo mehr, je mehr bie gäure bariu eorberrfcht. Wenn 
man gleiche Übeile Waffer unb concentrirte gchroefelfäure mit 
einanber mifd)t, fo erbebt ftd) bie Üemperatur biß auf 48° ©. 
55ier Übeile berfelben gäure unb ein Übeil Wäger machen 
baffelbe Übermometer biß auf 105° (leigen; beßroegen ifl eß 
ratbfam, bie Wifchmtg beß Wafferß unb brr gchroefelfäure nur 
in bleiernen ober bbljernett ©efäßen »orjuuebmen , um baß 
3erfpringen ber gläferueu ober irbetten ©efäße ju oermeiben. 
Wan mirb auch gut tbun, roenn man bie gäure in baß Wafs 
fer, unb nid)t baß Wäger in bie gäure gießt, um einer 2lrt 
oon (Jrplojton, roelcbe geroiß flattbaben roärbe, befonberß roenn 
man mit grbßeren Wengen arbeitete, juoorjufommen. ©nbs 
lid) mug man baß ©entifd) forgfältig mit einem ©laßflabe 
ober roenigflenß mit einem bbljernen gpane umräbren, um 
bie Wifcbubg gleicbfbrmtg ju machen. £>bne biefe 53orforge 
roürbe bie gäure, roelcbe fcbroerer ifl afß baß Wäger, am 
SSobeu beß ©efägeß bleiben, fi<h nicht ganj gleid) mit bem 
Wäger eerbtnben, unb jenen Übeil ber leinenen ober baums 
wollenen gaben, welche hineingetancht roätben, jerftbren. 
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93 ei einer nieberen Demperarur roirb cencentrirre Sdjroe* 
felfäure fe|f, inbem fte frpftaBiftrt. 

20 ©eroid)t*tbeile Scg'Ptfel bilben mit 30 ©auerftcjf 
bie reaflerfreie Scgroefelfäure ; 50 Sljfile 0d)reefclfäure lies 
fern mit einer Quantität eines DrpbS, reerin 10 Sauerfloff 
enthalten finb, ein neutrales fd>reefelfaure$ Salj. 
Die concentrirte ©cfcroefelfäure oon 66° 93eanmc i|! ein 
Sdjrerfelfäurebpbrat, reerin 50 ütgeile Säure mit 11 üöaffirr 
t>erbunben finb. 

SWan finbet im Jpanbel eine befonbere 2lrt »on SdjreefeU 
fäure, bie unter bem Flamen fadjftfc^ed ober 'Jlorbbäus 
fer 93itriolb(, aud; raudjenbe Scbree fei fäure bes 
fannt i|i. 

Daö SJlorbbäufer 93itriolb( ift nad) 9?ufft>‘$ 
Unterfliegungen nicgtö anbereS, alb gero&bnlidte concentrirte 
Sdjreefeffäure, bie aber eine gereifte Sföenge mafferfreier 
Stgrceftlfäure aufgelbf’t enthält unb legrerer ibre befoubern 
©genfdjafren nerbanfr. Die reafferfreie Segreefel-, 
fäu re ifl in feftem 3uftanbe reeift; fte nerbreitet in Senil); 
rung mit ber £uft Dämpfe, jiebt gewgrigfeit baratte an unb 
reirb julegt ftäffig. Der fdjreeflige ©erud) unb bie braune 
garbe finb feine roefentlidjen ©igenfdjaften bcr ?Rorbbäufer 
©djreefelfäure : erfierer rilbrt baber, baft fte eine geringe 
®enge fdjmefeliger ©äure aufgelbf’t eutbält, bie fi<f> bei ihrer 
93ereitnng bilbet; legrerer ifl gan 5 jufälltg nnb cntffebt bttrd) 
»egetabilifdje cber tbierifcbe Subftanjen, rcelcge bie Säure 
jerfegt (oerfeblr) unb junt Dbfil auflbft. 2Begen ibreö ©es 
balreS au reafterfreier Saure beftgt fte bie merfreärbige Gigens 
fdjaft, ben 3nbigo fdjon in brr älälte leicgt aufjul'ofeu. >2fUe 
in ber £ige jcrfegbaren fcgreefelfauren Salje fbnnen jur 93es 
reirung ber rauegettben'Scgrerfrlfänre angrreanbr reerbeu, *) 

°) Sie rau*enbe ©«bmcfflMure ober baO fogenannte 'Uorbbaufer 
‘BitrtelM wirb je$t in Scutfeblanb beS bo&en ^treii'es wegen 
nur ne* jur «uflefung beö-3nbigo’p gebranebt. 

Das 'Iterfabren, rreld?ee man in Sartjfen nnb 9?obmen jnr 
SarfreOnng biefer Saure an wen bet, tft folgenbeb: 3)?an reitet 
ben Gifenmtriol fo lange, bis baS .ftrnftaUifationswaffcr w= 
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2Bir Wollen liefen 2lrtifel mir 93auquelin'0 Tabelle 
beö fpeciftfc&en @ctrid)teö ber (gcferoefclfdiirc, weld;e in vtu 
fcbiebenett {Qerbdltnifleti mit SBaffer oerbdimt mürbe, he* 
fc&ließen. 



©ewichtotheile 

©äure 

non 6ii°58attnti ; . 


fflewichtotheile 

SBajfer. 


©peeißfehe 
Schwere ber 
fauren SSerbin- 
bung. 


©rabe nach 
S'aume’6 9irio= 
meter. 


84, 22 


15, 78 


1, 725 


60° 


74, 32 


25, 68 


1, 618 


55 


66, 45 


33, 55 


1, 524 


50 


58, 02 


41, 98 


1, 466 


45 


50. 41 


49, 59 


1, 375 


40 


43, 21 


56, 79 


1, 315 


35 


36, 52 


63, 48 


1, 260 


30 


30, 12 


69, 88 


1, 210 


25 


24, 01 


75, 99 


1, 162 


20 


17, 39 


82, 61 


1, 114 


15 


11, 73 


88, 27 


1, 076 


10 


6, 60 


93, 10 


1, 023 


5 



SOfatt fte^t alfo, uad> biefer Tabelle, baß 100 2öeile 
©dure, beren fpecifjfdje ©d)n>ere 1,725 i(t, ober bie an 9? am 
me’g Ardometer 00" jeigt, auö 15,78 Steilen SBafier unb 
84,22 Steilen concetUrirter ©dure befielen :c. 

£>a J£r. 93angneltn bie ^nfamnunfe^ung ber mit 2öaf; 
fer uerbunnten ©cfwefelfdure nur oon 5 jn o ©rab »en 93a m 
me’g Qlrdomcrer unterfudjt bar, fo entwarf J£>r. b’illreer eine 
©rganiung biefer Tabelle, bie mir nun folgen laßen. 

bampft unb er gelbrotb geworben iß. TRit bem fo gebrannten 
ißitriol werben irbene, bimförmige, SBalbenburger betörten 
breioierttlpoß «ngefüHt unb in einen ©aleerenofen, welcher 
12 big 21 SRetorten faßt, fo eingelegt, baß bie Jpilfe auf ber 
©eite beo £>fenO heroorragen; an biefe (teeft man ßeingutne 
53or[«gen, welche mit Äupfert&on lutirt werben. SDfan gibt 
nun geuer unter bie {Retorten, baO man nach unb nach »er= 
ftarft unb fo lange fortfe&t, «10 man noch Stropfen auö ber 
ffietortenmßnbung fallen hört. 9t«cb beenbeter Operation ftn= 
bet fich in ber 93orl«ge bie tauehenbe ©tbroefelfäure; ber 
{Rüctßanb iß ber logenannte üobtentopf, ober ber Colcothar 
vitrioli. 35. 
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Orabe nach 
Saume’# 
Aräometer. 


©pecifticbe 

©dtroere. 


Wenge ber 
©cbtrefelf. 
rontit>°in tun 
Xbftlen. 


45 


1, 


454 


58, 


02 


46 


1, 


466 


59, 


85 


47 


1, 


782 


61, 


32 


48 


1, 


500 


62, 


8 


49 


1, 


515 


64, 


37 


50 


1, 


532 


66, 


45 


51 


1, 


550 


68, 


03 


52 


1, 


566 


69, 


3 


53 


1, 


586 


71, 


17 


54 


1, 


603 


72, 


7 


55 


1, 


618 


74. 


32 


60 


1, 


717 


1 82, 


34 



Semerfungen. 



2)ie angeroenbcte 
©dtwefelfdure jetgte 
an Saumd’# 'Jlnic 
meter (i(i° ltnb batte 
1,84 4 fpec. ©cbrotre. 
3>te Serfucbe mürben 
bet 12 ° Oi. ober 15°6. 
angefteüt. 



9t r t. 3. «Bon ber ©alpeterfdure (©<fce;bci»(tffer). 

Sie ©alpeterfäure verbanfr il>rcn Planten bent Salpeter, 
einem Salje, au# ti>eld)em man fte au#jiebt, inbent man 
Scbroefelfätire mit Salpeter beftillirt; biefe Säure befiebt au# 
Sticffloff utib Sauerfioff ; man erhält fte in flnfjtgem ft nbe . 
nie mafferfrei. 

Sie reine Saipeterfäure ift flilfftg , ungefärbt, burd) = 
ftd)tig; fte bat einen befottbern, febr nnangenebmen ©erttd), 
unb äugerfl fauren ©efd)macf. Sit färbt bie #aut gelb unb 
bringt biefelbe ÜBirfung and) auf Setbc unb 253clfe hervor; 
man bat biefe (£igenfd)aft beutlet, um biefe @tn>ebe haltbar 
Srange ju färben. 3bre fpeciftfdje Sd)tverc ifi, trenn fie febr 
concentrirt tfl, 1,53 ober 48° an Saume# Slräometer; in brr 
gärbefunfi braucht man fte aber feiten jfärfer alö ju 28 ober 
30° Saume. 

2Beiiu man fte bi# auf 150° be# bunbertgräbigen £ber; 
mometer# erbiet, fo fängt fte an ju fodjtn unb ftbßt Sämpfc 
au#, ntelcbe bent 2ltbembolen febr gefäbrlid) fitib. 

Sa# Scnnenlid)t jerfeöt fte jum Stljeil ; fte nimmt bann 
attfang# eine gelbe, fpäter bunfcl orangcrotbe garbe an, ins 
bent fie burd) (Jntjiebung etttc# Stjeileö ibreö Sauerfioffce 
in falpetcrige Saure ubergebt. 



/ 
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2Benn man concentrirte ©atpeterfäure ber fernsten £uft 
ouefKjr, fo ßbßt fie rceffle äßenbe Dampfe attö. 3J?an muß 
fte alfo in gut eerfcbioffrnen gläfernett ober irbenen ©efäßen mit 
gleichen ©tbpfeltt attfberoabren *). 

3n ber ©afpeterfäure jtnb 50 @croid)t$tbei!e ©auerßoff 
mit 17,7 ©ticfßoff »erbuuben; 07,7 ©atpeterfäure neutralis 
fiten eine Quantität 93aftg, bie lO@atterßoff enthält. 

'Ärt. i. "Ilon ber ©aljfaure (ffblorroaflYriiofffäure). 

9Kan erhalt biefe ©äure cfyemifd) rein in flüfltgem 3« 1 
flattbe, roenn man in einer gtäfernen SRetorte ätodjfalj (faljs 
fauree Oiatron) mit ©djroefelfäure bonOO®, roefdje mit ’/j ibreö 
©eroid;te8 2Ba|Ter nerbdnnt mürbe, erbiet. ff 6 entroicfelt 
ft# ein ungefärbte^, burcbfi#tige$ ©ab oon erßicfenbem @e= 
ruefe, berbent, ä^ettbem ©efdjmacf, meldjeb bab Sacfmuör 
3nfufum finrf rbtbct. ©o lang bab ©ab ft# entroicfelt, 
fängt matt eb in gfafd;en auf, bie jttin Sbeil mit befliilirtem 
SBafler ungefüllt finb. BBctiii nicfytb mebr übergebt, fo nimmt 
mau beit Apparat attb eittanber, tttib beroabrt bie ©ättre in 
gläferttctt ober irbenen, mit gut eingeriebenem ©tbpfel oott bers 
felben 5D?aterie verfebtoffenen glaf#ett auf. Die flüfftge cons 
centrirte ©al 3 fäure jeigt au 23a u me’ 6 Aräometer 22 — 24®, 
roab 1,703 fpeciftfd)er ©djroere cntfpridjr. 

3 n biefetn ^nflattbe bat fie einen febr fattren ©efdjmacf, 
nnb fte flbßr an ber Stift weiße, |ebr biefe Dämpfe aub, roeß; 
roegen man fie früher raticbenben ©aljgcifl nannte. 
S3eitu ffrroärmen verbreitet fte nod) mebr reeiße erflicfenbe 
Dämpfe uttb roirb immer fdjroädjer. 

Die »erbünnte ©atpeterfäure oermifebt fidj obne^crfebuug 
mit brr ©aljfättre nur, roenn and) biefe mbünnt iß. Sßenn 



*) Juc im £anbel »orfommenbe ©alpeterfäure tfl oft oerfälfdjt: 
l) mit ©dtnu-felfäure; in biefem {falle gibt |ie, mit viel 
befliilirtem SfOafTer rerbüimt, mit 2'ar»t«uf!6fung einen 2(ieber 
fcblag; 2 ) mit febioefelfaurem Jt a 1 1 ; biefeb Sali bleibt 
iurtief, wenn man bie ©ättre tterbampft; s) mit ©aljfaure 
ober ff bl er, in toeidjem {falle fie bttrd? ©ilberattflöfting ftart 
getrübt wirb. D. 
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aber Beibe ©duren concentrirt ftnb, fo jerfefcen fie einanber 
jum Zi>eil, felbfl in ber dtdlte, unb eö entfielt eine gelbrrthe 
glilfftgfeit , roeld>e ehemals unter bem «Hamen, $&nigS= 
waffer bcfannt mar, ireil fie baö ©olb miflofr, melcbeö bie 
SHcfrpmifien ben .fifenig ber Metalle nannten. ÜÖfan nennt 
biefe ©dure je^t ©alpeterfaljfdure. 

DaS ÄbntgSroaffer bient jur SMuflbfung oieier SWetalie nnb 
norjitglid) jur «Bereitung ber ^innauflbfung, melt&e man 
Sompofition ober ^innbetje nennt*). 



*) 35ie im ,$anbel »orfommenbe ©aljfäure fann »erfäff*t feen: 
l) mit faljfaurem Stfen; um biefed ju erfahren, bampft 
man (ie beinahe jur Iroctntp ab, »erbünnt fie mit ÖDaffer, unb 
perfekt bie glrifßgfeit mit einer iHuflöfung »on ÜMutlaugen-. 
falj, tpobur* in biefem $all ein blauer 9cteberf*lag entßehen 
rotrb; 2 ) mit fcforcefelfaurem Patron ober Aalt; um 
bie ©egentpart ber ®d)iprfelfüure ju ertennen , »erbünnt man 
bie ©äure mit beßißirfetn SBaßer unb verfemt fie bann mit 
SSarptauflöfung, tpobur* bei ©egemoart »on ©*t»efelfäure 
ein weißer 9iteberf*lag cntßeht; biefe ©alje bleiben au* beim 
iBerbampfen ber ©aure jurütf ; 3) mit f*toefcliger ©äure. 
2>iefe «Berunreinigung läßt (t* na* ©t rar bin’» «Wfethobe 
lei*t unb fi*er entbecfeu; man »erfährt folgettbermapen : man 
bringt in ein ©lad ungefähr eine halbe Unje »on ber ju pru-- 
fenben ©aljfäure, »erfeljt fie mit 2 bis 3 £luent*en 3*nn= 
lalj (t»el*ed ganj weiß unb bur* bie ä'uft no* ni*t »eränbert 
iß), rührt mit einem ©ladßab um unb gießt in bad ©e: 
mif* unter Umrübren bao jwei = bid breif«*e ©eipi*t beßil : 
Itrten Sffiaffcrd. 2Benn bie ©aljfäure feine f*i»efeltge ©äure 
enthält, ßellt fi* na* bem J?ufa{je bed Jinnfaljed unb beb 
'Jöafferd feine befonbere ©rßheinung ein: erßered löf’t fi* auf 
unb bie Jlüffigfeit wirb bloß bur* bie eintoirfung ber i'uf 
' auf bad ©alj trüb. SSenn aber nur ein wenig f*r»efelige 
©äure »orhanben iß, trübt fi* bie glüffigfeit foglei* na* bem 
3ufa£e beb -3innfaljed, man rie*t, fobaib bad beßiUirte üöaffer 
eipgerührt würbe, ben gebilbcten @*roefeli»afferßoff, bie Slüf= 
figfeir erhält eine bräuuli*e garbe unb fe$t ein <pul»er »on 
berfelben ftarbe ab. Unter allen frembartigen ©ubßanjen, >uel*e 
in ber fäufli*en ©iljfäure »orfommen fönnten, iß bie f*i»e= 
feligc ©äure für bie Chlor: unb jfinnfaljbereitung bie 
f*äbli*ße, 2>. 



r 
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3n ber ©aljfättre ftnb -14/2 ©ewichtßtheile öiblor mit 
1,24 2Bafferfloff »erbiinben. 45,5 wafferfreier ©aljfäure 
neutraliftren eine Quantität SBajtß, bie 10 ©auerfloff enthält. 

91 rt. 5. SBon bcr .Roblenfäure. 

Diefe «Saure mürbe fo genannt, weil fte baß «Probnct 
ber fBerbrennung bcr reinen $ol)fe (beß JCot>fenfloffö ber 
ßhemifer) ifl. 59?an bereitet ftd) biefe ©iure jebod) ge» 
wbbnlid) baburd), baß man ©aljfäure auf gefloßetteu weißen 
®?armor (fcl)lenfauren .Ralf) gießt, unb inbcm man baß 
©aß auffängt, weldteß f»d> unter bcn mit Qttecfjtlber ober 
SBaffer gefällten ©locfett entwicfelt, ober wenn man fte 
fläfftg erbalten miß, inbent man fte in eine gfafc^c leitet, 
weld)e jum Shcil tnit SBaffer angefällt ifl. 

Da man bie ffäfftge ätehlenfäure in ber Färberei nicht 
anroenber, fo wollen wir uttß mir Slitgabe ber @igcnfd)aften 
berfelben im gaßfbrmigen 3uflanbe begnägen. 

Daß Foblenfaure ©aß ifl farbloß, elaflifch, burchftd)tig ; 
eß b«it einen fled)enben ©erud) unb fäuerlicheit ©efd)tnacf; 
bie fpeciftfche «Schwere beffelben ifl 1,519(5 , jene eineß 
gleid)ett «Boltimenß atmofpbärifcher Suft alß 1 angenommen. 
Qi r'otbet baß Sacfmuß s 3 n f u f um - SJrennenbe dtbrper 
I&fd)t cß auß unb tobtet aud) bie 2l)ierc, welche eß eim 
athntett; bahrt bie ©efabr, Noblen ober ©lutb tu einem 
Jimtner ju brennen, befonberß wenn biefeß flein ifl. 
•JBajfer Ibf’t eß ftd) in beflo grbßerer SOlenge auf, je fälter 
biefeß ifl. SOlit gemiffen Sftetallortjben nerbinbet eß ftd) febr 
leid)t ju fohle nfauren ©aljett. 

3n ber '^obleftfäure ftnb 20 ©cwid)tßtbeile ©auerfloff 
mit 7,(5 äfohleufloff oerbunben. 27,6 äfoblettfäure tteutralu 
fiten eine Quantität Söaftß, bie 10 ©auerfloff enthält. 

91 rt. 6. 9Son ber Cfftgfaure (Cffij). 

Die Ufftgfäure hat ihren Dlaitien baher, baß man fte 
burd) Deilillatiott beß (Jffigß gewinnen fanti. Der befiillirte 
Gfftg wäre aber für bie gärbereien oiel ju thetter ; inan 
wenbet auß biefem ©ruttb in bcnfelbett bloß ben im Jipanbel 
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Borfommenbett ©fftg an, tt»clc^>er baß sprobuct bet fauren 
©üfjruug ift*). 

35er (Efftg i|t eine weiße ober rotf>e glüfjtgfeif, je nach* 
bem er auß weißem ober rotbem 2 Bein bereitet würbe; er 
bat einen eigenen aromatifd;eu ©erud) unb einen fauren atu 
genehmen @efd)ma<f, ift flüchtig unb ftebet etwaß unter ber 
4 i>i£e beß fochenben SBafferß. 

(Er wirft auf bie Metalle burd) baß SSaffer, welcheß 
er enthalt. Diefeß SBaffer wirb jerfe^t, ber ffiafferftoff 
entwicfelt ftdj alß ©aß, unb ber ©auerftoff gebt an baß 
Metall über, weldjeß ft d), nachbem eß ftd) in ein £>rr>b 
verwanbelt bat, mit ber (Efftgfaure »erbinbet. 

£)er (Efftg bient jur Bereitung einer Sßtenge Bon ©al= 
jen, bie in ber gürberei febr ftarf gebraucht werben, wie 
efffgfaureß (Eifen, efftgfaureß .Rupfer, efftgfaureß 23(ei ; bie 
(Eigenfd)aften berfelben werben wir an einem anbern £>rte 
entien lernen. 

(gegenwärtig bereitet man für bie gärbeteien unb ätattun^ 
brucfereietr eine 2lrt (Efftg. welcher unter bem Otamen bren: 
jelige j£>oljfäure ober Jjpoljeffig befannt ift, weil man 
fte Ibei ber 93erfot>lung beß J^oljeß in gefd)(offenen ©efaßen 
erhalt. 

ffiir wollen ’ hier baß Verfahren mittbeileu , weld)eß 
man 311 (Jboifp befolgt, unb bejfen Jjjauptjmecf barin bes 
ftebt, ben (Efftg unb bie äloble 3 ugleid) ju gewinnen : „SEftan 
errichtet an bem einen ©nbe eineß großen ©ebaubeß Bier 
Cefett, weldje jur 2 lufnal)me boii großen gußeifernen 9tes 
torten beftimmt ffnb. 3 n febr geringer (Entfernung Bon 
bem 23oben ber Retorten beftttbet jtd) bie Deffnung einer 
fupfernen 9tbbre Bon brei jioU im 55urd;meffer, welche an 
ben SBünben in bie Jpbbe jteigt, unb fid) an bem oberen 



*) Sie neuefle 95rrf«bnwt.jßart jur ©ritnnnung tro Cffigß 
burcb faure ©abniiig finbct man im pplptecbuifcbeii 3ournal, 
23b. 39 , 6 . 317 . 2 >. 
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£heil Jii einem Trichter errceitcrf. 2ln biefen Seichter paßt 
ein fupferner Eplinbsr »on 8 — 9 3oU 23reite unb 18 — 20 
guß ?änge, ber auS 'ber SBerfßätte hinauStritt, fid) ums 
biegt , unb auf bcn Soben einer großen j?nfe untertaucht, 
bie mit SBaffer, welches immerrcährenb erneuert wirb, ge; 
fällt iß. Jf»ier entleert er ftd) in einen Eonbenfator, an 
beffen einer ©eite ein Heiner #ahn jum Slblattfen ber gläf* 
ßgfeiten, an ber attberen aber ein Eplinber »on beinahe gleis 
ehern Ealiber mit bem erßeren angebracht iß , ber fenfrecht in 
bie J^bbe ßeigt , ßd> främntt , roieber in bie ßßerfßätte 
hineintritt, ß<h neuerbingß främmt unb ftd> auf bem gener 5 
herb bjfnet. 

2öenn biefer Slpparat aufgerichtet iß, fo fällt man bie 
Sietorte mit J£>ol}. t»eld;eß fd;on ein 3abr lang gefällt, unb 
fo gerabe nub fo lang als möglich unb fattßbicf iß; man 
richtet eß tu Crbnung ein, unb wenn bie Sietorte »oll iß, 
fo »erfd, ließt man ßc mit einem Dedfel, beit man burd) 
©chrauben befcßigt, »erlittet ße mit £b<>», unb feljt ße 
mitteiß eines ÄrabneS in ihren Dfen. Cbenbaratif fegt 
man eine Jpaube mit beiveglid;em SDiauerroerfe, bie man 
mittelß eines ßarfen JTrahneS auf s unb abheben fann. 
Sttan befcßigt nun ben Epliuber an ber Sietorte, unb gibt 
geuer; alles in bem £04 enthaltene SBaffer jerßreut ßch, 
unb halb fängt bie 93erfohlung an; eß entroicfelt ßch bann 
•ffohlenfäiire, brettjelige, fel>r mit Söaffer »erbännte Jpolj» 
fäure, gefohltes 2Ba|]erßoßgaß , eine bem Sheer äbnlidje 
blige SSiaterie, unb »telleid^t etmaß A'ohlenovpbgaS, welches 
burd) bie fSerbiubting beß JfohlenßoffeS mit einer geringen 
SJlenge ©auerßoff gebilbet wirb. Die Jerfeßung wag nun 
in maß immer fär einem SDOetl ber Sletorte gefdfeheit, fo 
ftnb alle btefc ^robucte gejrouitgeu, burd) bie ganje fDiaffe 
burch3ugehen , um ju ber Deffnung ber fupfernen Slbhte ju 
gelangen, i»eld)c ßefa in geringer Entfernung oou bem 93o* 
ben ber Sletorte beßnber; »01t hier gelangen fte in ben fu; 
pfernen Eplinber, welcher ße in ben Eonbenfator leitet, auS 
roelchem baß SEafler , bie brenjelige J^oljfäure unb bie 
blige SDlatevie burch ben fleinen Jpatyn abfließen, wäbrenb 
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bie ©afe in ben jmeiten (Jnlinber übergeben utib bann auf 
ben geuerherb gelangen, wo fte mir Slußnaijme beß Fohlen« 
faureit ©afeß verbrannt werben. 

ffienii bie Operation fünf ©tunben lang gebauert bat, 
fo leitet man bie brennbaren ©afe unb bie bligen Sümpfe, 
welche biefelben begleiten, burd) einen Jpafjn unter eine a n* 
bere Ketorte, mo man fo eben geuer gemacht bat. Sie Sjifye 
beß Ofenß unb jene beß Jpoljeß, welche fid> wührenb ber 
3erfe^ung in bemfelbeu eutwicfefr, reichen bin, um bie 93er* 
foblung beß in ber erfletr Retorte enthaltenen Jjoljeß gu 
»ollenben. SKan märtet um bie Ketone betaußjuitebmen, 
aud) nicht einmal fo lang, biß bie (Jntwicflung ber ©afe unb 
Sümpfe anfbbrt, weil fonft bie Jfoble gu gerreiblid) würbe. 

©obalb bie neben ber erfteren beftnbliche Ketorte ans 
füngt gaßartige «Probucte ju geben, nimmt man bie erde 
Ketorte ab, unb entgünbet bie gaßfbrnrigen sprobucte, bie 
heraußfommen, um burd) ihren ©erud) nicht belüfligt jn 
werben; bie glamntc, bie fie erzeugen, ifl manußbicf unb 
erhebt fi'd) mehrere guß h»ch über bie Kbfjre; ftc bauert 
ungeführ eine halbe ©tunbe. 

©o wie eine Ketorte abgenommen ifl, erfe^t man fte 
burd) eine neue, unb »erführt auf bie angegebene 2Beife. 

9Kan muß hier einige 93orjid)tßmaßregeln gebrauchen. 
Senn in bem Qlugenblicf, in welchem man bie Ketorte auß 
bem Ofen nimmt, ifl ber Ciplinber mit brennbaren Sümpfen 
angefüllt. 2ßenn man nun ben (Jvlittber fogleich mit ber 
neuen Ketorte »erbinben würbe, fo würben fid) bie ©afe 
mit ber atmofphürifchett Suff, weld)e biefe enthält , eers 
mifchen, unb ber Fleitifle gunfe, ber burd) bie Kiffe ber Ke* 
torte einbrünge, würbe baß üfnallgaß entgünben, welcheß 
burd) bie 93ermengung beß gefohlten ößafferfloffgafeß unb beß 
Äohleuovpbgafeß mit l>em ©auerfloffe ber atmofphürifchen 
?uft entfleht, unb eine heftige Setonation hervorbringen. 
SDlan barf olfo ben 'Apparat erfl bann verfitten, wenn bie 
emppreumatifchcH Sümpfe auß ber neuen Ketorre ftd) ent* 
wicfeln. Sie Ketorten enthalten 712 — 100 Änbiffufj; fte 
faffett 1% — 2 guhrtn Jpolg. SBenn baß £ofg gut außge* 
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fud?t unb von guter 2lrt iß, fo gibt eß 28 sprocent Noblen 
unö 240 — 300 Waaß *) brettjelige J£?oljf<5ure, bie mit '/,« 
Ibeer gemengt iß. 

Sie Äobfc bel?alt bie gorm beß .<>oljeß unb iß nur mit 
einer febr geringen SDlenge .Robtenßaub vermengt, welcher von 
benSRinben berfommt: jte beftljt alle(2rtgenfd?aften einer guten 
.Kohle, verbrennt fd?nell unb lebhaft; an ber Suft jiebt fte 
SBaffer an unb ivirb um 10 ^brocent fd?iverer. 

Sie barten $oljarten geben bie vortbeilbafteßen SRefuI- 
tate ; meid?eß Jpolj foll man nid?t amvenben. Sie 93erfol?lung 
gefdjiebt in 5 — 6 ©tunben; jum 2lbfi5l?Ien ber .Roble werben 
7 ©tunben erforbert. 

SÖenn man bie auf biefe 2Beije erhaltene brenjelige Jpoli- 
fäure einige 2Bod?en (leben faßt, fo bilbct ßd? ein betracht; 
lieber SBobenfah von einer eigenen 21 rt T(?eer, ber mebrfad? 
mit Olul^en atigeroetibet werben bann. Siefer Jjj>oljefftg i|l 
nod? febr unrein; er iß eine rbtblid?; gelbe glufßgfeit von 
empi;reumatifd)em ©efd?ntacf unb ©erueb, weld?e beibe von 
beut Tbeerble berrilbren, baß er aufgelbßt enthalt. 

Um bie ©äure ju reinigen, fd?iittet man anfangs fo 
viel .Kreibeupulver in biefelbe, als (Te bei ber gerobbnlid?en 
Temperatur ju jerfefseit im ©taub ift; eS bilbet fid? ein 
fd?roiirjlid?er ©ebaum, beit man forgfältig ivegnebmen muß. 
59?an laßt hierauf bie gtufßgfeic fed?en unb fättigt jte voll- 
fommen mit gelbfd?tent Jtalf; nun fel^t man eine gehörige 
Sßlenge fd?mefelfaureß Patron jtt ; baburd? bilbct ßd? auflbß; 
lid?eß efßgfaureß 9latron unb fd?wefelfaurer Half, welcher 
beim ülieberfallen mehr ober tveniger Tbeer mit ßd? nimmt: 
nadtbent ber fd?wefelfaure Äalf' ftd? gebbrig ju ©oben gefegt 
bat, gießt man baß fdjroefclfaure 9latron ab unb bampft eß 
biß junt ©aljb<5utd?en ein; bie auf biefe 2Bcifc concentrirte 
glßfßgfeit bringt man itt ©efäße junt Ärpßallißrett , in weis 
d?en fie, burd? baß 2lbfi5l?len, eine frt?ßallinifd?e SJlaffe bilbet. 
Siefe 93iafife iß fel?r unrein unb burd? eint große SOienge Tbecr 



*) 2Bir nehmen immer an, bap bie 9J?aafi 2 tpfunb aBafier fajit, 
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fcfcivarj gefärbt. $ 9 ?an reinigt ße, inbem man ße trocfnet, 
fdjnriljt, tieuerbingß in Stöaffer auflof’r, ffftrirt unb mieber- 
bolt frpßallißreu läßt. Durch baß ©dimefyen oerßäd;tigen 
ober uerfoblen ß<h baß Tel uitb ber £f)etr, unb baß efßg* 
faure Patron iß bann hinlänglich rein. 

Die ätrpßalle loft man nun in fo menig ffiaffer auf olß 
möglich, unb jerfet^t tiefeß ©al3 burd) eine beßimmte 5 D?enge 
©chmefelfäure ; eß biibet ftd) fchroefelfauteß Patron, meld)eß 
beinahe ganj {^auß frpßallißrt, unb obenauf fdjroimmt bie 3m 
nlcfbleibenbe ©fßgfäure, bie man obgießt, ©ie mirb nun in 
irtenen, gfäfernen, ober berjtnnten fupfernen ©efäßen ber 
ßiüirt, unb in irbtnen 33 or(ageu aufgefongen. 

Diefe ©fßgfäure iß bann fef)r rein unb fef>r concentrirt. 
©ie 3eigt am Aräometer 7 — 8 ©rab, unb man fonn ße aud), 
menn man ße mit 3 — 4 Übeilen 2 ÖatT er »erbünnt, jur 3 «s 
bereitung ber Oiahrungßmittel brauchen; bie gereinigte brens 
3elige J£>ol3fäure bient aber i>or3iigIi<h 3ur SSereitutig beß effigs 
foureti SMeieß (beß 93 feijucfer 6 ) , melcßeß man in bcn gabrifen 
fo haußg braud)t. Den unreinen Jgjcljcfßg braucht man be= 
fonberß 31« Bereitung beß brcnjelig s hol3fauren gifenß *). 

Die (Jfßgfäure , eine organifdje ©äure , beßeßt au© 
jfoblenßoff, ©afferßoff unb ©auerßoff. 

ötrt. 7. (Eon ber Sitronenfäure (Acide dtrique). 

Diefe ©äure iß in ber Zitrone unb ber Drange enthalten, 
©an bereitet ße gerobfynlich auß bem @itronenfaft. 160 ^)funb 
©oft fbntien ungefähr 10 'hfunb gan3 roeiße äfnißalle non 
ßitronenfäure geben. 

Die £itronenfäure iß feß, in rßomboibaien priemen frp s 
ßaüißrbar ; ße hat einen febr fouren ©efdjmacf, ber, meun man ße 
mit einer grbßeru ©enge ©aßer mbännr, fehl angenehm mirb. 

3n ber dpifje mirb ße 3erfet}t. 



*) ®ie Bereitung ber J?oljfaure im ©ropen unb bie (Reinigung 
berfdben jur reinen Sfßg'aure iß im (8b. 9, ©. 431 beß poip= 
techntfcbcn 3ournalß ausführlich beßbrieben unb bie baiu nötlß= 
gen Apparate ßnb auf Stafel VI abgebßbet. 3V 
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öln ber Suft ift fte uneerünberlich. 

Drei £l)eife ©affer Ibfett bei 18° <$. t>ier £l)et!e baoott 
auf; bie Sluflbfuitg bebedft jicf> , »venu fte ber Suft aufigefeßr 
ift, mit Schimmel uttb rnirb ierfegt; man foil biefe ©aure 
affo nur bann in ©affet auflbfen, roenn mau bie 2luflbfuttg 
fogleid) brauet. 

©ie oerbinbet fid) leid)t mit ben ©etallovpbeu, mit roel; 
d»en fte eitronenfaure ©alje bilbet. ©an braucht bie (Ji; 
tronenfdurc in ber garbeiei mir in ©affer aufgelbf’t. ©ie 
bient oorjüglid) jurn SRofettrothfarben ber 93aummolle mit 
©aflor °). 



91 rt. 8. >Uon ber 2Beinfteinf«ure. 

• ©an nennt biefe ©dure fo, meil man fte auö bent ge; 
reinigten ffieinftein bereitet, einer 2lrt ©atj, meldjed im Spam 
bei unter bem ^tarnen Cremor Tartari befannt ift. 

Die ©einfieinfäure ift feft. ©an erbdit fte in 23Idttd)en 
ober in farblofen abgejtumpften sprißmen. ©ie bat einen 
febr fauerit ©efchmacf. 

3m geuer fd)miljt fte, blüht fid) auf unb jerfeljt ftd) 

balb. 

Die Suft oeranbert fte nicht. 

©ie ift leid)t in ©affer auflbelid) ; bie Sluflbfung dberjiebt 
ftd) an ber Suft mit Schimmel unb wirb jerfefct. 

©ie oerbinbet ftd) mit ben ©etallorpben ju©aljett, n>eld)e 
man roeinfteinfaure ©alje nennt. Diefe ©dure, toelche oiel 
rcohlfeiler ift alß bie (Jitronenfdure, fann juroeilen biei©telle 
biefer {extern ©dure oertreten. 

91 rt. 9. 93on ber ©auerfleefäure (Acide oxalique). 

Diefe ©dure mirb fo genannt, meil man fte auß bem 

*) ©citbem ber Sitronenfaft auf 28 biß 3<»° SBcautne eingebampft 
in ben J}anbel gebracht »wirb, irenbet man felbft in ben &attun= 
brutfereien ju ben 2leßfarben auf tiirfifdjrotbe 3euge feine 
froilattifirte (Jitronenfäure mebr an. ®ie (Jttrtmenfäure, eine 
organii'cfe Säure, beftcbt aub .Rollen jl off, S&ajferftoff unb 
Sauet(toff. ©. 
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©auerffee (auf lateintfch Oxalis) gewinnt. 5lm gew&htt* 
lichflen bereitet man ftd) biefelbe baburd), baß man einen 
Theil Jucfer mit 5 — 6 ©ewichtßtheifen ©alpeterfäure eon 22° 
nad) Seattme S Slräometer bebanbelt. Silan tbeilt bie @äure 
in brei Theüe ab, unb läßt fte nach tmb nach, ungefähr eine 
Stunbe Tang , auf ben ^ttcTer wirfen. SBenn ftch bei einer 
geltttben (Erwärmung , feine rotben Dämpfe mehr entwicfeiit, 
fo bampfr man bie gliifftgPeit bis jur ©prttpS s ©onftflenj ein, 
unb gießt fie bann in eine irbene @d)tlffel, wo bie ©äure beim 
QlbMblen frnfialliftrt. Die »Dlurferlauge gießt man ab; bie 
.ftrpflolle wäfcht man auf ungeleimtem Rapier gut ab, Ibf’t 
fte bann in beflillirtem ffiaflfer wieber auf, um fte ganj oon 
ber ©alpeterfäure ju befreien, bie fie noch enthalten fbnnten, , 
unb fdjreitet bann ju einer jweiten Ärpfiallifation, inbem 
man fte, wie baß erffe Sllal, lattgfam abbampft *). 

'Die .Kleefarne frpffalliftrt in eierfeittgen , farblofen, 
burd;ftd)tigen , mib an ber Spille mit 2 flächen jugefpifjren 
priemen; fte hat einen feljr fauren ©efehmaef unb rbthet ba$ 
SacfmuSs Sfnfufum flarf. 3 fe nachbem man fte mehr ober 
minber flarf erhiift, fdjmtfjt fte, »erfltichtigt ober 3 erfe^t ftch 
ganj. ©t'e Ibf’t ftd) in gleichen Sheilett fochenben SBafferS, 
unb in 2 Tbeilen falten bei ber gewbbnlichen Temperatur auf. 

©ie jerfefjt alle auflbflichen .Kalffalje; eS hübet fid» bann 
ein Slieberfchlag , ber in äberfchtlfftger ©auerfleefäure unanf* 

I&Slid) ifl; hoher ifl fte ein SJJittel , um ftch oon ber ©egen« 
wart eines Ä'alffaljeS 30 nberjeugen, welches in jenen ®äffem, 
bie wir hart unb unoerbanlid) genannt haben, unb bie man 
gew&hnfich gnpShaftig nennt, enthalten fewn fbtutre. 

Silan bebient ftch ber ©aucrfleefäure in ben Kattun» 
bruefereien, um bie SDlorbantS wegjuäffen, berett ®aftS ©ifen 
ifl; matt braucht fte auch Jur (Entfernung ber Tintenßecfe. 

15 ©auerfloff bilben mit 7,6 ävohlenfloff wafferfreie 
JUeefäure. 



*) 25ortf>eilbafter fcheibet mau bie XlleefAure and bem Sauerflee= f 
falj (fauren fleefauren .fiali) nach bem im polot. Journal,, 
*b. XV, 177, befebriebenen »erfahren. X.“ 

SBitnli* S4rbebua». II. Stuft. 5 
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41 r 1 1 f . io. ’Pon ber ©attäpfelfäure, unb ben »orjüglitbern ©ub= 
ftanjen, rorldte biefelbe liefern. 

©ie ©aüapfelfaure l>at ihren Oianun t>ott bent @all= 
apfel, einer oegetabilifcben ©nbßans, welche btefelbe am 
bäuftgjien liefert. 3 Ran ftnbet fte and) in bem ©urnach . in 
ber ©d;enrinbe unb in ben ©cbenfpänen, in bem ©ampefche* 
bolj, in ber ©lenrinbe jc. ©ie ift barin immer mit ©ärbe» 
floff nerbunben, einer ©ubfian), bie beßroegeit fo genannt 
wirb, weil fte jum ©ärben ber £bi«bäute unb jur Jeher» 
bereitung bient, überbieß and; nod) mit einem braunen 
garbjloff. 

©a man ft# 3 um gärben nie ber reinen ©alläpfelfäure, 
bereu *preiS eiet 31 t () 0 # wäre , fonbern ber ©alläpfelfäure in 
©erbinbung mit ©ärbefioff, bebient, fo wirb eS genügenb 
fepn, wenn wir bie Mit unb üBeife angeben, auf weldje biefe 
beiben ©nbflansen bei ben Operationen ber gärberci, 311 wel* 
#en man fte immer 3 U gleicher anwenbet, wirfen. 

ÜBir wollen bamit beginnen , baß wir ein ffiort über bie 
«Probucte ber Olatur fagen, weld>e fomobl bie ©alläpfelfäure, 
als ben ©ärbefioff in ber grbßten SWenge eittbalten; eS finb 
bieß bie ©alläpfel unb ber ©uma#. 

©er ©aifapfel ift ein 2luSwud)S, ber bur# ben ©ti# 
eines SrnfecteS in bie S3lätter ber ©#en, auf welche eS feine 
©er legt, entftebt. ©iefer 2luSrouchS i|t runblid), mit SBarsen 
bebedft, beljt’g, 3 uweilen f#wär 3 li#:grau, juweilen gelbli#* 
weiß, halb »oll, halb bohl, unb mit einem Keinen £ 0 # 
bui#bobrt. ©ie Oberfläche beffelben ift halb glatt, halb 
raub, ©ie gefchäfeteften ©alläpfel fiub bie »on 211 e p p 0 ; fte 
ftnb Kein, f#wür 3 li#:grau, unb fernerer als bie, welche 
mir auS Sjirien befommen. 3 m 4 ?anbel unterfcheibet man 
brei ©orten »on ©alläpfeln: bie f#war 3 en, bie weißen 
unb bie in ©orten, ©iefe lefctere ©orte ift nur ein ©emif# 
»on beiläufig gleichen Stbeüen ber beiben erfteren. 

9la# ©a»p befteben 500 Xbcifc ber 2 lleppo = ©alläpfel 
auS 130 Steilen ©ärbefioff, 31 £b«(fn ©alläpfelfäure, 
12 ‘tbeilen ©ummi unb einer ©ubftans, bie bur# Mbbampfen 
unaufl&Slich wirb, auS 12 Sbtilen fähiger SOiaterie, wel#e 
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grhßtentheil® and fohlenfautetn Jtalf beliebt, unb au® oiel 
£oljfafer *). , 

Ber ©umach (Rbus Coriaria) ifl ein ©trauet), « ber 
im Brient wächft **). Sr befielt grbßtentheil® au® ®ärbe« 
(loff , unö au® einer geringen SWengc Gaßäpfelfänre. f ffienn 
man ihn flntt feer Gallapfel onwenben miß , fo muß man eine 
beinahe hoppelt fo große SDtenge baöon nehmen, außer man 
fe£t ihn ben Galläpfeln bloß in ber Slbftdjt ju, um eine he* 
fonbere Nuance jn erbalten, bie gew&hnlid) ein grünliche® Gelb 
ifl, nnb welche man in getviffen fallen geben miß. 

5Sa® bie Srlenrinbe , bie £ohe ober bie gemablene 
Sichenrinbe unb fetbfl bie Sichenfpätte betrifft, fo ifl e® ge« 
nug, wenn id> fage, baß biefe ©ubftanjen auch Gärbeftoff 
unb Gaßäpfelfäure enthalten , aber t>iel weniger, al® ber ©m 
mach unb folglich nod) oiel raeniger al® bie Gaßä»fet> unb 
baß biefe beiben ^ngrebiettjen oor aßen übrigen ben 93erjug 
oerbienen. 

Biefe Siathfcbläge werben oft nicht® meniger al® oon ben 
gätbern 6efolgt, welche, inbern fie auf Srfparung beufen, 
bie Galläpfel ober wenigften® ben ©umach entbehren jn 
fbnnen glauben, nnb nur bie Srlens ober Sichenrinbe au« 
roenben, unb ju weilen bei ben Sürfifchrothfärbern bie 2Jb* 
fäße ber Gaßäpfel um einen geringen *)>rei® jufammenfaufen. 
5Bir werben uu® nicht in langen Staifounement® oerlieren, um 
$u jeigen, wie fef>r ein folche® Verfahren ben Grunbfäljen 
ber Äuuft juwiber läuft; man fleht beim elften Slicfe, baß 
bie Defonomie, bie wir t>ier beftreiten, ganj jum ©chflben 
ber ©ch&nheit, unb oorjüglich ber £altbarfeit ber garbeu 
auöfaßen muß. 

*) lieber bie @ntftehung ber SaHÄpfd finbet man tu. Sanereft’® 
gärbebtuh, Sb. 2, 8. 596, Qlnmerf. 154, eine auöfiibrliche 
SStttbeilung. ®. 

**) .hierüber lefe man bie ülnmertuugen 26, 27 unb 28 in 
Sancroft’ö Jfitbebiub, Sb. 2 , ©. m bi® 130 nach. Sann 
über bie QaUubföure unb gärbeßoffbaltigeu 'Pßansenu 3>e«t{<&- 
lanb® bie. beiben 'Jlithange ber Jperaubgeber auf 8. uj unb 
tot ebenbaf- ®. • ■ . . » 

5 * 
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Die ©fethobe, burd) bie man ben ©arbeffoff unb bie 
©alldpfelfdure jugleicfc ' auö ben ©alldpfefn erhdft, iff fehr 
einfad). Wan jerfibßt bie ©aüdpfef in einem marmornen 
SRbrfer, unb focht fte mit ihrem 10 * big 12 fad)en ®emid)t 
SBaffer fo lang , big man fte leicht jn>ifd)en ben Ringern jer* 
br dcfen farm. Dann hbrt man auf ju fodjen unb fifrrfrt 
ben Slbfub burch ein Jpaarjteb, roelcheg nur ju biefem Jwecfe 
befiimmt iff. Diefen 2Ibfnb rcenbet man fo heiß an , a(g man 
bie J£>anb barin erleiben fann. Den © um ad) barf man nicht 
fochen laßen, man tibergießt ibn bloß mit fochenbem ffiaffer. 
Den Aufguß ober bag 3nfufum feibt man bann bnreh ein 
©ieb unb menbet eg für fid) allein an, ober mengt eg ju* 
meilen in geroiffen ©erhdltniffen mit bem ©aßdpfelbec orte ; 
bie gembbnlichfien unter biefen ©erhdltniffen ftnb: 1 £heil 
©umach auf 2 £bei(e ©aßdpfel, ober aud) beibe 311 gleichen 
Jheilen. 

Der ©ebrauch ber ©aßdpfelfdure unb beg ©drbeffojfeg 
in ber gdrbeftmfl gninbet ftd) auf bie ©igenfehaft biefer 
beiben ©ubfianjen eine große ©erroanbtfchaft jii gemiflTen 
gdrbefioffen foroo&l, alg 311 gemiffen beugen 31 « dußern, aug 
meldjem ©runbe fte aud) ba 3 u bienen, biefe garben mit 
mehr ober roeniger Jjjaltbarfeit auf benfelben ansubringen; 
ferner noch barauf, baß fte eine große 2 In 3 abl ber @ 0 ( 3 * 
aufibfungen serfetjen, unb baß fte ftch nach beßintmten ©er* 
roanbtfchaftggefeljen mit ben ©fetaflovnben oerbinbeu, unb 
baburch felbft mieber haltbare garben erseugen. ©0 bilbet 
(ich 3 . ©. , menn man ein ©afldpfelbecoct 3 U ber Stuf* 
ibfung eineg eifenhalttgeii ©al 3 eg fefct, eine ©erbinbung oon 
©aßdpfelfdure unb ©drbefloff mit bem @ifenori)be; eine ©er* 
binbung , roelche eine fo bunfelblaue garbe gibt, baß fte 
fchmars 31 t fe»n fcheint, unb bie 3 ugletch febr haftbar iff *). 

*) Sin Äbfub oon l fchfil ©alläpfeln in to fcbetlen 
SBajfer (welcher, wie berettg bewerft würbe, ®alluesf4ure, 
gelben Sarbfioff unb ®ärbe(loff enthält) iß r6tbli«hflelb, riecht 
nach ©alldpfeln, fehmeeft jufammenjtebfnb unb bitter, unb jeigt 
nach eheortul folgenbett ©erhalten ju ben Oie: 
agentien: 
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3 M f « I. 

®on ben ©duren fi'nb fofgenbe für beit görbernod? wichtig: 
a) Die arfenige ©iure, aud) roeijjer 2lrfenif genannt, 
welche man alö Olebenprobuct beim 3ibflen »erfdjiebener 



@äuren bringen bann einen Weberfcblag heroor; ÜUfalien 
ebenfalls einen 9?ieberfchlag , ber (ich aber im Ueberfchuß bees 
ßäüungbmittelö wieber auflhf’t; Äalf färbt ihn braun. 

älaunfalge: erjeugen barin einen bräunliebgelben hiebet? 
f<hi«g. 

Sifenorpbulfalje: re entfielt baburcb erfi in SJerührung 
mit ber ?uft ein 9cieberfd>lag. 

Sifenorobfalje: bunlelblauer 9?ieberf<blag. 

Wanganfalje : bringen feinen Wieberfcblag berw; bie 
Jarbe wirb bunfler. 

^innorpbulfalje: gelblicher 9?ieberfcblag. 
jUnnorpbfalge: beßgleichen. 

3?feifalje: fcbmuljigwrtßer TMeberfcblag. 

Äupferfalje: brauner ‘ttieberftfelag. 

Quecf|tlberorpbulfalje: gelber 9?ieberfcblag. 

Querffilbempbfalje : begleichen. 

3)er ©nmacb enthält muh öhepreul ©aBuöfäure, @ärbe= 
ftoif unb einen grünlichgelben garbficff, welcher jum Stheil 
»on GblorephbU herrühren btirfte. 3Me ©alluöfäure unb ber 
©ärbeftcfT fcheinen barin in benfelben ^erbältmffen, wie in ben 
©alläpfeln ju fepn, aber in geringerer Wenge, in einem gege; 
benen ©erotcht. Sm Mbfub »on i £beil ©umach in 10 iheilen 
®affer riecht fehr ftarf, fchmectt giifammengiehenb nnb »erhält 
fich gu ben wichtigem Dieagentien folgenbermaßen : 

©allerte (?eim): reichlicher weißer ‘Kieberfchlag. 

^Italien : in Ueberfchuß gugrfefct bringen fie einen grünlich^ 
weißen ober rätbliehmeißen 9?ieberfchfag herpor. 

©chwache ©äuren: trüben ihn etwa««. 

Äalf: weißer 9fieberfchlag, ber in »rrührung mit bet Suft 
grünlich nnb röthlich ttirb. 

2l!aun : reicblicher hellgelber “Jcieberfchlag. 

©chwefelfaures Sifenorpb: reichlicher i)iieber|'chlag , blaue 
Slocfen. 

©algfaureö gUnnori>but : reichliche gelblichweiße glocfen. 
Sffigfaureb Äupfer: gelblichbraune glocfen. 

— QMei: reichlicher weißer 9?teberfchlag. 

3n bie Stoffe ber gärbefioff-- unb gaUubfäurehaltigen <Pflanjen * 
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örfenifalifcfcer ©rje, norjdgli# ber ilobolrerje im fdd>fr 
fd>eit Sr jgtbirge erhält. Sie iflftft, weip, unburd)fid)tig, 
bi&veilen burcbfcbeinenb unb non glajtgem ShWfebeu. 
3&r ©efdjmacf ijt fcfjarf unb efelerregenb. Stuf gliU 
benben lobten fublimirt fie ftd) utib nerbreitet »neige 
Dämpfe non fnoblauc&artigem ©eru#. Sie Ibf’t ftcb 
in 12 Steilen focbenbera unb 25 Steilen 2ßaffer non 20° 
9t. auf. 30 S&eile Sanerffojf ftitb batin mit 94 Steilen 
Slrfenifmrtall nerbunben. 

Diefe Säure wirb jur Darftellung be$ Scbeele’fdjen 
©rillig benubt; mit ben Sa 4 bafen bilbet fte bie arfenigj 
fauren Salje, »nelcbe mehr ober weniger angeinanbt 
werben rönnen. 

b) Die Slrfeniffdnre wirb in ben Färbereien nur in 
SSerbinbung mit ben ättetallornbeu angewanbr. Sie ift 
eine weige SJiafle, unburcbfid)tig, gerud;lo$, non fau* 
rem. äßeubem ©efd;marf, jiebt leicht SEaffer an. jers 
fließt, bilbet auch mit SSöajfer leidet ierfliej5enbedirt)|lalJe. 
Sie ifl ein uotb beftigereö ©ift alt? bie arfentge 
Saure. SEttatt jiellt bie Slrfeniffdnre bulcb -Drpbatiou 
ber arfenigen Säure mittel)! Sälpeterfäure unb Saljs 
fäure in ber Siebte bar; man foct)t biefclbc nänu 
lid) mit 12 Steilen Salpetcrfäure unb J. Steil 
Saljfäure, barnpft bie flore gltlfftgfeit fobann jur Srocfnc 
ein, unb (diniert jte gelihbe in einem ‘piatintiegel; bie 
gefdjmoljene SUtaffe wirb in ffiaffer aufgelbf’r, wobei bie 
burcfcö Sd;me(jen 311 m f (einen Steil wieber erzeugte ars 
fenige Säure unaufgelost jnrucf bleibt. 50 Steile Sauer* 
(loff bilben mit 94 ölrfeuifmetall bie ärfeniffäure. 

gehört auch bie rceifle Seerofe (Nymphaca alba L.). yiefe 
aSurjel erfefct bie ©allüpfel in ben nrnflrn Slnipcnbungen febr 
oertlfeilbflft. 2Bir oenoeifen tn biefer 23eiictung auf bie 2tb= 
Ijanblung in ©ingler’ö tDlagajiu ber ®ruct=, 5«rbe = unb 
93IeicbCunft, Ster 33anb 1820: lieber bie Nymphaea alba L. 
unb bereu Slntpenbung in ber Srutf unb gärbe= 
lunft, »on 2?. •$. »• Äurrer, welche auch im Äunft = unb 
©emerbblatt filr 23«pern, 9lro. 41, 3<*br 1823, «bgebructt i(l. 

* 7 \ 
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c) Die Ghromfäure fommt an ©leiorflb gebunben int 
©iineralreich »or; bie reine Ghromfäure erfcheint in 
jinnoberrothen, fein molligen äfrnftallnabdn, ifl geruch* 
leg, fchmecft fcbarf, ferner, hinterher jufammenjiebenb, 
verfließt an ber ?uft. ©eitn Grbiften entmifdjt fte fich 
unter geuererfcheinung , eg entbinbet ftch Sauerjtotfgag, 
unb Ghromorpb bleibt jimlcf. «Sie fdrbt bie J£>aur unb 
organifche JU>rper gelb; auf ihrer Gigenfdjaft nn crt)bits 
bare Subflanjen leicbt Satterfioff abiugeben, beruht ein 
©erfahren inbigblaue ©'oben weiß jtt äften, weld;eg wir 
fpäter befcbreiben werben. 

Die reine Ghromfäure wirb in ben gärbcreieu unb 
Äattunbrucfereien nicht angewanbt, ihre Salje hingegen 
fpielen eine wichtige Stelle. 35 GhrommetaU bilben mit 
15 Sauerfloff gräneg Dn;b unb mit 30 bie Ghromfäure. 
ä) Sd>wefelwafferßofffäure(JT->>)brothionfäure). Der 
Schwefel liefert mit üöajferfloff eine Säure, welche eine 
©agart i(l. 5D?an entwicfelt biefeg ©ag «ug Schwefel* 
eifeu unb »erbännter Schwefelfäure. Dag hie?« braud;* 
bare Schwefeleifeit erhält man, wenn man auf weiß* 
ghlhenbeg Gifen Schwefel wirft, Gg wirb gepulvert in 
eine Gntbinbunggßafthe gefchättet unb mit 2 big 3 Übet* 
len SBajfer »erbänttte Säure nachgegoffen. Durch bie 
Ginwirlung beg Schmefeleifettg auf bag SBaffer unter 
©ermittlung brr Schwefelfäure erfolgt eine gegenfeitige 
Verlegung, Gifenorpbul bilbet ftch, weicheg mit ber 
Säure fich vereint, unb Schmefelwafierftoffgag wirb frei. 

Dag Schwefelwafferfleffgag ifl farblog, riecht unb 
fd;med?r nad; faulen Giern, jugleich fäuerlich; eg rbthet 
feud;teg üacfmngpapier unb »erbrennt mit blaßblauer 
glamme. 3um Slthmen ifl eg untauglich. 21m heften 
läßt eg ftch burch Ghlorgag jerfetjen unb baburch uns 
fchäblid) machen. 3« SBaffer Ibft ftdh biefeg ©ag auf 
unbfd)lägt bie ©lei*, SBigmuth^ Üuecfftlber* unb Tupfer* 
falje fchwarj nieber. 

SÄit ben ägenben Slltalien läßt eg ftch leitht verbin* 
ben, inbem man eg bnreh ihre Sluflbfungen leitet. 20 ©e* 
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wichtgrljeile Schwefel »erhinben ftc^> tnit 1,2 SSafferjtojf 
ju tiefer ©agart. 

e) Der ©ticfftoff »erbinbet ftcb mit bem Hohlentfoff ju einer 
©agart, 25 1 a u fl o f f s ober ©pnngug, welche farblog 

, ijf , febr burchbringenb riecht unb bie Sfugen flavf reijt. 
Diefeg ©pan bilbet mit SBafferjloff bie #pbrocpan; 
ober 25laufaure, weld)e Scheele juerjl aug bem 25er; 
linerblau (©paneifen) barjufkilen lehrte. ü)ian erhält eine 
»erbunnte 23laufäure, wenn man 2Jerlinerblan ober auch 
25lutlaugenfnli (©paneifenfalium) mit Schwefel fäure unb 
üBaffer »ermifcht befliUirt. 

Die 25laufäure Fomnit mit ätherifchem Dele »erbuns 
ben in allen spflanientbeilen »or, welche wie bittere 
SHanbelu riechen unb fchmerfen,, unb man fann auch 
burch Defiillaripu biefer ^flanjenfubftanjen mit 2ßa|fer 
bas 25laufame enthaltenbe ätherifdje Del abfcbeibeit, weis 
cheg golbgelb augfieht unb fchwerer alö 2Ba|fer ift. Die 
concentrirte 23(aufäure ift eine farblofe gläffigfeit, 
»on einem hbchjt penetranten ©eruch nach bitteren 9Wau; 
fceln, Fuhlenben unb (lechenben ©efchmacf; eg ifl bag 
heftig jte ©ift unb tobtet mit Slifcegfchnellc. Sie 
entmifcht ftd> leicht/ befonberg beim Zutritt beg Sichte, 
ber Suft unb ber ©arme; bie gluffigfeit färbt fich rbtljs 
Iichbraun, unb eg feljen fich braune glocfen ab. 

23ringt man 25laufäure mit 23afen in 23eräbrung, 
fo entliehen cpatiwaffcrjtofffaure ober blaufaure Salje, 
iveldjc im wajferfreien ^ufianbe ©panmetaUe barjlellen. 
12,58 ätohlenjtoff bilben mit 17,7 ©ticfftoff 32,9 ©pan, 
weldje fid)mit 1,24 SBafferftoff $u iölaufäure eerbinben. 

Die 25laufäure wirb in ber Färberei in einem fehr 
verbannten beim gärben bee £ud;g mit blau; 

faurem Äali augewanbt. ßu bem ©nbe wirb eine 2luf; 
Ibfuna »on eifenblaufaurem Äali mit ©chwefetfäure »er; 
roifcbr. D. 



i 
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liiertes Capitel. 

93 0 n (tn 3 a I ; c n. 

3 Ille ©alje, welche man jurn gärben braucht, werben 
burcb bie QJerbinbung einer ©äure mit einem ober mit jroei 
SKetallorpben, bie man bann 93afen nennt, beroorgebracbt. 
Daß einzige ©alj, weichet? man in ber gärbefunft anwenbet, 
utib welches feine merallifcbe 93aft6 bat, ift ber ©almiaf, 
beffett 93aft6- aus 2lmmoniaf, weldjeg anö ©ticfjtoff nnb 
2ßafferfiDff jufammengefefst ifl, befiehl. Soppelfalj 
nennt nian ein folcbeß, welches jwei £5*t)be enthalt; ein neu; 
traleS ©alj ein foldjee , worin webev bie ©äure tiod> bie 
93aftö im Uebcrfd)uß eorbanbett ift, nnb welches baber in ber 
SJiegel baö £acfmuS*3!nfufura nicht r&tfjet unb ben Seilchens 
fyrup nicht griln färbt; ein faureö ©alj nennt man ein 
folcbeS , welches ilberfdji'ifjtge ©anre enthält, nnb folglid? baS 
SacfmuSs^nfufum rbtbet; ein bafifdjeS ©alj hingegen ift 
ein fokbeS, welches tfberfd)iSfftge SSaftS enthält, baS burd) 
eine ©anre gerbtbete üacfmuSs^nfufum wieber blau nnb jtu 
weilen ben 53eild)enf»rup griln färbt. 

.Kein ©alj ift gasförmig; einige ©alje ftnb flilfjlg, bie 
meiften ftnb feft, t>on »erfchiebener garbe unb Gobäfton, fr>;s 
ftallifirt ober puloerffermig, gerud)loS ober riechenb, gefebmaefs 
lob ober mit einem @efd)macfe nerfehen, uub fernerer als baS 
2Bajfcr. Sie ©alje ftnb im UBajfer auflbelicb ober ima«flbö= 
lieb. Sie 2lufl&Slid)fcit eines ©aljeS in üßaffcr bängt non 
feiner 5}erwanbtfd)aft ju biefer gliiffigfcit, unb »on feiner 
(Sobäfton ab; eS wirb um fo auflbelicher feon, je grbper biefe 
93erwanbtfd;aft, nnb je geringer bie (fobäfton ift. Qi gibt 
febr leidjt auflbSlid)e ©alje, anbere bie febr fehwer 
ober ganj unaufl&Slich ftnb, unb anbere enblidb, bie 
nur mittelbar auflbSltd) finb. Sie ©alje ftnb, im 
allgemeinen, leichter im betont als im falten üßaffer aufs 
IbSlid;; wenn man baber in fod)enbem SBaffer fo »iel ©alj 
auflof’t, alö ftcb baritt auflbfen fonnte, fo fällt ein Sbeil 
btefeö ©aljeS beim ßrfalten ber gldffigfeit itt Ärpftallett 
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ttieber, wenn ei frpflalliftrbar war, ober in ^uleer, wenn 
ei unfrpfialliftrbar war. ©aö ©affer, weld;eö febott mir 
einem @ofje gefättigt war, fattn nod) eine gewiffe Stenge 
eines anberen auflbelid^en ©afyeö aufnebnteu , »venu bie 
beiben @alje einanber nid)t jerfe^en. 

Die ©alsfrpjlalle entölten febr oft ©affer eingefcfjfofien ; 
bitfeä tfl halb mit jebetn ©ruttbtbeilcben bee @afjeS »ers 
bttnbett, imb wirb bann ,Rn;flallifationSs©affer 
genannt; e$ beträgt bisweilen bie #älfre *>om @ewid;te beS 
äfrpflalleS, ber ibm feine ©urcbftdjtigfeit unb feine (fobäfton 
»erbanfr; halb ifl ei frei, ober befmbet ftc& bloß jwifd;en 
ben infegrirenben ©runbtbeilcbeu eingefd;loffen, nnb b«t gar 
feinen Einfluß auf bie ©urd)f»d)tigfeit beS ©aijfrpfiaileS. 

Siele ©al3e, bereu ©n;be ftd? nid)t auf bem bbc$fien 
©rabe oott ©rpbatiott beftnben, ftttb, wenn man fte ber Suft 
nuefeßt, im ©tanbe, ben in ber attnofpbärtfcbett Suft entbal» 
tenen ©auerffoff jn abforbiren, wie bie ( 5 ifen=, ^inn«, Tupfers 
falje sc. ©ie ©afje, bereit Safen fjbber ovpbirt wmben, be« 
fommen neue (Jigenfebaftett, bie ber gärber baber notbwenbig 
fennen muß. 

©ie Suft bringt auch auf bie ©alje, (bie utiauflbölicben 
ausgenommen), wegen beS ©afferbampfeS, mit weitem fte 
tttebr ober weniger gefefewättgert ifl, eine eigene ©irfung 
bertsor, weldje man bie bbgrometrifdje ttennr, weil fie t>on 
ber gcudjtigfeit ber Stift abbängt. 

Siele attflbslicbe ©alje jteben, wenn man fte eine lätts 
gere ober ftlrjere 3 <it ber Serübrttng ber Suft auSfe^t, geucfj= 
tigfeit aus berfelben att, tittb jwar jttweifen fo flarf, baß fte 
in flüfftgen 3 u ftanb übergeben. 3« bie fern lebten galle fagt 
man, baß bie ©afge 3erflteßenb ftttb. 

Slnbeve ©alje geben, wenn matt fte ber Suft auSfeßt, 
berfelben ibr .ftrpfiallifationSwaffer ab, oerlierett ihre ©urcb= 
ftd)tigfeit, ttnb oerwanbeln fid) ganj ober 311m Übeil in ein 
weißes ober mehlartiges $ul»er. ©iefe ©a(3e nennt man, 
obwohl febr unpaffeiib, nerwitternb. 

©owobl bie 3trfließenben als bie berroitterftben ©al3e 
enthalten, im Slögemctnen, eine febr große Stenge ÄrpflaHis 



Digitized by Google 




75 



fationßwajfer, bie wenig ffenß ber Jjjiälfte il>reß ©ewichteß 
nage fomnit. 

Die gerßießeuben unb bie ecrwitternben ©alge gergehen, 
wenn ntan (je ber Söirfuug beß SBärmejfejfeß außfegt, in il)s 
rem .ftrpfinHifationßwnffer, nnb geljcn in ben fogenaunten 
wäfferigen ging über. 

SBenti man, nndjbent fie wieber tvocfen geworben ftnb, 
fortfahrt fte gu erbten, fo fd;melgen mehrere berfetben neuer* 
bingß, unb biefe ©djmeigiing nennr man bann ben feurigen 
Sin (3. 

3ene ©alge, weld>e fein ,Rri;fialIifatioußma|Ter, fonbern 
bloß mechanifch gwifdjen ben Santellen eingefd)loffeneß 2Baffcr 
enthaften, oerfniftern ober p raffe ln beim Srhitjen in 
golge ber 23 erflüchfigung be|felben. 

fDiegrer? biefer ©alge fbnnen, nad)bem fie »erfnifrert h«- 
ben, in feurigen gluß übergehen, fo 3. 2). baß Jlochfalg. 

QS gibt ©alge, welche ffarf ergibt werben fbnnen, ohne 
baß fie gerfefjt werben, unb bie (uh nur fehl* ferner »erflüch= 
tigen; anbere ftnb flüchtig unb fublimiren fidj fchneü; enblich 
gibt eß weldje, bie gerfegt werben, unb gwar entweber »or 
bem wäfferigen ober feurigen gluffr, ober nach bem einen ober 
bem anbern. 

Die meiffen ©alge finb fähig, ftd) mtt einer grbßern 
SDfenge ihrer ©äure 311 eerbinben, alß nbtl)ig iff, um fte in 
ben 3ufl<mb eineß neutralen ©algeß 3U berfegen , unb fte oer* 
wanbeln (ich bann in fanre ©alge. 

©0 oft tnan gwei ©algauflbfuugctt gufammen bringt, 
bereu ©alje auß Elementen beffeheit, we(d?e ein auflbßlicheß 
unb ein imauflbßlid)eß, ober gar gwei unaufloßliche ©alge 31t 
ergeugen im ©taube ftnb, fo werben fid; bie beiben aufge* 
Ibf’teu unb unter einanber gemengten ©alge nothwenbig ger* 
fegen, außer fie ftnb fähig, ein auflbßlicheß Doppelfalg gu 
bilben. Dicfer ©ruubfag wirb miß gur ©rflärung ber 23 c* 
reitung mehrerer, in ber gärberei mit großem 93orthefl angc* 
wenbeter 23 eigett bienen. 
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attif. i. (gcbwefelfaure Salje. 

Diefe ©alje fuib bnö ^robuct ber iße rbinbung ber ©cbroe feU 
füure mit ben SPfetallorpbe» ober mit bem 2lmmoniaf. 

§. i. iSrfjroefelfaurc (Jifenorpbe. 

Die ©cbmefelfünre uerbinbet ficb fomobl mit bem Drpbal 
alö mit bem Drpb beö Grifenö. Daß Drpbulfalj erbcMt man, 
rnenn man Gfifen in ©cbmefelfäure auflbf’t, melcbe mit 4 9taum: 
tbeilen 2Bafler »erbünnt iff; bie Slufl&fung fiitrirt man ober 
barnpft fte geb&rig ab, roo bann baß ©alj in rbomboibalen 
^rnjlaßen anfd)ießt, melcbe fd)bn fmaragbgrün, burdjjtcbtig 
(tnb, unb tintenartigen ©efebmaef haben. 

2Benn man fte bei - Stift atiöfeßt, fo jieben fte ©auerftoff 
an, »ermitteln, bebeefen ficb mit gelblichen, oeberartigen unb 
bunflen glecfen, unb »ermanbeln ftcf> an ißrer DberflüdK in 
gelbeö baftfd^eö Drnbfalj; befimegen muß man fte »or ber 
SSertlbrimg ber Suft febüßen. 

Daß fdjmefclfaurcCifetiorpbul Ibf't ficb in 2 Steifen fal= 
tem SBaffer unb in % feines ©croiebteö fodjeubeni SBaffer auf. 
Die 2JufIbfung ijl burebfiebtig, bat eine fdjbne grüne §arbe, 
jerfeßt ficb aber an ber £uft febr fcbnell; fie jiel)t auö ber: 
felben ben ©auerfioff an unb »ermanbelt ficb in baß gelbe 
bafifdje Drpbfalj, melcbeß, alö unanflbßlicb, nieberfüllt unb 
in rotbeß faureö Djrgbfalj , meldjeß in ber SHufl&fung bleibt; 
man barf alfo ben grünen 93itriol nur bann atiflbfen, menn 
man ibn braucht. 

2Benn man ibn in einem ©d;meljtiegel ober in einem 
Stopfe aus ©ußeifen erbißt, fo gebt bas Drpbulfalj beö (?U 
fenß in mafferigen gluß über, blabt ficb auf, »ediert fein 
Jtr»flallma|Ter unb bleibt alö eine meifje utibiircbficbtige SJiaffe 
jurücf, me(d;e bei einer b&beren Temperatur jerfeßt mirb; 
eö entbinbet fid; nümlid) bie ©d;mefelfäure unb (Jifeuorpb 
bleibt alö ein rotbeö, unter bem Oiamen (Jo l cot bar be: 
fannteß ^)ul»er jurücf. 

Der (Jifeneitriol ober grüne Vitriol bient jum ©cbmarj:, 
©rau:, Dlioen« unb ißioletfärben, ju ben Bräunungen; er 
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fommt aud) jur £inte. dt bient enblid) nod) jtir 3u&ereis 
tung ber falten blauen Küpe. °) 

Daß fdjmefelfaure {fffenorßb bilbet jtdj auf ber Obers 
pddje ber Ärnflalle be6 grünen ®itriolß, wenn mau bfcfe ber 
?uft auöfeßt; eß ttf orangegelb, bat einen berbeti ©efcfcmacf, 
ift in ÜBafjer auflbßlid) unb «nfrnflalXijtrbor. Oie »dferige 
2fuf(bfung biefeß ©aljcß gibt, roenn man fte biß jur £rocfen= 
beit abbampft, eine SOfafie, rceldje ftd> jum £beil in Sffiafier 
ouflbft; ber aufgelbf’te Xfieil ifl fanreß ©alt, ber anbere uns 
auflbßlidje ifl gelbeß bafifcbeß @al$. 

Diefeß ©afj wirb feiten in ber gcitbefunjf angemenbet **) ; 
mir mußten aber oon bemfelben fpredjen, um ben gürber 



*) Ser frpftaUift'rtc Cifenvitriol beflebt auß: ©cbwefelfäure 28 , 9 , 
«Stfenorpbul 25 , i unb 5Dajfer 45 , 1 . 3). 

**) $aß fchwefelfaure ©ifenortb wirb immer im flüffigen 
^uflanbe augewanbt, wo eß eine braunrotbe {färbe bat unb baß 
gacfmußpapier (tarf rötbet ; eß (ann nicht o&ne freie ©äure be= 
lieben ; bte freie ©cbwefelfäure lägt ficbaber bureb eine anbere, ben 
beugen weniger nacbtbeilige ©aure erfeßen, wooon weiter unten. 

Diefeß ®a(} fann man nach jweierlei Hfetboben barfleüen: 
bie erfle beftebt barin, baß Orubulfalj (ben ©ifenoitriol) ber 
ÜKotbglübbiße außjufeßen unb bie Operation *u unterbrechen, 
fobalb bie ganje Waffe rötblicbgelb geworben ifl. ©ie wirb 
bann gepuloert unb in focbenbem üßaffer aufgelöst; man fxts 
trirt unb bat nun in ber äluflöfung baß (?ifenfalj, wäbrenb 
eifenorob auf bem Jilter jitrücfbleibt. Wan fann fich oor; 
(lellen, bap bei biefer Operation baß fchwefelfaure Crifenorobul 
fich in jwet ibeile tbeilt ; ber eine jcrfeßt fich unb feine ©cbwe; 
felfäure »erwanbelt fich alobann in fcbweflige ©äure unb ©auer= 
lloff, welcher leßterc fid) mit bem (Jifenorpbul oerbinbet unb 
eß in Orob überführt, wäbrenb bte fcbweflige ©äure fich entbinbet. 

'Hach bem jmeiten i'erfabren löf t man baß fchwefelfaure Cifen- 
orpTlnl in «ßaffer auf, baß mit ©alpeterfäure oerfeßt i(t; man 
bampft biefe 3luflö)ung langfam ab, um bie ©alpeterfäure 
ju oerjagen, ohne bap baß gebilbete Ctfenorobfalj jerfeßt wirb ; 
bie Waffe wirb bann in SBaffer aufgelößt, wobei ein bafifcbeß 
Orpbfalj jurüctbleibt. 

«pill man ein fchwefelfaureß ©ifenorub erbalten, welcheß we; 
niger freie ©cbmefelfäure enthält, fo »erfeßt man eß mit einer 
coneentrirten fuflöfung »on effigfanrem 3Mei, welcheß aber 
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in ben ©tanb ju fe^en, bie 55eränberungeu ju ttetfltbtn, 
trelcbe ber Gifenritriol erleibet > trenn er eine getriffe 3«it lang 
ber ?uft auSgefefjt bleibt, nnb um ibn über bie 2Babl auf* 
3 ttflären, bie er unter ben rerfdtiebenen int Jijanbel rorfonts 
ntettben Gifeneitrielarten ju.ntaditen bat; bergärber barf j.S. 
jur Slnfegung ber falten Snbigofüpe nur ben grünen Gifem 
ritriol, treldtett bie Gbentifer fcfcirefeljaureß Gifenortjbul 
nennen, anreenbett, treil er, inbem er treniger ©auerftoff 
entfalt, beffer jnr Seüontbirnng beö Snbigo’ö taugt, unb 
if>n in beit alfalifcben Ornbert auflbSIid) ntad>t. Saö fcbtrefel* 
faure Gifenorttb bing« 9 «n trirb angemenbet junt ©dtmarj«, 
®rau = , Sramts, £>linens, SUcletfaxben tc. *). 9Kan bat 
jtdb rorjüglid) ju büten, feinen tneißlicben rber blaßgrünen 
Gifenritriol anjutrenben, treil biefer überfdtüfftge ©d^trefels 
fattre enthält, treidle bie Saumtuolle unb bie Stoffe im 
21 ({gemeinen angreift unb biefe ©ubfianjen hart unb brtldffg 
macht. 

Gß fontmt im ipanbel noch eine anbere 21rt Gifenritriol 
ror, treldte man ©aljburger fflitriol nennt; man muß 
ftd) rnobl bäten, biefen mit bem grünen SJitriol ju rer* 
tredffeln. Diefer ©aljburger SJitriol enthält, außer bem 
fcbmefelfauren Gifen, aud) nod> fcbtrefelfaureß Tupfer**). 
Sie ©egentrart biefeö letzteren ©aljeß entbecft man leid)t, 
trenn man eine gut gereinigte Gifenplatte in bie Sluflbfung 
beß ©aljburger SSitrioIß bringt; biefe glatte trirb fid> in 

nie über ein Siertel ®om ©enudjte ber 6n» Saunte jlarfen 
CJifenorpbauflitfung betragen barf. 

i bi Hatte empfiehlt ju tterfcbiebenen 3 wetten eine 9Iuf= 
löfung ttou fdjntefelfaurem Gifenorpb, nteldte eigentlich ein ffle-- 
mifdj beffelbett mit falpeterfaurem Ctfen unb überfdtüffigcr (Jffig= 
fäure ift, unb bie man erhält, trenn man in 
l iPfunb Jpoljeffig von 7° unb 
i — ©alpeterfäure 

3 — gepuderten eifenoitriol inirft. ®. 

*) lieber bie Gifenfatje für bie »erfrbiebenen 3>»eige ber ®rucf= 
unb ftärbefunfi »ergleitbe man beit 'ilnbang ju Sancroft’ß 
neuem Järbebudte, Sb. l, ©. 42fi — 475. ®. 

**) Unb fcbipefelfaurett ginf. ®. 
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wenigen 2/acjenbtt'cfcn mit einem rotten sputver überleben, 
toeldjeß nic$tß anbereß alß febr feiu jertbeilteß Kupfer ijl. 
Diefeß ©oppelfalj von ©aljburg fann alfo nidKß weniger 
alß jur Zurichtung bei - falten Snbigofupe bienen, fonberu 
würbe fogar bei biefer Operation febr fdjäblid) fepn, weil 
baß Kttpferorpb bem 3nbigo ben ©atterffoff wieber geben 
mürbe, ber betnfelben burd) baß Gifen entjogen mürbe, nnb 
»eil alfo ber 3nbigo nie fo beßMpbirt werben fbnnte, baß er 
in ben 2JIfalien ober in bem Kalf auflößlicb mürbe. 

§. 2 . ©djtvefelfrture üupferorobe. 

©aß fchroarje Kttpferorpb gibt mit ber ©cbroefelfäure 
rin neutraleß unb ein baftfd)eß Solj. 

©aß neutrale fcbivefelfaure Kupfer fommt im #anbel alö 
Kupfervitriol (cpprifcper ©itriol) fipjtallifirt vor. 
Die Krpflalle ftnb unregelmäßige, burchftthtige ober hulk 
burcbftc&rige ^Prißmen von bunfelblauer garbe ; fic hoben einen 
fauren nietallifdjen G>efd)tnacf unb rbtljen baß Sncfmußinfufum. 
Sie ftnb in 4 Steilen faltem SBajfer unb in 2 £beilen fodwur 
bem auflbßlid? ; fte verwittern enblid) an ber Stift unb über* 
Sieben fiel) mit einem weißlichen Pulver. @emcbnlid) bängt 
ibnen etmaß freie ©d)wefelfäure von ber ©ereitung meepanifd) 
an. Der reine Kupfervitriol enthält in 100 £beilen 31,38 
Scpwefelfäure , 33,32 Kupferorpb uttb 36,3 Kaffer. ©er 
Kupfervitriol wirb ju einer ©ienge von garben gebraud)t, 
jam ©iolet, Silaö it. *). 

3 « f « fc- 

3r. bie Stoffe ber fchmefelfauren ©alje, bereu Kenntniß 
bem gärber unb Kattunmanufarturiffen nbthig iff , johlen mir 
noch: 

a) @d)>»«f*lfaureß ©igiiganorpbul. ©iefeß ©alj 

*) Gine «ußfübrlidje 2lf>b«nblung: „lieber ftitpfert>erbln= 
b ungen unb beren flttroenbung in ber Drutf = unb 
Särbefunfl, von SS?^. t>. Kurrer, iß in Dingler’ß 
Wtagasin für bie ©ruefr, g4rbe= unb ©leicMunjl, ©b. s, 
6. 17 - 97 , enthalten. T>. 
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wirb erbalten, menn man einen £bfil beß SRangait* 
fuperonpbß (23raungein) mit anbertbalb Steifen eon* 
centvirter ©cgroefelfäure in einem gläfernen Kolben ober 
in einem £iegel ilbergiegr, nnö fo fange tiad) unb nad) ju 
oergärfenbeß geuer unterhält ,» biß bie SOJaffe »bllig 
trocfen unb graulid) meig gemorben ig. 9lad) betu Gfr* 
falten mirb biefe ©aljmage ,$ergogen, mit 12mal fo »iel 
5Bager, alß 9J?anganor»b angeroenber mürbe, tlbergoffen, 
unb in einem jinnernen äfegel, unter ununterbrod^enem 
UmrtUjren, fod^enb aufgelbf’r. ©ie 21ufibfung mirb 
gltrirt unb in bem gereinigten jinuernen .Kegel jur Kr»* 
gallifatit>nß*€onggen$ abgebunget. Qi bifben gd> in 
ber .Kälte »ierfeitig platt geflohene Krpgalle »on liebt* 
rofenrotber garbe, meld>e auß 33 ©cbmefelfäure , 29,7 
sOfanganornbul unb 37,2 2BaflTer begeben. ©aß im 
feanbel »orfommenbe fdjmefelfaure SJRangan enthält 
häugg fcgmefelfauren Kalf, meldjen man leidet ent* 
becfen f amt , wenn man etmaß baoon in ffiafter anflbf’t; 
aud) fcgmefelfaureß ©ifen fommt barin »tiefer feiten »or. 

b) ©cgmefelfaurcß Quecf filbevovwb. Um eß ju 
bereiten, bringt man in eine geräumige gläferne 9Re* 
torte 16 Sbeile üuecfftlber unb 19 Sbeile eontentrirte 
©cbmefelfäure. SJlan fe§t bie SRetorte in ein ©anbbab 
unb legt einen jur Jjjalfte mit SBafter gefällten (Blaß* 
ballon unoerfittet baratt. ©ann mad)t man unter bie 
.Kapelle ein fo garfeß geuer, bag ber Snbalt ber SRe* 
torte jum Kodjett fommt. (?ß entmicfelt gd) eine SOJenge 
fd)mefligfaureß ©aß. ©ie geuerung mirb fo lange »er* 
gärft fortgefefet , biß beim ©Irtbe» ber .Kapelle feine 
Säure mehr öbergefet , maß man im ©rogen innerhalb 
48 ©tunben bejmeefen mirb. ©ie in ber SRetorte be* 
gnblidje meige ©aljmaffe tnug in gut »ergopften ©lä* 
fern aufbemabrt merbeit. ©iefeß @alj mirb in ben 
Kattunbrucfereien alß ein Fräftiqeß ©dmbmittel gegen 
bie Snbigfäpe jugefe^t. 

c) ©djmefelfanreß 3 in fort) b, auefe »»eiger 

Vitriol, genannt. 
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SiefeS ©als fommt im £atibel meifleng eifenhaltig 
»or; um eg in größerer ©enge in ben faboratorien bars 
juftellen, ift folgenbeg ©erfahren ju empfehlen : ©an 
bringt in ein hohfß hbljerneö ©efäß ungefähr lOOspfunb 
gefbrnteg fließt über bajfelbe 200 ©futtb fod>enbeg 
©affer unb nach unb nad) noch 50 ©funb concentrirte 
©chreefelfäure. ©o roie bie ©nreirfung ber ©äure nach» 
läßt, reirb bie gldfftgfeit burch einen ©piljbeutel »on 
gilj in hbljerne ©efäße filtrirt, reo ft<h baS fchreefelfaure 
3inforpb nach bem 2lbfühien frpfiallifirt. Sie gläfftgs 
feit, reeiche man con ben ätrpftaUen abtaufen läßt, 
gießt man auf ben unaufgelbfren 3»1rf juräcf unb f tfyt , 
reieber nad) unb nach 25 *J)funb ©chreefelfäure hinju. 
Um bie 2Iuflbfuug hfiß ju erhalten, fann man ©affer« 
bärnpfe »on einer 2lrt Sefiillirblafe (Sampfapparat) 
mittelfl eineö SBleirobrS in bie gläfftgfeit ffrbmen laßen, 
©enn bie ©äure nicht mehr auf bag ^infmetall roirft, 
reirb bieglufftgfeit ßlrrtrt unb surjfrpflallifation an einen 
fäljlen £>rt gefiellt. Sag fchreefelfaure 3i«f frpfialliftrt 
in »ierfeitigen spriSmen mit ppramibalifchen (Jnbfpifsen, 
unb enthält 31,7 ©chreefelfäure, 32,5 unb 

36,7 ©affer. — <Jg reirb theilS alg Seijmittel unb 
jugleich alg ©chuhmittel gegen bie Snbigofüpe ge; 
braucht. 

d) ©chreefelfaureg 3* nn * Die ©chreefelfäure »er* 
binbet ftch foreohl mit bem Srpbul , als mit bem Srpb 
beg 3innS. 

SaS fchreefelfaure 3' nnoi: 9bul erhält man 
leicht, reenn man eine concentrirte Sluflbfung »on falj« 
faurem ^innorpbul mit ©d>reefelfäure jerfe^t. (?S ent* 
fleht ein reeißeS Führer, reelcheg man aufSeinreanb fants 
melt unb mit ein wenig ©affer auereäfcht. Sag fo 
bereitete fchreefelfaure ©alj ifi in ©affer auflbSlich 
unb liefert beim Sibbampfen prigmatifche äfrpfiaDe, 
reeiche 45,4 ©chreefelfäure auf 51,5 ^inuorpbul unb 
uberbieß ©affer enthalten. 

©chreefelfaureg -Jinnoppb erhält man burch 

ffiitali« g.ivt'tSmcJj. II. Stuft. 6 
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Sefanblung M jjinneg mit eoncentrirter ©dtwefelfdure 
in ber ffidrme. Die ©«Iure wirb jum £feil jerfe$t, e« 
entbinbet ffd) fdtwefligfatireö &ai unb ba« 3' nn 0f &t 
in ßrpb über; man fd^rt fort ju erbten, um bie übers 
fcbtlffige ©aure ju oerjagen, unb eö bleibt bann eine 
weife «Waffe jurildf, welche beim (Jrfalten gelatinirt. 
Diefe# ©alj enthält 79 ©cfwefelfäure auf 21 3innorpb. 

Xf)illa\)t empfiehlt jur Sereirung mehrerer garben 
für bie Jtattunbrucfereien eine Sluflbfung non fdjwes 
felfaurem 3innoxpb, bie man folgenberraaßen bars 
ließt: «Wan nermifdjt 3 «Pfunb ©alpeterfäure »on 34* 
Saume mit *i «Pfunb ©cfroefelfäure , inbem man bie 
©cfmefelfäure fefr langfam in bie ©alpeterfäure gießt; 
man läßt bas ©emifd) 24 ©tunben lang liefen, unb 
wirft bann portionenweife bis auf 2 $funb frpflaßiftrte* 
faljfaureS 3 inncn > &ul (,3tnnfal|) hinein, Diefe 2luf« 
Ibfung wirb in nerfcfloffenen ©efäßen aufberoafrt. 

S. 2 . 21 l « n n. 

Der Qilaun ifl in feiner 3ufo rat t<tnfegung oerfcbieben; 
in ber «Regel i(l er ein Doppelfalj t>on fc&wefelfaurer 
Zfonerbe (SKaunerbe) mit fcfwefelfaurem älafi; 
bisweilen aber auch mit fcfweftlfaurem Watron ober fcfwefel* 
faurem Mmmoniaf. 

SWan fe'nbet ben Sllaun (Äalis2llaun) fdjon gebilbet in 
ber Oläfe non ©ulcanen , norjüglicb ju ©olfatara , la 
JColfa bei (Eioita s Seccfia , unb $u «piombino. Der 
ftllaun, welcher im J£>anbel unter bem Warnen rbmifdjer 
Sil au n belannt ifl, wirb für ben reinflen gehalten; 
er ifl auch wirflid) ganj frei »on (Jifen , wäfrenb ber 
englifche , fd;webifd?e unb fmprnifche , unb einiger in 
gabrilen bereitete 2llaun eine größere ober geringere «Wenge 
baoon enthält. Die ©egenwart non (Jifen in bem Mlaun ifl 
beim Xdrfifchrotbfärben fefr nachteilig , weil biefeS Wotf 
baburcf eine 2lrt non QBeinfarbe befommt. DaS Dafepn non 
Eifert im 2llaun entbecft man leicht , wenn man eine ges 
ringe SWenge biefesgalje« in beflißirtem SBaffer ober in Wegen; 
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noaffer auflhft, unb baju einige tropfen einer 2tuf(t>fung »on 
eifenhlaufaurem Äan*)(9Mut!augenfatj) gießt. ffientt 
ber 91(aun (5ifen enteilt, fo bitbet ftcf> in wenigen ötugens 
Miefen ein um fo häufigerer utib bunfterer 9?ieberf#Iag, j* 
mehr Cfifen er enthält. Um biefen Platin ju reinigen, Ibft 
man ihn in fochettbem 2Ba(fer auf; beim 2IbP«?f>Ien werben ft# 
Ärpflatle abfe^en, bie man, tta#bem man fte oon ber SSttutter« 
lauge, b. h. »on jener gläfftgfett getrennt hat, in welcher jte 
ft# gebitbet haben, unb we!#e baß f#wefelfaure ffifen, baß - 
ben 2Uann oerunreinigte, aufgetbft enthält, ^auf ungeleimtera 
Rapier gut abwäf#t **). 

©er rbmif#e 2ttaun ifl aber ni#t ber einjige, wel#e» 
ben ju ben Operationen ber gärhefunfl nbthigen ©rab bon 
JReinheit beftljt. SD?att erjeugt gegenwärtig fdnflli# einen 
öltaun, welcher bem heften rbmif#eit Qllaun in ni#tß 
na#fleht. 

*) äßenn (ich bei ber Prüfung mit einer 3lufl6fung oon etfen* 
blaufaurem Äali bie glßffigfeit nicht fogleich bläut, fonbem 
erft nach i biß 2 ©tunben, fo ifl ber fragliche Silaun eben fo 
rein, alß ber römtfehe; ifl aber fetbft nach 24 ©tunben leine 
©Innung in ber glüfftgfeit jn fehen, fo ifl bet Üilaun reiner, 
alß ber römtfehe. ®. 

**) Sin fehr jmecfmäpigeß Verfahren jur ®arfleHung etneß 
eifenfreien 21 1 a u n ß , roelcher im Zentner höehftenß 2 ©htr. 
theurer ju flehen fommen bürfte, alß gewöhnlicher SHlaun, gab 
Jj>r. Dr. jTifmpel an: <?ß befielt im rofeberbolten 2luflöfen 
beß gewöhnlichen Sllaunß tn wenig fiebenbem fHegenmaffer unb 
nachmaligem 9(brßhren biefer »uflöfung biß jum gänjltcheit 
(Jrfaltm. ®aß erhaltene Sälaunmehl wirb in einem höljernen 
burch etwaß Baumwolle lofen perflopften Trichter, burch 2Iuf= 
gup einer falt gefättigten 21ufiöfung oon reinem 2llaun, forg; 
faltig unb fo lange außgefdpt, b. h- oon ber Mutterlauge be- 
freit, biß eß fich bei Prüfung chemifch rein jeigt. SJirb biefe 
frocebur mit ©efchicflicbfeit geleitet, fo ifl fie h&chftenß jwei= 
mal erforberlich , unb fojlet im ©ropen außgefiihrt faum 7* 
ithlr. per Zentner. derjenige ßonfument »on chemifch reinem 
ailaun, welcher aber feine ©erwenbung ber Mutterlauge h «t, 
wirb nichtß beflo weniger beffer th«n, feine 3eit nicht auf eigene 
©ereitung jn »erwenben, fonbem chemifch reinen 21laun ju 
laufen. ®. 

6 * 
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©er 2llaun frpflalliftrt in rederm^gigrn,' burchftchtfgen, 
ungefärbten unb etwaö oerroitternben ©ftaebern ; man fann 
ihn auch in SBürfeln erhalten; btefer wirb bann fubifcfjer 
SUaun genannt unb entbot mehr .JCali, alö ber erftere. 

©er Sllaun (>at einen fäßlichen unb fefjr jufatnmen« 
jiehenben ©efebtnaef; er rbtijet baS Sacfraußinfufum. 

SBenn mau if>n erbifjt, fo jerftießt er in feinem Jtrpi 
(lanifationämafler unb bilbet beim 2lbfühl<n eine ©taffe, 
.welche unter bem Flamen Steinalaun (Alun de röche) 
befannt ift; an ber Suft oerroittert er etwaö. 

©er 2ilaun ift eine« ber mlfjlichften Salje fiSr bie gärbe» 
funft, beren Seele er gewiffermaßen ift. Sr bient jur 2Je» 
reitung mehrerer Seijen unb ift felbft ein treffliche« 23fij» 
mittel für oiele garbett, weil er eine große ©erroanbtfchaft 
ju ben gärbeftoffen beff§t, mit benen ffch feine S3aft$ mebr 
ober minber feft auf ben Stoffen befeftigt. 

3 » f « 8- 

•) Schwefelfaure ©houerbe. ©ie fchwefelfaure 
©bonerbe frpftallifirt in bilnneu Sölättchen , ift in 
ÖBaffer febr lb«lid;, reagirt fauer unb gibt einen 9tieber< 
fchlag oon ätali « 2(laun, wenn man ffe mit einer 
gefertigten 2luflbfung oon fcbwefelfaurem äfali oerfefjt; 
ba ber 9tieberfd)lag in dberfdjilfflgem ffiaffer auflbilich 
ift, fo fann er beim 93ermifdjen oerbtlnnter 2luflbfungen 
natürlich nicht entfielen. Sbett fo entftebt ein lieber» 
fchlag oon 21 m m o n i a f s 21 1 a u n , wenn man bie fchwefel* 
faure ©bonerbe mit einer 2lufbfung oon fchwefelfaurera 
2lmmoniaf oerfe^t. 

©tan erhält bie fchwefelfaure ©honerbe, wenn man 
in concentrirter Schwefelfäure, bie mit ihrem hoppelten 
©ewicht 8Baffer oerbdnnt worben ift, frifch gefällte 
©honerbe bei einer ©emperatur oon 80° 9t. auflbft. 
9Benn bie Säure gefättigt ift, filtrirt man, bampft 
bie gldfffgfeit ftarf ein unb beim Srfalten froflalliftrt 
bann baö Salj. .Jjn ber fchwefelfauren ©honerbe finb 
150 Schwefelfäute mit 64 ©honerbe oerbunben. 
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h) Ä a I« * 2(1 a un. ©er Äalis2llaun hat folgenbe Jus 
famtnenfehung: 

©cbroefelfaure £f>onerbe . . . 36,15 

©cbtuefelfaureS ätali .... 18,39 

Sffiaffer ....... . 46,46 

10Ö,ÖÖ 

SSeljfalt unb Sleljnatron fcblagen barauS bie Stbonerbe 
nieber unb Ibfett fte in Ueberfcbuß jugefeljt n>febcr auf. 
2le§ammoniaf füllt ebenfads bie £h<merbe, ebne (Te in 
Ueberfcbuß jugefegt mieber aufjulbfen. 2Benn biefe 
brei 21Ifa(ien nicht in fo großer Sßienge jugefe^t n>er* 
ben, baß fte bie ©cbmefelfäure neutraüftreti, fo ift ber 
5Rieberfd)Iag ein baftfcbeS <Satj (brittelsfcbroefelfaureS 
Sthonerbe s Jf ali). 

©ie fohlenfauren 2IIfaIien fcblagen bie 2botterbe als 
©aderte nieber, weil bie .ftohlenfäure ftcb nicht mit 
berfelben »erbinbet unb ein Ueberfcbuß beS gäduttgSs 
mittels l'of’t auch ben 9lieberfcblag nicht mieber auf. 

Äalftvafier jerfe£t ben 2Ilaun; bie Sbonerbe fädt 
nieber unb eS bilbet ficb fcferoefelfaurer .Ralf. 

©cbmefelfaurer Ifalf (©ijpS) fann offenbar feine 
SQJirfung auf ben 2llautt haben; wenn alfo ein barteö 
Sßaffer ben Sllaun jerfe^t, fo ijf bie Urfacbe baoen 
nicht ber in ihm enthaltene ©tjyS, fonbern ber fohlen* 
faure Half. 

100 üEh?i(e SSaffer Ibfen 15 Jbeile Äali*2llaun auf; 
»on foebenbem SBaffer fttib brei Viertel feines ©eroicbtS 
erforberlicb. 

.ftubifeben ober neutralen 2l(aun erhält man, 
tvenr. man jn einer äuflbfung beS getobbnlicben ällaunS 
fo lange fohlenfaureS Äali binjufe§t, bis ffd> £bons 
erbeh^brat anfängt abjufebeiben, ohne ftcb roieber ju 
einer flaren glüfftgfeir aufjulbfen. @S entfleht hiebureb 
noch einmal fo öiel fcbroefelfaureS Aali, als febon im 
Silaun »orhanben ifl, unb % fcbmefelfaure £bonerbe; 
bie glüfftgfeit frtjßaKiftrt in Würfeln, ©ie feS ©alj 
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wirb in ber gärberei unb .Rattunbrucferei tbeilß an ftd) 
alß Seijmirtel gebraucht, inbem eß »or gerobbnlicbem 
Sllaun oorauß bot, baß eß bureb feine faure SReaction 
bie garbentbne änbert, maß jener ju fbun pflegt ; tbeilß 
unb befonberß jur Bereitung ber efjtgfauren Sbonerbe 
roittel(i Bleijucfer, um biefelbe recht tbonerbereicb ju 
erjeugen. 3Iud) bureb jerfalfenen äfalf fann man Sllaun 
in biefeß ©alj umroanbeln, unb jmar burcbß Soeben, 
c) OiatronsSllaun fommt tn JtrpfiaHforin bem äfalis 
ataun oollfommen gleich ; fr »emittert aber febr ffarf 
(wegen beß fcbwefelfaurett Olatronß), Ibft (ich in feinem 
hoppelten ©ewiebt falten SBajferß auf unb beliebt auß 
6,55 fJiatron, 10,77 Ubonerbe, 33,62 ©cbwefelfäure unb 
49,06 SBafler. 

3) 2Jmmoniaf*2llaun f rpflalliftrt in regelmäßigen Df ta* 
cbern, oerwittert nicht mehr alß ber .Ralfs Sllaun, Ibft 
ftcb nicht t>iel leichter auf alß biefer , febmeeft unb 
reagivt gleich; er unterfebeibet ftcb aber bureb folgenbe 
gigentbtlmlicbfeiten : er läßt beim Urbi^en Slmmoniaf 
unb ©cbwefelfäure entweichen unb binterläßt SEbonerbe; 
beim (Erwärmen mit ägenben Sllfalien unb (Jrben ent» 
binbet er Slmmoniaf. <5r befiebt auß 3,79 Slmmoniaf, 
11,35 Sbonerbe, 35,42 ©cbwefelfäure, 49,44 SBaffer. 

2irt. 2. gaipeterfaure ©«Ije (Nitrates), 

Diefe ©alje entfieben bureb bie 93erbinbung ber Salpeters 
fäure mit ben SDfetallorpben ober mit bem Slmmoniaf. Die 
roiebtigfien ©alje biefer (Haftung, welche ber gärber fennen 
muß, jtnb: 



§. l. ©alpeterfctureß .Sali (©alpeter). 

Der ©alpeter ifi weiß unb bat einen fübtenben unb 
flechenben ©efebmaef. (?r frpjiallißrt in fecbßfeitt'gen 
iprißmen , bie an ben Gnben mit 2 gläcbeti jitgefpigt 
finb ; fte enthalten fein .Rrpfialiwaffer. £5ft oerbinben 
ftcb bi« -Ärpfialle fo mit einanber , baß fte gureben be? 
fommen. 
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Kenn matt ben Salpeter erbiet , fo Fommt er bet 
einer gewiffen Semperatur in gluß ; in ber SRothgltlb* 
hi£e jerfe§t er fleh aber »oßfommen. Sr jerfe£t ftch 
auch , wenn man ibn auf glähenbe Noblen wirft unb 
erjeugt habet eine ©enge non gunfen ; bie Salpeter* 
fäure wirb btebei jerfe^t, ber aus berfelben frei wer* 
benbe Saiterßoff gebt fogleich an bie glähenbe Jtohle, 
»erbinbet ftd) bamit unb beflimmt fte jur Verbrennung, 
©enn man i()n mit Schwefel mengt , fo macht er ben* 
felben lebhaft »erbrennen , fobalb man baS ©emenge 
in einen gtiübertben Siegel wirft, Cbenfo wirft er mit 
Seihälfe ber ffiärme auf alle fefien , brennbaren Äbrper; 
baber ift er ein eben fo fdhneßeS als leichtes ©ütel, 
bie meiflen ©etaße ju orpbiren. 

3n Faltern ©affer ifi er »iel weniger auflbSlich als in 
heißem. 

Die Schwefelfäure »ertreibt barauS mit Seihälfe ber 
©türme bie Salpeterfäure, welche man in einem geeigneten 
Apparate fammeln uttb »erbichten Fann. 

Der Salpeter beftebt auS: 

Salpeterfäure 52,95 
tfali . . . 47,05 

©an benuijt ihn ju einigen Seijen fär bie Äattunbrucfereien. 

5. 2. ©alpeterfaureS <?ifen. 

Die Salpeterfäure »erbinbet ßch fowohl mit bem Drpbul 
als mit bem Drpb bes CifenS. DaS falpeterfaure Cifen* 
erpbul wirb in ben gärbereien unb Äattunbrucfereien nicht 
angewanbf. 

SalpeterfaureS Cifenorpb erhält man, wenn 
man Cifen in Salpeterfäure »on 34° Saume rafch auflbf’t. 
CS entwicfelt ftch hiebei eine große ©enge SalpetergaS, 
baher man bie Dperation an freier Suft ober unter ein m gut 
jiehenben Schornfiein »ornehmen muß, um »on en fchäb* 
liehen Dämpfen nicht beläßigt ju werben, ©enn bie Säure 
nicht meht auf baS ©etaß wirft, muß man fte »on biefem 
abgießen; benn wenn man bie Wufibfung baräber flehen läßt. 



s 
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Ibft jtch noch immer ein »enig (Jifen auf , unb julefct 
»ürbe fogar bie ganje gläfjtgfeit in eine braune «Waffe 
(baftfd) faipeterfaure« ©ifenorpb) »er»anbelr »erben. 

Um f rpflallifirte« faipeterfaure« ©ifenorpb ju er» 
halten, Ibft mau ©ifen langfam in ©alpeterfäure eon 34° 
Saume auf, wobei man bas ©efäß an einen Mblen Drt 
flfßt. 2Benn bie Qlufibfung beinahe ttollfiänbig ifl, bilben 
ftch Ärtjflalle, au« geraben »ierfeirigen unb bißmetlen fed)«» 
fettigen «Prismen mit quabratifcher Saft« beflebenb. Diefe« 
©alj fdjmecft jufammenjiebenb unb fauer, ifl »ei§, wirb 
aber an ber £uft fcfeneQ braun; e« enthält 41,9 ©alpeter» 
fäure, 20,8 ©ifenorpb unb 37,3 ÜBaffer. 

Da« ftdfftge faipeterfaure Grifenorpb hot eine braune 
garbe unb jeigt nach obiger Sorfchrift bereitet 55° Saunte. 
3fn biefem 3uflanbe wirb eö ju ben uerfchiebenen garbe* 
Operationen »errcenbet. 

«Ulan benu^t bisweilen auch ein faipeterfaure« (Jifen, 
beffen dberfd)ilfftge ©alpeterfäure burch ©ffigfäure erfe£t 
ifl, unb »eiche« man folgcnbermagen bereitet: man Ibft in 
3 «Pfttnb fldfitgem falpeterfaurem ©ifenorpb »om 55° S. 
1 «pfunb gepulverten Slei$ucfer auf, rilbrt ba« ©emenge um 
unb läßt eö ftch abfegen. Die äberfchdfftge ©alpeterfäure 
jerfetjt ba« efftgfaure Slei; eß »irb ©ffigfäure frei, »eiche 
in ber gldffigfeit Bleibt, »äbrenb ftd) faipeterfaure« Slei ab; 
fegt , ba« noch ju einigen Drucffarben benu^t »erben fann. 

3 u f a 

£u beit falpeterfauren ©aljen, »eiche ber gärber noch 
fennenmuß, geh'oren: 

a) Die faipeterfaure Shonerbe. @ie fann auf 
j»eterlei 2Irt bargefiellt »erben; 

1) burch unmittelbare« Sluflbfen von frifch gefällter 
IbonertK in ©alpeterfäure, ober 

2) burch ^erfefjung beß Sllattn« mit falpeterfaurem 
Slei. Um fie auf legerem ffiege ju bereiten , Ibft man 
einen Sheil Sllaun unb einen SEheil frpffalliflrte« falperer» 
fatire* Slei, iebeö befonbei^ in j»ei 2h«il«n üßaffer 
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auf, fcbdttet beibe Jbfungen jufammen, rdbft fte einige 
■Jeit ftarf um, unb ftltrirt bieglüfftgfeit, welche falpeters 
faure £bonerbe ift , »on bem fchroefelfauren »lei ab. 
3 ur oollfommenen Jerfeßung erforbern 100 &b*üe Silaun 
106 £beile frpftallifirteg falpeterfaureg »lei. 

b) ©alpeterfaureg »lei; man erhält bag neutrale 
©afj, wenn man granulirteg »fei in ©alpeterfäure non 
20 ° ». auflbf’t. Daß SDfetall wirb in fleinen Portionen 
nach unb nad) unb jwar fo lauge jttgegeben, big bie 
©äure fein SOfetall mehr auflbf’t. 2 Birb bie gldfftgfeit 
tterbunflet, fo liefert fte bag falpeterfaure »lei in weißen 
fiarfglänjenben Dftaebern »on fäßlichem unb jufammen: 
jiebenbem ©efdjmacf frpffalliftrt. 21 n|latt beg metallis 
fd)en »leieg fann man and) »leiorpb ober ©ilberglätte in 
ber ©alpeterfäure auflbfen. Dag ©alj enthält 32,5 
©alpeterfäure unb 67,5 »leiorpb. 

»afifd)eg falpeterfaureg »lei. 9)?an erhält 
eg, mrnn man ein ©entenge t>on gleichen Ibeilen neu: 
tralem falpeterfaurent »lei unb ©ilberglätte mit fo »iel 
SBafier fodjt, baß ftd) alleg falpeterfaure »lei auflbfen 
fann. »eim (Jrfalten ber glüfftgfeit fegen ftd) ätrpjtatle 
in gornt perlmutterartiger Schuppen ab; fte ft'nb in 
2Baffer auflbelid), fd)tnecfen fuß unb befleben aug 19,5 
©alpeterfäure unb 80,5 »leiorpb. Diefeg ©alj läßt ftd) 
311 ben SReferoagen ftlr Gibromgelb benutzen. 

c) ©alpeterfaureg Tupfer. Um biefeg ©alj 3 U 
bereiten, gießt man in einen großen ©lagfolben 18 
«Pfunb reine ©alpeterfäure pon 26° »., in bie man 
beiläufig 7 big 8 ^>funb äfupferfeile ober bilnuc Tupfer: 
bleche bringt. ffienn bie ©äure fo oiet Rupfer auf: 
genommen bat. a(g fte in ber dfälte auflbfen fann, fo 
wirb bie flare gldfftgfeit abgegoffen unb bie jur 
.Rrpftaüifationgsgonjtfienj abgebampft. »ei fd)neller 
SSerbunflung frpflaUiftrt eg iu feinen abein, bei lang: 
famer aber unb in ber Äälte in langen blauen ^arallepü 
peben, welche an ber £uft jerfließen; fte enthalten 34,4 
©fllpetevfäurj, 25,4 Änpferorpb unb 40,2 2Baffer, 
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d) ©afpeterfaureß SDiangan, «Dian Bereitet eß für 
ben gabrifgebrauc^ burcb 3 er frgung bfS fcgrcefelfauren 
Sftangattß mit fafpeterfaurem 93lei. Um eß auf biefe 
Söeife ju bereiten , Ibfe man 10 5£b«ile frpflafliftrteß 
fcbwefelfaureß Sßiangan unb 11% Xfytilt frpfiafliftrteß 
falpeterfaureß Siet, jebeß befonberß in anbertbalb 5Eb«ltn 
ffiaffer auf, fc&dtfe btibe Sluflbfungen jufammen, 
rdbre fte einige $eit anbaltenb burcbeinanber »nb bringe 
bie SDKfcbung auf ein giltrum, um bie gliifftgfeit »on 
bem entfianbenen fcbroefelfattren 93lei abjufonbertt. £>ie 
rofenrotbe abgelaufene gldfftgfett entbdlt baß falpeter* 
faure SDiangan aufgelbft, reelcbeß nach bem SHbbampfen 
in burcb ft cbtigen fabeln frpfiafliftrt. 3 ur »Mißen £er* 
fegung »on 100 Steilen fcbmefelfauren SDianganß ftnb 
115 Steile frpfiaßiftrteß falpeterfaureß 23lei erforber* 
lieb. Daß frpfiaßiftrte falpeterfaure SJiangan entölt: 
23,5 SQianganorpbul, 35,5 ©alpeterfdure unb 41,2 
SBaffer. 

e) ©alpeterfaureß Üuecffilberorpbul. Umbiefeß 
©alj barjufteßen, gieße man in ein ©laßgefdß 2 spfunb 
reine ©alpeterfdure »on 34° 93., ließe baß Oefdß in 
falteß SBaffer unb fege nach unb nach 1% Q)funb üutef* 
ftlber btn$u. Daß falpeterfaure Üuecfftlber febeibet jtcb 
in bem Serbdltniß, alß üuecfftlber »on ber ©dure auf* 
gelbf’t rcirb, in Jtrpfiaflen auß. SfucB erbdlt man falpeter* 
faureß üuecfftlberorpbul , menn man Üuecfftlber in 
©alpeterfdure burcb J^dlfe gelinber 2Bdrme aufibf’f. 
SDian muß bitbei jeboeb fo eiel metaßifcbeß üuecfftlber 
jufegen, baß noch ein 2b«l unaufgelbft jurdcfbleibt. 
{?ß frpjlaßiftrt in üftaebern mit abgefiumpften (Jcfen 
unb ©pigen. Diefeß ©alj bat einen febr dgenben ©e* 
febmaef; eß fdrbt bie #aut unb aße animalifeben ©e* 
mebe febmarj. 

©alpeterfaureß üueef ftlberorpb erbdlt man, 
menn man in einen Jtolben 2 «Pfunb üuecfftlber mit 
5 ^)funb ©alpeterfdure »ott 34° 93. unb einem <Pfunb 
SBaffer bringt, fo lange ermdrmt, biß aßeß üuecfftlber 
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aufgelbft ijl, bann bie gidfftgfeit inß Soeben bringt tittb 
in eine <3d)ale jura dtrpflalli|tren außgießt. ©iefeß 
©alj enteilt ber Jpaut u "b & en ©eibengeroeben eine 
©ranatfarbe. 3n 33eri1brung mit 2Baffer jerfefjt ei ftd> 
in ein unauflbßlicbeß bajjfcfceß unb ein auflbßlicbeß 
faureß ©alj. 

f) ©alpeterfaureß SSBißmutb. SÖian bereitet Itd) 
biefeß ©afj, inbern man 6% *Pfunb feingeftoßeneß SBißs 
mutb in 10 «pfunb ©alpeterfdure (non 34° 55.), bie mit 
5 spfunb SEBaflfer »erbilnnt ftnb, auflbpf ; baß ©ißmutb 
barf nur portionenweife ber ©dure jugefeßt werben, unb 
bic Operation. nimmt man am bejten unter einem gut 
jiebenben ©cbornjlein bor. — ©aß falpeterfaure Sßißs 
mutb «ft weiß unb fc^mecft febr fauer; an ber 2uft jiebt 
eß ftarf bie geucbtigfeit an. @ß IrpflaüifTrt in breis 
feitt'gen ^rißmen. ©ießt man eine Stuflbfung beffelben 
in warmeß 5Baffer, fo trennt eß ftcb in ein unauflbßlicbeß 
bafifcbeß unb ein auflbßlicbeß fauteß ©alj; man muß eß 
baber mit angefduertem ffiaffer »erbdnnen. ©fjigfdure 
eerbinbert bie 3 tr f f £ un 8 btö falpeterfauren SBißmutbß 
burcb ffiaffer. ©aß ©alj befiebt auß: 49,4 2Bißmutb= 
orpb , 33,7 ©alpeterfdure unb 16,8 2Baffer. 

g) ©alpeterfaureß 3inf. ©iefeß ©alj, weld)eß man 
erbdit , wenn man in eerbdnnter ©alpeterfdure Jini 
auflbf't, frpfiaüiftrt leicbt in »ierfeitigen «Prißmen. ©ie 
dtrpflalle jieben flarf bie geucbtigfeit auß ber Suft an. 
3br ©efcbmacf ijl febr unangenehm ; auf gltlbenben 
Hobien »erpuffen fie, eine rotbe glamme bereorbringenb. 
©ie bejleben auß: 38 3inferbb, 36 ©alpeterfdure unb 
36 Sffaffer. 

2lrt. S. ©öljfaure ©«(je (lljdrochloratcs), 

©iefe ©alje werben burd? 5Betbinbung ber ©aljfdure mit 
ben SDietallcrpben ober mit bem 2Immoniaf gebilbet. 

§. l. ©aljfaureß Patron, Äocbfalj, SEUeerfalj. 

©iefeß ©alj finbet «tan bä“f»fl in bem SDJeerroaffer, unb 
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in vielen Quellen. (56 iff in ungeheuren SDlajfen in «polen, 
Ungarn, Siußlanb, Spanien ic. vorbanben. 

Qi Frp(lalli|trt in Würfeln unb bat einen fübleitben fal« 
jigen ©efchmacf; wenn ei rein ifl, fo veränbert ei (ich an 
ber Suft nid)t; ba« graue ©alj (sei gris) jerfließt, fo wie 
auch baö im £anbel vorFommenbe , »eil ei frembe ©alje 
(faljfauren .Ralf unb faljfaure 23ittererbe) enthält, bie bie 
geuchtigfeit an« ber Suft anjieben. SBenn man e« erbiet, fo 
verFniflert ei. 

Da« reine ätochfalj i fl in Faltern unb Fochenbem ffiafier 
gleich aufloölicb, unb j»ar Ibfen 100 Sbeile 2Baffer gerabe 
36 2beile bavott auf. <5ö enthält im Frpjlallijuten ^uftanbe 
Fein SBajfer , unb muß baher al« eine SOerbinbung von @blor 
mit 9latrum betrachtet »erben. SOian braucht ei jur Se» 
reitung be« gaöfbrmigen unb flilfftgen ßblor« , ber (üblot* 
alFalien ic., »eiche man jum S5le(chen ber 58aum»olle unb 
Seimvanb benugt. 

5. 2 . ©aljfaure« 2lmtnont«f (©almiaf). 

Sange £eit lieferte SJIegppten allein biefeß ©alj filr bie 
JSebilrfniffe ber JFunfte. SBian erhielt ei, inbem man ben 
an ber ©onne getrocfneten älameelmiß oerbrannte, unb ben 
babttrch fich bilbenben 9tuß in einem gehörigen Apparat ers 
bifjte, »o ftd> bann biefe« ©alj fuMimirte. SOTan bereitete« 
legt in granFreid) unb in anberen Sänbern auf eine mehr ober 
minber einfache 2Beife, »oburch ber ^>rei« um Sßieleß ver* 
ringert »urbe. 

Der ägpptifd;e ©almiaF ift gelblich»eiß unb behält immer 
3lefle von SRuß ober einer Fobligen Materie, »eiche bemfelben 
an einigen «PunFten feiner £>berfläd)e ein fcb»ärjliche« Slnfeben 
geben. Der ©almiaf unferer gabrifen, »elcher reiner ift, ift 
»eiß; erbat einen fcharfen, jlechenben, urinbfen ©efchmadf; 
er ifb et»a« elaflifd), ja fogar et»a« biegfam, »eß»egen er 
fcb»er ju pilloern ifl, »enn man nicht bie SBorftcht hat, ihn 
vorher bei einer geli'nben 2Bämte ju trocfnen. 2ln ber Suft 
»irb er et»aß feucht; er lof’t fich in et»aö »eniger al« br ei 
£(;cileg Fglttn 2Bafi?r« auf; fochenbeö SjJaffer Ibfr aber Viel 
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mehr baoon auf. ©e(jt man ihn ber Sinmirfung beS getterS 
auS, fo fcbmfljt rr unb fublimirt ftdt>. Sr enthält 31,5 SHm* 
moniaf unb 68,5 ©algfäure. 

Der ©almiaf fommt gu einigen 23eigen, unb bient auch 
gur Seveitung einer Jinnauflbfung. 

3 u f « ?. 

3u ben falgfauren ©afgen, «elcfce in ber gärberei unb 
Drticferei angemenbet werben , gehbren noch; 

a) ©algfaure Jthonerbe. ©an bereitet fte burch un* 
mittelbare Sßuflbfung frifchgefäßter Sthonerbe in ©algs 
fäure. 3n 1 spfunb 12 £oth fäuflicber ©algfaure fann 
man baS Sbonerbehpbrat auflbfen, welches auS 3 spfunb 
SUaun niebergefdßagen «orben ifl. Die Sßuflbfung mug 
in ber ©ärme eorgenommen «erben ; man bampft fte 
bann gur ©prupSconftgeng ab; baS ©alg geffc^t hierauf 
gu einer gallertartigen ©affe, bie geh puloetn lägt unb 
fiarf geuchtigfeit auS ber ?uft angieht; ©affer Ibf't bas 
»on fein t>ierfad;eS ©ewicht auf. 

b) ©algfaureS Sifenovpbul. ©an erhält eS, «enn 
man reine Sifenfeilfpäne in einem ©ernifch eon 2 feilen 
©algfaure unb 1 SheilSBaffer auflbf’t, fo bag ein fd;wad)er 
©äuredberghug in ber Sbfung bleibt; bann bampft man 
bie Sßuflbfung ab unb lagt fte Jrpgaßißren. DaS ©alg 
fdtiegt in heßgrdnen rbomboibalen Dafein an. SS 
fdjmecft fdg unb gufammengiehenb , unb Ibf’t geh iu 
faltem ©affer febr leicht auf. Sßn ber Suft giel)t es aß* 
mählich ©auevgoff an unb eerwanbelt geh in Drpbfalg. 
SS enthält 37 ©algfäure , 36 Sifenovpbul unb 27 
©affer. — ©enn man Sifenfeife in bem angegebenen 
©emifch auflbf’t unb bie 2luflbfung auf 80° SSatime ab: 
bampft, fo lägt fte ftd; benu$en, um burch SHufbrucfen 
auf manganbraune Sbben (SSiflreS) SKoggelb gu er* 
geugen. 

©algfaureS Sifenorpb entgeht, «enn man bte 
Sßuflbfung beS oorhergehenben ©algeS mit ©alpeterfäure 
verfemt, bis ge eine bunfelbraune garbe angenommen 
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bat unb bann gelitibe erbtet, um ben ©äurertberfcbug ju 
»erjagen. Die £bfung biefeß ©aljeß ifl bunfelbraun unb 
frpflallijirt nicht , fonbern liefert jur £rocfniß »er« 
bampft eine orangefarbige »Waffe, ©ie ertfjeilt ben »ege* 
tabilifchen nnb ti)ierifcf>en ©ubflanjen eine gelbliche 
garbe. — Baß fogenannte falpeterfaljfaure Sifen 
erhält man, nenn man in einem ©emifch »on 2 £b«len 
©aljfäure unb 1 £b« I ©alpeterfäure Cifen biß jur 
©ättigung aufl&ft. 

c) ©aljfaureß SWangan. SWan erhält eß alß Webeu* 
probuct bei ber Sereitung eon (Sblorgaß auß SSraunflein 
unb ©aljfäure; wenn man bie ©aljfäure, welche julefct 
äber 23raunflein gelocht bat, gelinbe abbampft, biibet 
eß prißmatifche ätrpflalle. Biefeß ©alj ifl febr leicht 
attfl&ßlich unb jiebt bie geuchtigfeit auß ber Suft an. 
©eine Siufibfung bat «me fchwach rofenrotbe garbe; bie 
Ärpflalle jerfefjen ftch beim ©rhi^eti. 

Baß im Jpanbel »orfommenbe faljfaure SDlangan wirb 
genobbulicb auf bie 2Irt gewonnen, baß man ben 9Mcf* 
flanb »on ber ßblorbereitung mit ätalf fättigt, bann jur 
©prupconftflenj abbampft unb erfalten lägt; eß gefleht 
bann ju einer fchwach rofenrotben SWaffe. Sißweilen 
fättigt man ben ©äuretlberfcbuß auch mit ©oba ober 
^otafcbe. Um ju erfahren, ob baß faljfaure ÜJlangan 
faljfauren J\alf enthält, ber in manchen gällen nach* 
tbeilig fepn fann, »erfe^t man feine filtrirte 2Iuflbfung 
mit einer Sbfung »on fchwefelfauremWatron; nach einiger 
3eit feßt eß in biefem gatte fchwefelfaureti Jtalf (©ppß) 
ab. — Bie reinen tfrpflalle enthalten 33 SWanganorpbul, 
34 ©aljfäure unb 33 2Baffer. 

d) ©aljfaureß 3* n ^ £>*e ©aljfäure Ibf’t baß 3tof 

leicht mit ©ntbinbung »on 2Bafferfloffgaß auf. Bie 2luf« 
Ibfung ifl farbloß, hat einen unangenehmen ©efdpmadf 
unb frpflallijTrr nicht. 23eim Slbbampfeu »erwanbelt fte 
ftch in ein roeißeß spuleer, welcheß begierig geuchtigfeit 
auß ber Suft anjiebt. SWan benufcr biefeß ©alj bei ben 
Weferoagen, wo eß ben 3wecf hat, geuchtigfeit auß ber 
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£uft anjujieben , unb bie 53ereinignng beä SOJorbant mit 
bem Senge ju erleichtern. 46,8 ©alsfäure »erbiuben ftch 
mit 53,2 3infojrbb. 

e) öuecffilbetchlorib (&uetfftlberfubliraat). Diefeö 
©alj fommt im Jpanbel in weißen balbburchftcbtigen 
Huchen »or; ti ift ein febr ffarfeü ©ift. 3m 2Baffer 
Ibf’t ei ftch auf unb frvflalliftrt in glättjenben, farnmet* 
artigen fabeln. 100 @bl»f ftnb barin mit 277,7 üuecf » 
jtlber »erbunben. 

Der Üuecffilberfublimat wirb ju einigen 3iefer»agen 
benufct. 3'* Saljfäure gelbft, »ermenbet man ibn auch 
ju Safelfarben; ju biefem ©nbe läßt man in 1 spfunb 
©aljfäure % 9>funb gepulnerten ©ublimat in ber Äälte 
ftch auflbfen. (2Benn man Quecffllberfublimat jerftoßt, 
muß man ibn mit ffiaffer befeuchten , bamit man feinen 
©taub ba»on einatbmet.) 

S. 3. Saljfanre £innor»br. 

a) Dteutraleg faljfaureö 3‘ nno *b& M * ober f°9 es 
nanntet 3innfa(j. SJÄan erhält biefeö ©alj, trenn 
man concentrirte ©aljfäure mit einem Ueberfcbuß »on 
granulirtem 3<tm deliube erwärmt, unb bie glüfftgfeif, 
nacbbem baö SJietall nicht mehr angegriffen wirb , jum 
.Wochen erbiljt. Wian gießt jte bann »on bem unaufs 
gelbften SKetall ab unb läßt fie in ©chalen fr»(Ta!lis 
ftren. Da« faljfaure Jinnortjbul ober 3inncblorür bilbet 
fleine nabelfbrmigeäfr»fialle »on febr jufammenjiebenbem 
©efchmacf, welche in 2Baffer febr leicht auflbölich ftnb. 
57,58 @f>lor ftnb barin mit 62,12 3‘ nn »erbunben. 
DiefeS ©alj jeidmet ftd; befonberö baburch auö, baß ei 
ben ©auerjtoff febr begierig anjieht ; man benufct ei 
baber als 2ie£mittel für rojtgelbe unb manganbraune 
©bben ; babei wirb ei aber immer noch mit ©aljfäure 
»erfe^t, bamit ftch bie auf eine niebrigere £>rbbationS* 
fiufe rebucirten Dxybe in ibm auflbfen fbnnen. 

b) ©aureö faljfaureä 3* nnor 9& u l ober 3< nns 
auflbfung. Diefeö ift bie »on ben äfrpft allen bei 
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fett ^innfaljbereitung abgegoffene ghlfftgfeit. Um jte 
birect ju bereiten, Ibft man 1 spfunb ^fanfalj in 2 
*Pfunb ©aljfäure auf, Biefe glüfflgfeit , welche in 
einer verfchloffenen'©faSfTafche aufbewahrt werben muß, 
bient befonberS jum Siegen roßgelber, manganbrauner, 
grauer jc. fflbben. 

c) ©aljfaureS Jinnorpbul mit Quecffilber* 
fublimat. 3)lan Ibft in 4 ipfunb ©aljfäure 4 ^)fb. 
3innfalj auf unb fegt bann noch % fj>funb gepulverten 
&uedfßlberfublimat ju. Biefe ju £afelbrudffarben bie* 
nenbe gldfßgfeit wirb in verfchlojfenen ©efäßen auf* 
bewahrt. 

d) ©aljfaureS 3i nn0 *9 b Oinnchlorib , auch 5£afel* 
brucffatj ober orpbirt faljfaureS 3inn genannt). 
Um biefcß ©alj ju bereiten, Ibft man in 4 «pfunb 
ffiajfer 6 ^>fb. j-Jinnfalj auf , gießt bie Sluflbfung in 
ein ©teingutgefdß unb leitet bann fo viel SblorgaS 
hinein, als man in einem Selben bei mäßiger 2Bärme 
aus 2 ^Dfunb S3raunßein unb 8 spfunb ©aljfäure ent* 
wicfeln fanti. Bie Bperation folX beiläufig acht ©tunben 
bauern unb i(l erß beenbfgt , wenn bie ©laSrbhre, 
burch welche baS ShlorgaS h«beigeleitet wirb , ftch 
burch bie ubergehenben ©afiferbämpfe ßarf ju erhigen 
anfängt. Biefe ^innaufl&fung ifl befonberS für Brucf* 
färben aufffiolle fchr jwedfmäßig, wirb aber auch für 
viele unächte garßen auf Saumwolle benugt. 

SBenn man bie mit SßlorgaS auf angegebene SBeife 
gefättigte ^innauflbfuns in einem ©teingutgefäße weit 
genug einbampft, fo fließt baS ©alj nach unb nach ju 
einer weißen Sßlaffe an, welche einen febr ägenben ©e* 
fehmaef hat unb an ber Suft leicht geudjtigfeit anjieht. 
3m feßen 3innd)lorib ßnb 45,37 3inn mit 54,63 Sßlot 
verbunben. 

e) ©alpeterfaljfaures 3 ,nn 8<*rber. Sine 
unter bem Flamen <}>bpfi? in beu gärbereien bekannte 
Jinnauflbfung wirb folgenbermaßen bereitet: man ver* 
mifcht 4 ipfunb ©aljfäure mit 2 9>funb ©alpeterfäure 
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unb läßt barin granuTirte$3mn, reelle« man portionen* 
weife einträgt, in ber Jlälte fef>r langfam ftcb auflbfen, 
bis bie gliifftgfcit auf baö SO^etaß nid^t mehr wirft, 
f) ©alpeterfaljfaure 3in uanflbfung jum 3f t>i« 
»iren ber Ärappfarben. 5D?an Ibf’t in 10 «pfb. 
©alpeterfäure »on 34° SSaume 8 «Pfunb ^innfalj auf 
fofgenbe 21rt auf: man bringt ba$ £tnnfa(j in eine ©teins 
gntfcbüfjel, meiere wenig|len$ 18 SOJaaß faßt, nnb gießt 
bie ©alpeterfäure in Portionen oon 8 £etb binju- Dabei 
erfolgt eine feljr lebhafte einwirfung unb cd entbinbet 
ftcb eineSPienge ©alpetergaS; um eon ben Dampfen nicht 
beläfiigt ju «erben, muß man baber mit einer langen 
©laör&bre umrdbren. 2Benn bie ©aSrntbinbuug nad); 
läßt, fefct man bie jweite, bann bie britte :c. «Portion 
©alpeterfäure jn. Stacßbem beiläufig jwei Drittel ber 
©äure jugefeijt worben jtnb, wirb bie SDfajfe feft unb bie 
©ntbinbung »on@alpetergaö b^t auf; ein 83ewei$, baß 
alles *» fatjfaureg ^innorob oerwaubelt ifh 

spian fe§t bann noch bie tibrige ©äure ju, inbem man 
baS ©emenge gut umrdbrt. Pfad) bem ©rfalten wirb 
bie 2Iuflofung in ©teingurfrögeu aufbewabrt. Diefe 
21uflbfung ift feljr bief, unb ftebt wie Pfabm auS; man 
benugt fie jum Sloiciren beS Ärapprofa unb and) jur 23es 
reitung einiger garben. ©ie ifl wie bie »orbergebenbe 
nichts anbereS, als faljfaureS ^innorpb mit einem lieber* 
fdjuß »on ©alpeterfäure. 

91 rt. 4. (Sffigfaure g«lje (Acctates). 

Diefe ©al|e entjleben bureb bieSSerbinbung ber ©fftgfäure 
ober beS reinen <?fftgS mit ben SSafen. 

5. i. Gffigfiuireö ^ I ei. 

Die ©fftgfäure bifbet mit bem SSleiorpb ein neutrales 
©al$ unb jwei baftfdje ©alge. 

Pteutralcs effigfaureS Sleiorpb fommt im 
^>anbel unter bem Flamen Sleijucfer eor; um baffelbe ju 
bereiten , erbiet man in bleiernen äfeffeln SBIeiglätte (©ilbers 
9Si tflti« $4rtet>ttcü. II. St«fr. , 7 
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glätte, fflleiorpb) mit einem Ueberfchuffe t>o» befiiUirtem efftg; 
man bampft bann bie Sluflbfung ab , worauf jte beim 2lb* 
füllen gewöhnlich in weiten glänjenben fabeln atrfchießt. 
Diefeß ©alj bot einen füßlichen unb jufammenjiebenben 
©efcbmacf, unb Ibft ftd> in feinem gleiten ©ewicbte ÜBaffer 
»on 40° 81. auf. eß beflebt auß: efftgfäure 26,96, Slei* 
orpb 58,71 , SBafier 14,33. 

93afifch effigfaureß 23lei, welcheß jweimal fo 
»iel SSIeiornb alß baß neutrale ©alj enthält, entffebt, wenn 
man 100 SBleijucfer in SBaffer auflbf’t unb mit 59%, 

2b<iltn 83leiglätte fo lange focbt, bi« festere ganj aufgelbf't 
i(l. Seim SMbbampfeit erhält man baß ©alj alß eine weiße, 
in 2Bafjer auflbßliche äfrufte. 

©n bafifch efjtgfaureß Slei, welcheß breimal fo piel 
Sleiorpb alß baß neutrale ©alj enthalt, befommt man, wenn 
man eine Qtuflbfung »on 100 ütbfütn Slefjucfer mit 118% 
Sleiglätte fo lange focbt, biß biefe ganj aufgelbf't ijt. Seim 
Slbbampfen ber Sluflbfung fe£t frd> biefeß ©alj in weißen 
glatten ab. Seibe bajifche Sleifalje werben bur<b fohlen» 
faureß ©aß getrübt , itibem baffelbe fo t>iel Sleiorpb alß SSIeis 
weiß meberfdjldgr, baß bie glilfftgfeit am ®nbe nur noch auß 
neutralem efftgfaurem SSlet befiebt. 

§. 2 . Cfftgfaure Xbonerbe (auch 9Uatmerbemorbant, rotier 
CWorbant ober Seijmtttel für 9?otf> genannt). 

Keine efftgfäure £bonerbe erhält man, wenn man frifcb 
gefällte fcbonerbe mehrere £age mit efftgfaure in Senkung 
bringt, biß bie ©äure gefättigt ift. erwärmen barf man bie 
glüfftgfeit nicht, weil fte foufi 2bo»«rbe abfe^t, bie ficb beim 
©rfalten wieber auflbft. Seim freiwilligen Serbunflen fcbießt 
auß biefer SJluflbfung baß ©alj in burcbficbtigen »ierfeitigen 
fprißmen an, welche an ber Suft jer fließen unb auß 
efftgfäure . . . 64,94 
. Shonerbe . . . 23,37 

2öaffer .... 11,69 

ioo7oö 
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befielen. SD?an fann ftd) reine efftgfaure Jijonerbe and) ba» 
burcß »erfcfcaffen, baß man 100 Steile fdjwefelfaure £bon* 
erbe (als wafferfrei gebaut) mit 115 5lbeiien Sleigucfer jers 
fe£t, ober in 115 Steile einer 2luffbfung oon fdjwefelfaurer 
Sbonerbe, weldje 33° Saunte geigt, eine 2Iuflbfung t>on 100 
Steilen Sleigucfer in 30 £bei(en üBafjer fchüttet, wobei man 
200 Ubfiit efftgfaure Übonerbe oon 15 biß 16° Saunte 
erbalt. 

gür bie garbereieti unb Drucfereien bereitet man bie efftg« 
faure Sbonerbe jebod) nie in reinem ^uflanbe , fonbern fletS 
burd) ^erfegung oon 2Ilaun mit Sleigucfer. 
SDian erbült fte auf biefe 2lrt freilich als faure efftgfaure £bons 
erbe, mit baftfd) fdjwefelfaurer Sibonerbe, fchwefelfaurem 
Äali (Patron ober Qimmoniaf) unb bisweilen auch efftgfaurem 
Äali (Patron ober Simmoniaf) »ermifcht. *) 

9tad) ©ebiile SMuger ftnb gur ^tfff^ung »on 
100 5£beii*n Sllanit 

125 £beile efftgfaureS Slei (Sleigucfer) 
nbtbig, unb wenn man gugleid) baS fchwefelfaure .ftali gcrs 
fegen will, muß man 

164 2bei(e efftgfaureS Slei auweuben. 

SOian follte bitnacb glauben, baß cS oortbeilbafter wäre, bie 
efftgfaure Sbonerbe bloß burd) ^erfe^ttng von fcbwefelfaurer 
Sbonerbc mit Sleigucfer gu bereiten, inbem man bann allen 
Sleigucfer erfparen würbe, welcher gur ^etfe^ung beS im 
Slaun enthaltenen fcbwefelfauren ^aliS nbtbig iß; auf biefe 
ätt erhielte man jebod) ftefS eine reine efftgfaure £bonerbe, bie 
feine baftfd) fchwefelfaure 3H;on erfce enthielte, unb bie <?r; 
fabrnng lebrt, baß biefe als SDJorbanr bei weitem nicht bie* 
felben Dienfle leißet, wie ber burd) ^erfeijung oon Sllaun mit 
Sleigucfer bargeßellte 50forbant. 

Die efftgfaure Xbonerbe ober ber SKorbant für 3{oth wirb 
in uerfhiebenen gabrifen auf t>erfd)t?bene 2lrt bereitet. Den; 



*) Urb« bie Sereitung be* rotljen ?WorbantS ber gtaftunbriicfereien 
finbet man einen fef>r fcbä&baren Sluffal} oon & ö d> 1 1 n * ©cf) u (& 
im ^oiotecbnifdjen Journal, Sb. so, Q. 54. 

7 * 
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jenigen, welchen wir in ber golge immer anwenben werben, 
erbült man, wenn man in 

200 SUtaaß (400 spfnnb) fochenbeu SBajfer« 

100 spfunb 2ltaun, 

10 spfnnb frbjlaUifirte ®oba unb 
100 spfunb Sleijucfer auflbft. 

©iefer tföorbant jeigt 14° Saume. 

■Ober man nimmt: 

200 9Kaag 2Bafier, 

100 <pfanb 2llaun, 

6 «pfunb frpfiaßiftrte ®oba unb 
50 <pfunb Sleijudfer. 

©iefer «Otorbaut jeigt 10° Saume. 

Seibe enthalten : 1) faure efjtgfaure St^enerbe ; 2) ba* 
ftfch fcbwefelfaure 2()onerbe in 6-fftgfdure aufgelbf't ; 3) fchwefeU 
fauree ülali unb SWatron. 

©er erflere SWorbaut trübt fich bei 54° 91. unb gelatinirt 
bei 59° 9t. 

©er jweite trübt fich bei 64° 9t. unb gelatinirt bei 
71“ 9t. 

(Jin Sföorbant, ber mit 4 9)fuub 9Baffer, 3 spfunb 
9llaun unb 3 *}>funb Sleijucfer bereitet wirb , wiegt 14° S. 
unb trübt ficb beim Soeben nicht. 

21 ße efftgfauren Sbonerbebeijen , welche in ber ÖBürme 
baftfeh fchwefelfaure Xhonerbe abfe^en, werben beim ßrfaUen 
wieber fiar; biejenigen aber, welche erjt nach Jüngerer 3eit 
einen 9iieberfd)lag geben, Ibfen ihn beim Umrübren nicht 
wieber auf, felbjt nicht auf 3ufa(j oon gfftgfdure. ©iefe 
grfcheinung finbet, wie JTperr ©a» s £uffac gefunben bat, 
auch bei ber reinen efftgfauren £b<>nerbe jiatt, wenn man ihr 
SMaun ober fcbwefelfaure« Ütali jufegt. 

§. 3. Sffigfaure« Äupfer. 

Um biefe« ©alj ju befommen , Ibf’t man ben ©rünfpan, 
welcher au« efftgfaurem Tupfer unbütupferorpbbhbrat befteht, 
mit Jpülfe ber 2Barme in <5ffig auf; ber ©ffig ibf’t ba« 
Äupfererpb auf, welche« jtcb mit jenem »erbinbet , ba« 
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f#on in bem ©rönfpatt entfalten war, fo baß bie glßfftgfeit 
nnr mehr efjtgfaureß Änpfer entfalt; biefe glilfftgfeit bampft 
man ab, wo ft# bann beim 2lbfi#Ien bie Jlrpftalle abfefcen 
»erben. 

Diefe Jtrpftalle ftnb griinli#; blaue Sihomboibe wel#e 
lei#t verwittern, einen füßli#en jufammenjiebenben ©ef#madf 
befü-sen, nnb in filnf Steilen fo#enbem Sßaffer obne SRücfffanb 
anflbßli# ftnb. @e£t man biefeß @al} bem geuer auß , fo 
verfniftert eß, wirb trocfen unb weiß. @ß ift febr giftig, 
unb man tfat gut, ft# bie «Jtafe unb ben Sflunb ju verbinben, 
wenn man eß pdfoern »UI. *) 

Daß efftgfaure Äupfer fommt ju mehreren Seijen, unb 
bient au# jur Slenberung mehrerer garben. Sbwoht eß in 
jebem gaHe bnr# baß f#wefelfaure Tupfer erfe^t werben faun, 
fo jiefa man eß bo# biefent heiteren ©alje vor, weil eß beffer 
b e cf t, b. b« noeil eß feine Saftß an verf#iebene ©toffe lei#ter 
abtritt. 

Daß efftgfaure Tupfer ober ber frpflaUiftrte ©nrnfpan, 
eon »el#em wir fo eben gefpro#en haben, ift von ben gärbern 
fautn gefannt; benn fte wenben nnr ben gew5h«li#en ©rtSns 
fpan an, weil biefer viel wohlfeiler ift, unb in grbßerer 
ÜJienge gngewenbet, biefelben SBirfungen bervorbringt, wie 
baß neutrale efftgfaure Äupfer. 

Den ©rünfpan bereitet man ju ©renoble unb ju SOiont* 
peUier auf folgenbe 2öeife: man legt, abwe#felnb, ni#t fefa 
bicfe Äupferplatteu auf @#i#ten von SBeinträbern. 9ta# 
3 biß 6 2Bo#en ftnber man bie Äupferplatten mit einem bläu* 
li#en pulverigen Ueberjuge bebecfr, ben man mit einem f)bU 



*) wohlfeilften erhält man baß efftgfaure Äupfer für ben gabrtf- 
gebraud> , wenn man l qjfb. trpfiallifirteß fcfaefelfaureß .Rupfer 
(blauen Vitriol) tn 2 $fb. «ffiaffer auflbf’t unb bann bie «öfung 
»on iV* Wb- SBleijucter in jmet Streiten «Safer bmjugteft, baß 
@anje eine halbe ©tunbe lang gut umrührt, bann 24 ©tnnben 
ßehen läpt unb nun bie glufftgleit, welche baß efftgfaure Tupfer 
enthält, burch giltriren eon bem ©al?e, welcher fcbwcfelfaureß $8let 
ift, abfonbert. Surch SBerbunfton ber glüffigfeit fann baß effig- 
faure Tupfer frnftaHtftrt bargeftellt werben, ©. 
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jerneu SJFffer abnimmt. Sie ©dbrung ber SJeintriber et* 
jeugt €?ff»gfÄure , welche ftch mit einem Sbeüt beß jugleitfe 
Durch ben ©influß ber Suft gebilbeten Jlupferorpbeß »erbinbet; 
ba ober bie SJfenge beß ©fjtgß, welcher ftch entwicfelt, nicht 
binreicbt »m älleß Äupferorpb ju fattigen, fo folgt barauß, 
baß bie »oit ben Äupferplatten berabgenommene SOfaterie jn * 
gfeid) auß in 2öaffer auflbßlid>em unb fnjflaüifubarem efftg» 
faurem Tupfer, unb auß Äupferorpb befielt, welcbeß in bie* 
fer glilfftgfeit unauflbßlicb ift. Deßwegen Ibft ftch ber ©rün* 
fpan nie ganj im ffiaffer auf. 9tur baß efftgfaure Tupfer, 
welcbeß er entbot, lof’r ftd> auf, unb baß Äupferorpb fallt ju 
«Boben. 2Benit man biefen ßfieberfcblag ba»on wegnimmt 
unb ibn mit gffig focht, fo fann man ibn in auflbßlicbeß effig* 
fanreß Tupfer »erwanbeln. Der ©rdnfpan fann alfo bie 
©teile beß frpftaßijtrten ©rünfpanß eertreten; bamit er aber 
biefelbe SBirfung, wie biefer ber»orbringe, muß man ibn in 
einer ctwaß grbßeren Sßfenge, b. b* um *A ober % mehr, an* 
wenben. 

5. 4. (fffigfaure (Jifenorpbe. 

$D?an unterfcbeibet jtoei 2lrten »on effigfaurem ©ifen: 
nämlich baß effigfaure ©ifenoxpbul unb baß efftg* 
faure ©ifenorpb. 

Daß erfle bereitet man, inbem man ©ifenbrebfpäue in 
ber ffiärme in ©fftgfäure ober in ©fftg bringt; baß SBaffer 
»irb jerfe^t; eß entwicfelt ftcf? SBafferftoff, unb baß orpbulirte 
©ifen Ibf’t ftch in ber ©clure auf. Die feß ©ala »erwanbelt ftch 
an ber guft febr fcbnell in unauflbßlicbeß, baftfcbeß efjtgfaureß 
©ifenorpb. 

Daß aweite bereitet man, inbem man ©ifenfeilfpäne, 
über welche man 93ierefftg gegoffen f?at , in einem gaffe ber 
Suft außfe^t. Daß Sifen läßt man acht Sage lang mit bem 
©ffig in Serübrung. hierauf jtebt man täglich einige 
SJfaaß glüfftgfeit ab , welche man in baß gaß aurücfgießt. 
9tad> 14 Sagen ober 3 ffiocben erhält man bann eine r&tblüfce 
gliifji'gfeit »oit einem eigenen ©etliche, welche an Saume’ß 
$Jräometer5 biß 6 ©rabe seißt. 
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Die auf biefe «Beife bereitete fitipe, welcher einige gärber 
auch noch ©rlenrinbe jufe£en, nennt man bie f ch m a r j e Ä tl p e, 
unb bie gldfftgfeit, welche fte entölt, ©ifen brüht* 

©tattbeS Siers ober SranntwetnefitgS nimmt man feit 
einiger 3cft ben burch bie ©eftillation beS #oljeS erjeugten 
©fftg, ber eine befh'mmte SJlenge £>eleS, welches frcf) ebenfalls 
wäßrenb berfelben bilbet, entfalt. Diefe ©äure nennt man 
brennjelige #olifäure, unb ihre Serbinbung mit bent©ifen: 
brennjeligßoljfaureS ©ifen. DiefeS leiste im Jfjans 
bei eorfommenbe ©alj ifl nichts anbereS, als ein&bligeS, efftgs 
faureS ©ifen, bejfen «Birfungen beinahe biefelben ftnb, wie 
bie beS efftgfauren ©tfenS, welches mit gewbhnlichetn ©fftg 
bereitet würbe; man pflegt baffelbe in ben gärbeteien in gäfs 
fern, bie mit altem ©ifen gefüllt ftnb, einen ober jwei «Dlonate 
lang flehen $u taffen, ehe man es gebraucht» um ftcher ju fepn, 
baß eS ganj gefättigt ifl. ©iefe «öorftchtSmaßregel ifl fehr 
wichtig, weil baS faure holjfaure ©ifen immer ein rhthlicheS 
©chwarj gibt. JpoljfaureS ©ifen, welches oiel Jtheer enthält, 
ifl ju terwerfen, weil eS immer fchmu^ige garben liefert. 
®a8 holjfaure ©{fett muß bttnlelbraun unb Har fepn unb 14 bis 
16° 93. jeigen. *) 

gär gewiffe 3«oecfe (j. 93. um helle roßgelße 93bben bars 
juflellen) bereitet man fuß auch ein reines efftgfaureS ©ifen 
burch 3< r f e ^ un 9 tiner SifenoitrioUSluflhfung mit 33lei$ucfer ; 
man nimmt gewbhnlich gleiche £heile ©ifenöitriol unb 93lei« 
jucfer. 

SOlan barf bie ©ifenbrüh« hbchßenS oon ber «Bärme ber 
frtfch gemolfenen Sßlilch anwenben , weil fte bei einem h&bern 
«Bärmegrabe ftch unoermeiblich jerfe^t. 



*) lieber bie ©arfiellung ber holjfauren 93erbtnbungen unb beren 
»nroenbung in ber 2>rucf-- unb gärbefunfl oertoeifen mir bte£efer 
auf ÄurrerS abbanblungen iu ©cferoeiggerS 3ournal für (Efjemte, 
$&pftE unb «Mineralogie, 93b. 2. ©. 537 bis 359. isi4, 35b. 9. 
<S. 581 bis 589. 1819, unb in ©tnglerS neuem 3ournal für bie 
'Inbiennett- ober ISattmtrolfenbrucfemen, 35b. 1 . ©. 12 bis 38. 

©. 



Digitized by Google 




104 



3 u f « h. 

a) gffigfaurer £a!f. @r fann leicht burch unmittel* 
bare «Sättigung beS foblenfauren Äalfcß mit efftgfäure 
»tnb gelinbe SSerbampfung bergefieHt werben, ©er effig* 
faure Äalf frpflallijtrt in glänjenben fabeln ; gegenwär* 
tig fomtnt als Surrogat beffelben ^oljfaurer J?alJ 
im Jpanbel »or, reeller bisweilen jur Bereitung »on 
efftgfaurer Übonerbe benugt wirb. Um bamit bie Übott* 
erbebeije barjujtetlen, Ibf’t man in 

200 «Waag (400 q)fb.) «Baffer 

100 *pfb. 2llaun auf, unb fdpüttet bann eine SHuf* 
Ibfung non 

150 9>fb. b°4faurem ä?alf, bie 12° 83. jeigt, 
hinein, rührt gut um unb lägt abfegen. 

b) effigfaureS SDiangan. SDian erhält eS, wenn 
man vier Übeile fcbwefelfaureS SJiangait mit jteben Übei* 
len effigfaurem 83Iei, woeon jebeS befonberS in brei Übet* 
len «Baffer aufgelbft worben, »erraifcgt, unb burch gil* 
triren baS flüfftge efftgfaure SWangan »on bem fcbwefel* 
fauren 95Iei abfonbert. 

c) (fffigfaurer^inf. 5D?an fann ben efftgfauren 3inf 
fowohl burch 2luflbfung beS metaüifcgen $infS in (Jfftg* 
fäure als aud) burch gegenfeittge ^erfegung beS fcgwefet 
fauren 3infS mit efftgfaurem 83lei bereiten, ©ie leg* 
tere 93ereitungSart ifi für gabrifanten unb gärber bie 
»ortheilhaftere. «SJtan Ibft ju biefem 83ehuf »ier Übeile 
fchwefelfauren 3inf unb 7% Übeile effigfaureS 93lei jebeS 
befonberS in brei Übeilen «Baffer auf, »ermifcht betbe 
Sluflbfungett burch Schütteln unb fcheibet burch giftriren 
baS er jeugte fchwefelfaure 83lei »on bem flüfftgen efftgfau* 
ren 3inf ab. 

d) effigfaureS 3t'nn. SWan bereitet es burch 3«** 
fefeung beS faljfauren 3fnne$ mit efftgfaurem S3lei. 3 U 
biefem 83ebuf Ibfe man brei Übeile S3le4ucfer in «Baffer 
auf unb rühre jwei Übeile frpflalliftrtes faljfaureS 3«««* 
oypbul (3fnttfali) b»«e»n» ©aS entfianbene faljfaure S3lei, 
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»elc&e« ft cf) au« ber Sluftbfung abfdbeibet, fonbett man 
büret) giltriren ab. Die abgelaufene gldfftgfeit enthält 
ba« efftgfaure 3>»n, melcfjeö in gut »erfebloffenen ©efdßrn 
aufbewabrt »erben muff. Siefe« Seijtnittel barf nicht 
lange oorrdtbig gebalten »erben. Gfö eignet ftd> »orjüg» 
lieb })< liebten ftafelbrucffarben. 

$rt. 5. Safifdje fo&lenfaurc ®«Ije (Soui carbonate»), 

Sie baftfeben foblenfauren ©alje entfleben bureb Ser* 
binbung ber dloblenfdnre mit ben Safen. 

§. t. Saftfeb foblenfaure« Äalt (^ofafdje). 

Siefe« ©al j beftnbet ftcb in ber Qlfebe oon beinahe allen 
9>flanjen, befonber« aber in jener non billigen @e»dcbfen. 
(5« bilbet bie Saft« mehrerer im Jpanbel oorfommenben 
q>otafebeforten, »elebe unter bem Flamen: ruffifebe, amt: 
rifanifebe, 2riefler, ungarifebe, 5£rierifebe, noges 
ftfebe, Sanäiger ^)otafebe, tperlafcbe befannt ftnb; 
SBeinbefenafcbe (cendres gravelees) nennt man biejenige, 
»elebe bureb Verbrennung ber SBeinbefen unb be« SBeinfleine« 
bereitet »irb. 

Sie im Jpanbel öorfommenben «petafebeforten ftnb äße 
nicht« »eniger al« rein. Slußer bem baftfeb foblenfauren Jtaü, 
»elebe« bie Saft«, unb in ben beflen ben größeren &beil bers 
felben aa«macbt, enthalten fte aße mehr ober »eniger f<b»efel* 
faure« unb faljfaure« Jlali, JJoebfal}, ©anb, 2b«nerbe, 
Äiefelerbe, (fifen* unb Süanganorob, Äoblew. 

Sa« reine baftfeb foblenfaure $ali ifl »eiß; bie fauflicbe 
$ potafebe ifl halb »eiß, halb grau ober rbtblicb, je naebbem 
fte mehr ober rainber mit ben angeführten ©ubflanjen t>ers 
unreinigt ifl. 

Ser @efebmaef ber im J^anbel »orfommenben spotafebe ifl 
febarf, unb jumeilen dijenb ober brennenb. @ie färbt ben 
Veilcbenferup grün. SBemt man fte ber £nft aufifefjt, fo jiebt 
fte geuebtigfeit au« berfelben an unb Ibft ftcb *n einer biefen 
gldfftgfeit anf, »elebe man ebemal« jerfloffene« 3Beins 
fleittbbl nannte. 
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@ie ifl fe^r leicht in ffiaffer auflbglicb ; jroei itbeile btefer 
gläffigFeit finb mehr ulg binreicbenb, um bei ber gewbbnlicben 
Temperatur einen Tbeil ^)>otafc|>e aufjulbfen. 

Um ^otafcbe ju bereiten, wirb ble Slfcbe, nacbbem man 
bag Jj> olj, weld;eg biefelbe lieferte, ganj eingeäf<bert bat, 
mit fodjenbem SBaffer bebanbelt, bie gläffigFeit big jur 
Trocfenbeit eingebampft unb bie SDlaffe bi« jum 9totbglüben 
erbiet , um fte oon ben fobligen Tbeilen ju befreien. 

Die ©einbefennfdje ifl auch mehr ober minber reich an 
baftfcb fobienfaurem Jlali, nadb SSefcbaffenbeit ber SBeinbefen 
nämlich, a uö welchen man fte bereitete. 

Da bie beflen 9>otafcheforten , welche im Jpanbel »ors 
fommen, oon ber SReinbeit noch febr »eit entfernt jtnb, fo ifl 
cd nbtbig, ben ©ebalt berfelben an reinem ober Fobienfaurem 
Äali bocb wenigfleng beiläufig befiimmen ju Fbnnen. 

Unter allen Mitteln, welche ju biefem Jwecfe big jegt 
oorgefchlagen würben, ifl bag fdbnellfle unb Ieicbtefle bagjenige, 
weicheg .Sperr Degcroijilleg erfunben bat, unb weltheg 
man in feinen Notices sur l’alcalimetrie et autres tubes 
chymico - metriques etc. augftlbriicb betrieben ftnbet. 2Bir 
woden ung begnägen, bier im üiugjuge bagjenige mitjutbeilen, 
wag ung hinlänglich fcbetnt, um bie gärber in ben ©tanb ju 
fegen, ben qjroceß augjufäbren, mit welchem wir fte befannt 
macben wollen. 

SOlan muß ficb »or 2lHem bag Snflrument nerfcbaffen, 
welcbeg ber Jperr «Berfaffer QllFalimeter genannt bat. 
Diefeg 3nflrument, welcbeg man bei Jperrn ©b*»alier, 
optifcbem 3nflrumentenmacher in tßarig , erhält, beflebt aug 
einer gläfernen Kbbre non 3 — 9 ;3oU Sänge unb 7 — 8 Sinien 
im Durcbmeffer. Diefe SKbfjre ifl an bem untern ©nbe, an 
welchem ficb ein gußgefled beftnbet, nerfchioffen ; bag obere 
@nbe ifl aber gonj offen unb mit einem beroorjlebenben 
SRanbe »erfeben. 

Die aiFalimetrifche 9ibbre muß wetiigfleng 70 unb b&<b ; 
fleng 80 ©ramme ober SDlißiliter SBaffer faffen Fbnnen. 

Der SWaßflab, welcher ber Sänge nach auf bag Snflru; 
ment gravirt ifl, ifl in 100 Tfjeite ober ©rabe eingetbetlt, 
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»o&on jeber genau tag Solumen eine6 falben ©rammeg ober 
eineg halben Zaufenbtheileü eineg £iter ffiafferg faßt. 

Sei bem Unterfuchen ber 9>otafc$e bebient man (ich einer 
$ro beflüffigf eit, bte auf folgenbe ffieife bereitet »frb: 
Man miegt in eine gero&hnliche, aber noch nicht gebrauchte 
ffieinflafche 8 Jpeftcgramme (800 ©rammt) «Regentoafier ober 
Mare« glußmaffer, bezeichnet bannmittelfl einer geile mit einem 
Querflrich auf bem Jpalfe berglafche baS 9lioeau beg ffiafferg; 
bie auf biefe SBeife auggemeffene glafche enthalt 8 Beciliter 
ffiaffer. Bann »iegt man in eine Heine gut auggetrodfnete 
Phiole ebenfaHS febr genau 8 Befagramme ober 80 ©ramme 
©chwefelfdure eon 66° Saume. *) 

9lun mengt man nach unb nach bie Sc Iure mit bem 
ffiaffer in ber SouteiHe unb rührt aHejeit nach bem Mifchen 
gut um. 

SJtachbem man bie «Ph>«ore , melche bie Sdjmefelfäure 
enthielt, gut auggemafchen hat, gießt man bem Solumen 
nach beiläufig eben fo eiel HBaffer hinein, alg früher Säure 
barin mar; biefeß SBajfer fcbüttelt man etwa« um, gießt eg 
in bie SouteiHe unb gießt bann noch genau fo oiel reineg 
ffiaffer hinju , alg nbthig ifl, bamit bie glüfjigleit, nacbbem 
bie Mifchung unter Umfchütteln gehbrig gefchehen, unb nach* 
bem fte ganj abgelühlt ifl, bie auf ben Jpalg ber glafche g t» 
Zeichnete Sinie erreicht. 

Baburch erhält man nun ein ©emifch non ©chroefelfäure 
unb Gaffer, roonon 5 Milliliter, bem Solumen nach, genau 
tag ©ercicht eineg halben ©rammeg Säure enthalten. Bie 
^robeflüfftgfeit befleht auch »irflich }um Itheil aug ffiaffer 
unb jum Sheil aug 80 ©rammen ober 160 halben ©rammen 
Schmefelfäure ; überbieß gibt bie Mifchung biefer beiben 
Slüffigfeiten ein Solumen oon 8 Beciliter ober 800 Milliliter. 
®lan erhält alfo bag Serhältniß 800: 100 = 5: x. SDenn 
man nun biefeg berechnet, fo roirb man finben, baß bet 



*) Sin ®raram iß = 16 ©ran baperifdjen üHpothefergenuchtg ; ein 
•hfftpgranwn folglich = 1600 folcher ©rane. 
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werte MuSbruef beS SJerbältniffeS einem hal6en ©ramm, ober 
5 gentigramnten ber ©äure entfpricht. 

©an fchreitet nnn anf folgenbe ©eife jur probet ©an 
wiegt genau 10 ©ramme spotafche, bringt fte in ein ©lag unb 
gießt ungefähr % ober % eines halbe» SeciliterS ©affer bar* 
auf. Sieß rührt man mit einem gläfernen ober hbljernen 
©tdbehen wenigftenü breis ober oiermal währenb einer ©tunbe, 
unb jwar jebeSmal eine halbe Minute lang , um. ©enn bie 
Sluflbfung gesehen ift, fo gießt man fte in ben halben Seri* 
liter, ben man ganj mit ©affer füllt. Sie glüfftgfeit bringt 
man herauf wieber in baS ©lag jurüdf unb gießt noch ein 
halbes Seciliter reines ©affer hinju. hierauf fchüttelt man 
fte wieber breis bis eiermal währenb einer halben ©tunbe unb 
lüßt fte bann ruhig flehen , um bie SSilbung eines leichten 
WeberfchlagS , ber fich am S3oben beS ©lafeS abfefcen teirb, 
ju erleichtern. 

©enn fleh ber S3obenfah gehörig abgefchieben hat, fo 
gießt man bie glüfftgfeit eorftebtig ab, füllt baS halbe Secis 
liter ganj genau bamit an unb leert bann bie glüfftgfeit in ein 
hinlänglich großes ©efüß aus. 

9tun bringt man 12 — 15 Stopfen 33eilchenfprup auf 
einen Seiler unb gießt »on ber sprobeflüfftgfeit in baS Sllfali* 
meter bis jur Sinie, bie mit 0 bejeichnet ift. 

hierauf lüßt man in baS ®IaS, welches bie ^ülfte ber ju 
unterfuchenben *potafche = 2luflbfung enthält, einige Sropfen 
bet alfalimetrifchen glüfftgfeit fallen , worauf fogleich ein 
Slufbraufen entftehen wirb, welches eon ber Jtohlenfäure , bie 
ftch auS bem baftfeh fohlenfauren Jtali entwicfelt, hertwrges 
bracht wirb; biefe ©ntwicflung befbrbert matt, tnbem man 
baS ©ettrifch »on biefen beiben glüfftgfeiten mit einer flefnen 
gläfernen ober hbljernen SRbhre umrührt, ©enn man burch 
wieberholteS |3ugießen »on ber ^robeßüfftgfeit, bis an bie 
mit 40 bejeichnete Sinfe gefommen iff, fo bringt man bie 
Keine SRbhre , mit beren ©nbe man bie ©ifchung umgerührt 
hat, unb welche mit berfelben befeuchtet ift, auf einen Sropfen 
beS obenerwähnten ©prupS; biefer Sropfen wirb grün werben, 
wenn bie bemSöerfuch unterworfene «Potafche nicht ppn fchlechter 
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Söefchaffenheit iff ; u>entt im ©egentheile ble violette garbe 
nicht verdnbert wirb, fo ijl beröerfuch beenbigt; würbe ober 
ber 2ropfen ©prup roth, fo wdre bieß ein Seroeiß , baß man 
ju Biel fanre ober ^robeflüffigfeit angewenbet bat , unb man 
müßte bie Operation oon neuem anfangen. Diefer legte gaü 
tritt feiten ein; am be(ien ijl eß immer, wenn man bie grobes 
flufftgfeit nur nach unb itacb in {(einen 'Portionen jufegt unb 
jebeßmal barauf mit einem neuen Sropfen ©prup bie glüfjtgfeit 
probirt, biß bie garbe bejfelben anfdngt in baß SR&tglicbe 
überjugehen. SSRait unterfucbt bann, an welcher Sinie bie 
^robeßüfßgfeit in bem Sllfalimeter ftch beßnbet unb jdglt einen 
©rab weniger, um ben Ueberfchuß ber fauren glüfftgfeit, 
welche, obwohl fcgwacb, ben ©prup gerbtget bat, ju erfegen. 
5Benn alfo baß 9lioeau ber glüfftgfeit bem 56flen ©rab ents 
fpricht, fo wählt man nur 55 ©rabe; bieß ijl bie mittlere 3agl 
ber ©rabe, welche bie im J^anbel »orfommenben $)otafch«n 
geben, unb bie 3«bl biefer ©rabe jeigt an, baß biefelben ju 
ihrer oollfommenen ©dtti'gung eine SRetige concentrirter 
©chwefelfdure erforbern, welche burch bie ifjreß ©ewichteß 
außgebrücft wirb. 

9Ran hat auch in ber £hat 16 ©ramme ober 100 Deci» 
gramme spotafcfje aufgel&ft, unb ba man nur bie Jpdfte biefer 
Sluflbfung ju bem 93erfu<h benugt hat , fo hat man wirflich 
nur 100 halbe Decigramme ober 100 halbe ^thntelgramme 
angewenbet. 

S9?an hat ferner in baß Sllfalimeter 100 halbe SKiKiliter 
ober 100 halbe 2aufenbth*ile eineß Siter «probeflüfftgf eit ge* 
bracht» welche auß ©chwefelfdure unb 2Bajfer jufammens 
gefegt ijl, unb jwar in folcgem SSergdlniffe, baß bem ©es 
Wichte nach 5 Zentigramme ober 100 halbe ^ehntelgramme 
auf einen halben SUiiHüiter fommen. 

Die 100 ©rabe ber $>robeflüfjtgfeit enthielten alfo 100 
halbe ^ebtttelgramme wirtlicher ©dure, unb ba man 55 halbe 
ajiißiliter biefer glilfjtgfeit gebraucht hat, um bie ber Unters 
fuchung unterworfene Q)otafche ju fdttigen, fo folgt, baß 
baß Sllfali eine SRenge ©chwefelfdure anfgenommen hat, 
welch« flltich ift 7» b«ß ©ewichteß bejfelben. 
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(£6 ifl wohl leicht ju begreife n, baf eine qjotafcfje um 
fo reifer an Sllfali fegn wirb , je mehr fte «probeflilfftgfett jut 
Sättigung braucht; je weniger man hingegen anwenben barf, 
um fte 3 U fättigen , befto ärmer wirb fte an Sllfali feipn. 

#err ©eßcroijilleß tbeilt folgenbe Tabelle ber ge* 
wbbnlicben alfalimetrifcben SKefultate mit: 





-ßunbmtftcil«. 


Slmerifanifcbe ^erlafcbe »on erfier ©orte 


60 


— 63 


äfauffifebe amerifanifebe ^)otafcbe in rbtb* 






lieben «Waffen, erfle ©orte . . . 


60 


— 63 


Slmerifanifcbe «Perlafcbe »on jweiter ©orte 


50 


— 55 



Jlauftifcbe amerifanifcbe 9>otafche in gräu* 
lieben «Waffen , jmeife ©orte . . . 50 — 55 

SBeiße rufftfcbe «Potafcbe . . . . - . 52 — 5& 

SBeiße ©anjiger «potafebe 45 — 52 

- »laue ©anjiger ^otafebe . . . . 45 — 52 

©er #err Serfajfer ber alfalimetrifcben Wotijen fanb 
$>erlaftben »on 66 unb amerifanifcbe «potafeben erfter ©orte 
»on 72; bieß ftnb aber, fügt er felbft, außerorbentlicbe gälle. 

9iaeb ©arcet gibt bie Slfcbe beß auf ben gerben »er* 
brannten Jpoljeß folgenbe alfalimetrifcbe Slefultate: 

Slfcbe oott frif<bem Jjpolje . . 8y s , 

Slfcbe »on geflößtem J^olje . . 4‘/ s . 

©oll eine Sluflbfung »on ägenbem Äali (fogenannte 
fauftifebe Sauge) bereitet werben, fo foebt man 4 2!f>et(e 
Siegfall unb 10 Steile gute fäuflicbe *potafcbe mit 70 
ÜEbtiie« reinem ffiaffer. ©en Äalf Ibfcbt man »orber mit 
einem £bet(e beß SBafferß, unb bie ^otafebe Ibf’t man in bem 
Uebervefie auf. «Wan mengt bittauf SlUeß gut mit ein* 
anber, läßt eß einfoeben, bann abfäblen, unb fegt fo »iel 
«Baffer bi»i« , alß buvcb baß ©inbampfen »erloren gegangen 
fe»n mag; nun miftbe man Sllleß noch einmal gut unterein* 
anber unb laffe eß rubig ffel>en. Jgrieranf jiebe man baß 
Jllare ab unb bewahre eß in einem gut »erfcbloffenen ©efaße 
jum weitern ©ebraueb auf; benn wenn man bie gläfftgfeit 
ber Suft außgefegt ließe, fo wikbe fte auß berfelben wieber fo 
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t>tel Jtoblenfäure an{iehen , a lg ihr burch ben Slefcfalf endogen 
»orben ift. 

Sie «))otafcbe rotib hauptfdchlicb jum Bleichen ber Baum« 
»olle unb ju ben Bei{en in ben £ilrfifchrotbfärbereien benufct. 

Sag reine foblenfaure .Sali enthalt 68,2 Jlali unb 31,8 
Jtohlenfäure. 

Sag {»eifach = fohlenfaure -Kalt ift eine Berbtnbung oon 
Jfali mit boppelt fo oiel Äohlenfäure , »eiche aber in ben 
gärbereien unb Srucfereien nicht angewanbt wirb. 

§. 2. SSafifd) foblenfaureg 9J«tron (Sous-carbonate de 
Soude, täuflidje ©oba). 

Siefeg @al{ befinbet ftch in ber Hlfche oon allen q)flan{en, 
»eiche an ben SWeerufern »achfen, unb oor{iiglich in jener ber 
Salsola Soda oon Sinne. *) gg tfl auch in bem 9t atv um 
enthalten, einem fal{igen gr{eugniffe, »elcheg man in einigen 
©een Slegppteng, Ungarng tc. ftnbet. Sie befle im J^anbel 
oorfommenbe ©oba, »eiche burch ginäfcherung ber @ee« 
pflanjen gewonnen wirb , erhalten wir aug Alicante unb 
Äarthagena; auch Sangueboc liefert »eiche. Bon ber rohen 
ober rafjtnirten 9)?eergrags©oba »ollen wir gar nicht fprechen, 
»eil bie ©oba, »eiche jte enthält, nicht frei, fonbern beinahe 
gan{ an @ch»efelfäure ober @al{fäure gebunben ift. 

Sie aug ber Salsola Soda unb aug anbeten Hirten biefer 
©attung gewonnene ©oba »ar lange 3*it bie einige, »eiche 
im J^anbel befannt »ar, unb in ben gabrifen unb 2Berfftätten 
angewenbet würbe. 3m 3«hre 1808 aber, »o biefe ©oba 
fehr feiten unb folglich febr theuer »urbe, befchäftigteu ftch 
bie gljemifer mit gntbecfung oon Mitteln, um biefelbe aug 
bem 59teerfal{e {u gewinnen, unb ihre Hlnftrengungen würben 
oon bem glüdflichften grfolge gefrbnt. Sie .ffunfi ift gegen« 
»artig fo »eit oorwärtg gefchritten, baß »ir oon heute au 
mehr liefern f bunten, alg »ir oerbrauchen. 



*) ütfan »ergleiche bie Hibbanblung über bie ©oba liefernben Wanjen, 
nach HJallao, »on,3..£\ ©chulteo, im polptecbnifdien Journal, 
II. Bb. ©. 64. ©, • 
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3Die au« bem SWeerfalje gewonnene ©o ba , welche man 
fdn fl liehe ©oba (Soude artificielle) nennt, ifl fein reine« 
baftfch foblenfaure« 9latron; ' fte enthält d^enbe« 9latron, 
baftfcb foblenfaure« Diatron, ©d)wefelcakfum (eine ©ers 
binbung oon ©chwefel mit bem <5alcium), fchwefligs 
faure« unb unterfcbwefligfaure« Patron, 1 *) nebfldloble. ÜÄan 
fann bie filnflliche ©oba bnrd> folgenbe« ©erfahren aber febr 
leicht in baftfch foblenfaure« 9latron »ermanbeln. 

Wian bebanbelt fte, nachbem man fte gepuloert, mit 
faitem ffiaffer; bie gldfjtgfeit gießt man ab, bampft fte jur 
Xrocfenbeit ein unb fe£t ben 3Mcffianb 12 — 14 Jage fang 
ber i'uft au«. Da« d^enbe Patron gebt, inbem e« (ich mit 
ber dfoblenfäure ber £uft eerbinbet, in baftfch foblenfaure« 
9fatron über unb eermebrt fo bie SKenge biefe« ©alje«, 
welche« fchon gebilbet oorbanben war. Diefe« baftfch foblen* 
faure ©alj oerwittert an ber ?uft ; man Ibft e« neuerbing« 
in aBaffer auf unb -erhält banu, beim (Jinbampfen bi« auf 
einen gehörigen ©rab , Ärpflalle , welche heutzutage im Jpatt* 
bei unter bem Flamen ©obas^rpflalle oorfommen, unb 
welche au« bafifch foblenfaurem 9latron bejleben. 

Diefe« ©alj frpflafltftrt in weißen rbomboibalen Ärps 
flatlen ; ber ©efchmacf beffelben ifl fd;arf, etwa« dljenb; e« 
färbt ben ©eilchen s©prup grdn. 

Die dtrpflallc oerwittern an ber Suft. ffienn man fte in 
einem Siegel er bißt, fo erletben fte nad) unb nach ben 2Baffer= 
unb ben geuerfluß. ©ach biefer legten ©chmeljung hoben 
bie äftpflaße ihr Ärpflallifationfiwaffer oerloren, unb eer« 
wanbeln ftd) in ein ©uloer, welche« in ben gdrbereirn ©rie« 
(poussc) genannt wirb. 

3wei Sbeile 2Daffer oon 10° reichen bin , um einen Jbeit 
baoon aufjnlbfett; fochenbe« ©taffer Ibf’t oiel mehr baoon auf. 



*) 35a« Aochfalj wirb nämlich mit ©cbreefelfäure jerfe<jf, wobei bie 
©alj'äure frei wirb unb toatTerfreic« fchioefelfaure« Patron }unicf= 
bleibt, ba« man, mit feinem gleichen ©emicht gepuloerter Äreibc 
nnb halb fo oiel Äohlenßaub oermengt, ealetnirt. ©te biefftüffig 
geworbene Waffe mirb an« bem Ofen genommen nnb bilbet bie 
fünßliche rohe ©oba. 
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DaS baftf# Fohfenfaure Patron , mit ober ohne ätrpflaflie 
fottotiörcaffer , erfe^t gegenwärtig in unferen gärbereien fafl 
au6f#ließli# bie ©oba , bie wir fonft aus Spanien erhielten. 
Einige gärber bebienen ft# fogar ber rohen fänflli#en ©oba; 
ba aber ber ©eljalt biefer ©oba an 2llfali na# ber ©orgfalt 
»erf#ieben ifl , wel#e man auf bie SSereitung berfeiben »er* 
menbete, fo ifl es wichtig, wenigftenS beiläufig ben ©ehalt 
berfeiben beftimmen ju fbnnen, unb man befolgt in biefer 
J£>infl#t ein ähnli#eS Verfahren, wie jenes, wel#eS wir jur 
©rfennung beS ©ehalteS ber *Potaf#e empfohlen haben, unb 
welches wir gleichfalls Jj>rn. DeScrotjilleS »erbanFen. 
(Notice» »ur l’alcalimetre, etc., ©. 39.) golgenbeS ifl fein 
Verfahren, benSeljalt aller ©oba » ©orten ju ermitteln: 

SEftan nehme 10 ©ramme ©oba, welche »orljer gepiiloert 
würbe, f#dtte fte in einen sporcellanmbrfer unb gieße ungefähr 
*/,„ eines SeciliterS reines SBaffer barauf; bann jerfloße man 
fte 5 Minuten lang unb fege auf einmal beiläufig noch 2 / w 
eines DeciliterS ju. Dieß mif#e man gut, laffe eS einige 
©ecutibeit rnhig flehen unb gieße baS obenaufflehenbe SBajfer 
ab; waS am 83oben beS üftbrferS bleibt, reibe man neuer* 
bingS jwei SDtinuten lang unb fege bann noch 2 / i0 Deciliter 
SBafjer ju. Dieß menge man wieber genau, laffe es einen 
Slugenblid? ruhig flehen, unb gieße es wie baS »orige ab. 
DaS Verreiben, ben ^ufag öon SBaffer unb baS äbgießen bef* 
felben wieberhole man, fo oft , bis na# allem 2Ibwaf#en ber 
©oba unb bem 2luSfpähf<n beS SDlbrferS unb ÖBaf#en beS 
©tbßels, bie Sauge unb baS f#warje spuloer, wel#e ber 
SEBirfung beS SEBafferS entgingen, bem Staunte ha# weniger 
betragen, als ein Deciliter. Das Deciliter fälle man bann’ 
genau mit etwas SEBajfer »oll. 2Jtle'S, was baffelbe enthält, 
gieße man in eine Heine glaf#e, wel#e man gut »erf#ließt. 
Stun f#ättle matt bie glaf#e 5 SDlinuten lang gut um, laffe 
fte ruhig flehen unb gieße bie gldffigfeit auf ein giltrum. 
5Benn ein halbes Deciliter bur#gelaufen ifl, fo »erfahre man 
mit biefer Sluflbfttng mittelfl ber alfalimetrif#en glilffigfeft 
wie oben bei ber «potaf#e angegeben würbe. 

Die ftcilianif#e 2lf#e, ober bie St auf e (roquetta), bie 
93» tat iS g.kbe&u#, II, Stuft. , 8 
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Gafjoube, bie üBaibafche s ©oba (les Tedasse») unb baß 
fogenannte Ofatron unterfucht man auf biefelbe 9Beife. 

91IFaIimetrifd>e SSefulfate, meldje Sp r. ©eßcroijilleß 
bei ben 93erfuchen, bie er »Iber mehrere ©oba*Slrten an|f eilte. 



erhielt : 

©oba von Sllfcante 20 biß 33, 

©ogenannteß Blatron 20 — 33, 



©oba unb Patron »on fchledpterer ©orte . 10 — 15, 
frpffallifirteß unb gutaußgemafd;eneß ©obafafj 36. 

©aß baftfd) foblenfaure Ofatron (bie ©oba) macht man 
auf biefelbe 2Beife ä^enb, mie eben bei ber qiotafche anges 
geben murbfc. ©te ©oba mirb in Stouen bei bem Siärfifcbrotb* 
färben, mie mir fpäter angeben merben, flarf gebraucht. 
3n granfreid; bejeichnet man mit bem Otamen ents 
mäfferteß ©Obafalj (sei de soude desseche, sei de 
soude en pousse) baß foblenfaure SHatron, melcheß auf bie 
Sfrt gemonnen ifi, baß man bie SDlutterlaugen »on bem frp« 
flallijtrten foblenfauren SJlatron jur £rocfniß eerbampfte; mit 
bem ungeeigneten Blamen fl ei ne meiße Q)otafche (petite 
potasse blanche) bejeichnet man foblenfaureß Blatron, 
melcheß mit »erfchiebenen fremben ©aljen vermengt unb bann 
außgetroefnet mürbe. 

©aß fohlenfaure Dlatron bejleht auß : Jloblenfäure 14,16, 
Sttatron 20,60, SSBaffer 65,24. ©aß Dlatron fann ftch mie 
baß Äali mit boppelt fo viel Äoblenfäure alß im baftfeh? ober 
einfach s fohlenfauren ©<»lje verbinben; baß Blarron s 93is 
carbonat mirb aber in ben gärbereien unb ©ruefereien nicht 
angemanbt. 



§. 3. Äoblenfauveß Slmmoniaf. 

t 

©ie einjige SBerbinbung von Slmmoniaf mit ßtoblenfäurr, 
melche im J^anbel vorfemmt unb eine technische Slnmenbung 
geflattet, i(l baß anberthalbsfohlenfaure Slmmoniaf (sous- 
carbonate ober sesqui-carbonate d'ainmoniaque). 9)?an 
erhält eß, menn ©almiaf (faljfaureß Slmmoniaf) mit l%£beil 
Äreibe vermengt btr SRothßliih^fc* außgefeht mirb, mobti jtch 
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Fo&lenfaure« Slmmoniaf fu&Iimlrt unb baftfcß faljfaurer Jfatf 
jurdcfbleibt. 

©a« anbertbalbsfoljlenfdure SJJmmoniaf fi^flaQiftrt auf 
naffem 2Bege in Stlwmbenoftaebern; burdj ©ubliraation erhellt 
man e« in meinen 23roben; eö riecht (lavf ammoniafalifcb, 
febmeefr fdjarf/ alfalifcb, reagirt aueb alfo, Ibf’t ftcb in 2 
Steilen fairem SBafler auf unb muß in roobfoerfcblo||enen 
©efäßen aufbewaljrt werben, einmal weil tß (üb oerflilcbtigt, 
unb jweiten« weil tß Äoblenfäure anjiebt. Sö befiehl au«; 
28,9 2Immoniaf, 55,91 Äoblenfäure unb 15,2 Sßafler. ©b< s 
bem würbe e« Jpirfcbbotnfalj genannt. 

§. 4. ©aflfdj foblenfaurer Äa[f. (Sous - Carbonate de 
chaui. treibe.). 

©iefe« ©al$ finbet ficb banftg in ber Ofatur »erbreitet. 
Cf« bilbet bie Jf reibe, beit ( jfalff!fin, ben SWarmor, bie 
©talaftiten, ben Sllabafler rc. 

Unter allen biefen ©ubflanjen entfalt ber weiße SDfarmor 
unb bie gefd)lümtnte treibe bajjelbe am reinflen, 

©er baßfeb Fobfenfaure j?alf iß fe(l, weid), gefd;macflo«, 
an ber fuft uiwerdnberlicb, im ÜBoffer unauflb«licb; im 
geuer wirb er jerfe^t, »ediert feine JFobfenfdure, welche in 
bie £uft Mergebr, unb »erwanbelt ßcb in SHefcfalf, welker in 
ben ©efen bleibt, in welchen man ben JtalF brennt. 

©er baßfd) Foblenfaure ÄalF bient, wenn man ihn ge* 
bbrig anwenbet, jur 2Ibßumpfung ber »orwaltenben ©äure 
einiger SMuflbfungen , wie j. 25. ber ©djwefelfdure bei ber 23e» 
reitung ber efßgfauren SEbonerbe. 

21 rt. G. fflon ben roetnßeinfauren ©aljea. (Tarirates.) 

©iefe ©alje finb eine 93erbinbnng ber ffieinflure mit ben 
SRetalJerpben ; einige berfelben enthalten überfcßilfftge ©jure, 
unb werben beßwegen faure weinßeinfaure ©alje genannt. 

Unter biefen lederen beftnbet ßcb eine«, welche« eint 
große 9tolle in ber girbeFuuß fpielt. <£« iß bieß ba« faure 
weinßeinfaure Äali (Tartrate acide de potaaie); 

8 * 



y" 

Digitized by Google 




116 



welc$eß, wenn eß roh ffl, in ben 2B«rf(l<5tten unter bfitt 
Flamen SSeinflein, unb gereinigt unter brr (Benennung 
2Beinfleinr»abm (Cremor Tartari) befannt ijl. 

Der 2öein(lrin i(t Die jtruffe, welche ftd) nach ber 
©ährung beß ffieinrö an bie 2Bänbe ber gdffer aniegt. Da 
er in biefent jSuflanb einige frembe ©ubflanjen, b. b- ein 
wenig Sßeinhefen unb »einffeinfauren Jfalf entölt, fo nennt 
man iC>n rohen 2ß ein (Tein. 

9J?a n unterfcheibet im $anbel ben rotten unb ben 
weifen 5Bein(tein; ber er(le fornrnt »on ben rotten (Beinen, 
ber jwette »on ben weifen ; beibe haben bie ©eflalt son Meinen 
frpftallinifchen «Schuppen, unb unterfcbeiben (td> nur burch 
eine grbfere ober geringere 9)?enge fdvbenber SWaferie. 

SSflan reinigt ben (Beinflein jn SEUontpedier auf folgenbe 
(Seife. SDlau piifoert ben rohen (Seinfiein unb Ibf’t ihn in 
fochenbem 2ßaffer auf; bann gießt man bie 2Iuf(bfung in 
©efäfe, wo füh baß «Salj beinahe ungefärbt abfefjt. (Ban 
Ibft ihn hierauf wieber in fochenbem (Baffer auf, bem man 
4 — 5 (Procent einer thonigen ©rbe jugefe^t hat, unb bampft 
ihn biß ju einem (larfen (Saljhäutchen ab. 23ei biefer Dpe* 
ration bemächtigt füh ber Ztion ber färbenben Materie, unb 
burd; baß Sibfdhlen ber gluffigfeft fallen auß berfefben weife 
Ärpflalle nieber, welche mart einige Sage hinburcb auf 
Jilchcrn ben ©onnenftrahlen außfefjt, um ihnen noch mehr' 
(Seife ju geben. 

Die Meinen ätrpflalle, welche baß ©aljhäutchen auf ber 
Oberfläche ber gläfftgfeit bilben, nennt man (Bein ft ei n= 
rahm, unb biegroferen, welche (ich am SSoben beß jleffelß 
abfehen, (Beinfteinf rpjtalle. Durch neueß 2Iuf(bfen in 
fochenbem (Baffer unb bnrch eine neue Jtrpflallifation mittelfl 
SIbfilblung ber glilfftgfeit, f'omtte man ben (Seinfiein noch 
reiner erhalten. 

Der auf biefe (Seife gereinigte (Beinjtein hat einen fchwach 
fäuerlichen ©efchmacf; er frpflaHiftrt in »ierfeitigen furjen 
(Prißmen, welche an ben Snben fchief abgejlumpft jinb. 
Daß Ärpflallifationßwajfer, welcheß er enthält, beträgt faum 
ben jwanjigften 2heil feineß ©ewichteß ; er ift (eicht )u pul« 
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»ern, unb an ber £nft i(! er unoeränberlid). gr braucht 15 
@emicf>tbtbeile focßenbeö unbeoXbeile FalteS aßaffer jur 2lufs 
Ibfung. Die Sluflbfnng rbtljet baS Sacfrauöinfufum ftarf; 
wenn man biefe 2Iuflbfung lange (leben läßt, fo jerfe^t fie fteß. 

©egt man baß weinfteinfaure Äali ber 2öirfung beö 
geuer6 au$, fo fcbmlljt eö, bläbt ftd) auf , wirb braun, »er« 
breitet einen fanren, fteebenben, empnreumatifeben ©erud) 
unb läßt nadj oollflänbiger 3erfetjnng ber ÜBeinfteinfäure eine 
fdjwere Äoble jurtlcf, roeld)e fe^r reine$ foßlenfaureß Äali 
enthält. 

Der aßeinftein wirb in ber SSollenfärberei, wobei er fa|t 
immer mit Sllann angewanbt wirb, fefjr ftarf gebraud)f. 

■3 u f a ?. 

3u ben weinjleinfauren ©aljen, weld;e in ben Drucfereien 
eine Slnwenbung geflatten , gebbrt nod? Sudjnertf gifen* 
mein ft ein, ber ju fubftantieen gifenfarben angewenbet 
werben Faun. Um ihn ju bereiten, Ibf’t man 14 Steile 
gifeimitriol in einer binreidjenben SSJtenge aßaffer auf unb 
feijt ber flargefeibten 2/ufIbfung , unter beftänbigem Ums 
nlbren, fo lange ^otafdjeauflbfung jn, biö alleö gifenorgb 
niebergefdjlagen ift. Um ben 5tieberfd)lag- auöjuwafcßen, 
gieße man fo oft aßaffer barauf, big eö feinen ©aljgefdjmacf 
meljr annimmt. 9tadjbem bie letzte Portion Slugfdßwaffer 
abgegoffen ift, fcljt man bem gifenorpb 15 Steile gepuls 
oerten aßeinftein ju, rubrt baS ©anje bfterß mit einem bbls 
Jemen ©patel um, worauf man ee 24 ©tunben lang in 
einer mäßigen 2Bärme (leben läßt. 2Bill man ben gifen* 
»einftein troefen haben, fo formt man, wenn bie 52affe nod> 
jähe unb teigartig ift, Äugeln ober Äucßcn Darauf, bie man 
»bUig auötrocfnen läßt. 2lng 44 2:f>eilen gifenoltriol nnb 
15 Sbttlt« aßeinflein wirb man 17 — 18 £beile troefenen 
gifenmeinftein erbalten. 25ei ber Bereitung mdffen eiferne 
©efäße oermieben werben. fSergl. Dinglerö SOtagajin Der 
gärbefunft, 58b. 2, • ©. 135.) 
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91 rt. 7. 93tm ben eifenbtaufauren ©aljen (Fero.cjanatcs). 

Diefe 91rt t>oti ©aljen wirb burcb bie »erbinbung bet 
©fenblaufäure mit ben SWetallorbben ober bem Slmmoniaf 
erjeUgt. Die einjigen, bie ber gärberfennen muß, ftnb baß 
eifenblaufaure ©tfenorub (»erlinerblau) unb baß 
eifenblaufaure äfali, »elcbeö (elftere im J^anbel blau» 
faureß Jlali ober »lutlaugenfalj genannt »irb. 

Um baß »erlinerblau tm ©roßen ju bereiten, »er» 
fd^rt man gero&bnlicb auf folgettbe 2Beife: 9lad;bem man tin 
©emenge »on gleichen £b«ilen gewöhnlicher spotafdje unb ge» 
trocfnetem »lut, ober Knochen» ober Seberabfällen :c. be» 
reitet bat, calcinirt man baffelbe in einem ©cbmeljtiegel, biß 
eg teigig »irb, maß nur bei ber SRotbglubbilje gefcbiebt. Sßian 
»irft eg bann tbeilmeife ia 12 ober 15 ©emicbtßtbcile 2Baffer, 
laugt eß barin auß unb läßt baß SEBajfer eine halbe ©tunbt 
barüber (leben, mobei man baß ©anje oon ^eit }« 3eit um» 
rilbrt. Die gläffigfeit, »eiche nun eifenblaufaureß 
^ali entbot, feibt man burcb ein £ucb unb gießt bann eine 
beiße SHufl'ofung oon 2 — 4 Xbeilen Sllaun Unb eine ebenfatlß 
beiße Hluflbfung oon einem Stbeil fd;»efelfaurem, ober beffee 
falpeterfaurem ©ifen ju, unb fährt bamit fo lange fort, biß 
bie gläffigfeit »eber burcb bie eine noch burcb bie anbere biefer 
Sluflbfungen mehr geträbt »irb. 2Benn (ich ber baburcb ent» 
flebenbe Dlieberfcblag ganj ju »oben gefegt bat, fo gießt man 
bie baräber flebenbe gläffigfeit ab unb »äfdjt benfelben alle 
j»Mf ©tunben mit einer großen Stetige Karen SBaßerß ab. 

Die garbe beß SJlieberfcblagß ober beß »obenfageß gebt 
nacb «tib nacb auß bem ©cbmärjlicbbraunen inß ©ränlüb* 
braune unb auß biefem iuß »läulicbbraune, bann in ein 
beutlitbereß »lau, nub julegt in ein febr bunlleß »lau äber, 
»aß aber erjl nad) 20» — 25tägigem Slbmafcben erfolgt. 
SJlatt fammelt hierauf ben 9lieberfd)lag auf Xücbern, läßt ihn 
abtroyfen unb jertbeilt ihn in Keine Waffen , bie mau trocfnet 
unb bann tn ben JTpanbel bringt. Daß fo bereitete »erlint 
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blau ijl ein ©tmenge »on eifenblaufaurem Gifeno*9b 
(reinem SSerlinerblau) mit Sbonerbe. *) 

ffitun man baß Serlinerblau lange 3eit ber Suft außfefct, 
fo rcirb «3 burd) bie 8Birfung beß ©auerjloffeß »erdnbert unb 
feine garbe geht inß ©rtlne Aber. 

©ß ijl rceber im SLBaffer, noch im SHlfohol auflbßlich. 
9Benn man eß mit äßenber dfalii, SJlatron* ober .Ralfaufs 
Ibfung behanbelt, fo rcirb eß jerfegt; baß Sllfali »erbinbet ffch 
mit ber (Jifenblaufäure unb baß ©ifenoipb rcirb (nebjl bem 
grbßten £h*d ber 2b»«f r bC/ rcenn foldje eorhanben mar) 
außgefchieben. älmmoniaf rcirft nach nnb nad) eben fo. 35on 
»erbunnten ©Auren mirb eß in ber Jlälte nicht angegriffen. 

©ebr bäuffg werben baumwollene ^tuge mit Serlinerblau 
lichtblau gefärbt, unb jrcar auf bie 2lrt, baß man biefe ©ubs 
ffanj auf ihnen erzeugt ; mau tränft nämlid) bie 3^9« mit 
einer Sluflbfung »oh effigfaurem ©ifen, trocfnet ffe an ber Suft 
(mobei bie(?jfigfäure »erbuujlet unb ©ifenorijb auf ihnen juräcf» 
bleibt), unb jieljt fie bann burch eine üluflbfung eon eifen* 
blanfaurem Jlali, melche mit etmaß ©chrcefelfäure »erfegt 
morben iff. Severe glAfffgfeit ijl a!ß eine 2luflbfung »on 
©ifenblaufäure, gemifdjtmitfchmefelfauremÄaliju betrachten; 
inbem ftd> bie ©ifenblaufäure mit bem auf ben beugen bes 
fejligten eifenqrt>b »erbinbet, entfleht bann bie blaue garbe 
auf ben 3*«gen. 

3fn ben dlattunbrucfereien rcirb baß Serlinerblau fehr 
häufig a Iß Safelfarbe benuht. biefem ^rcecf rilhrt 
man entrceber: 

5 «Pfunb gepul»erteß läuflicheß »erlinerblau mit 6<pfunb 
©aljfäure an, 

feijt bem Gemenge nach 24 ©tunben 4 9>fuub SSaffer ju unb 
bercahrt eß bann in »erfchloffenen ©efäßen auf; ober: 
man bereitet fid) teigartigeß »erlinerblau burd) unmittelbare 
gällung , inbem man cine2luflofung »on 10 *)>funb »lutlaugen* 



*) eine fchr auofu&rlidje »efcbreibnng ber fabrifmajngcn Bereitung 
beß »erlinerblau fx'nbct man im <polpte<hnifd)en Journal (1856), 
25i\ LXl, e. 453. 
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falj mit einer geeigneten gifenauflbfung »erfe^t; leitete erhält 
man , wenn man eine Sluflbfung »on 4 spfunb (?ifeneitriol mit 
einer folgen »on 5% *Pfunb <Sifen»itriol , bie aber jur ßrpbas 
tion beß Sifenß mit ©alpeterfäure gefocßt mürbe, »ermifcht. 
Der blaue Dlieberfchlag wirb gut außgefüßt unb bann unmittel* 
bar ju ben 2afelfarbett »ermenbef. 

©oll bie blaue S£afelfarbe auf 23bben befeßigt werben, bie 
ßd& äfcen Iaffen, j. S3. roßgelben, mit Sifenorpb bargeßellten, 
ober braunen, auß Sölauganorpb befleljenben , fo »erfel-jt man 
baß mit ©tärfe gefochte SSerlinerblau mit ber nbtbigen SDfenge 
falifaurem 3innorpbul. 3« biefem galle barf aber fein 93or* 
ratb »on ber Erucffarbe bereitet werben, weil burch baß 3tnn» 
falj baß Serlinerblau beßovpbirt unb weiß gemad;t (in eifen* 
blaufaureß fififenorpbul »erwanbelt) wirb. 

(Jifenblaufaureß Äali erhalt man, wenn man 
reineß SSerlinerblau mir einer Sluflbfung »on Sle^fali fod)t unb 
bie filtrirte gldfßgfeir jur jfrpßallifation abbampfr. Eie Jlrps 
ffatle biiben gelbe sparallelopipeba ober ööiSrfef, Ibfen ßd) (eicht 
in 4 21). falten Sffiafierß auf unb befielen auß: (Jifenblaufäure 
47,6, äfali 42,4, Ißafler 10. 

©o wie baß eifenblaufaure .Kali in (?ifenorpbulfaljen einen 
weißen unb in Sifenorpbfaljen einen blauen Otieberfdßag ber« 1 
»orbringt, fällt eß auch bie meißen anberen SiJietallfalje. 
Äupferfalje geben bamit eiuen fchbn rotl)braunen Weber* 
fchlag »on eifenblaufaurem .ftupferorpb. Eiefe SBerbinbung 
fann man aud) auf Saumwolljeugen befeßigen , unb jwar 
folgenbermaßen: 

ÜJian bebrucft baß SOiußer mit einer Sluflbfung »on frifd) 
gefälltem Äupferorpb in folßenfaurem Slmtnotiiaf, welche mit 
2ragant oerbicft worben iß, auf bie 3*ugc au f »mb imfpelt ße 
gleich nad) bem Slbtrocfnen burd) eineSluflbfung »on eifenblau* 
faurem Äali; ober man tränft bie ffiaare jueor mit eifenblau* 
faurem Äali unb brucft (Ktnad) baß Tupfer* Slmmoniaf auf 
bie tiugirten ©teilen auf unb waßht bie SBaare nach 
24 ©tunbeu im gltiffe auß. 
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QJrt. 8. Ü3on ben tbromfanren ©aljen (Chromates). 

@htomfaureß J?ali. 9l.eutraleß ober gelbe« dfronts 
faureß ätalt fri?ftaUifirt in rhomboibalen Ertönten unb enthält 
auf 100 €^romfdure 92,3 Äali. — ©aureß ober rot beß 
c&rontfaureß dfali frpftalliftrt in oierfeitigen fprißmen unb 
bient tt>ie baß »orbergebenbe jur Sarjlellung beß djrontfauren 
93leieß ; eß entölt auf 100 G&romfäure 46,2 Jtali. 

(Ebromfaureß SSIei. a) Oieutraleß. (?ß bat eine 
f#bne gelbe garbe, i(t in SEBaffer ttnauflbßlid), Ibf’t ftct> aber 
in ben 3Jltalien »ollffänblg auf; ®d)»efelfäure unb ©aljfdure 
jerfeijen eö , inbem fte fd>n?efelfaureß ober faljfaureß 2)lei ers 
jeugen. gur bie Saufereien bereitet man eß, inbem man 
eine öluflbfung oon 19 2beiten S3leijud?er in 100 SbeiJen 
SBaffer mit einer SHufibfung »on 10 £beüen neutralem d)roms 
faurem Hali in eben fo t>iel UBaffcr nieberfdjlägt. Ser ^lieber* 
fdjlag »irb außge»afd)en , auf einem gilter gefammelt unb 
alß £eig jur Bereitung eon Slafelfarben aufbe»abrt. 2Benn 
man geuge mit einer Siuflofung oon bajtfd) efftgfaurem 93Iei 
tränft unb na# bem £rocfnen bur# eine SHuflbfung oon faurem 
djromfaurem Hali paffirt, fo befefligt ftd) biefeß ©alj auf bens 
felbett unb fiellt eine febr angenehme garbe bar. Siefeß 
SBletfalj befiebtauß: (Jbromfäure 31,7, S3Ieton>b 68,3. — 
b) 23 a f i f d) e ß. Saß baftfd) ebromfaure 23lei ifi orangefarbig 
unb in Sßaffer unauflbßli#. Um eß $u erhalten, fd)lägt mau 
eine SMuflbfung oon baftf# efftgfaurem 58lei mit einer 21ufs 
Ibfung oon eferomfaurem Halt nieber unb fodjt bann ben 
orangefarbigen 9iieberf#lag mit Halfmaffer. 6r »irb hitrauf 
außgemafdjen unb alß Srangepafla in bett Snicfereien 
»erroenbet. Jpauptfädtlid) benuljt man biefelbe ju Safelorange 
auf manganbrautie S3bben. äßentt man 3< u 9 e » »eldje auf 
angegebene Stßeife mit d)romfaurem Sölei gelb gefärbt »orbett 
jtttb, bur# fo#enbeß Halftoaffer pafftrt; fo »erben fte 
orange, inbem baß Halftoaffer bem #romfauren 25Iei (Ebrotn* 
fäure entjieht unb eß in baftfd;eß ©alj oermanbelt; brueft matt 
auf 3 eu 8 f » bie fo orange gefärbt »orbett ftnb, eine ©äure 
auf, fo »erben fte baburd; »über gelb, inbem ein Shtil beß 
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23leiorpbfl non bet ©äure gefertigt mieb. Da« baftfd> 
cöromfaure SSIet beffeljt au« 18,84 Gbromfiure unb 81,16 
SMeiorpb. 

21 rt. 9. Ölrfenidjtfaurc unb «rfeniffaure ©alje. 

Qlrfenidjtfaureö JCali bereitet man in ben garte* 
reien unb Drucfereien , inbetn man in einer faufiifdjen Äalü 
lauge »ou 12° 93. mittelfi CFrrotSrmen fo lange geftoßenen 
roetjlen Öfrfenif auflbf t, bi« bie glrtffigfeit fiebrig roirb. SOfau 
gießt fte bann fcon bem ©afj ab unb bampft ft'e jur ©prup«: 
conftßcnj ab. Diefe« ©alj frpflaUiftrt nid)t, jiebt bie 
geud)tigfeit ber £uft ftarf an unb roirft nid;t auf ben garbflojf 
beö Ifrapp«. SÖian benufct e« in ben Äattunbrucfereien ju 
ben Decffarben , inbem man baeon 1 £otb auf bie SJiaaß 
gatbe nimmt ; »ermbge feiner @igenfd;aft bie geucbtigfeit an« 
jujieben, beroirft eö, baß bie ^Rapporte nidjt jeicbnen. 

©aureß arfeniffaurc« Äali. Diefe« ©alj 
fommt im £anbel in uierfeitigen priemen »or, ijt in 3Baffer 
aufloßlid) unb mirb ju ben 5Refer»agen benuijt; e« befiebt 
au«: ölrfeniffäure 15,5, Äali 6 unb 2Baffer 125. 

Oteutrale« arfenif faure« Jfali. ©an erbdlt 
biefe« ©alj, roenn man ben ©äureüberfcbuß be« »orbers 
gebenben mit foblenfaurem Hali neutraliftrt unb bann bie 
gltlfftgfeit ju einer fiebrigen SWaffe abbampft. (?ß enthält 
auf 7,75 ölrfeniffäure 6 Hali. 



innftr« Capitel. 

23on bcm 3d)tt>cfclatfcnif. 

4 

Der ©cfnuefel fann fid) mit bem ölrfenif eerbinben nnb 
gibt bamit jreei ©cbivefeleerbinbungen: ba« Dperment 
(Drpiment, Öluripigment, gelbe« 9iaufd)grlb) unb ba« Sf? es 
algar (iRealgar, rotbe« JRaufdjgelb, ölrfenifrubiu). 

Da« Dperment finbet man in ber Olatur in Ungarn, 
©icbenbärgen, ©ecrgien, in ber ößalladjei, in SRatolien zc. 
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Cfß ift feft, beftfet, eine fcb&ne citrongelbe garbe, ifl gefcfcmacf 5 
unb gerucbloß unb »on blumiger ©tructur. 

Cß ift leichter fcbmeljbar alß ber 21rfenif , unb wenn 
eß gefcbmoljen ift, fo verflüchtigt eß fleh halb. 2Benn man 
tß in Serübrung mit ber Suft ober mit ©auerftojfgaß erbiet, 
fo »ermanbelt eß fleh in fcbmefligfaureß ©aß anb in roeißeß 
Slrfeniforpb. Cß ift in SSÖaffer unaufl'oßlich ; inSleljammoniaf 
Ibf’t tß fleh aber aaf. 

Da eß febr begierig ben ©auerfloff an füfl ju jieben ' 
fucht, fo menbet man eß jur Deßorpbation beß 3nbrgß an, 
am ihn in SMlfalien auflbßlicb ju mad)en. Die concentrirte 
Siufibfung beffelben in Slmmoniaf braucht man, um bie 
2Bolle, ©eibe unb bie Saummolle fcbbn gelb ju färben. 2Benn 
man nämlid) ein ^eug mit ber SHuflbfung von Operment in 
Sle^ammoniaf tränft unb ber £uft außfegt, fo verbunfiet baß 
Slmmoniaf unb läßt baß Operment in ben gafern jurikf. 

Daß Operment ift febr giftig, unb man muß baber febr 
»orfichtig fepn , menn mau eß päloern miß. 

Daß Siealgar enthält meniger unb mehr 3lr; 

feuif alß baß Operment. @ß bilbet orangerotbe SWafTen, 
bat feinen merflitben @efd;macf unb ift bocb febr giftig. Cß 
ift viel leichtflüfflger alß ber Slrfenif, unb fd;miljt fogar 
leichter alß baß Operment. Qß jiel)t, mie biefeß letztere, ben 
©auerfloff fiarf an, unb bient baber eben fo $ur Deßorpbalion 
beß 3nbigß. £Dian finbet eß in ber Sähe »on Sultanen, in 
China, Siebenbürgen, ©achfen, Sbbmen it. 

S?an bereitet fomobl baß Operment alß baß JRealgar 
auch in ben chemifchen Laboratorien , menbrt aber gembhnlid; 
nur bie natürlichen Serbinbungen beß SJrfenifß mit 
©cbroefel an. 
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&fd)0tes Capitel. 

öon ben Gehlen im SHIgemcinen unb vptt einigen fetten 
Ceftlen inöbcfonbece. 

Unter bem Flamen D e hl »erpeht man mehr ober weniger 
flüffige, in Sßaffer unauflbSliche, eerbrennlicbe .fibrper, welche 
beim ©erbrennen eine lebhafte glamme bilben. 

9)ian unterfcheibet jivei 2irten berfelben, bie nicht 
flüchtigen unb bie flüchtigen, eine für bie nicbfpücb» 
tigen £>ehle charofteriflifche ©igenfehaft ifl bie, baß fte ftch 
burch ©inwirfttng beS geiierS nicht leicht unb nicht ohne »er» 
änbert ju »erben, in Dämpfe »erwanbeln, unb baburch unter» 
fcheiben fte ftch oon ben flüchtigen Gehlen. 

Sie nichtflüchtigen Gehle nannte man ehemals fette 
Gehle, »eil fte ftch fett anfühlen unb gewbhnlich einen 
milben ©efehmaef heftigen; man gab ihnen auch bett ©amen 
auSgepreßte Gehle, »eil man fte burch SluSpreffen ber 
©amen, bergrüchte, unb überhaupt jener *Pflanjentbeile er» 
hält , welche fte enthalten. 

Daß nichtflüchtige Gehl ifl baS einjige , welches man in 
ber gärbefunfl anwenbet, *) unb »ir höben folglich nur non 
biefem h«t ju fprechen. ©S ifl, ba eS aus ben «ppanjen 
burch 2luSpreffett gewonnen wirb, immer mit einigen frem» 
ben Sttbpanjen, unb »orjüglich mit Schleim, unb für» 
benber ÜJiaterie oermifcht ober oerbunben. Gft fcheiben 
ftch biefe Jiörper unb »orjüglich ber legrere, nach ®er» 
lauf einer gewiffen 3eit t»on felbfl aus ber bhligett glüf» 
flgfeit ob, unb jttlegt fegt ftch auch ber gummiartige Schleim 
ju ©eben. 

DaS nichtpüchtige Gehl ifl gewbhnlich eine etwas biefe 
ober fiebrige glüfftgfeit, welche an bem ©laS anflebenbe 



*) 9Jiit atuenahme beS (flüchtigen) S£rrpenrl)incblS, beffen man fidj 
jum Oicintgcn ber türfifdjreti) gefärbten (lalliccS bebient, rcenn 
foldje fettige €teOen baten, welche ber J;crrorbringung eines 
reinen 2ä>eijj in brr Cblorfait = Aiipe binberltcb fmb. 2). 
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©treffen bllbet; eS heftet einen milbeu ober faben ©efehmaef, 
ber juweilen etwas tyxb unb bem ©efehmaef ber «Pflanje 
ähnlich ifl, auS welcher eS gewonnen würbe; es heftet feinen 
ihm eigenen ©eruch, oft i(t es aber mit bem ©eruche beS ©as 
men«, ber baffelbe liefert, gefd?wängert. 

Das nichtflüchtige Debl i(l beinahe nie farbloS; bfterS 
heftet es eine grünliche ober gelbliche garbe. SS i|l im 21H* 
gemeinen leichter als baS SBaffer, auf beffen Oberfläche eS 
fchwimmt. Die fpeciftfthe ©djwere beffelben i(l, für baS 
üein&bf 0,9403 unb für baS £5ltt>en&f>l 0,9153 , bte fpecififche 
Schwere eines gleichen Volumens ffiajfer als 1 angenommen. 

DaS nichfßücbtige Dehl friert, wenn man eS ber äfälte 
auSfe$t, unb erhalt burch bie Jtälte eine fefle unb fbrnige 
©eflalt; biefe Scgenfchaft i(t aber bei »erfchiebenen 2Jrten 
betreiben fehr »erfchieben. SS gibt einige Dehle, welche bei 
5 ober 6° ober bem Vullpunft beS Thermometers gerinnen, 
anbere hingegen, welche nur bei 10 — 11° unter bemfelben 
gefrieren; es gibt fogar einige, welche burch bie Äälte nie 
feft werben. 9J?an benierft im Allgemeinen, baß biejenigen 
Dehle, welche am fchnetljfen gerinnen, wie baS Dlioen&hl/ 
am wenigjlen bem Verberben unterworfen ftnb, unb baß bie* 
jenigen hingegen, welche fehr fchwer gefrieren, leichter »ers 
berbeit unb ranjig werben. 

DaS nidjtßüchtige Dehl oerflüchtigt ftch, wenn man es 
bem geuer auSfefct, nicht eher, als bis eS focht, unb beßs , 

wegen gab man ihm auch ben Vamen nicht flüchtiges 
£> e h l (ftreS Dehl). Seim Verflüchtigen oeränbert ftch baS 
Dehl unb trachtet jtd) $u jerfegen. 

Die Srfcheinungen, welche bei ber Verbrennung beS 
DehleS , wenn eS in Verührung mit ber £uft erbiet wirb, 
©tatt ha&en, jinb beinahe biefelben, welche man bei ber 
Verflüchtigung wahrnimmt; nur gefchieht bie ^eefehung 
fchneller unb »ollfommener. SWan weiß, baß ber in ben 
Sampen angebrachte Docht baju bient, baS Debl nach unb 
nach in Dampf ju oerwanbeln; baß bei ben 2Jrga nb’fhen 
2ampen, ober bei ben 3 u 0l ara P en , inbem man öeiT" 
Docht freiSfhrmig macht unb benfelben mit einem hoppelten 
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Euftflrom umgibt, babei ben 3«9 ber Suft burh eine Sfrt 
glifernen ©hoeufteinß , welcher ben Socbt umgibt, ftcfterr, 
unb »orjüglicb inbem man ben ßanal an bem £>tte verengert, 
an welchem baß <?nbe beß Sodjteß gewbbnlicb ben 9tau<h gibt, 
bie Verbrennung beß Sebleß ebne Vergleich oolllommener unb 
fhneßer, bie glarnme glinjenber wirb, unb ber Slauh unb 
ber ©eruh beinabe null ftnb, weil fowobl ber eine, alß ber 
anbere ganj jertfbrt wirb. 

2Benn man baß nicbtflitcbtige £>ebl, ebne eß ju erbten, 
ber £uft außfe^t, fo wirb eß nach unb nach bief, fejt, trübe, 
weiß , Ibrnig , unb befommt bie (üonjtfienj ober baß Slnfeben 
non Saig ober Sffiacbß. 

Saß nihtfliShtige Sebl uerbtnbet (ich nicht mit ber 
Äoble; bie Äobie bient aber, wenn man Sebl bureb bieftlbe 
filtrirt , jitm Steinigen unb »leihen beß Sebleß. 

Sie ättetaßorpbe baben eine febr außgejeihnete 5Birlung 
auf bie nicbtfliJcbtigen Seble; mithilfe ber aßirme Ibft ft<h 
ein Sbeil beß Drtjbeß in bem Sebl auf unb gibt bemfelben 
gonftflenj; ein anberer Sbeil beß Srpbeß febeint bemfelben 
©auerfloff abjutreten, waß bie Gonftjienj ebenfallß noch »er* 
mebrt. Sie auf biefe SBeife bebanbelten £>rl)le werben g es 
lohte Seble genannt; man bebanbelt fo baß Sein&bl* 
um mit bemfelben unb mit febr troefenem uub gepüloertera 
Sbon einen Äitt ju bilben, welchen man ben fetten .Ritt 
nennt, ben man jum Verlitten »on ©rfißen anwettbet, auß 
weihen man »erfhiebene luftartige glüfjtgfeiten ober ©afe, 
unb unter anberen auch baß @blor, welcheß man jum »leihe» 
beß glahfeß» beß Jpanfeß unb ber »aumwoße brauht, entwicfelt. 

SOian Idßt ju biefem -intet ein spfunb Seinöbl mit anbert« 
halb llnjen febr fein gepüloerter »leigldfte in einem eifernen 
Sopfe, ber wenigflenß noh einmal fo t>iel faffen lann, alß bie 
angewenbeten ©ubjlanjen betragen, foeben. SBenn baß 
Debl fhwarj ju werben anfingt unb etwaß biefer geworben 
ifl, fo bbrt man auf ju lohen, Idßt eß außldblen uub giejjt 
biefeß gelohte ge in b bl in ein irbeneß ©efdß, welheß 
man an einen ldf)len £>rt fleßt. 

Um ben fetten dlitt ju bereiten , bringt man in einen 
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ÜBbrfer »on ©ußeifen eine beflimmte SJienge febr fetten, febr 
trocfenen unb febr fein gepuleerten Stbon, unb gießt barauf 
eine hinlängliche SOienge gefocbteß £einbbl, um eine 2Irt Steig 
barauß biiben ju fbnnen; biefeu Steig flhlägt man mit bem 
©tbßel einige ©tunben, wobei man etwaß £5ebl, wenn bet 
Steig ju trocfen fepn follte, ober etwaß Stbon jufefct, wenn 
er ju weich ifl ; man fährt bann fo lange fort mit bem ©tbßel 
ju flößen, biß man ben Steig in berJ£>anb breben fann, ebne 
baß er anHebt. 9ß?an, nimmt bann ben Steig auß bem SDibrfer 
berauß, rollt ibn ju ßplinbern unb bewahrt ibn in ge&bttem 
Pergament auf, um baß Slußtrocfnen beffelben ju »erbinbern. 

25 aß ffiaffer wirft nicht auf bie nichtfläcbtigen £5eble. 
fflenn man fie mit biefer gliSfflgfeit fchättelt, fo »erben fle 
trdbe, weißlich unb bilben etneSllrtoon raulfion. ©aß 2Bajfer 
Ibft einen Stbeil »breß gummigen ©chleimeß auf unb begdnfligt 
bie Strennung »on ber färbenben SKaterie. 5J?an bebient fleh 
biefeß SWittelß, um bie £>eble ju reinigen unb fle leichter »er* 
brennlicb ju machen. 25 ie concentrirten ©äuren jei-fe^en bie 
Deble. ©ie SHlfalien wirfen febr flarf auf bie nichtflflchtigen 
©eble. SWit ben meiflen nichtflflchtigen ©eljlen unb einer 
döenben concentrirten Natronlauge erhält man , mit #iHfe ber 
5Bärme, einen jufammengefehten Äbrper, ben man ©eife 
nennt unb welcher jugteich fefl ifl; wenn man Kalilauge ans 
»enbet, erhält man nur eine weiche ©eife. 

©ie nichtflächtigen £>eble jerfallen in jwei Slrten, 
nämlich: in bie fetten, unb in jene, welche außtroefnen. 

©ie fetten ©elfle gerinnen in ber Äälte mehr ober minber 
flhnell, werben an ber £uft nur febr langfam bidf unb »er; 
wanbeln fleh nur äußerfl langfam in Staig. 

©olche ©tbl< flnb baß ©lioen;, SNanbels, Nepßs unb 
Seinbbl. 

©aß Dli&en&bl, baß einjige, welcheß man beutjutage 
in ber gärbefunfl anwenbet, ifl auch baß efnjigc, welcheß 
mau auß bem gleifche, welcheß ben ^ern umgibt, ober auß 
einer 2lrt ©chale befommt. ?D?an unterfcheibet brei ©orten 
baeon: bie erfle ifl baß 3ungfernbbl, welcheß man falt 
auß ben ungegobrnen £>li»en preßt. @ß fyat eine griinliche 
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gar&« unb fc^nt<cft ftarf na* b<r gru*t, au« met*er man 
eß erhielt ; tiefe« ffl baß beffe jutn 3mi*ten ber Speffnt. 
2 >ie jroeite ©orte ifl baß gern &b*tli*e Dli»enbbl; biefe« 
ifl baßjenige, mel*eß man auß ben Dliöentrübern , roel*e 
baß 3ungfernt>bl gaben, na*bem man fi< mit fo*enbem 
«Baffer übergoffen, außprefft. Die britte ©orte ift jene, 
mel*e man auß ben gegobrnen Dlieen gewinnt. SDian bebient 
ft* berfelben nur $ur Bereitung ber ©eife, unb biefem Debl 
gibt man au* in ben gürbereien jur > 3 uri*tung ber Seifen« 
büber, mel*e man bei bem £ürfif*rotbf<irben ber SSaummoHe 
brau*t, ben 93 or$ug. Diefeß Debl enthält t>iel 9 )flanjens 
f*leim, unb baß 3uttgfernbbl unb felbft baß gerobbnlt*e 
Dlieenbbl wären alfo minber taugli*. *) 

SDlan muß barauf beba*t fepn , biefe« £>ebl an einem 
filblen Drt aufjuberoabren, um ju »erbinbern, baß bieSäbrung, 
roel*e bei einem gewiffen ©rabe »on ÖBärme eintreten mürbe, 
ben f*Ieimigen ©toff ni*t jerffbrt. 

Daß Dlfuen&bl gefriert bei 8 ©rab 9 t. über bem 9 JuH« 
punlt; biefe < 5 igenf*aft fann mit ba$u bienen, um eß »on 
anbern Deblen , ober »on bem mit anbern fetten Debfen »ers 
mif*ten £)li»enbbl ju unterf*eioen. Um baß Dlioenbbl für 
bie SSeijen jur 5 £ürfif*rotbfärberei ju prüfen, »erfahre man 
folgenbermaßen: 

Sftan nehme bem ©emi*te na* 36 — 40 Steile 0»te 
©obalauge eon 1%, 1%, 1% ©rab am Aräometer, unb 
gieße biefe {äuge auf einen 2beil beß ju unterfu*enben 
Debleß; baß -Debl bilbet, inbem eß ft* mit ber ©oba »er« 



*) Daß burcb ben *anbe! über granfrett* bejogene Huile tournante 
qualiftcirt ficb um aflerbeflen ju ben fogenannten fafif*ert OebU 
beijen in bet Stürfifcbrotbfärberei. <?ß iß jeber anbern Oeblforte 
«orjujieben. Huile tournante ifl ein febleitnigeß Oiioenobl ber 
britten freffimg. Die pon ber erflen unb jroeiten 3iußpre([ung 
übrig gebliebenen Clioentrüber werben aufgefcbidjtct unb biefe 
Raufen fo lange ficben gelaffen, biß ftc ficb erwärmen unb tn 
©dbrung übergeben, worauf fie wieber auf jDebl benußt werben. 
Dieieß eigentlicbe gabrifbbl wirb auß Kalabrien über Warfeiüe, 
ben iontföen 3nfeln, Stuniß u. f, w. bejogen. ®. 
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Blnbet, fogleich etn (ehr fch'on roetpeS unb fe^r fchaumigeß 
Seifenbab. 3Dte|cö Sab giege man hfterß um, bamit bie 
Serhinbung eollfommen gefchieht; batm Iaffe man eß fleh 
feljen, unb wenn baß Sab nad) 5 — 6 ©tunben ganj 
gleichartig utib ohne glocfen bleibt, menit baß £)el)l fid) 
nid;t »ou ber Sauge trennt unb nicht auf bie ©berflädje 
fommt, fo fann man barauß fd;ließen, bag baß ©ebl bie 
gebbrigen (Jigenfdjaften beflißt. 3'« entgegengefeljten gall 
märe eß gemig, baß baß ©lioen&hl mit einer beflimmten 
SOfenge »on anberen fetten ©eblen, meldje |t<h nicht fo leicht 
mit ber Sauge eerbinben (bie, mie man hiev ooraußfeljr, 
felbfl oon guter Sefdjaffenbeit i(I), gemifd;t ift. ©er ©rab 
ber Sauge, bie man anroenben foü, hängt oon ber Qualität 
beß ©ebleß ab, unb man fann ihn nur burch einen Serfuch 
beffimmen. *) 

©ie jmeite 2lrt ber nichtflüchtigen ©efjfe begreift bie* 
jenigen, meldet oertrocfnen, b. h* bie ©igenfchafr be* 
ft^en, an ber Suft trocfen $u merben, roobei fte bie ©urd)* 
fichtigfeit behalfen , ohne bie ßonfiftenj unb baß 2lnfehen 
beß £a(geß unb beß 2Bachfeß anjunehmen; in ber Jtälte 



•) SMefe Unterfuchung gefchieht letber höchft feiten. Jaft jebeß Jag 
Öeljl, baß ntan erhält, erforbert eine in ber ©tärfe abroeicbenbe 
Sauge, um mit ihr eine weife fcbäumenbe Jlüffigfeit ju hilben, 
bie nach 24 ©tunben fein Öehl außfcbeibet. Unfere iürfif*roil) ; 
färhcr fönuen baß Gehl ju ber ©tärfe ber ju ncljmenben .Sali* 
lauge auf folgenbe Qlrt prebiren : (?ß werben G ©läfer genommen 
unb in jebeß l <Pfunb SBajfer gethan, baß vorher burch .Soeben 
mit etwaß ©eife von Äalf gereinigt worben ift. 3« baß mit 
9Jr. l hejeiebnete tljue man l Quentchen ^otafebe, in baß mit , 
9ir. 2 iV s Quentchen, in baß mit 9Jr. 5 i 2 / s , in baß mit 
9*r. 4 2 Quentchen, in baß mit 9tr. 5 2 * 3 Quentchen unb in 
baß mit 9er. 6 hejeiebnete 2 2 / 3 Quentchen ipotafebe. SOTan rührt 
bie ipotafche öfteres um, unb wenn fie jergangen ift, giegt man 
in jebeß ©laß l Soth beß jur Seihe beflimmten Oehlß, rührt 
jebeß gut um unb leigt eß über 9?acht flehen. ^Dasjenige, wclcheß 
obige Gigenfcfaaften unveränbert beibehaltcn hat, bietet baß 93er; 
hältnig bar, welcheß man ju nehmen hat, um eine vollfommene 
öhli 9 : alfalifche Seihe barjuflellen. ®. 

SBitalib Sävbeßitch. II. Stuft. 9 
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nicht ju gerinnen unb nicht fefl ju »erben; unb ettblich 
mit ben 2llfalien ppotafche unb ©oba) nicht fo leicht ©eifen 
jn bilben. %tnt £)ehle, »eiche an ber fuft vertroefnen, 
fcheinen reeniger ©chleirn ju enthalten, alß bie fetten Cehle. 
3u biefer ©attung gehbren baß Seinbhl, baß Olußbhl, baß 
JRepßbhl unb baß .jpanfbhl. Eiefe £>ehle »erben nicht junt 
gerben ange»enbet. 

Einige gdrber haben eß »erfucht, einige anbere fette 
Eehle an bie ©teile beß Elreenbhleß §ur Bereitung ber 
Seiten fiJr baß Mrfifchroth ju felgen; biefer 93erfuch gelang 
ihnen aber nicht. Et'e garbe beß XiJrfifchrotb »arb immer 
minfcer bauerhaft unb minber fchbn. 

Eaß Slivenbhl liefert mit ben 2ll?alien nebfl bem 
SWanbelbhl bie feflefle ©eife. SD?it */ u einer falpeterfauren 
ßuecffilberauflbfung von 38° ®anme (bie man mit 6 Jheilen 
üuecfftlber unb 7 Eh- ©alpeterfaure bereitet), hübet baß 
Elivenbhl im SBinter fdjon in j»ei unb im ©ommer in acht 
©tunbenein geflehenbeß ©emifch, redhrenb baß SMohnbhl 
bamir, hiß auf einen geringen SJlieberfchlag, flilfjtg hleibt. 

Gh*»reul unb Sraconnot haben gejeigt, baß fo»ohl 
bie Eehle alß bie gette auß j»ei verriebenen ©ubjlanjen in 
verfebiebenen SSerhältniffen jufammengefeht ftnb; bie eine ifl 
fefl unb von ber ßonftjlenj beß lalgeß , unb »urbe beßreegen 
auch @ t e a r i n genannt , von bem grie<hif<htn SBorte © t e a r 
(Zalg); bie anbere ifl fliifftg »ie £>ehl unb erhielt ben Dlamen 
Sla in, von bem griechifchen 2Borte eiai'on (Eehl.) 



^‘iebenteo Capitel. 

2Jon ben Seifen. 

Eie ©eifen entflehen bei ©ehanblung berßehle unb gette 
mit Mafien unb StBajfer ; babei verreanbeln jtch jene hauptfdchlieh 
in Salgfaure unb £>ehlf4ure, fo baß bie ©eifenauß talgfaurem 
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.unb bhffaurem Sllfali in Serbinbutig mit einer gewiflen Sftengt 
SBaffer befielen. Die mit Station bereiteten ©eifen fmb 
hart, bie mitjfali bereiteten hingegen reeich. 

9(rt. t. Seifen mit Sobabaftß, ober barte Seifen. 

Diefe SIrfen t>on ©eifen entliehen burch bie ©imvirfung 
beß «(jenben Statronß auf ein nicht flilchtigeßDehl (Dlisenbhl), 
Xalg ober gett. 

Sticht alle fetten Jtbrper jtnb in gleichem ©rabe geeignet, mit 
ber äijenben ©obalauge ©eife ju bilben. Sflan fann in biefer 
J£>inftcht folgenbe ©rbnung auffteUen : 1 ) baß Dlioenbhl unb baß 
filße SWanbelbhl ; 2) ber Xafg, baß gett, bie Sutter, baß Stoß fett ; 
3)SRepßbhl oen SBinter? unb ©ommerrdbfen; 4) baß Suchen» 
unbSOtohnbhl: man muß biefe beiben£>ehle aber mit Dlioenbbl 
ober gett mengen, um fefte ©eifen ju befommen; 5) ber 
gifchthran; 6) baß ^»anfbhl; 7) baß Stuß» unb Seinbhl; biefe 
brei letzteren Dehle geben immer nur teigige, fette unb bbtige 
©eifen. 

3fn granfreich, Italien unb ©panien bebient man (ich 
beinahe nur beß Dlioenbbleß, um bie ©oba in ©eife ju »er» 
manbeln; in Deutfchlanb unb ©nglanb hingegen nur beß 
Xalgeß unb getteß. 

3fn bengärhereien unb Drucfereien wirb nur bie £>li#en» 
bhtfeife angeroanbt; bei ber Sereitung berfelben »erführt 
man auf folgenbe 2Beife: 

SStan »erfchajft ftch juerft äfjenbe ©obalaugen ton 
verfchiebenen ©raben, »on 25 biß 10 unb fogar 5 ©rab nach 
Saume’ß Slräometer. 

Die fchmäch(te Sauge bringt man in einen großen Jfeffel, 
an beffen Soben eine tlbjugßrbhre angebracht i(i ; man gießt 
nach unb nach eine befiimmte SDteuge £>el)l in benfelbett unb 
erbiljt baß ©emenge biß jum .Rochen; bie ©eifenbilbung 
fangt bann au, unb bie gldfjtgfeit gleicht einer ßraulfion. 
SJtan fefer nun nach unb nach eon ber fchtvachen Sauge unb 
bem Deljl ju, unb »erfahrt fo, baß bie SOtajfe immer gehbrig 
teigig, b. h- fo ift, baß f*d> roeber Sauge am Soben beß 
Äejfelß, noch £>ehi auf ber DberfhSche ber gliifftgfeit btfinbet. 

9 * 



S 
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Sn tiefem •Wtyunft entert bie Seife dberfchdfftgeß Debf; matt 
fegt ttun nad) unb nad) juerß Sauge »on 10 unb bann »on 
20 ober 25 ©rab ju, unb wenn bie Selfenbilbuug »ollfommen 
gefd>efjen ift, fo trennt ftcb bie Seife »on ber gfilfflgfeit unb 
begibt f»d? auf bie Dberfläche. Dann t>brt man auf, fie ju 
erdigen , unb Idßt burch bie Slbjugßrbbre alle gldfftgfeit ab* 
fließen. Um gewiß jtt fet)n, baß baß £>ebl mit Soba gefdttigt 
ifl, gibt man eine neue SDienge ßarfe Sauge in ben Äeffel unb 
läßt eß neuerbingß fochen, biß bie Seife fleh jum jweiten 
SWal »on ber gldfftgfeit trennt, »ou ber man fie be freit, in* 
bem man bie 2lbjugßr&bre öffnet. 

Die Seife, welche man auf biefe SBeife erhält, ifl 
fchwärjlicb-'bunfetblau unb enthält 16 *procent SBaffer. Die 
garbe berfeiben rdhrt non einigen fremben Subjianjen , unb 
»orjdglicb »on ©ifenorpb unb Thonerbe her. 

SKatt fann biefe Seife aiß auß jwei Seifen jufammen* 
gefegt betrachten; nämlich auß einer weißen unb auß einer 
fchwärjlid; en tbon* unb eifenbaitigen. 

Um bie weiße Seife abjufd)eiben, »erbdunt man bie 
feifenartige SKaffe nach unb nach mit fchwacher Sauge , erbi£t 
fte bann gelinbe unb beeft ben Äefel §u. Die fchwärjlicbe 
Seife fällt halb ju Soben , weil fte bei biefer Temperatur in 
ben fd)roacben Saugen itnauflößlich iß; man trennt hierauf bie 
weiße Seife unb gießt fte in eine 2Irt »on giften ober in bie 
Trocfenfaßen, wo fle burd) baß Slbfdhlen feß wirb. 
Sß?an fegneibet fte enblid) iu Tafeln unb bann in »ier« 
eefige Stdcfe, unb bringt fte unter bem tarnen weiße 
Seife (SDiarfeiller Seife) in ben #nnbel. Sie entbdlt 
45 ^rocent 9Baffer. 

Diefe Seife braucht man bei ber Slbriattopel * ober 
Tdrfifchrothfclrberei. 

ffienn man bie weiße Seife nicht abfebeiben fann, fo 
macht man auß bem ©emenge ber beiben oben angegebenen 
Seifen eine Seife, welche unter bem Kamen marmorirte 
Seife eerfauft wirb. Um biefelbe ju bereiten, fegt man 
ber Seifenmaffe, welche auß weißer unb fchwdrjlicher Seife 
befiebt, nur fo t>ieC fegr fchwache Sobalauge ju, «Iß Jur SHb* 



Digitized by Google 




133 



fcfceibung ber gefärbten ©eife oon ber meißen baju nbthtg iff, 
baß bie beiben ©eifen burd) «ine gemijfe Bewegung , reelle 
man ber Stfaffe mit einer äfrücfe mittbeilt, inbem fte jtd) mit 
einnnber permengen, grbßere ober Heinere Slberit bilben fbntien, 
roe!d;e ‘einer blauen SJfarmorirung auf meinem ©runbe ähnlid) 
ftnb. (JS i(l flar, baß bie Operation mißlingen mürbe, 
menn man juoiel Sauge anroenbete, meil baburd) alle fcbmarje 
©eife auf ben SSoben beß Jfejfelö niebergefcfclagen mürbe. Eie 
marmorirte ©eife enthält nur 30 *))rocenr Sßaffer, alfo bei 
gleichem ©emid>te mehr mirflid)c ©eife, atö bie meiße ©eife. 

Eie ©obafeifen ftnb feß, hart, ungefärbt ober gefärbt, 
fermerer al$ baßüßaffer unboon fd;mad) alfalifdjem ©efdjmacf. 

SBenn man fte ber Suft außfeijt, fo troefnen fte auß, be; 
fonberß mentt bie Suft oft erneuert »irb. 3m reinen foefeettben 
SBajfer Ibfeti fte ftd) fehr leicht auf; mettn man biefeß aber ft# 
abfüblett läßt, fo bilbet bie ©eife eine halbburdjjtchtige ©allerte, 
mel#e beim Srodfenmerben gelblidjmeiße Jrräutcben jeigt. 

Eie ©obafeife Ibft ft d) au#, obfdjott etmaö f#merer, in 
falteni ffiafler auf, menn biefeß rein ifl, b. b* wenn eß feine 
.fialffalje aufgelbft enthält; benn in biefem galle Ibft ft# bie 
©eife mir febr febmer auf unb bilbet äUümpdjen , felbff menn 
baß 2Baffer fteber. 5D?an barf folglid) fein Srunttenmaffer 
jum Siuflbfen ber ©eife nehmen, meil biefe© immer Jtalffalje 
enthält. Eaß GueU>, gluß; ober fRegenroaffer taugt allein ju 
biefem ^meefe. ©o oft man nämlicb ju einer ©eifenattflbfung 
eine 2lttflbfung non einem ©alje feijt, beffen 93aftö mit ber 
Saig; unb -Deßliäure eine unattflbelicbe 93erbinbuttg bilbet, mie 
äfalf, .Kupferoxpb jc., mirb bie ©eife jerfeijt. ©ie mirb 
aud) bureb alle SKineralfänren (©#mefelfäure , ©aljfäure :c.) 
jerfefjt, meil biefe eine grbßere Sermanbtfd;aft jum SJllfali ber 
©eife hoben, al« bie Saig; unb Eehlfättre. *) 



*) Ser weifen ©eife wirb bioweilen betrügrrifdjerwcife eine große 
Stenge üßaffer beigemtfeht (fo baß ße baoon biß 60 'Procent ent; 
halt) ; biefeß iß bei ber fogenannten roarmorirtm ©eife weniger 
ber {fall, bie (|ßd) fleuß 3 C sptetent SßJaffcr (mfne&mm fmtn ; 
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5. J. Seifen mit <potafchebflfid (weiche Seifen, grüne Seifen). 

Die meinen Seifen bereitet man auö ben äternöhlen mit 
ägenbtr sporafefce (.Hali). 

Um bieJtern&ble burd) bie *J)otafd)e inSeifen ju »ermatt« 
betn, »erfährt man auf biefelbe ÜÜeife, tie mir bei ben Seifen 
mit ©obabaftä angegeben haben. 2ßenn alle! £ef)l in ben 
Jfejfel gebracht unb bie Seife (cbmugigmeiß unb unburd)» 
ftd)tig ifl, mäßigt man baß geuer, rührt bie -DZafle befiänbig 
mit große« Spateln um, unb fegt fchärfere fange ju, alß 
man »orher angemenbef hat. Die Seife mirb baburch burch« 
fi«htig, befommt mehr Gonftßenj unb mirb in gäffer gelajfen. 



5td)tee Capitel. 

5Bon ben gcicbcftoffcn überhaupt. 

Die organifcheu firbenben Subfianjen jeigen in Jßinftcbt 
auf ehemifche 53erhältniffe fehr große ©erfchiebenheiten »on 
einanber. einige jttib ertractmflojfjrtiger, anbere hakiger 
9tatur; nod) anbere aber, namentlich ber 3nbigo, jeigen fo 
eigentbämli<hei8crbältniffe,baß man ftemit feiner anbfrn orga« 
nifegen Subfianj vergleichen fann. Dieeinjige gauj allgemeine 
Sigenfchaft berfärbenben Subfianjen ifi bie, baß ihre garbe 
burd) Shlor, fo mie burd) eine hbhere Temperatur, bei 
melcger fte übrigens nod) nicht terfobfeu ober »erbrennen mär< 
ben, fehr häufig aud) febon burd) längere Sinmirfung beß 
Sonnenlichts, unmieberbringlid) jerftbre mirb. Die meißen 



bie @onfumentejt jteben heßhalb bie marmorirte Seife, welche 
ju vielen ^werfen eben fo gut anwenbbar iß, vor. Cd läßt fich 
inbeßen leicht ermitteln, wie viel ÜOaffer btt weife Seife ent= 
hält; matt fchneibet fie nämlich tn Stücfchm unb fegt biefe im 
SDiftrienbabe ber Temperatur bed fochenben Oebld and, bis ße 
nichtd mehr an Gewicht verliert; ber Gcwichtdunterfchieb vor 
unb nach bem Hier fliehe jeigt ihren SSaßergehalt an. 
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9>flanjenfgrben »erben auch burdj fchmeflige Säure gcbfeicfet; 
bieg beruht ober auf ber Gfntflebung einer ungefärbten Ber* 
binbung jmifchen bem garbftoff unb ber Säure, bie ftch 
roteber jerfefcen läßt, fo baß ber garbfloff frei mirb. 



Uenntcs Cnpitel. 

SlUgcmeine ®runbfä^e ber JÄrbcfunft. *) 

©egenftanbe ber gärbefunfl ftnb bie ju färbenben Stoffe 
unb bie #t» färbenben Subflattjcn, burd) melche jene gefärbt 
»erben. 

2BaS bie ju färbenben Stoffe betrifft, fo ftnb biefe 
fämmtlich organifcher Statur unb flammen theilS aus bem 
qjflanjenreid) , theilS auS bem 3lijierreict> ; erftere f bntten 
mir burch bie allgemeine Benennung j^oljfafer, festere 
burch bas SBort tl)ierifd)e gafer bezeichnen. 3 ur *€>oIjs 
fafer gebbrt bie Baummolle, ber J£>anf, ber Sein; jur 
tbierifchen gafer bie üBolle, bie Seibe, bie tljierifcfcen J^äuteJ 
bie Jpoljfafer enthält feinen Sticfftoff, mährenb bie thierifche 
gafer Sticfftoff als mefentlid;ctt Beflanbthci! enthält. 

3m Allgemeinen hat bie Jpeljfafer eine geringere afßnität 
ju ben garbftoffen, als bie thierifdje gafer, »eiche legrere in 
ber Siegel leichter mit benfelben fich nerbinbet unb innigere 
Berbinbungen bilbet. Baummolle läßt ftd> oicl leichter burch 
.firapp fch&n roth färben, als Sßolle, mabrfcbeinlid; au$ bem 
©runbe, roeil ber falbe garbftoff beS ätrappS meniger Steigung 
hat, fich mit ber Jpol$fafer ju »erbinben, als mit ber thierifchen 
gafer. UebrigenS fi'nben hoch auch äuSnahmen in biefer Be* 
jiehuug fiatt, unb SBolle färbt fich J. 93. burd; in SBaffer 
gelbf'te (Jifenorpbfalje meniger Ieid;t als Baummolle. Die mei* 



*) ©tnelin’S Einleitung in bie dbemie (Jtübingen, 1837), $b. II, 
<£. 158t). dheoreul’S allgemeine ibecrte ber Jarbefunjt int 
polptechnifchen 3ournal, Bb. LIV, Q. 58<j uitb 455. 
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jlen gar&ffcffe ftttb crganifdjer 9?atur ; Biete jeboch jtnb nach 
ben ©efeljen ber imorganifdjen Serbinbungen jufammeugefeßr. 

Die Senne fenbet unß eine üftenge serfdjiebeu gefärbter 
Strahlen ju, Bon trelcben man folgenbe fieben unterfebeibet : 
SRctb, Drange, ©elb, ©rün, hellblau, ^nbigblau, Sßiolett; 
baß ©emenge aller biefer Strahlen bringt in unferem 21uge bie 
Empfinbung Bon 2Beiß berBor, unb trenn man burch eine 
fleine Deffttiing bie Sonnenfirablen in ein finfiereß Jimmer 
fallen läßt, fo bilbet jich auf einer betn Sicbtftrabl fenfrecht 
gegenüber gesellten (Ebene ein runbeß Sonnenbilb obnegarben. 
Die oerfchieben gefärbten Sontienfhablen (tub aber oerfchieben 
brechbar unb jmar bie rofben am fcbrcädjfien, bie oioletten 
am flärffiett; man erhalt baher, trenn man fie ftcb burd) ein 
©laßprißma trirflicb bredten läßt, beoor man fte auf ber 
bunfeln SBatib auffängt, ein i it bie Sängen ußgebebnteß 
Sonnenbilb, baß atiß einer fReibe r u tt b e r garbenbilber begeht/ 
berrn jebeß tregen ber ungleichen Sred;barfeit auf eine aubere 
Stelle fällt, unb bie ftcb einanber bebeefett unb baher alle 
Uebergänge oott einer gatbe in bie anbere bnrfiellen. Säßt man 
bagegen baß burch baß ^)rißma in garbenftrablen jerlegte Sicht 
auf ein hinlänglich großeß coneeveß Sinfeitglaß fallen, um bas 
burch biefeß bicergirenbe Sicht in einer geroifien Entfernung 
hinter bem ©laß in ein Söilb }u fammeln, fo fleht man jmar 
noch bie einzelnen garbett, menn man ein treißeß Rapier jroi« 
(eben bem ©laß unb bem fünfte halt, tro fid) baß 58ilb 
betulich jeigt; nähert man aber baß Rapier bem Sereinigungß* 
fünfte ber Strahlen, fo rücfeti bie garben näher an einanber 
unb im 93ereinigungßpunfte finb fte ohllig oermifebt unb 
jeigen ein ganj reineß Sßeiß, ein runbeß toeißeß 
Sonnenbilb. 

Die eigenthümliche gavbe, meldje oerfchiebene Äbrper 
jeigen, unb bie man bie natürliche garbe nennt, hängt 
Bon bem auf fte fallenben Sicht ab; dibrper j. 2}., bie tmß 
am hellen Üageßlichte toeiß erfcheinen, erfd;eineu unß rotb, 
wenn bie untergehenbe Sonne fte befdinnt. Die natürliche 
gatbe ber dlbrpcr i|l bähet feine abfolute, fich immer gleich 
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bleibeube garbe, fonbcrn änbert ß# mit ber Sfatur beg auf bie 
JTorper faüenben Si#teg; wir üerftf^cit barunter bie garbe, 
mit wel#er bie .ftbrper erfd;einen, wenn beheg, bur# bag 
9 )rigma in ßeben garben serlegbareg £agegli#t auf jte füllt. 
SRotb 3 . 23. nennen mir einen ül&rper, ber bie rotben 
Strahlen beg auf ihn auffallenben 2 agegli#teg in unfer 
2 luge jurilcfmirft, bie übrigen »erf#lucft; aber man barf ft# 
tti#t »erflehen, baß ein fol#er ülbrper alle übrigen Straff 
!eu, mit 2 Iugnabme ber rotben, »erf#lucfe, benn fonft müßte 
er 3 . 23. im blauen Sonnenlichte beg (prigma’g ganj bunfel ers 
fd)einen, fofern er in biefemgaüe feine rotben Strahlen jurüefs 
werfen fbnnte, unb bo# alle übrigen abforbirte. 2 Benn baher 
ein .fi&rper mit einer gewiffen garbe erf#eint, fo folgt jwar 
hierauf, baß er biefe garbe »orsugg weife jurüefwerfe, 
aber er wirft bo# au# no# außerbent eine gewiffe SOIenge 
weiße 6 Si#t jurücf. 

9iid)t alle leu#renbett Körper ßrablen wie bie Sonne 
ein in mehrere garben serlegbareg Sicht aug. 3Dag Si#t 3 . 93., 
wel#eg ber mit Äo#fal 3 eingeriebene uub ange 3 Ünbete £)o#t 
einer 2 Beiitgeißlatnpe »on ft# gibt, ifl ein faß gans eins 
farbigeg, gelbeg Si#t. 23etra#tet man eine fol#e glantme 
bur# ein iprignta, fo bemerft man an ihr gar fein fßotb, 
©rün unb 93Iau, fonbern fte 3 eigt neben ber rein gelben garbe 
nur ein fefjr matteg, eioletteg 93ilb, wel#eg faß gar ni#t in 
23etrad)t fomnit. Gritt Slotl), bag gans frei »on ©elb iß, 
wel#eg mithin ni#r fähig iß, gelbe Strahlen surüefjuwerfen, 
erf#eint, »on biefem Sid)te beleihtet, f#wars; ein SKotl), 
bag etwag ang (Selbe grünst, erfdjeint fd)mt#iggelb, aber 
gans ohne 9forb; beheb ©rün, beileg 231an erf#eint grau ober 
geblidjgrau. JDirfe €rf#einungen bemeifen auf bag Gois 
benteße bie 2 lbbüngigfeit ber fogenanuteit natürli#en garben 
ber Übrper »on bent auf fte auffallenben Si#te, unb ang biefer 
Sibbüngigfeit erflürt ft#, warum Jlbrper beim ülersenli#t oft 
gans anberg gefärbt erfd;einen, alg beim £ageglid)t. 

9fi#t bloß bie gefürbteu, fonbern aud) bie weißen 
Jt&rper abfoibfrcn Sid;r, aber fe^teic' abforbiren alle Strahlt» 
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in bem Ber&eiftttiß, in »etebem fte farbtofeö liefet bitben, 
»eibrrnb elftere biejenigen in grbßerer Bienge abforbiren, 
»elcbe in bem Siebt, mit »etebem fte felbft «rfebeinen, 
fehlen. JDiefe SIbforption »on Siebt bat bi« (Jrjeugung »on 
2Bärme ira ©«folge: je mehr Siebt abforbirt »irb, befto 
m«br 2B<Srme »irb «rjeugt, baber febrrarje .fi&rper bureb 
baö Siebt fieb roeit ftürfer als reeiße ertjiben. 

Diejenigen garben, toeleb« einanber gegenfeitig junt 
SBeiß erfe£en, nennt man Srgeinjungöfarben. 2Berben 
j. ©. »on bem bureb baö *J>rißma jerfel^ten Siebt bie 
rotben ©trabten tveggenommen, fo geben bie übrig* 
bleibenben ©trabten bureb ibre Bereinigung mit einanber 
ein bleSuliebeö ©riJn, unb man fagt, 9iotb f ep bie Sr* 
geinjungöfarbe »on ©laulicbgrtln, unb umgefebrr. ©o ift 
feiner Drange bie SrgeJnjungöfarbe »on ©lau , ©riintiebgelb 
»on Biotett, Drangegelb »on 3iibigbtau. Sine Biifcbung 
beö rotben ©trableö mit bem gelben gibt Drange; beö 
blauen mit bem gelben ©riin; beö blauen mit bem rotben, 
bei grbßerer Stenge beö blauen üjnbigblau, bei gr&ßerer 
SOienge beö rotben Biolett. Diefe SSRifcbungen unterfdjeiben 
ftd> aber »on ben entfpreebenben garben beö ©pectrumö 
mefentiieb babureb, baß fTe bureb baö ^)riöma tvieber jer* 
legbar ftnb; ein bureb B?ifd)ung »on rotben unb gelben 
©trabten erjeugteö Drange läßt fieb J. ©. burebö ©riöma 
in ©etb unb SRotb jertegen, r»i?brenb baö Drange beö 
©pectrumö unjertegbar ift. • 

Da bureb Biifdjung »on SRotb unb ©etb Drange, 
bureb SOiifebung »on ©tau unb Selb ©riin, »on ©lau unb 
«Rolfe Biolett ober Sfnbigblau ivirflicfe beroorgebraebt »erben 
fann, mitbin bureb SRotb, ©etb unb ©tan bie jteben garben 
beö ©pectrumö bargefiellt tverbeu fbnnen, fo bat man biefe 
brei garben: SRotfe, ©etb unb ©tau bie primitiven g at5 
ben genannt. SOian follte bentnaeb ermarten biirfeu, baß 
ftefe bureb Bereinigung biefer brei garben 2Beiß erbalren 
Iaffe, gerabe roie bureb Bereinigung ber ©trabten beö bureb 
baö q)ricma jerfebten ©onncnlicbtö »»ieber 2ßeiß erjeugf 
»irb. Siber man erfeiitc »ietmebr , bureb Bereinigung 
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tocn SRotb, ©«16 unb ©lau in gemißen ©erbültniffen ttid&t 
9Beiß, fonbern ©tbwarj. Smmer i(! biefeß aber nicht 
ber gall, unb menn man auf ein pfug baß f<hbn|le 2Beiß 
unb ein fdjread) rbtblid>eß ©lau, j. 93. Ultramarin, Kobalts 
blau, 3nbig u. f. f. aufträgt, fo erfcheint ber wenn 

man nicbt ju »iel ©lau aufgetragen bat, meißer, als menn 
man gar fein ©lau aufgetragen hätte. Der ©runb baoon 
ifl ber, baß baß reinfle 2ßeiß etroaß ©elb beigemifcbt .ent* 
hält, melcheß mit bem ©lau unb SRotb eine SKifcbung bilbet, 
bie ftch jum 2Beißen neigt. J?>ierauß erhellt, baß ©chmarj 
unb SBeiß nicht in einem folgen ©egenfafc ju einanber 
(leben, mie man gembbnlich annimmt. einen abfolut 
fthroarjen äbrper gibt eß überhaupt nicht, unb ein Jlbrper, 
ber gar feinen Sidjtßrabl entmeber burch feine SOfafle bin® 
burcblaffen, ober oon feiner £>berfläd>e jurücfmerfeu mürbe, 
märe ganj unfichtbar unb mürbe feine ©mpftnbung »on garbe 
im 9luge beroorbringen fbnnen. ©d)marj unb meiß gefärbte 
Jlbrper fcheinen barin mit einanber übereinjufommen , baß 
beibe bie üicbtflrablen jiemlich in bem ©erbältniß, mie (te 
meißeß £icht bilben, b. b* ©elb, Siotb unb ©lau jurücf* 
merfeti ; fdjmarje äibrper aber werfen febr roenige, meiße febr 
»tele iurücf. 9Jian fbnnte fagen, ©chmarj fep ein bunfleß 
2Beiß, unb 2ßeiß ein beließ ©chroarj; ©rau (lebt jmifchen 
beiben in ber ©litte. 

2Baß bie Urfache fep, marum ein .fibrper fo ober anberß 
gefärbt erfcheint, ob biefe Urfache in einer oerfchiebenen Slffts 
nität ber übrper ju bcn »erfchiebcn gefärbten ©trablen jn 
fucben fep, fo baß j. ©. ein .fibrper, ber blau erfcheint, ju 
ben blauen ©trablen, roelche er jurücfmirft, eine geringere 
äfftitirat hätte, alß }u ben anberß gefärbten, ober ob, 
mie Blewton oermutbet, biefe Urfache in ber oerfchiebeuru 
Dicfe unb ©rechungßfraft ber fleinfleq Zbeilchf« ber ätbrper 
liege, laffen mir hier babingefleHr fe^n. 
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Die orgam’fdje gafer *) muß in ben meißen geilen eine 
gfvoiffe Vorbereitung erleiben, um jur 2lufnahme bfr garbs 
ßoffe gefcbicft ju werben; btefe Vorbereitung beliebt in ber 
Entfernung frember Materien, theilö foldjer, welche bie 
gafer von Vatur enthält, theilS fold)er, bie, wie j. S. ber 
.ftfeißer, mit bem ba« @arn wübrenb beö SßebenS imprügnirt 
worben ifl, bei ber Verarbeitung ber gafer binjugefommen 
ftnb; in »ielen güflen muff bie gafer ooUßinbig gebleicht 
werben. 3« Sejiebttng auf biefe Vorbereitung bemerfen wir 
hier bloß, baß bie £otjfafer (Saumwolle, glacbö, Jpanf) 
ber Einwirfung ßärferer Sluflbfungömittel weit beffer wiber* 
(lebt, als bie thierifdje gafer (ffiolle, ©eibe), baß mau baber 
jur Reinigung ber Jpoljfafer flärferer olfalifcber Saugen unb 
beö Eblo>S ftcf) bebienen fann, wührenb bie tbferifebe gafer 
burd) (larfe olfalifcbe Saugen jerßbrt unb aufgelbft, bureb 
Elßor mürbe unb gelb gemacht wirb. 

Die gafer eerbinbet ft'd) mit ben garbßoffen oermbge einer 
ebemifeben 2lfßnität ; babnreb unterfebeibet ft'd) ber ©egenßanb 
ber gürbefsuß eon betn ber Dehlmaferei j. S., bei weldjer 
biegarbßoffe mirtelfl beß bloß oermbge einer 2lbbüßon 
auf ben ju bemalenben Jlbrper befeßigt werben. 2HS ein auS 
mehreren Elementen jufammengefefjter jlferper bat bie gafer 
ju Elementarßoffen feine 2lfßnitüt, unb wenn ße burd) fol<be 
gefärbt wirb, fo beruht bie gärbung bloß auf einem meeba* 
nifeben 2lnl)äugen; hiebet gehbrt baS gärbett ber gafer bureb 
metallifcbee @olb ober ©ilber, inbem man biefelbe juerß in 
eineSluflbfung oontpboöpbor in2lefl)er, bann in eine waßetige 
Sbfung oon Q'hforgolO ober falpeterfaurem@iiber tauebt, wobei 
ber spho^phor btefe Metalle in einem fehr fein jerrbeilten 3«* 
ßattb auf bie gafer nieberfd)lagt. Dagegen jeigt bie gafer 
gegen jufammengefeljte jlbrper, wie@äuren, Snfen, ©alje, 
2lfßnirdt, unb biefe Verbdltniffe , namentlich baß Verhalten 
ber gafer gegen ©alje, ßnb für biegärbefutiß oon ber größten 



*) 2Str loerben und fimftig bcS SEortcS gafer jur Scjetdnutng 
fotrohl ber »egetabilifcben alö ber tl)terif<f)cn gafer (ber Sattm = 
»volle, beo £«nfö, ber QBoUe, ©eibe u, f. f.) bebienen, 
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ffiichtigfeit. 3m Slllgemeinen fc^etut bie gafer mehr bie 
Olcitur einer SaftS, als bie einer ©dure ju bejtljen, unb in 
mannen gdllen jeigt fte fogar eine aiemlich auSge}eid;net 
baftfche EJlatur. ©p gebt fte mit ber (Sbrulin = mefelfJure 
unb Unterfchmefelfdure eine innige SBerbtnbung ein, unb 2Bolle 
jerfe^t einen 2btii beS in SQaffer gelbf’ten fauren «ein|lein : 
fauren Äali’6 »ollfommen, inbem fte mit SBeinfleinfdure in 
SBerbinbung tritt, «dbrenb neutrales «einfieinfaureS ßati gelbft 
bleibt. UebrigenS ifl bie Sifftnitdt bergafer gegen biefe dlbrper 
im Slllgemeinen eine fch«a<he, unb fann in beu meinen gdllett 
burch eine grbßere üftenge »on «Baffer »ernichtet «erben. 
2Benn man fTd> baber »on ber Sriftenj einer folgen Sifftnitdt 
überjeugen roill, fo fann biefeS nicht «ol)l auf bie Sirt ge: 
fcheben, baß man bie gafer in «dfferige ©duren, ©alje u. f. f. 
eintaucht unb fte nach einiger -Seit b?rau£nimmt, weil, wenn 
fte bann mit SBaffer abgewafcben mürbe, um bie bloß mecha: 
nifch anbdngenben ©duren, ©aije u. f. f. jit entfernen, biefeS 
in »ielen gdllen bie ganje mit ber gafer »erbunbene SDlenge ber 
©dure, ber Safte ober beS ©aljeS wegnebmett, unb man ba» 
ber auf bie Meinung geführt «erben f'onnte, als ftnbe gar 
feine Sifftnitdt ©tatt; »ielntebr muß man nach Sbeoreul 
auf bie SBeife »erfahren, baß man juerfl mit ©enauigfeit bie 
SJJienge »on ©dure, SaftS, ©alj beflimmt, «eiche eine ge: 
gebene SUienge »on «Baffer gelbft bdlt, hierauf bie mbglichfl 
trocfene gafer in bie in einem »erfchloffetten ©efdße beftnbliche 
glüfftgfett einfaud)t, unb bann »on Dlettem bie relatioe Söienge 
beS ÖBafferö einerfeitS tmb ber ©dure, ber SaftS, beS ©aljes, 
anbererfeitS beflimmt, nachbem bie gafer einige 3«t lang mit 
einer felchen glüfftgfeit in Serübrung ge«efen «ar; matt 
roirb ftnben , baß ftcb in ben meiflen gdllen bie «Dlenge ber 
©dure , ber Safts , beS ©aljeS gegen bie beö SBafferS »er: 
minbert, mithin bie gafer mit einem £beil ber ©dure, ber 
SaftS, beS ©aljeS eine chemifche Serbinbung eingegangen bat. 

«BaS bie ©duren unb Safen betrifft, fo erleiben biefe 
hierbei feine Jerfeßung. Sind) mehrere ©alje «erben nicht 
jerfefjt; anbere bagegen jerfeljen ftch, inbem entroeber ein 
baftfcheS ©ali, ober bie reine SaftS, ober ein £beil ber 
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©iure be« ©alje«, wenn eS ein faure« ©alj!i)l, reit ber 
gafer in ©erbinbung tritt. Olach ben ©erfuchen non @beDreul 
nimmt ©Me 1 unb ©eibe ©chwefelfüure unb ©aljfäure au« 
ben bi« auf einen gereiften ©rab mit ffiaffer oerbünnten 
©üuren auf, fofern nachher bie ©lenge ber ©iure gegen bie 
beö SBafierö ftch »erminbert jeigt ; aber alle ©erbinbungen ber 
tbierifcfcen gafer mit im ©taffer IbSlichen ©iuren «erben burd) 
eine binreichenbe Stenge »on Sßaffer oollfldnbig jerfefjt. Ums 
gelehrt nimmt bie JJwljfafer au« folgen reiflerigen ©iuren 
SBaffer auf, fofern nachher bie ©lenge be« ©taffer« im ©er« 
hiltnlft ju ber SDlenge ber ©iure (ich oerminbert jeigt. — 
Btttererbe unb .Ralf ftnb gleichfall« fähig, ftch reit ©Jolle ju 
oerbinben. ©on ben im SBaffer unlbölidjen ©iuren unb Bafen 
aber ftnb nur wenige geneigt, in fefiem Juflanb in Berührung 
reit ©taffer reit ber gafer ftch ju oerbinben; ein auögejeich* 
nete« Beifpiel einer folcher ©erbinbung liefert jeboch baö Sifens 
orpb , welche« reit ©Jolle ober ©eibe in einem mit Sßaffer ge» 
füllten ©efift jufammengebrachf, biefe ©roffe gleichfbnnlg 
firbt, wihrenb eö mit Baumwolle feine ©erbinbung einjus 
gehen fcheint. 

Die ©alje oerbinben ftch , wie bereit« angeführt würbe, 
mit ber gafer, tbeil« ohne eine ^erfehuttg ju erleiben, theilö 
als baftfche ©alje; ober e« tritt bloß ein Beflanbtheil be« 
©alje« (©dure ober Baftö) mit ber gafer in ©erbinbung. 
Db in gewiffen gällen gar feine ©erbinbung jwifchen einem 
©alj unb ber gafer ©tatt ftnbe, lüftt ftch nach ben bisherigen 
Unterfuchungen nicht mit Beflimmthfit behaupten. Da« 
.ftaliumeifenrpanür (blaufaure« (Jifenorpbulfali) geht eine ©ers 
binbung reit ber thierifchen gafer ein, felbfl bann, wenn 
biefe« ©alj mit einer Diel grbfjeren ©Zenge non Sßaffer oers 
einigt ifl, al« ju feiner Sluflbfung erforbert wirb , unb wahrs 
fcheinlich Dcrm'ogen eine ©lenge anberer ©alje, beren ©üure 
unb Baftö im SBaffer IbSlich ifl, reit ber gafer auf gleiche 
©Jeife ftch ju terbinben. Slud) ber 2llaun, ba« fchwefelfaure 
dtupferorpb unb baö fchwefelfaure ^inforpb, felbfl ba« fdjwefel» 
fatire Sifenorpbul bei abgehaltener Suft, lauter ©alje, beren 
Bafen im SBaffer unaufibSlich ftnb, oerbinben ftch mit ber 
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Safer, ohne jerfefct )u »erben; bur# flebenbe« SEDaffer »irb 
jebo# bie IBerbinbung »ieber aufgehoben. ©alje bagegen, 
wel#e «ne Oleigung haben, 0# in ba0f#e ©alje ju »er* 
»anbeln, wie ba« f#wefelfaure ©ifenorpb, erleiben biefe -Jer* 
feßung in SSerüfjrung mit ber gafer »iel let'#rer, alö ohne 
biefe SBerührung, unb eerbinben 0# alö ba0f#e ©atje mit 
berfelben. ffienn man j. 53. f#wefelfaure« gifenorpb in einer 
gemiffen Sftenge »on SBajfer auflbft, bie SJuflbfung in jwet 
J£)5rfteit tbeift, unb in bie eine Jjpülfte ©eibe eintaudjt, fo 
»irb biefe na# furjer Jeit eine 5Ro0farbe annehmen, b. b- 
mit bafTf# f#»efelfaurem Gifenorpb 0# »erbunben haben, 
»dbrenb bie anbere Jjdlfte, in wet#e feine ©eibe getau#t 
»urbe, in biefer -$*« £ no# ff ine 5Ser<tnberung erlitten, 
ft# no# ni#t getrübt haben »irb. Offenbar bef#leunigt 
baber bie ©eibe »ermbge ihrer 2If0nität ju baftf# f#tvefeU 
faurem gifenornb bie 3<rfe£ung, be« neutralen f#»efelfauren 
©ifenort#«, »obei übrigen« ber (Erfolg bur# bie SDlenge be« 
ffiafferß mobiftcirt wirb; ifl biefe gering, fo färbt ft# bie 
©eibe in einer gegebenen 3«t weniger flarf, al« wenn fle bi« 
auf einen gewijfen ©rab grbßer ifl, »eil mit einer bebeutenben 
SSerminberung ber SKenge be« SBaffer« bie Oleigung be« 
f#roefeifauren ©ifenorrjbß in baflf#e« ©alj ft# ju jerfeften, 
»erminbert »irb; ifl fte bagegen ju groß, fo fürbt |i# bie 
©eibe glei#faU5 weniger flarf, af« bei einer gewiffen mittiern 
SBaffermenge, »abrf#einli# au« bem ©runb, »eil bann bie 
^erfe^ung be« ©alje« in baflf#eö ©alj früher erfolgt, ehe 
no# biefe« Untere »ermbge feiner Slfftnitat ju ber ©eibe mit 
biefer ft# oerbinben fonnte. SOlan begreift baher au# lei#t, 
warum ein Ueberf#uß eon @#roefelfüure ma#t, baß bie 
©eibe mit weniger ©ifenorpb in 58erbinbung tritt, warum 
ferner eine fol#e 2luflbfung, wenn fte »egen jn großer SDfenge 
frei geworbener ©üure ni#t mehr ©ffenorpb an ©eibe abju* 
treten »ermag, hieju wieber bur# Sättigung ber ©üure mit 
einem 2Ilfali befüh« 3 t wirb. 

211« 58eifpiel, baß bie Säure eine« ©alje« mit ber 
Safer 0# »erbinbet, haben wir bereit« ba« faure weinjleinfaure 
.Kali angeführt, ba« an SDolle SBeinfletnfdure abtritt unb 0# in 
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neutrale ©alj »crwanbclf. ©alje, beren ©aß$ im ffiaffer 
unlbelid) ifi unb beren ©äure ju biefer ©aßä eine fcbreacbe 
Slfftnitflt bat, treten bißiveilen ihre fSaftS an bie gafer ab; 
wenn man j. 93. Jpoljfafer -in einer Sluflbfung oon efßgfaurer 
£b<m*tbe einreeicbt, fte bann ber Suft auäfe^t, reobei jte 
fcbon etreaö gfßgfäure oerliert, ttnb hierauf mit focbenbem 
5Ba(fer bebanbeit, fo erhält mau eine ©erbinbung oen gafe r 
mit reiner 2honerbe, unb wenn man ©erbinbungen ber gafer 
mit ©aljen, beren 93aßß unlbelicb iß, mit SHlfalien bebanbeit, 
fo oerflebt ei fid) gleicbfam oon felbß, baß biefe, cermbge 
ihres 23eßrebenS, fid) mit ber ©äure bei ©aljcS ju eerbinben, 
eine ©erbinbung ber gafer mit ber 93aßö jurucfiaffen ; ffiafier, 
reelcbe fobletifauren Äalf gelbft enthalten, fbnnen eine feiere 
©Jirfung außilben. 



Sie gafer iß in reinem -Sußanb reeiß ober bo<h faß weiß, 
b. b- ihre Sberfläcbe reirft rerißeö Siebt jurücf. Ser grvect 
bei gärbenö iß ber, ße mit einem folcben Jlbrper ju eerbinben, 
baß ihre £>berßä<be bie gigenfebaft erbalte, gereifte Siebt* 
ßrablen corjugöreeife cor anbern jurdefjureerfen. unb babureb 
nicht mehr reeiß, fonbern auf irgenb eine ÖBeife gefärbt 
ju erfebeinen. Die 2lfßnität, reelcbe bie ©erbinbung ber 
garbßojfe mit ber gafer bereirft, iß immer eine fei)* fcbreacbe 
.Kraft; fein einjiger garbßoff cermag j. 23. bureb feine ©er; 
binbung mit ber gafer biefe [entere im ©3after ober 2llfol>ol 
Ibßlicb ju machen. Dtefe 2Jfßnität muß auch eine febr 
febreaebe .Kraft fetjn , benn baö ©ererbe felbß barf nicht jer* 
ßbrt, nicht einmal bemerfbar erreeid;t rcerben, reaS bei einer 
ßarfen 2lfßmtät ber gall fe^n unb reoburd) ber gefärbte $eug 
unbrauchbar gemacht reilrbe. Die©eränberungen ber ß<b oers 
binbenben Äbrper, bei garbßoffö unb ber gafer, befebränfen 
fleh bloß barauf, baß ein im ©Jafter gelbf'ter ©toff feine S bß* 
liebfeit cerliert, inbem er ft<b mit ber gafer cerbinbet. ©o 
oerliert bie gbrulin s ©cbreefelfdure unb Unterfcbroefelfäure 
buvcb ihre ©erbinbung mit 2BoKe ober ©eibe ibre Sbßlicbfeit in 
f altem SBafter; ber fo gefärbte ^eug (©äd;ßfcbblau) reibe xt 
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fFebt jebod) ber ©inwirFung beS foc^enbett SffiaflerS nid)t gut, 
uttb nod> weniger ber ©inwitfung ber Seife. Silber felbfl biefe 
©eränberung, baß bie garbßoffe burch ihre Sßerbinbung mit 
ber gafer ihre SbSlichFeit im SSaffer üerlieren, geb&rt ju ben 
Seltenheiten, beim wir «erben bnib feben, baß eS gewbbnlich 
im Sßaffer unlbSIiche Stoffe (mb, burd) welche bie 
gafer gefärbt wirb. — Die 21 ffinität ber gafer ju bemgarbfloff 
bat nidjt einmal eine 33eränberung in ber garbe bes letzteren 
im ©efolge, unb wenn eine fold)e erfolgt, fo rillet fte »on ber 
©inwirFung v>on Sauren ober ÖIlFalien auf ben garbßoff btt. 
9hir wenn ein Sfjeil ber gafer jerffbrt wirb, wie j. 23., wenn 
verblümte Safpeterfäure auf SBotte ober Seibe in ber SBärme 
einwirFt, fo färbt ber $erfe§te £beü bie übrige gafer. ©ine 
DemperatursSrbbbung, bie bei energifd)en Söerbinbungen 
Statt ju ftnben pflegt, bat man bei ben SBerbinbungen ber 
garbfiojfe mit ber gafer nicht beobachtet, jebetifallS ift fte 
bbchfl unbebeutenb. Die gefärbte gafer ifl baber nid)tö 
SHnbereS, als eine SBerbinbung eines farblofen ÄbrperS (ber 
gafer) mit einem garbßoff, beffeti Dlatur feljr »erfdjieben fepn 
Fann. SBalb iß biefer garbßoff eine unorganifche, halb eine 
organifche SBerbinbung, ober eine SBerbinbung eines unorga* 
nifchen unb orgänifchen äi&rperB (inbigfch««felfaure Dbons 
erbe) , halb I)ctt er bie Dlatur einer 23a|7s (©ifenorpb) , halb 
bie einer Säure (3?nbigfchwefelfäure) halb bie eines SaljeS, 
unb jwar häufiger eines bajtfchen (baftfcßeS ©ifenovpbfalj) als 
eines ueutralen (djromfaureS SSteiorpb) SaljeS, bafb bie 
eines Sd)wefelmetallS (Sdjnoefelarfenif, Schwefelcabmium), 
eines 3obmetalIS (3obguecFftlber). 

Die Serbinbung ber gafer mit bem garbfloff barf wenig? 
fienS burch FalteS SBafjer nicht jerfe^t werben, weil fonft 
ber £eug halb aufb&ren würbe, gefärbt ju erfcheineu. Daher 
muß entweber ber garbfioff burch feine Söerbinbung mit ber 
gafer feine £&Slid)Feit in SBafier verlieren, ober felbfl nach 
feiner ©erbinbung mit ber gafer eine folche SJIenberung er? 
leiben, baß er in Sffiaffer unauflbSlich wirb. 

@o verlieren bie 3>ibtgfcbircfelfäuren burch ihre SKerhinbimg mit 
ber gafer ihre teSlichfeit in faltem SIBaffer , tpie fie bie Schrcefelfaurc 
Witati« StirPePuch. II. Stuft» 10 
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burdj ihre ©erbinbung mit ©ar»t »erlieft, unb bie Jafer fpielt habe» 
in biefem ffall bie Kode einer entfdjiebenen ©afiß. Sirb bie gafer 
in eine alfalifche £6futtg beß beßornbirtm 3«bigß getaucht, fo tritt fte 
mit bemfelben in ©erbinbung unb nimmt babei toabrfcheinlicb jugteid> 
Sllfali auf; in 33erufjrimg mit ber Suft aber abforbirt ber mit ber 
gafer bereite »erbunbene 3nbig Sauerjtojf, wirb baburcb in SafFet 
gan$ unauflöslich, unb eß eutjieht auf biefe Seife eine weit bauet; 
baffere blaue ©erbinbung, alß bie iß, welche bie 3nbigfdE>roefel= 
fäuren mit ber gafer biiben. ®ie ©erbinbung beß rebucirten unb 
burd> Aufnahme »on Sau er (hoff wieber unfbßlicf) geworbenen 3nbtgß 
mit ber gafer b«t nämlich gar feine ©eigung, 3nbig an SafFer unb 
anbere ScfungSmittel abjutreten , i»eil ber 3nbig in biefem guftanb 
in allen Söfungßmitteln unauflöslich ift, wäbrenb bie 3ttbigfcbn?efe(=: 
fäuren in Sajfer, Sllfalien u. f. f. lößlicb finb, unb baber fdjon burcb 
fiebenbeß Sajfer, noch leichter burch Seife ober ^Italien auß ihrer 
©erbinbung mit ber gafer abgefchieben werben. 

Situ SBaffer unlbölicbe Stoffe haben feine Neigung, auch 
in ©erührung mit ffiaffer, ©erbinbungen miteinanber einjus 
geben, unb fo »ermbgen auch im 2Baffer unlbßlicbe garbftoffe 
in ber Siegel feine ©erbinbung mit ber gafer jti biiben; eine 
2lußnabnte macht jebocb baß <Jifenon)b , welches ftcb mit ber 
gafer, bei ©egenwart »on 2Ba|fer, »erbinbet. Sind) ift, wie 
fcbon bemerft worben, ber gaU febr feiten, baß bie fcbwacbe 
Slffmität ber gafer ju bem garbftoff für ft<b allein, biefen, 
wenn er im ffiaffer Ibßlid; ift, in ben unlbßlicben 3 u ft ant) 3“ 
»eiferen »ermag, wie biefeß j. S. bei ben Snbigfcbwefelfäuren 
ber gall ift, beren ©erbinbung mit ber gafer übrigenö bloß 
f altem SBaffer wiberftefjt. Der gewbbnlicbe galt ift »iel* 
mehr ber, baß bie ©ubftanj , welche bie gärbung ber gafer 
bewirft, ein im fflaffer unlbßlicher, jufammengefe^ter 
Äbrper ift, baß aber ber eine Seftanbtbeil biefer ©erbinbung 
wenigftenß, im SBaffer Ibßlicb ift; biefen Ibßlichen Seftanbtbeil 
nun läßt man mit ber gafer ftcb »erbinben unb bringt biefelbe 
hierauf mit bem aubern Seftanbtbeil in ©erührung, worauf 
ber mit ber gafer bereits »erbunbene Seftanbtbeil bie unlbßlicbe 
©erbinbung erjeugt, fo baß nun ber gefärbte £*“9 alß eine 
©erbinbung ber farblofeit gafer mit jener unlbßlicben gefärbten 
©erbinbung ju betrachten ift. 

So färbt man mit 3nbig blau, tnbem man bie gafer in eine 
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£ifung »on 3nbigweig fit 8(lfalt bringt, worauf ber ©auerftoff bet 
£uft mit bem 3nbigweig (ich jum im ffiaffer unl6«5Itd>c« blauen 3nbig 
»erbinbet; fo ertheilt matt burch grüne 9iugfchalen ber gafer falbe 
garben, inbem ber ©auerftoff ber £uft ben falben garbftoff, ber bie 
9?«tur beO Grtractiofioffb hat, unlöslich macht. 

Die fürbenbe, unauflbsliche 93erbinbung erjeugt ftch in 
tiefen gällett erft »ermbge einer hoppelten SBableerwanbtfchaft, 
wopon mehrere Seifpiele angeführt werben fbnnen. 

©eibe nimmt aus wüfferigem efftgfaurem 931eior»b eine Portion 
biefeS ©aljeS auf; bringt man nun biefe mit efftgfaurem 9$leior»b 
oerbunbene ©eibe in eine ntüffertge £öfung »on cfcromfaurem Äaii, fo 
hübet ftd? chromfaureS SBIetorpb, welches! bie ©eibe gelb färbt. ©eibe 
wirb burd> Skrünerblau blau gefärbt, inbem man fte juerft in eine 
»erbünnte £6fung eines GifenorpbfaljeS taucht, fte hierauf mit SEaffcr 
auSwäfcht unb mit heiler ©eifenlöfting behanbelt (welche bie ©ättre 
beS mit ber ©eibe »erbunbenen GifenfaljeS aufnimmt), enblich in 
eine fehr fchwache, burch ©aljfäure angefäuerte l'öfung »on @»anetfen= 
falium taucht, wobei bie ©aljfäure mit bem Äali beb blaufauren 
Ä'ali’b (ich »erbinbet, wübrenb bie ffllaufaure biefeS ©aljeö an baS 
Cifenorpb tritt, unb biefeb blaufaure Gtfenorpb nebft bem blaufauren 
Gifenorpbnl beb GpaneifenfaliutnS alb 33erltnerblau auf ber ©eibe ftch 
befeftigt. Staucht man ©eibe juerft in ein in SBaffer gelöfteS €ab= 
miumorobfalj , hierauf in eine ©chwefelleberlöfung , fo färbt fte ftch 
burch ©chwefelcabmtum orange, inbem ein Äalifalj unb ©chwefeü 
cabmium gebilbet wirb. Qluf analoge SEeife läßt fich bie gafer burch 
©chwefelblei, ©chwefelfupfer , Üuecfftlberiobib u. f. f. färben. 

3n einigen güllen wirb bie fdrbenbe unauflböliche föer* 
hinbung in einer glüfftgfeit gelbft, bie gafer in biefe 2bfung 
getaucht, unb hierauf baö Sbfungbmittel entweber burch 53er* 
bampfen ober burch Sättigung entfernt. 

©o lägt fich 2ßolle mit CRaufchgelb (©chroefelarfenif) fehr bauer-- 
haft gelb färben, inbem man fte mit einer £6fung »on SRaufcbgelb 
in hlmmoniaf fich imprägntreu unb bann baS 'Jlmmoniaf an ber £uft 
fich »erfUichtigen lägt; fo wirb SBaumwolle burch ©chwefelanttmon 
gefärbt, inbem man eine £öfung »on ©chwefelantimon in .Sali auf fte 
befeftigt, hierauf baS Äali burch eine ©äure fättigt. 

SöiSweilen befejfigt ftch ber im üBaffer unl&eliche garbfloff 
auf bie gafer, wenn er in bem Slugenblidf, in welchem er auö 
feiner 2luflbfttng in einer anbern glüffigfeit niebergefchlagen 
wirb, mit ber gafer in Berührung fommt. 
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@o läßt fid) baS (Saflorrotb mit SBaumitJOlle rerbinbeu, roenn 
man in bte £bfung beffelben in toäfferigetn fohlenfaurem Patron 2?aum= 
ivoOe legt tmb bann eine (Säure jufeljt. 

Dt e ©ubftanjen, beren man füh am häuftgjlen bebient, 
um eine unauflösliche Serbinbung ber gafer mit einem ge« 
färbten .Körper ju erjeugen, ftnb bie £t)onerbe unb baS 
■Jinnorpbul; beibe menbet man in gorm non ©aljen an; 
erfiere, melche am aHerhäufigften angemanbt mirb, theilä als 
fchrcefelfaure Ebonerbe (eigentlich als Silaun , unb jmar eben 
fo gut als Kalt * mie als Slmmoniaf s Silaun), theils als 
pflanjenfaure(efftgfaure,meinjleinfaure)2:bonerbe; legtereS als 
€blonlr ober als fchmefelfaureS£>ri?bul. Die efftgfaure £hon« 
erbe (teilt man burch ^erfrgung von Silaun mitteljl efjtgfauren 
SleiorpbS bar, mobet (ich unauflösliches fchmefelfaureS föleis 
orpb unb lösliche efftgfaure Slbonerbe (nebft efftgfaurem i?a!i 
ober SImmonia!) erzeugt; bie gläfftgfeit enthält gemöhnlich 
entmeber Silaun ober efjtgfaureS Sleiorpb im Ueberfchuff. Die 
»einfieinfaure £ho n «be erhält man ebenfalls mit anbern ©aljen 
gemengt, inbem man SBeinftein ju Silaun jufefät. SBenn bie 
Xhouerbe mitfolchen fchmächerenipflanjenfäuren oerbunben ift, 
foijtfte geneigter, mit bergafer in ©erbinbung ju treten, als 
wenn fte mit ber ftarfen ©chmefelfäure »erbunben ift. SDian 
bringt bie gafer in eine mäfferige Söfung ber genannten ©alje 
(Uhonerbes ober^innorhbuhSalje) unbermärmt; bei ber thieri» 
fchen gafer, namentlich bei ber SBolle, barf bie Söfung »iel 
fiärfer, felbji bis junt Jochen, erhifct merbett, als bet ber »ege* 
tabilifchen (Saummolle, Seinen), bei melcher bie9Bärme + 40° 
nicht ilberfteigen barf, meil burch eine höhere Temperatur bie 
Slfftnität ber #oljfafer ju biefen ©aljen , melche fchmächer ijt, 
als bte Slfftnität ber thierifchen gafer, oernichfet rodrbe. 
hierauf mirb bie gafer in bie Sluflöfnng beS garbjtoffS ge« 
taucht, melche bei meitem in ben meijten gälten mehr 
ober meniger ermärmt mirb. Die SaftS beS farblofen, mit 
ber gafer »erbunbenen ©aljeS, tritt bann mit bem garbftoff 
ju einer gefärbten ©erbinbung jufammen, mobei, menig« 
fienS in »feien gälten, ein Xheil ber ©äure beS ©aljeS mit 
in bie ©erbinbung einjugehen fcheint. 3fn allen gälten, mo 
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ein foldjeß ©aij, j. 23. 2llaunauflbfung, einen in SBaffer 
gelbften garb|loff nieberfchtögt, inbem bie 23afiß beß ©aljeß 
(Sbonerbe) mir bemfelben eine unlbßliche Verbinbung bilber, 
unb bie ©chmefelfciure entmeber ganj ober theilmeife außs 
gefchieben wirb, milrbe man jur (prfldrung ber 2hat» 
fache, baß bie mit 2Ilaun oerbunbene gafer in ber £bfung 
eineß garbjlojfß ftct> fdrbt, mit ber 2lfftnität ber gafer 
ju bem Slloun, ber Affinität ber 2b<merbe ju bem garbs 
flopp, unb ber Unauflbßlichfeit ber Verbinbung beß garbs 
jloffß mit ber £b°nerbe außreichen; eß läßt (Ich jebod) 
jeigen , baß and) eine Affinität ber gafer ju ber Verbinbung 
ber £honerbe mit bem garbjloff tbätig i(t. J^duftg bemirft 
nclmlich bie Silaunaufibfung in ber Xbfung eine« garbjlojfß 
feinen Olieberfchlag ; mirb aber bie gafer mit einer folgen, 
auß SUiaun unb garbjloff gemachten glilfjtgfeit bigerirt, fo 
fdjl^gt jte eine Verbinbung bon £bmietbe unb garbjloff auf 
ftch nieber. Die gafer fcheint baber burch ihre gifftnitüt ju 
ber Verbinbung ber Stbonerbe mit bem garbjloff ber ©chmefel* 
fdnre entgegen ju mirfeu, melche biefe Verbinbung gelbft ju 
erhalten jirebt; barauß erhellt auch ber Vufjen, ben in 
manchen gäHen bie 2lnmenbung ein eß pflanjenfauren Zfyont 
erbefafjeß mit (Ich bringt, roeil bann eine fchmacbere .Kraft 
ju ilberminben ijl. ©a , mie mir oben gefeben haben, eine 
große SRenge eon VJaffer, jumal »on heißem SBaffer , bie 
Verbinbung ber gafer mit einem Ibßlichen ©aij, j. 23. 
2llaun, aufjuheben »ermag, inbem baß ©aij eom SBaffer 
gelbft rcirb, fo ifl man in benjenigen gillen, mo bie mit 
einem folgen ©aij eerbunbene gafer in ber2ßärme gefärbt 
rcerben foll, genbthigt, eine gemiffe dSenge biefeß©aljeß in bem 
2Ba(fer aufjulbfeit, um bie Neigung beß 2Bafferß, baß mit ber 
gafer eerbunbene ©aij aufjulbfen, ju eerminbern. 

SJJan hat bie garbjloffe in jmei Slbtheilungen gebracht: 
1) foiche, bie fich unmittelbar mit ber gafer ju eerbinben 
eermbgeit, ohne ber Vermittlung eineß fremben .Kbrperß, mie 
beß SHlaunß, eineß ^innfaljeß u. f. f. ju bebürfen: fub» 
jlantiee garbjloffe; 2) foiche, melche ber Vermittlung 
eineß folgen Äbrperß bebürfen, um eine bauerhafte Vers 
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fcinbung mit ber gafer einjugeben: abjectiöe garbs 
fl o ff e. Die übrper felbft, voeldje biefe Vermittlung bes 
»irfen (Sbonerbefalje , ^inncrpbulfalje u. f* f-), bat man 
Seifemittel, SDiorbantS genannt, fofern mau annaijm, 
baß ft e eine foldje mecbanifche Slenberung in bem ^uftanb 
ber gafer bereorbringen, burcb »riebe biefelbe gefebieft 
»erbe, bie garbjtoffe aufjunebmen unb jurücfjubalten. £u 
ben fubftantioen garbftoffen jäblt man ben IJnbig, ben 
garbftoff ber grünen SEallnußfcbalen , ben Drlean «. f. f. ; 
ju ben abjectieen baS äürapprotb, baS (JoccuSrotb unb 
überhaupt bie meiften übrigen. Diefe Unterfdjeibung bot 
jeboeb, »ie aud bem bisher ©efagten erhellt, feinen rechten 
©inn, benn jeber gefärbte 3eug ift eine im SBaffer uns 
Ibelicbe Verbinbung ber farblofen gafer mit einer gefärbten 
5D?aterie, unb mit »enigen 2luSnabmen muß biefe gefärbte 
SWaterie felbft im .SBajfer unauflbslicb fepn, »eil bie 
fcb»acbe Ulfftnität ber gafer ju ben garbftoffen nur bbcbft 
feiten im ©tanbe ift, einen im QBaffer IbSlicheit garbftoff 
unlbelid; ju machen. Unmittelbar fanit ftd; aber ein im 
SBaffer unaufibelicber garbftoff ebenfalls in ber Siegel nicht 
(eine 2ludnabme macht j. 25. baS ©ifenorpb) mit ber gafer 
»erbinben, außer et»a im SOioment, in »elchem er aus 
feiner Sbfung niebergefchlagen roirb (©aflorrotb) ; in ben 
meiften gällen muß juerfl bie gafer mit bem einen 23es 
ftanbtbeil beS garbftoffS in 23erübrung gebracht »erben, ber 
entroeber für ftch im SBaffer IbSlich, ober burd) irgenb 
einen äibrper bann gelbft fepn muß, unb bemach mit bem 
anbern 23eftanbtl)eil, »orauf bann erft ber uuauflbsliche 
gefärbte Äbrper mit ber gafer in Verbinbung tritt. DiefeS 
lefjtere bemirfen bie fogenannten 25ei£mittel. ©ine mit 
Jtrapprotb gefärbte gafer j. 25. ift a!S eine Verbinbung 
ber gafer mit Jfrapplacf ju betrachten; baS im 2Ba|fer 
IbSliche äfrapprotb gebt »egen feiner Sbslicbfeit unb feiner 
fch»achen Slfßnität ju ber gafer feine dauerhafte Verbinbung 
mit berfelben ein; bie im SBajfer unlbslicbe Serbinbung bed 
ÄrapprotbS mit £b°nerbe (Jfrapplacf) bagegen hübet, »enn 
fte einmal mit ber gafer ftch bereinigt bat, eben »egen ibret 
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Unlbalidjfeit, eine bauerbafte 93erbinbung. Um aber biefe 
unlbäliche öerbinbung auf ber gafer ju befeffigen , muß 
man fte auf ibr felb fl erjeugen, b. h. man muß bie 
mit 2IIaun oerbunbeue gafer mit ber Sluflbfung beS Krapps 
rothß jufammenbringen , wobei bie gafer, wie fchon bemerft 
mürbe, jur 2(u$fcheibung ber ©chwefelfäure auö ihrer 5)er« 
binbung mit £&°nerbe mitjuwirfen fcheint; unb Gtheoreul 
bat auch in ber £bat gefunben, baß burch Jtrapp türfifdjroth 
gefärbte Saumwolle feine ©chwefelfäure enthält. Der SHlaun, 
ber al$ ba$ Seiljmittel für baö .Rrapprotl) betrachtet wirb, 
bewirft baher weiter nid;tS, alö baß er burd; feine Stfwnerbe 
baö abjectioe äfrapprcth unlbglich macht. SIber felbfl ber 
3nbig, ben man als bcn fubßantioeßen garbfloff betrachtet, 
müßte, wenn man bie ©ache genau nimmt, ben abjectioen 
garbflojfen beigejäfjlt werben, ffiare eö mbglidj, ben im 
SBaffer unlöslichen blauen 3nbig in einer gfdfftgfeit ju Ibfen, 
ohne baß er eine Seränberung erlitte, fo würbe man bie 
gafer in einer foldjen £öfung färben fbnnen, wenn fte burch 
ihre Neigung , mit bent au ftd> unlöslichen 3nbig ßdj ju »er* 
binben, bie 2lfßnität jenes 2luflöfungSmittelS ju überwinben 
»ermbchte; aber man fann ben 3nbig bloß auf bie 2Beife 
Ibfen, baß man ihn beSorpbirt, worauf er bann burch ben 
©auerßoff ber 2uft wieber in feinen urfprünglichen 3ußanb 
jurücfgebracht wirb, gärbt man aber mit beSorpbirtem 
3ttbig, fo übernimmt ber ©auerfloff ber Suft ganj bie Solle 
ber £bo«erbe beim gärben mit Ärapproth; er erjeugt erfl 
auf ber mit farblofem üjnbig »erbunbenen gafer bie unaufs 
lösliche blaue Serbinbung (blauen Sfnbig), bie mithin jener 
unlöSlid)en Serbinbung bes .firapprotbS mit 2he«erbe ju 
oergleichen iß; furj ber ©auerfloff ber £uft iß als bie 
Seifte für baS 3nbigweiß ju betrachten. Die Unterfcheibung 
fubßantioer unb abjectioer garbfloffe läßt ftch nur bann 
rechtfertigen , wenn man fubßantioe garbfloffe foldje nennt, 
weldje im JBajfer löelid) ßnb, unb bloß burch ihre 
Slfftnität ju ber gafer biefe S!bSfid)feit verlieren ; bemnach 
würben überhaupt Diejenigen garbfloffe fubflantioe genannt 
werben, beren 2(fßnität ju ber gafer bie ßärfße iß. 3n 
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biefem Sinti Fanti man alfo r»eit eher, als ben Sttbig fel&jl, 
bie 3 nbigfd;tt)efflfiture als einen fubflanttt>en garbffoff bes 
trad;ten, fofern fte ftcb unmittelbar mit ber gafer eerbinbet. 
Diefe garbe ift jebed) tvenig bauerbaft, unb wirb/ roentgfleng 
bei tbierifcber Safer, bauerbafter, metin mau fte als iiibtg ; 
fd)»»efelfaure &bone»be atireenbet, b. b. trenn man bie mit 
2 llaun gcbeijte gafer mit »»afferiger 3 nbigfd)»»efelfäure 311 * 
fammenbringt. — (FS Fant» übrigens »vcl)l Faurn ein SBeifpiel 
t>on einem im Sßaffer IbSlid;e»t, reit» organ ifd)en garbs 
ffoff aufgetviefett »»erben, »»eld;er für ftd) eine unlbSIidje 
Sßerbinbung mit ber gafer einjugeben »ermfed)te, fo fcb»»ad) 
ift bie Affinität biefer ätbrper ju ber gafer. Die 3 nbigs 
fcbttefelfüure Fann nicht als 9?eifptcl angeführt »»erben, beim 
bie »erbültnißmäßig bebeutenbe Slfffnitüt biefer ©üure 3 U 
ber gafer iff »roi>I bauptfücblicb burd) bie unorganifd)e 
©cbtvefelfäure bebingt. ©elbff ber garbffoff ber grünen 
SBallnußfcbnlett, ber gar Feines SeilimittelS bebarf, bürfte 
ntdjt als ein reineS ©eifpiel eines fubffantioen garbffoffg 
gelten, fofern er bie fttatur beS (FrtracriüffoffS bat, unb 
mabvfcbeinlich/ »vie baS 3nbigi»eifJ, erf! burd; ben ©auers 
floff ber Sufr, welcher bie ©teile beS SSeibmittelS »ertritt, bie 
erforbetlicbe Unlbelidffeit erbalt. 

Die SBirFung ber fogenanhten SSeiljmittel beffebt baber 
barin, bie im ÜBaffer lbs?licf?en ©reffe, bie (Ich nur in tiefem 
IbSlidjen -Suffatib mit ber gafer »erbinbeu fbtmen, erfl und js 
bem fte ftd) mit ber gafer »erbunben babeit, unlbSlid) ju 
machen, fe»; eS nun, baß biefe ©teffe fclbff fchoit gefärbt 
ffiib, ober evff burch ihre SSerbittbung mit bem Seigmittel 
bie garbe beroerbringeu. Die £()oncrbe iff eines ber JTpaupt: 
beißmitref, mcil fte mit ben meiffen garbfFeffen unlbSlidje 
©erbinbungen bilbet; aber eine Stetige attberer dt'brper Fbtmen 
als SSeiljmittel rrirFen, $. 23. ber ©auerffeff für baS FJnbig: 
roeiff, »ielleid;t für ben garb|loff ber fftußfdjalen unb aubere, 
bie (Fifenorpbfalje für bet» garbffoff ber ©alläpfel, bie £{iin* 
falje für baS (FoccuSroib u. f. f., bie (Fifenen;bfalie für bas 
@»;aneifen?alium , bie SSletfalje für bie (Fbromfäure, baS 
2lmmoniaf für ben ©cbtvefelarfeniF, fofern cS benfelbett im 
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SBctffer Ibßlich mad)t unb ihm baburd) bic SDJbglichfeit »er: 
fchafft, ft'ch mit ber gafer ju »erbinben u. f. f. 

einige garbßoffe laßen ßd) ohne fogennnnte Sei^mtttel 
mit ber gafer »erbinben, geben jebocp bei Slnroenbung »on 
23ei^mitfeln bauerbaftere 53erbinbungen mit berfeibeit ein; 
hierher geb&rt j. 5?. ber garbfloff beß ©elbboljeß. SSRbglid) 
iß eß allerbingß, baß fold;e garbßoffe biefe Eigenfd^aft ihrer 
fubßamioett Olatttr, b. b- ihrer bebenfenben Affinität ju ber 
gafer »erbanfen; ba fte jebocb bie Eigenfdjaften beß Evtracti»: 
ßoffß beßijen, fo fbnnte bie @ubßanti»ität nur fd)einbar feint, 
unb ber ©auerßojf ber Suft, welcher ben Ertractießoff un: 
aufl&ßlid) ju machen ßrebt, bie ©teile ber SSet'lje »ertreten. 

3n J£>inßcht ber £)auerbaftigfeit ftnben febr große 53er: 
fchiebenbeiten bei ben «Pigmenten ©fatt, inbem einige ben 
»erfdßebenen äußeren Einßäffen, wie geuchtigfeit, Suft, Sid)t, 
febr lange wiberßeben, mäbrenb anbere, unb gerabe oft bie 
fd)&nften unb lebhafteren, febr halb »erbleichen. £er 
©auerßoff in feinem Status nasccns fd?eint eß bauptfädßid; ju 
fenn , maß eine foidje Sfenberuttg in ber 3 “f«n»wenfehung ber 
organifcpen Pigmente bercorbringt, mit welcher Slenberung ber 
garbe ober gänjliche Entfärbung gegeben iß; baber bleicht 
ÜBaflerßofffuperorpb unb Eblorwaffer. 23ei ber SSeurtbeilung 
ber Dauerhaftigkeit eineß garbßoffeß iß ilbrigeuß bie SOJenge 
bejfelben febr ju berilcffichtigen ; man hält j. 93. ben 3nbig fär 
febr banerbaft, weil ein bttrd) beßorpbirten 3 nbig bunfelbiau 
gefärbter wollener 3 <ug feine garbe ungefchwächt bebäit, biß 
er jerriffen iß, »väbrenb bie garbe eineß hellblau burd) 3 ubig 
gefärbten wollenen, unb noch »ieimebv bie eineß feibetten unb 
baumwollenen 3 eugeß, unter bem atmofpbärifchen Einßuß 
febr boib .jerßbrt wirb. 53on einem gefärbten Beug fagt man, 
er fe» bauerbaft gefärbt, wenn fein garbßojf ben Einwirkungen, 
betten ber Beug bei feiner gewöhnlichen Slnmenbung außgefeljt 
iß, tvic feuchte Suft, Sidjt, wiberßebt, unb mau »erlangt 
natärlid) nicht, baß ber garbßoff beß 3 eugeß nud) anbertt 
EiniBirfungett , wie 3 . 93. »on concetitrirten ©ärnen, wiber» 
ßeljen folle. 
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3« bet Äattu nbrtitf eret werben einseine Stellen baum- 
wollener unb leinener $tme mit garben bebrucft; fic beruht ganj 
auf benfclben ©runbfäßen, wie bie gewöhnliche Färberei, bei welcher 
bie ganjen peuge gleichförmig gefärbt werben, unb unterfcbeibet ftcfj 
ron btefer blofi in ber mecbanifcben Seßanblung. Sei ber Äattun- 
bructerci werben bie Seiten mit ©umrni ober ©tärfe »erbitft, rer-- 
mittelft SDlobeln auf ben 3eug aufgebrucft; hierauf gut auhgewafcben 
unb in ber garbebrühc auhgefärbt. Slop bie mit ber Seihe bebrurften 
©teilen nehmen bie garbe an, bie übrigen bleiben ungefärbt. Surd> 
«nmenbttng rerfcbiebener Seihmittei laffeit (ich mittel fl einer unb 
berfelben garbebrübe »crfcbtebene 9iuancen erhalten. Sthwetlen färbt 
man bah ganje ©tuet ?eug unb bebrucft eh hierauf an einjelncn 
©teilen mit einer ©ubftanj, welche bie Sethe an btefer ©teile wteber 
wegnimmt. Sie fubflantioen garben werben mit Summt ober .Sieifter 
»erbieft aufgebrucft. 



Vierter 2lfcfcf)mtt. 

SBott fcen ja färfceufce» @ioffen unfc fceu 3»^** 
rciiungen, wet ä)t fie t>ot feem färben erholte« 

muffen. 



(Erlies Copitel. 

93 o n ber ffi » 11 ». 

59?au »erfleht unter SSBolle jene 2lrt eon /paaren, mit teel= 
djeit bie ©djafe befleibet ftnb. Die ©igogne, ein in ^)eru 
allein »orfommenbeh oierfüßigeö 2l)ier, liefert ebenfalls ffiolle, 
unb biefe ifl, nebfl ber auh ber sprobinj Safdjmir, ftn ber 
©ränje »on £hihet, bie gefd>cl^te(le. *) 

*) Unter ber fatferltchett Üiegierung würbe ein großer Sranh= 
port »on eafchemirjiegen in granfreicb eingeführt unb afflimatifirt. 
Stefer 9Kafregel »erbanft bah gegenwärtige granfreicb ben äuf-- 
feb wung feiner f oftbaren @ a f cb e m i r ; © h a w l h = g a b r i E e n, auh 
welchen feit längerer gleit gabricate heroorgehen, welche bie Srwunbf= 
rung »on ganj (Suropa auf ftcb sieben, unb bie weit teurerem 
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2Benn man bfc ÜBoDfe ahfchert, fo bleiben alle Shftle im 
^tafammenhange unb btfben baß, rcaß man S3tieß ober ©eher* 
wolle nennt. 25ie Üßclle i|i »ou Dlatur auß mit einer braunen 
STOaterie dherjogen, welche man baß 2Bollenfett nennt, 
unb welche biefelbe oor SDiotten fehlet. üflan muß affo, wenn 
man bie SBolle in jOlagajineit aufbewahren, unb erfl fpcSter in 
ben Jjaanbel bringen will, baß SBollenfett an berfelben laßen. 

Jpr. Sauquelin , welcher baß 2Bollenfett unterfuchte, 
fanb, baß eß auß folgenbem beflehe: 1) auß einer ©eife mit 
Äalialß SBaftß, welche ben größten 2l>eil beflelben außmacht; 

2) auß etwaß fohlenfaurem, efjigfaurem unb faljfaurem Äali; 

3) auß .Ralf, beffen 53erbinbung er nicht fennt; 4) auß 
einer tljierifchen SOlaterie, oon welcher baß Sßollenfett ben 
ihm eigenen ©eruch erhellt. 3fe feiner eine SBolle ifl , bejio 
mehr SBollenfett enthält' fte. *) 3n bcr SBolle ber ÜJferinoß 
betragt eß % iljreß ©ewichteß, mährenb bie gewöhnlichen 
2Bo£lenforten nur % enthalten; bie erjiere ifl baher auch mehr 
gefärbt alß bie lefjtere. 

SKan oerwenbet bie 2ßoHe ju £uchwaaren, ju 2Bollenjeu: 
gen, inBtrumpfwirfereten unb ju allem, woju man gejwirute 



orientalifchen ©hawlß ganj entbehrlich machen. Nfan war in 
(Jnropa lange in Ungewißheit, ob baß Ntaterial, auß welchem 
bie Ächten Uafchemir: ©hawlß oerfertigt werben, oon liegen 
ober Schafen herrühre, Bluntenbachß frühere Behauptung, 
bah bie ächten ©harolß aus bem au per ft feinen SCollhaare, baß 
bie fleinen gerabhornigen Bergjtegcn in (Jafchemir unb £ljihct 
unter ihren gröberen langen Jpaaren auf ber Bruft tragen, per= 
fertigt werben, hat (ich burch neuere Nachrichten, unb burch bie 
©hwalßfabrication in granfreicb ooüfommen bcftÄtigt. T>te foft= 
barften hurußartifel biefer Slrt laßen (ich nur auß ben allctjarte-- 
ßen 2BoUhaaren bereiten, welche nur im Üfiinter unter ben übri- 
gen haaren jener gießen wachfen. Beim Sortiren erhÄlt man 
oom Zentner biefer SJßollhaarc höchßenß 20 ißfb. fchöne, oöllig 
reine, jum .Rammen geeignete Sßolle ; ber Ueber re ft taugt bloß 
bloß ju orbinÄren ftabricaten. ®. 

*) ®ie abbanblung hierüber fTnbet man überfetjt in Schleuß 
neuem allgemeinem 3ournal ber Chemie. Bb. 5 . @. 457 jc. 
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SBoße braucht, jtt öBoHenftricfere ien , jum Sapejfren , junt 
J£)utmachen unb ju anberen Dingen. 

SWan färbt bie ÖBoße entroeber alß ©cherrooße, ober 
nadbbem ße gefponnett mürbe, ober nadjbem mim ße in 
Sud) »ermanbelt bat* 2Iuf jeben gaß bringt man bie 2Boße 
nicht eher in bie gärbebäber, alß biß fte entfe ttet mürbe, 
eine Operation, meldje barin beßebf, baß man bie ffioße »on 
bem gette befreit, roelcheß biefelbe umgibt. 

S0?an entfettet bie 2Boße auf jmeierlei 2lrt : bie erße 2lrt 
beßebt barin, baß man bie Sßoße in SBaffer einmeicht, mels 
d)eß matt mit % ©eroichtßtbeil gefaultem Urin »ermifebte, unb 
roelcheß folglich 2lmmoniaf enthält; man rührt bann mit 
©tübett um unb forgt bafür, baß baß UBajfer biß auf bett 
spunft erbiet roirb, roo man faurn bie #anb in bemfelben bat* 
ten fann. 

Obach einer 93iertelßunbe nimmt man bie 2Boße attß bem 
Reffet, läßt fte abtropfen unb roäfcht ße am glufje in großen 
ätbrben fo lange ab, biß baß Sßaffer Flar abläuft. Daß 2Baß- 
fer, roeld)tß attß bem Äeffel fommt, fann ju einem neuen SBers 
fahren biefer 2lrt bienen, inbem man nur »on £eit }u *}eit ge* 
faulten Urin jufe^t. 

Die jroeife SJJetbobe unterfcheibet ßcb »on ber erßen nur 
baburch, baß man Feinen Urin anroenbet, melden man , nach 
Sfauguelin übrigenß burd> eine febr geringe Stetige ©eife 
erfefjen fbnnte. 

9Äan färbt bie ©olle alß ©cherrooße, roenn ße ju melirs 
ten Sücbern beßimmt iß. Gfß iß roid)tig, hier ju bemerfen, 
baß bie 5ßoße alß SSließ, beflen gäben »on einanber getrennt 
ßttb, weit mehr gürbeßoff abforbirt, alß bie gefponnene'lßolle. 
(Jben fo erforbert bie gefponnene HBoüentebrgürbeßoß alß baß 
Sud). Die 2Boße alß 93ließ braud)t ungefähr um beit »ierten 
Shell mehr färbenbeSbeile alß ein gleidjeß @eroid;t Sud). Die 
gefponnette SBoße nimmt um ben fünften Sbeil mehr baoon 
auf, alß baß Such* 

Diefe SBerbültniffe fbnnen nid)t ganj genau angegeben 
tverben; betttt fte muffen »crfchieben fepn, je nad>bcm baß 
Such mehr ober minber feilt iß, je nnd;bent baß ©eroebe bejfeU 
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btn m ehr ober weniger gefcbloffen «(1/ je nachbem baß Sab 
mehr ober weniger beiß fepn, unb je nadjbem bie ©olle Idtts 
gere ober filtere $eit in bemfelben bleiben muß. 

ffiollengarne *) müffen, um fte jumgdrben oorjubereiten, 
t>om £>ebl befreit werben, mit welchem bie ©olle bebufß beß 
©erfpinnenß getrdnft würbe; man wäfcht ße baber warm, 
tbeilß mit gefaultem Jjparn, ober auch mit grüner Seife unb 
einem 3ufa§ pon Q)otafd)e ober ©oba (*/ 10 com ©ewicbt beß 
J£>arnß an ©eife). (£ben fo werben auch .ftammgarngewebe, 
wie ©erinoß, £l)ibetS ic. gewafdjen, nad)ber aber auf b&l* 
jerne ©aljen aufgewicfelt unb in beißem ©affer, ober mit 
beißen ©afferbämpfen bebanbelt, um baß .Rraußwerben ber 
3euge beim nachberigengärben ju Permeiben. ©an nennt biefe 
SSorbereitung auch baß Quellen; bie ©ernebe werben bas 
burcb, ohne ßcb ßu ßljen, btdjter. £uche, überhaupt ©es 
webe auß ©treidjgarn, welche gewallt werben, läßt man por 
bem gärben mbglichß forgfältig mit gefaultem Urin, grüner 
(Seife , feinere ©aare mit weißer (Seife , ja mit Qelßfeife 
(©arfeiUer ©eife) in ffiafchtrbgen mitteiß ©afcbbämmern, 
ober in ©afchmafchinen mitteiß ©aljen reinigen. Slud) braucht 
man ffialfererbe ju biefem ^raeef. Sei orbinärer ©aare ges 
braucht man hier auch vool;I bie Unterlauge ber ©eifenßebes 
reieit, welche etwaß freieß .Kali ober Patron , bblfanreß d?ali 
enthalt. 

©ie mit ©affer entfehweißte ©erino=2ammwolle enthält 
nach @be»reull7 ^>roc. gett, welcbeß burd; ©iebbilje mits 
telß 2llfobol unb Sletber außgejogen werben fann; baffelbe 
wirb burcb äjenbeß Äali nicht »erfeift, fonbern gibt mit ber 
Sauge bloß eine ©mulßon. Die pon allem gett fünßlid; bei 
freite ©olle enthält noch ©dpwefel, benn erbiet «tan bies 
felbe mit foblenfaurer Olatronauflbfung % ©tunbe laug bet 
76° @. unb fegt jur glüfßgfeit perbünnte ©chwefelfäure ju, fo 
entbinbet ßch ©cbwefelwajferßoffgaß unb Sleijudfer macht bies 
felbe fchwarj. ©aber fommt eß auch, baß ©olle mit efßgs 



*) ©cbubartb’ß e lernen te ber teebnifeben Sb«mte. Sanb II. 
323 . 
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faurem ®Ielori>b unb faljfaurem Binnortjbul (Binnfali) be« 
fonberß in ber SBärme bräunlich fcgroarj färbt. 

X)ie SSolle if! ftarf hbgrometrifch; ffe jiebt, oorhcr colls 
Fommen getrocfnet 8 «Proc. «Baffer auß ber Saft an, oerbinbet 
ftd) mit einer bebeutenben Slnjabl oon Säuren unb ®afen, be* 
fonberß mit folgen , bie roenig ober gar nicht in SEaffer Ibßs 
lieh ftnb, unb bereinigt (ich leicht mit mancherlei Saljen (j. ®. 
mit Sllaun ohne Berfegung beffelben). SSolle eerbinbet ftd> mit 
ben mefjrflen Pigmenten unmittelbar, aber bie garbe ift, in 
Vergleich mit ben gällen , roo man bie SSolle eorljer angebeigt 
hatte, roeniger haltbar unb flumpfer. Shlorgaß bleicht jroar 
bie SSolle, nimmt ihr aber bie (Jigenfcgaft, ftd) beim SSalFen 
ju filjen; Salpeterfäure färbt fte gelb unb Ibft fte enblich uns 
ter ®ilbttng oerfchiebener Sauren ganj auf; Scgmefelfäure 
mit V 4 «Baffer oerbtlnnt, »erroanbelt fte in Seucin tc. 

Soll bie SSolle ro e i ß gemacht (gebleicht) roerben , fo 
fegt man biefelbe ber SinroirFung ber fcgroefligen Säure auß, 
fte roirb gefchmefelt. £>ieß gefd;iegt entmeber, unb bei 
unß »orjugßroeife , auf troefnem ober auch auf naffem SSege, 
entmeber mittelfi ber Säure in gaßfbrmt'gem Buftanb in eige$ 
nen ScgroefelFäfien (SchroefelFammern), ober mittelfl fchroef* 
ligfauren SBafferß. «Bor bem Scgroefeln roirb tild^tig mit 
Seife geroafchen, bie im Beug j um ggeil gelaffen roirb , roenn 
eß in ben Mafien fomrnt. ©erobhnlich roirb nach bem Schroes 
fein nid)t geroafchen, eßfepbenn, baf? eß Juche roären , bie 
geFreibet roerben follen. B u bem <5nbe roerben bie gefcgroefels 
ten unb geroafchenen Beuge burch ein äfreibebab (Äreibemilcg) 
genommen, bamit nach bem Strocfnen bie Jtreibetheilchen jrois 
fdjen ben gäferdjen gelagert, bie «Beiße beß SEuchß »ermehren 
helfen. Die in ber SSollenfafer gebliebene fdjroeflige Säure 
roirFt nachtheilig auf SEfifetalle ein, bie mit gefchroefeltem Such, 
(Jafitnir in Berührung Fotnmen, rote j. ®. ^nbpfe an $lei* 
bungßfitlcfen, fte laufen an, roerben blinb. SJiicht feiten roers 
ben roeiß gemachte Äammgarngeroebe an ge bläut, um ein 
angenehmeß 3leußere ju erhalten; bieß gefdjieht theilß mit 
Serlinerblatt, roelcheß mit etroaß Saljfäure angerieben roirb, 
ober mit «bgejogenem 3nbig in »ielem SEaffer jertgeilt. 
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21 Hein foll eö eine angenehme QBfrfung heroorbrittgen, fo muß 
ber ©runb mbglichfl gut »orher meiß gemalt roorben fe»n, 
fottfl erfcheint ein grüner garbeton. 



Die ffiolle »erträgt beim 2inbei^en »iel freie , felbft fräf* 
ticje Säure, ohne baß biefe ihr fdjabet, bagegen roirfen neu* 
trale Salje, befonberß neutrale 3inttfalje, jer^brenb ein. 
2Beinf!einfäure (gereinigter SSBeinftein) ifl für SBolle 
bie michtigfle 23eige, theilß für (ich, theilß mit €ifen* unb 
Äupfereitriol, Sllauu unb 3 ,nn f‘ jf 3 cn ,n SJerbinbung; fte 
macht bie ffiolle milb, nuancirt bie garben inß ©eibliche, unb 
eerbinbert, baß bei nachfolgenber Sehanblung bevfelbeit mit 
2IIfalien eine ^erfeijung ber früher angeroenbeten Salje jlatt 
ftnben fbnne. 

Sllaun unb 9B ein fl ein bilben bie 23eiije für faft alle 
garben, befonberß helle, ju ©elb, ©rün, 9toth, Sraun. 

gifenoitriol, ätupfernitriol unb ffieinflein 
bilben bie 23ei(je ju fchmarjen unb grauen garben. 

üBeinftein mit ©alluß unb Schmacf bient ju ©rau , 3 tim 
Qlbbunfeln ber garben. 

Schmacf, ©alluß unbffifenfalj mürbe früher juSchmarj 
gebraucht, iefyt 58laubolj mit gifen * unb ätupferoitriol. 

2Ilaun bient ju Sächfftfchblau unb einigen grünen £bnen. 

■Jinnfalje mürben juerft nur in ber Scharlachfärberet 
angemenbet, je^t ju manchen anberen ^mecfen; bie freien 
Säuren biefer Sluflbfungen fpielen beim gärben eine große 
3iolle. äCrpflalliftrreö faljfaureßjinnorpbul (3tnnfalj) rctrb ju 
ben am menigften lebhaften Dtuancen beö Scharlachs ge* 
braucht; eß gibt in ber glotfe menig SJlieberfchlag unb ifl ba* 
her bfonomifcher, mährenb bie Drpbuffalje mit freier Säure 
»iel präcipitiren. gß gibt mit Suercitron fch&n gelbe , inß 
SRbthliche gehenbe, garben; mit Slauholj *penfe, Ü3iolett, 
unächte blaue garben. — ©ine Sluflbfung »on ^innorpbul 
mit menig Drob unb menig »orroaltenber Säure gibt mit goche* 
nilte unb £ac*bpe fchbnere Scharlachfarbe, auch Drange, mit 
öuercitron ©elb tnß ©rünliche, mit SBlauholj *)>enfe, — CEine 
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21uflbfung eon 3innovt)b mit wenig Drpbul unb »iel Säure 
gibt bie fch&nften Sd)arlad) = unb Orangefarben mit@od)enine, 
Hacsbpe unb gifetholj, bagegeu mit Quercitron matrere gelbe 
garben. — 21lle ^innfalje werben in ber Siegel mit gereinig- 
tem IBeinflein, and) mit SIfaun perfekt angewenbet. 2luf 
SRotbhoIj üben 3i«nfalje feine befonbere SSBirfung au«. 

©ifenfalje,, au« Dn;bul unb Drtjb befle^enb , geben 
bei norwaltenbem Drnb mit Slauholj lebhafte blaugraue unb 
fchwarje garben. ©ifeuorpbulfalj gibt mit Slauholj bräun* 
liebe, in« Slaue unb Schwarte ftechenbe garben , befonber« 
mit Äupfer»itriol fchwarj, unb macht bie Stauholjfarben, bie 
mit 2l!aun unb 2Beinfiein gebeizt unächt fei)n mürben , äd)t 
unb haltbar. ©ifenorpbfalje werben t>on ber 2Bolle rafd) auf* 
genommen, wobttreh nicht feite« ein ungleiche« gärben berur* 
fad)t wirb. 



,Bu>eiteö Capitel. 

Söon bet Seibe. 

Die Seibe ifl jener feine unb fejle gaben, au« welchem 
ba« ©«häufe bejleht, in welche« ftch bieSlaupen be«S eiben* 
fpinner« oberSeibenwurm« (Bombyx Mori) einfpin* 
nett, wenn fte jur Sßerwanblung in Blpmphcn reif ft«b. 

Diefe« ©ehäufe ifl ooal , beiläufig einett -3oli b oc & » ber 
gaben, ber ju beffen (Jonfiruction »erwenbet wirb , ifl nicht 
weniger al« 1000 guß lang. 

Schon bie Sllten fannten biefett gaben, unb nannten ihn 
Sericttm (Seibe), ein Blame, ber »on ber ^rooinj Serie« 
fommt, we!d)e überbem ©ange« lag, unb au« welcher fte bie 
Seibenarbeiten erhielten ; fte wußten aber ttidjr, wie bie Seibe 
erjeugt wirb, unb fprad;en baoon bloß, wie eott reichen Site* 
ßett, mit welchen bie Slärter ber Säume im Haube ber Seri* 
fen bebeeft wären. *) 

*) »mm. 9K«rcell, lib. 23 ; iBirgil ©eorg. Hb. 2 . v. 121 ; 
^lintu«, lib. 6. cap. 17. 
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3m 6ten 3abrbuttberte, unter bet Regierung 3 u ftl» 
nia n g, brachten SOlbnche auö 3 n bi en ©eibenwurntsSier unb 
ben weißen SDlaulbeerbaum mit, befifen Sldtter biefem 3nfecte 
jurOlahrung bienen, unb man errichtete in f urjer 3eit barauf 
©eibenjeugfabrifen. Diefe gabrifen verbreiteten ftch nach 
unb nach in ©icilien unb Italien ; unb am ©nbe beg 13ten 
Sahrhunbertg ließen bie gipfle , weldje fid) nach 2lvignon ges 
jogen hatten, bafelbfl Doucetteg verfertigen, eine 2frt von 
beugen, beren .Rette auö 2BoUe, ber Eintrag aber aug ©eibe 
beftanb. ©enueftfdje SUrbeiter, weiche fleh in ber ©raffchaft 
93enaijfer nieberiießen, verfertigten hierauf ©toffe von bloßer 
©eibe, welche entweber glatt ober auf Damaftart gewebt 
waren. 

Subwig XI unb fein ©obn Jtarl VIII begünjiigten biefen 
neuen 3«eig von Snbuflrie, unb, um ben ©efehmaef ju bems 
felben in ganj granfreich ju verbreiten , ließen fte SOlaulbeers 
bäume in ihrem «parfe ju spiefftgsleg 2ourg pflanjen, unb IocP= 
ten von ©euua , glorenj unb 93enebig ©eibenjeugfabrifanten 
nach granfreich, welche ftch in Jfcourg nieberiießen. granjl 
unb Jpetnrich IV f&rberten ebenfallg bie @ultur beg SRattls 
beerbaumeg , unb unter <5 o l b e r t ' g SKiniflerium würben bie 
gabrifen ju £ourg , Sipon, Olimeg unb im füblichen granfreich 
dußerff blilhenb. *) 

Die ©eibe bilbet heutjutage einen reichen 3»eig ber 3«= 
bujfrie filr unfere füblichen Departemente. SWati iieht bort 
©eibenrodrmer, bereitet ihre ©ehdufe ju, unb verwanbelt fte 
in ©trümpfe, ^»anbfehuhe, ©hawlg, ©chnupftücher unb vers 
fchiebene ©eibenjeuge; man mengt bie ©eibe mit ber Saums 
wolle, unb bie ©ewebe, bie baraug entfiehen, ftnb von ber 
grbßten ORannichfaltigfeit. Die Oldhfeibe, Sapejierfeibe geben 
unferen gdrbereien auch nod; eine fehr vortheilhafte 2lrbeit. 

Die rohe ©eibe, fo wie jte vom Gtocon abgehafpelt in ben 
Jpanbel fommt, ifl theilg weiß, theilg unb jwar vornehmlich 
gelb (weißer unb gelber Safi). ©ie ifl von Olatur aug mit 



*) ®«g ©eföübtlidje ber ©eibe ßnben bie 2efer in ber beutfc&ea 
Ausgabe oon Sancrcft’g gärbebuep. Sb. I. 6. m. 

SCitdtie girtebu^. II. 9(uft. 
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einem girniß dberjogen, welchen matt lange $tit diutnmi 
genannt bat; btt girniß auf bem roeißeit 23afl bot ganj btei 
felbe 3ufamtntnfe§ung , mie bet auf bem gelben, mit Stuß* 
nabme beß garbftoffß. 

Webet Sic 33cftanbtf)eile bet 2eibe. 

3fn ber neueflen 3«t bot Sulber *) eine chemifche Utu 
terftubung ber ©eibe angeflellt, burcbmelche mir über bie mabre 
9latur ibreß girniffeß inß .Klare tarnen unb mooon mir babet 
bie Stefultate mittbeilen mollen. Cd mürbe gleichseitig eine 
gelbe neapolitanifche SRobfeibe unb eine meiße leeantifcbe robe 
Slmaftnfeibe ber Slnalpfe untermorfen. Diefe ©orten beflan» 
ben in 100 Steilen auß : 





©eibe. 


2Betfe. 


©etbenfaferfloff 


53,47 


54,04 


©allerte (geim) 


20,66 


19,08 


Ciwfifdoff 


24,43 


25,47 


2B«cbeftoff 


1,3 9 


1,11 


garbfloff 


0,05 


0,00 


gettßoff unb Jpari 


0,10 


0,30 




400,00 


100,00 



SMußerbem fanben ftcb noch ©puren einer eigentümlichen 
©iSure, ©eibenfäure, welche nicht bem ©ewichte nach bes 
ftimmt mürbe, unb t>on ©aljen. 

©ang ber üinalpfe: biefer mar filr beibe ©eibenfor* 
ten berfelbe. Ölachbem man bie ©eibe mit faltem Saffer ge» 
fnetet batte, mobei bie gelbe ©eibe fchon einen großen £beil 
ibreß fdrbenben ©toffß an baß Saffer abgab, föchte mau bie* 
felbe mit beffiUirtem Soffer fo lange, biß bie Slbfocbung nicht 
mehr »on ©allußtinctur gefallt mürbe; Etieju mar ein tagelan* 
ged Wochen nbtbig ; bie gelbe ©eibe mar habet ermaß fyeticr, 
beibe ©eiben jarter gemorben. San trocfnete bie ©eibe unb 
fanb, baß beibe ©orten über 25 9>roc. an baß Soffer abgege* 
ben batten. Bie mdfferigen Slußjdge bampfte man jur »büi» 
gen Ürocfniß ob, unb sog bie jurilcf bleibenbe, brbcfliche, luft# 
beftdnbige, bei beiben ©orten grtlne Söffe mit SUlfobol ouß. 



*) $olpte<bnif<beß 3ourn«l. 93b. LXU. ns. 
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Beim (?rfalttn ber alfobolifcben Üincturen fcbieben ftcb burcb* 
fcbeinenbe unb farblofe glocfen auß / welche beim 2Jbraucben 
lehr an Umfang eerloren unb eine teigige Sflalfe biloeten, »eich* 
(tcf> als 2Bad)6floff »erhielt. Da« »äfferige ©eibenertrat 
fonnte, nach Slußjiehung beß UBacbßffoffß , mitteljl feigen 
SBafierß in j»ei £b«ile gerieben »erben, einen in focbenbem 
SBaffer Ibßlicben , ©allerte, unb einen in focbenbem ÜBafs 
(er unlbßlicb geworbenen, <Ji»eig|toff. — Die burcb 2Baf* 
fer erfcb&pfte ©eibe »urbe nun mit abfolutem 2IIfoI>ol außges 
focfyt , »obei jtcb bie gelbe ©orte fafl ganj entfärbte ; bei 2ib* 
raucbung ber Sincturen fcbieben fic(> in »erfcbiebenen 3eiträu» 
men glocfen »on SBacbßftoff auß, gleichseitig aber in ber 
Sinctur »on ber gelben ©eibe gelbe JjxSutcben. Durch 2lbraus 
eben ber »om außgefebiebenen 2Bacbß|loff getrennten glüffigs 
feit erhielt man einen fiebrigen, fn (Streifen am 23oben beß 
©efägeß flebenben, bei ber gelben ©eibe fdjbn gelb gefärbten 
SWcfflanb, »elcber bei ber »eigen ©eibe nur auß gettfioff 
unbjparj, bei ber gelben augerbem auß einem rothengarbs 
gof fe befianb. SOfan trennte biefe 23ejtanbtheile burcb 
lauge, »eiche in ber .Kälte ben gettfioff aufnabra , barauf ittt 
Äocben baß Jpars Ibf’te unb ben garbfioff jnräcf lieg. 2!uß ber 
öureb Sllfobol ebenfalls erfebbpften ©eibe jog nun Slether noch 
et»aß gettfloff unb £arj auß. Die gelbe unb »eige@eib$ 
»aren jtcb nun obüig gleich geworben. SÄan foebre fte nun 
»ieberbolt mit concentrirter (Jfftgfäure, »elcbe noch »iel <SU 
»eigjloff außjog, aber ben ©eibenfaferfioff ungelbft 
lurücflieg. — Durch DefliHation ber »eigen unb ber gelben 
©eibe mit »ierfacb eerbi}nnter©cb»efelfäure »urbe ein faureß 
Deflillat erbalten, in »elcbem bie bem ©e»icbte nach nicht 
näher beflimmte ©eibenfaure enthalten »ar. — Der ggfers 
Hoff lägt beim iöerbrennen 0,6 iproc* einer rbtblicben 2lfcbe 
juräcf ; ber ©imeigfloff enthält 3 9)roc„ bie ©allfrte 3,6 9>roc. 
gre 9?e(!anbtheile. 

Sigenfcbaften ber. einzelnen ©toffe. Die 
Keuntnig ber hauptfäcbficbflen (Jigenfcbaften ber oben gefunbes 
nen Seflanbtheile ber ©eibe ifi filr ihre teebnifebe 23ehanblung 
wichtig. 

il • 
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Der ©eiben faferfloff, wcld&cr bie .£>auptgrunbfage 
ber Seibe bilbet, fleht ganj wie bie ©eibe felbfl au«, ifl aber 
jarter, biegfamer, bagegen aud) rninber faltbar, feine gäb* 
eben fplittern beim Durchbrechen in »iele einjelne Tbeile; er 
ifl febwerer nl« SEöaffer; beim Verbrennen »erhält er ftcb af« 
flicffloffbaltige ©ubflanj. 5" 2Baffer, Sllfobol, 2letber, fet* 
ten unb ätberifeben Deblen unb in Sfftgfäure ifl er unlbölicb. 
Slucb in concentrirter Salifäure unb in concentrirter Salpeter* 
fäure Ibf’t er ftcb; bureb Soeben mit legerer wirb er ju Dral* 
fäure. Schwache Kalilauge »eränbert ibn nicht, ftarfe lbft 
ibn auf, boeb wirb er bureb ffiaffer unb »erbunnte Schwefel* 
fäure wieber gefallt. 3n foblenfaurem Jlali unb in Sitarn* 
moniaf ifl er unlbßlid;. 

Die ©allerte ifl fprbbe, gerueb* unb gefcbmacflo«, 
gelblich, burebfebeinenb, luftbeflänbig , febwerer al« ffiaffer, 
febwidt beim Srbihen auf, »erbrennt mit glamme unb bint« 5 
läft eine »oluminbfe Äoble, welche bi« auf etwa« weife, »or* 
jäglid) foblenfattreß Vatron entbaltenbe 2lfd)e eerbrennt. 3n 
SBaffer ifl bie Seibengaderte ju einer fiebrigen, an berSuft 
ficb fcbnell unter ammoniafalifebem ©erudje jerfegenben gltlf* 
ftgfeit Ibßlicb, in 2llfohol, Sletber unb Deblen unlbßlicb. Von 
concentrirter ©alpeterfäure, Saljfäure unb Scbroefelfäure 
wirb fie bei gewbhnlid;er Temperatur ohne garbenoeränbernng 
gelbf’t; »erbdnnte ©cbwefelfäure erjeugt im Jochen ^tiefer; 
concentrirte ©alpeterfäure liefert beim ©r wärmen bamitSticf* 
flofforpbga« unb Dralfäure. 3 n concentrirter Sfftgfäure bilbet 
bie ©aderte eine Sbfung, welche beim 2lbraucbett bieffieb, bann 
bureb Sffiaffer nicht, aber bureb Vlutfaugenfafj febbn griln, in 
SSBaffer l&ßlicb, gefädt wirb. So wie bie ©aderte ftcb in 
Säuren Ibf’t unb au« biefen Sbfungen bureb 2llfalien gefädt 
wirb, fo Ibf’t fie ftcb auc^ in ä^enben unb baftfd) foblenfau* 
ren 2Jlfalien unb wirb burd) Säuren au« biefen STuflbfungen 
niebergefcblagen. — Diefer Stoff, welcher in Ver* 
binbung mit bem (Siweiffloff baßjenige auf* 
macht, wa« man fonfl baö ©ummi ber Seibe 
nannte, ifl theil« bureb ben wabrfcbeinlicben Sticffloffgebalt, 
theil« babureb, baf er mit Salpeterfäure feine Scbleimfäure, 
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fonbern Dralfdure liefert , baß feilte 2&fung »oit faljfaurem 
unb fdjroefelfaurem ©ifenorpb nid)t gefüllt wirb , hinreicheub 
üom ©utnmi t>erfd)ieben , bagegen iß er in fafi allen ©täcfett 
bem t&ierifdjen Seim ober ber t&ierifchen ©allem ähnlich. 

©er ©iroeißßoff, früher mit bem vorigen Stoffe in* 
famtnen , ba er mit ihm jugfeief) burd) ©afier außgejogen 
roirb, alß@ummi angefeljen, iß im »bllig troefenen 3u* 
ßanbe brbcflid), fchwerer alß ©affer, nerbrennt unter gleichen 
©rfefteinungen mit J^interlaffung gleicher Qlfdje wie ber gafer* 
ßoff, gibt bei troefener Deßillatioti »iel foblettfaureß 2lmmo* 
ttiaf unb brenjlidjeß Dehl. 3m troefenen 3ußaitbe wirb er 
felbß eon concentrirter ©chwefelfäure nur bei ©rbifcutig ge* 
fchwärjt, im feuchten fchon bei gewöhnlicher Temperatur ge* 
l&f’t; »erbtinnte ©chwefelfäure Ibf’t i&n gar nicht, concentrirte 
©alpeterfäure beim grwärmett, in feuchtem ^uflanbe. auch 
bei gem&hnlicher Temperatur, unb oermanbelt ibn in DräU 
fdure; ©aljfättre Ibft ibn nur in ber ©ärnte, eher wenn er 
feucht iß. 3« concentrirter ©fftgfäure Ibf’t er ftd> ju einer 
fettig aniufilblenben gldffigfeit, welche mit Slutlaugenfalj 
einen fd)ött grdnen, in ©affer Ibßlid)en 9?ieberfd}lag gibt. 3« 
d^enben SHlfalien Ibf’t et ft'd) unb wirb burd) Säuren gefällt. 
Daß föerhalten ber efftgfauren fibfttug gegen 93lutlaugenfa4 ifl 
fo außgeieiebnet, baß man eß jur ©ntbeefung beß ©iweißßof* 
feß in febv fleinen ©engen brauchen fann. Daß oben ange* 
gebene Verhalten ber ©allem beweif’ti. 93., baß biefelbe noch 
ttidjt gani frei oon ©iweißßojf ifl. — 93on bem gewbbnlichen 
Eiweiß tfl baß ©eibeneiweiß nod) burd) bie 2lbwefenl)eit freien 
©d)wefelß oerfchiebett. 

Der ©ach ß fl off ber ©eibe fomnit ooHfotnrnen mit 
bem ©erin beß 93ienenwad)feß t'tberein. 

Der garbßoff ber gelben ©eibe ifl int reinen 3«fl«nbe 
rotf)', burd) concentrirteß Sle^fali wirb er bunfter; in ©affer 
iß er nid)t, aber in SHlfohol, 2(et()cr, fetten unb dtl)erifd)en 
Detjten lößlid). Durch ©hlo* «"b fdjweflige ©dure wirb er 
bdlgelb, faß farbloß. 

ge tt ßoff unb J£>ar j bieten nid)tß 53efonbereß bar. 

Die ©eibenfdure, weld;e ßch in bem mit Schwefel* 
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füure erhaltenen Deflillate ber ©eibe oorftnbet, {fl eine eigens 
thümliche flüchtige ©üure, welche für ben Jlechnifer burchauß 
nicht in 58etracht fommt. 

Dev ©eibenfaben, wie er »on ber Utaupe gefponnen 
wirb, ifl nicht einfad), fonbern boppelt; jroei cplinbrifche 
gäben finb an einanber geliebt, feiten fo Iofe, baß bie 
cplitibtifche gorm eineß ieben beutlid) erbalten ifl, meift 
mehr ober ntinber fefl, fo baß eine Abplattung unb mehr 
elliptifdje gorm beö Doppelfabenß entflebt. 

a3cleudbtnng ber fabrifmäßigen 3ubcreitnng ber ©eibe. 

SBirb vol)e ©eibe oermebt , fo entfielt ein weniger glüns 
jenber harter £eug. Diefe Sjdrte ifl bei manchen ©eibens 
flrffen, j. 58. ben ©ajen, erwünfeht. 2ßjU man jebed) ben 
©toff gefchnuibig haben ober färben, fo muß bie ©eibe $us 
»or ihreß im 2Baffer Ibßlichen Ueberjugeß entlebigt werben. 
Denn maß bie gärbung betrifft, fo haften einerfeitß bie 
garbefteffe beffer ouf ber ihreß Ueberjugeß entblbßten ©eibe, 
atibererfeitß aber mürbe beim Eintauchen ber ©eibe in heißeß 
9Baffer, unb fclbfl bei langem Siegen berfelbeu in lauem 
ober faltem ffiaffer ber Ueberjug, unb fomit ein beträgt: 
liehet £beil beß garbeßoffß oerloren gehen. 

Durch bie Zubereitung ber ©eibe, wobei man fte onn 
ihrer üußeren j£>ülle befreit, bejmeeft man bet ber einen ©orte 
nod) außerbem bie Entfärbung beß gelben ^igmentß. Diefeß 
ifl jmar jum ftheil in ffiaffer ober wäfferigen glüfftgfeiten 
ouflbßlich, ober menigflenß gertheilbar, jum größeren 5£i>eil 
bleibt eß aber in bern ©eibenfloffe jurücf, welcher an bie 
roüfferige glüfftgFeit nicht Alleß abgeben laun. 

Eß gibt jmei Zubereitungen, benen man rohe ©eibe 
unterwirft, nämlich hie Außfochung unb bie @d)wefes 
lung. 

Außfochung. Die Ehinefen fdjeinen bie .fiunft bie 
©eibe gefchmeibig ju mad)en unb öon ihrer natürlichen J£>üHe 
ju befreien, fel>r gut ju »erflehen; wenigflenß i|l bie chines 
ftfehe ©eibe außerorbentlich jarr, aber in bemfelben ©rabe 
bünn unb fein, weil fte bei ber Zubereitung t>iel an ©ewicht 
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»erlierf. 23 au me unb@iobert haben (ich »iel SDJilhe ge» 
geben, um europäifdjer ©eibe ein eben fo guteb Slubfeben, 
»ie bab ber cbineßfchen iß, ju »erfcbaffen. 

Saume bleicht unb »erarbeitet bie geßafpelte ©eibe 
unmittelbar, weil fonfl bie an einanber flebenben gäben 
fidj verrohren unb albbann nid)t gut gereinigt werben fbn* 
nen. ©b iß ein gehler ber beutfchen ©eibe, baß fie »er 
ber Verarbeitung ju wenig präparirt reorben, unb bieß iß 
ein ©runb, warum eb unmbglich iß, biefe ©eibengewebe 
fo jur gärbung »orjubereiten, baß ße ben chineßfcßen gleich 
»erben. 

Saume räth baher, bie abgehafpelte ©eibe jtieor in 
2Ba|fer ju »eichen, bamir bie burch bie ©alterte (©eibenleim) 
»ei flehten gäben ßd) »on einanber I'ofen, wab ohne Sebanb* 
lung mit üßaffer unmbglich iß. Ungebafpelte ©eibe fleht feß 
auf einanber, unb man muß beim J£)afpeln einige jfraft an= 
»enben, um oon bem »erflehten Knäuel bie einzelnen gäben 
ju trennen. Seim ©pinnen iß eine befeuchtete £anb binrei* 
djeub, um mehrere feine gäben ju einem bidfeu fo feß jueereini* 
gen, baß man mir Sßübe erfennen fann, »ie »ielbrähtig bie» 
fer iß. 2Birb nämlich ber ©eibenleim, »elcher ben gaben 
umgibt, ein »eilig angefeuchtet, fo erweidjt er, unb »erbin» 
bet bie feinen gaben fo ju einem ©anjen, alb wärtn ße mit 
Seim beßridjen gewefen. 

Die rohe ©eibe »irb alfo in SHJaffer geweicht unb bie fei» 
neu gaben »on einanber gefonbert, b. h- eb »irb bie btlnne 
©alfertlage, »eiche bie gäben »erfleht, in 2Bajfer aufgel&f’r. 

3n biefem falten UBajfer iß, »ie »ir oben nachgeroiefen 
haben, ein Übeil ber ©aßerte unb beb garbßoffb aufgenom* 
men. Jpinßchtlicb ber j}eit, »ährenb welcher man bie ©eibe 
maceriren läßt, bebarf eb feiner großen Vorßcht, inbem ße 
felbß bei ber ©ommerbiße feine fcßabliche Veranberung burch 
bab Siegen im Süafler erleibet unb äußerß lange ber gäulniß 
»iberßeht. Die Urfache ba»on iß bie große #ärte beb feinen 
©ewebeb, unb befonberb ber Ueberjug »on 2ßachb, gett unb 
Spa rj, weld;er bie ©eibe »or aller ©inwirfung »on 2lußen 
fehlet, unb gegen gaulniß im 2Bafier, wie in ber feuchten 
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Sltmofpbäre bcftanbig macht. 9iohe ©eibe wiberßeßt olfo ber 
gäulniß wegen il)rer Spüüt »on 2Bad)ö, £arj unb gett, 
bereitete ©eibe «egen ihrer Zufammenfegung and bloßem gafer: 
floff unb geronnenem (Jiweißßoff. 

©acbbem Saume bie ©eibe aus biefem ffiafler genonts 
men, brachte er j. S. 6 *J>funb berfelben in ein irbeneS ©efäß, 
in welchem 48 spfunb Sllfobol »on 0 840 fpec. ©ew. , mit 
12 Unjen reiner ©aljfäure »erfeijt , ßch befanben , unb ließ 
ße hier 24 bis 36 ©tunben, ober überhaupt fo lange liegen, 
bis bad fh'one ©rün ber glüfßgfeit ßd) in bie garbe »erwelfter 
Starter oerwanbelt l>arte. Jjpierauf mürbe |te forfältig mit 
ÖBafier auSgemafchen , bis alte ©äure entfernt mar, alebann 
auS einanber gehängt unb getroefnet. Durch biefed ©erfahren 
entgeht ein ©erluß oon einem Siebtel ber ©eibe. Die glüfßg= 
feit iß nicht unbrauchbar, fonbern man fann, nachbem man 
fte mit .Ralf gefättigt, ton bem baburch cntßebenbeti (Jßlor; 
calcium ben Sllfobol abbeßilliren. 

Die chemifcben ©orgänge bei biefer Searbeitung ergeben 
füb auö obiger Slnalpfe. Die ©eibe mirb udniltcf> twn ihrer, 
in ©aljfäure auf!&6lid)en ©allerte befreit, behält aber betiffi» 
wetßßojf jurücf , unb »erliert ben Stßadjefioff, baS getf, Jparj 
unb ben garbßoff. 

2Bäre nun biefe Sehanblung nicht ju theuer, fo mürbe 
ße ßch Jur Slnmenbung fehr eignen, inbem auf biefe Sirt bie 
©eibe ooUfoinmen ber djineßfeben gleid) mirb. Slußerbem 
bleibt ber gaferßoß mit allem (Jimeißßoß »erbunben jurücf, 
baher ber ©emidjteoerluß oiel geringer iß, ald bei ber unten 
aujugebenben Zubereitung nad) jRoarb’ö ©ietßobe. 

©iobert’S ZubereitungSart iß folgenbe: €r weicht bie 
©eibe in lauem Sßaßer, brüeft ße auS unb bringt ße unmif; 
telbar in eine febmadje mäfferige (üblorauflbfung. ©aebbem 
ße hier jmei ©tunben gelegen iß, mirb ße in eine mäßerige 
Sluflbfuug t>on febmefligfaurem ©aö gebracht. Dieß ©erfahr 
ren mieberholt er abmedjfelnb, bis bie gelbe ©eibe »bllig meiß 
gemorben iß. Der ©emidjtSoerluß babei iß unmerflicb, 
weil nur ber garbßoff abgehf. SlUein eben barum iß biefe 
SWetbobe nicht ju empfehlen, weil bie ©eibe gerabe baS oer* 
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lifren muß, roa$ jtetm rohem 3uftant>e Jur ScSrbung untaug> 
licfc madpr. ©aber oad> bie nadp Stöbert ’S ÜWftbobe gerei» 
nigte ©eibe roegen tbreS SebalteS ati ©allerte unb 2Bacb6ftoff 
otelroentgerSfanjbat, als bie nad> Sau me bearbeitete, roelcije 
aus reinem mit <5in>eif5ftoff äberjogetiem gaferflofjf befielt. 

<56 gibt eine 2lrt bie ©eibe ju bearbeiten, reelle man 
©egummation nennt. *) ©iefe ftnbet tlpre SImvenbung, rcetin 



*) SOTan untcrfdjeibet gewöhnlich bie »orbereitenbe Bearbeitung, web 
eher man bie ©eibe unterwirft, inSegummiren, SluSfocben 
unb Gntfdrben, welche Operationen burcb eine äluflöfung »on 
üefjlfeife (WarfeiUer ®eife) in SBaffer bei »erfcbiebenrn £emperatu= 
ren unb eoncentration »ollbracbt werben. Sie rohe ©eibe wirb 
an bem Oiingpfabl gehörig aufgelocfert, auf glatte biinne ©eile ge= 
reibt, lofe in grope ©äcfe ober iafdjen »on flarfer aber locter ge= 
webter Seinwanb jti 25 bis 30 ipfb. gelegt, biefe jugenäht unb 
bann in baS ©eifebab gebracht. «Wan (oft 26 bis 30 9>rec. »om 
©ewiebt ber ©eibe Warfeiller ©ei fe burch .Stochen in einer l)in= 
reicbenben SJJienge reinem glupwajfer auf, febrecft bie üöfung mit 
taltem 23a|fer ab, nimmt baS geuer unterm Äeffel weg, bringt 
bie ©ctbe in baS ©eifcbab, unb bebecft beit .Steffel. SWan läpt 
bie ©eibe wenigfienS l ©tunbe lang weichen, unb bn'tcft bie ©acte 
mit einem ©tocf einigemal nieber. Sarauf wirb ber Settel abge= 
nommcn, geuer angemacht, unb bie glilffigfeit währenb ber erfien 
halben ©tunbe in ein gelinbeS ©ieben gebracht, bann 4 ©tunben 
lang in (iarfem ©ieben ununterbrochen unterhalten , unb bas m- 
bampfte SBaffer fictö erfetjt. Sie ©eibe wirb berausgenomtnen 
unb auSgerungen. Surch biefe beiben Operationen »erliert btefelbe 
im Surchfcbnitt 25 $roc., man erhält »om <Pfunb 24 £otl) juritcf. 

Um bie ©eibe weipju machen bängt man biefelbe gewöhnlich 
über ©töcfe in ben .Steffel mit abgefchrecfter ©eifenauflöfung (26 
bis 30 ?)roc.), febrt fie um unb bewegt fte, bis ber gröjjte ibeil beS 
girniffeS , wenigftens alles ©elbfärbenbc , entfernt ift, ringt fie 
bann auS , reibt fie auf ©cbmire ic. unb »erfährt wie bei obiger 
SJJrocebur. hierauf folgt bas eigentliche ÜSeipfochen; man löf’t 
minbefienS 3o sproc. ©eife in fochenbent 2Baffer auf, bringt bie 
abgefochte ©eibe hinein unb läpt 2 ©tunben lang fochen. Surch 
biefe beiben Berfahrungöroeifen jufammen »erliert bie rohe ©eibe 
im Surchfchnttt an 28 ^rec„ fo bap man »omipfunb roher ©eibe 
23 £otb erhält. Sie weipgefocbte ©eibe erhält bann einen Stieb 
ins ©eibliche, (Höthüche, Bläuliche; ju biefem ;?wecf wirb bie 
©eibe erffc gefchwefelt, in ber ©chwefelfammer aufgehängt, unb 
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man bie ©eibe »on igrer ©prgbigfeit unb ©teifgeit befreit 
rednfcgt, ohne bie gelbe garbe jerßbren ju moüen. 3 U bi** 
fein Broecf fod)t mau biefelbe einigt (etwa 7 big 8) ©tun; 
ben in 2Ba|fer, lvoburd) fte fagig roirb ©eigen unb alebann 
garbßoffe aufjunegmen unb jh galten. äugleid) roirb bei 
biefem ©erfahren bie ©aüerte aufgelbft uub ein 2geil beg 
©iroeißßeffeg im Sßajfer jertgeilt, roie man aug oben mit- 
getbeilter Mnafpfe erßegt. <?g muß giebei inbeffen bieQuan; 
tit^t beg 2Bnfferg beßimmt roerben, fotifl roeiß man nicgt, 
roie »iel ©iroeißßoff ßd) im 2Bafi"er jertgeilt, inbem »on 
bem iegteren bie Ditfe unb Keßßenj beg gabeng abgdngt. 
Da mir oben in ber Slnalpfe gefegen gaben, baß felbß nad) 
megrrdgigem JCocgcn ber ©eibe mit SLBafler ßd) noeg ©als 
lerte unb ©iroeißßoff abfcgeibet, fo roirb nad) aegrßßnbis 
gern Jfocgen geroiß ein großer £geil berftlben jurßcfbleiben, 
jumal ffiroeißßoff, ba bie ©aüerte ßd) fnlger auflbft. 9?ur 
reiueg (Kegen; ober beßiüirteg) SBaffer iß baju brauchbar; 
benn ©runneiiroaffer maegt burd) feine Jfalffalje bie ©aüerte 
gart, unb jiegt ße bager nid)t aug. 

SKit biefer Degummation gat ßd) SRoarb »orjdglicg 
beßgÄfrigt. ©ie roirb beroerfßeüigt burd) Äod)en ber ©eibe 
in ©eifenlauge. Dbgleicb man babei in bem SSergtiltniß 
ber ©eife jum 2Baffer fegr roiüfilrlicg »erfägrt, fo iß eg borg 
nad) Koarb’g ©erfuegen »on ber grgßten SBicgtigfeit, bflg 
riegtige «SBaaß ju treffen. 

Die 2Ingfcd;ung mit ©eife entfpriegt einem megrfaegen 
■Jroecfe. 5)?an Ibf’t, »oie man aug obigen ©erfliegen fegon 
entnehmen fann, ben gatbßoff, bag gelt, baö Jparj, ben 



bleibt et»a 12 ©tunben barin, bann triftig gefpiilt. £ati 
©cfcroefdn foll , »ie man behauptet, and) baju bienen, ben Sind* 
ßanb an ©eife in ber ©eibe, »cldjet leidtt ein Kaebgelben »eran; 
laßt, ju jerfehen. pulegt »irb bie ©eibe in fdiaumenbent ©eu 
fenmaffer, »elcbem etreaö Crleand »ugefegt »erben, gemenbef, 
ober in einem ©ab »on DrfeiUe «mb ©laue (abgelegenem 3n= 
big) gefärbt, ober mit ein »enig Sogenille. 3)ag fdjönfte 21 : eiß 
»irb mir auf »elfem ©aß erjeugt. 
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2Bad)«ftoff, bie ©allerte unb «inen beträchtlichen Tbeil beö 
ßiweißfleffe« auf. ©ine getviffe &uantitit ©iweißfloff muß 
jeboch in SJerbinbung mit bem gaferfloff jttrücfbleiben, weil 
baoott btt ©lanj unb bit ©teifi'gleit be« Stoffe« abbüngt. 
©e^t man aber ba« Jtochen mit ©eife ju lange fort, fo 
wirb bie ©eibe mieber raub, unb oerliert jugfeicb an ©türfe, 
inbtm man ihr alßbann ju »iel ©iweißfloff enthebt. Jtod;t 
man fie nicht lange genug, ober in ju fchwacher Seifen* 
laugt, fo bleibt noch 2 Bach$(toff, befonber« aber garbfloff, 
Jparj unb gett, oielleicht auch ©alterte bdrin jurücf. ©6 
ifl baber febr michtig, fowobl bie £eit beö Wochen« al« bie 
gebbrige ©tärfe ber ©eifenlauge genau ju fenneu, um bie 
©eibe nid)t bloß, mie man fagt ju begummiren, fonbern 
im ©inne Saume’«, f:lr bie gärbung oollfommen tauglich 
311 machen. 9 toarb’« ÜJtetbobe erforbevt inbeffen noch eine 
Schwefelung, bie für bie Saume’fdje überflüffig ifl, weil 
hier garbfloff, 2Bach«flcff, gett unb J£>arj burch ben in fei* 
ner SBirfung oon ber ©aljfäure unterwürfen Sllfobol bereite 
anigejogen finb. 

Btoarb’« SJZetbobe beliebt in golgenbem; ÜJtan focht 
bie ©eibe, weiße wie gelbe, eine©tunbe lang mit 15Tbti* 
len 2 Baffer unb fo biel ©eife, al« man braucht, um jener 
bie gewünfchte garbe ju geben; benn je mehr ©eife man 
anmenbet, be|lo weißer wirb bie ©eibe. Btoarb ratb für 
rohe weiße ©eibe bi« % uom ©ewicht ber ©eibe, für rohe 
gelbe 50 bi« 00 *J>roc. ©eife auf 15 Tbeile UBajfer ju neb* 
men. Die 2luefochung gefchiebt in einem jinnernen ©efüß 
unter fletemllmrübrrn unb @rfe^en be« t>erbunjleteu2Bajfer«. 

Einige holten bie ©eibe in einem ©eifenbabe, unb jwar 
100 tpfunb ©eibe auf 30 spfunb ©eife in einer Temperatur 
eon 75° 9t. fo lange, bi« fie ihre garbe beinahe »erloren bot; 
ol«bann nehmen fte biefelbe betau«, binben fie je ju 25 *))funb 
in leinene ©ücfe, unb loffen fie in einem neuen ©eifenbabe, 
welche« au« 15 bi« 20 5 J)funb ©eife auf 100 ©eibe befiebt, jwei 
©tunben lochen. Stoarb bat jeboch flejeigt, baß bieß ju 
lang unb ju flarf, unb baß felbfl jene« ©inweichen in einer 
Temperatur oon 75° 3t. überflüfftg ifl. 
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Ba$ 2lppretiren gefdßebt burch ©eifenbäber, »vorin garb* 
ßoße aufgelbf’t ftnb. gilr ben cbineßfd;en Slppret nimmt man 
eine ßarfe, fcbäumenbe ©eifenlauge, in iveicber ein wenig 
feiner Brleanö, unb läßt bie barin auögefochte ©eibe bierin 
einige Jeit verweilen. Sljur unb Silberweiß er^dlt man, wenn 
einem folchen ©eifenbab etwas Snbig jngefeijt »virb. 

Baö ©d)»vefeln ber rohen ©eibe bient baju, ben garbßoff 
ju verbecfen ; bei fchon (etwa nad) SR o a r b) jubereiteter ©eibe, 
um ben nod) übrigen garbftoff ju entfernen. Burd) bie 
Schwefelung verfcfetvinbet inbeß ber garbftoff nur momentan ; 
beun fobalb bie fdjroefltge ©äure verßüchtigt iß, fommt er 
»viebcr jum «öorfdjein. 

Bie ©eibe tarn» trocfen ober feucht gefcbwefelt »verben. 
3m erften galle wirb fte in einem 3inimer auß einanber ge* 
bangt, in weldjeö man fchwefligfaureö @aö einfirbmen lägt. 
Ba bie ©eibe, um fte für le^tereS empfänglich ju machen, 
vorher mit 2 9>roc. spotafdjelauge befeudjtet worben ift , fo 
bilbet ftch nun fchwefligfaured Äali, »velcheß, mit bem garb* 
ftoff in Serübrung gefommen , baß Pigment entfärbt. Jpat 
mau bie Entfärbung baburch ju ©tanbe gebrad)t, baß »nau 
bloß unter ber aufgebängten ©eibe bei gefchloffenent 3immer 
Schwefel verbrannte, fo muß bie ©eibe, jur Entfernung beß 
fd)»vefligfauren Äatiß, in ©affer ober fd> wacher ©ei feniauge 
außgewafdjen »verben. Ber garbftoff bleibt bann, wenn aud; 
unbemerft , mit ber ©eibe verbunben. 

SBeffer ift eß, bie ©eibe, »tachbem man ße vorher mit 
*/«, .Kalilauge befeuchtet, in mit fchivefligfanrem ©afe gefäts 
tfgteß ©affer ju tauchen , unb barin fo lange verweilen ju 
laßen, biß ße weiß geworben iß. 3 U btefem SBebufe leitet 
tnan bieBämpfe von ©ch»vefelfäure unb ©trob, von ©cb»ve; 
felfäure unb #oljfoble, ober von mit ©djwefelfäure erbittern 
©chmefel in ©affer, welches auf biefe ©eife mit fchweflig; 
faurem ©afe gefättigt »virb. Bie nun weiß geivorbene ©eibe 
wirb enblich, jur Entfernung beß fchwefligfauren ÄaliS mit 
©affer außgefpült, unb bie ©d)»vefelung iß fomit beenbigt. 

Bie ©eibe »virb entiveber im rohen 3“ß<mbe gefärbt, 
ober vorher, u»n ße tveich tmbglänjenb ju mad;en, entfchält, 
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ober man bleicht fte ohne fte ju entfcbälett. Die rofje Selb e 
fann fafl in eben fo manniebfaeben garben gefärbt »erben alö 
bie abgefoebte Seite, man fann aber ju flarett unb febbnen 
garben nur »eigen Saft anmettben ; bie einjige Vorbereitung 
berfetben jum ®eifjen unb gärben begeht in einem binlängs 
lieben Diesen mit SBaffer. Seim 2luöfärben berfelben finb 
»erfcbiebetie Vorftdftömagregeln erforberlicb nnb niebt feiten 
anbere garbmaterialien alö bei gleicher ju erjielenber igarbe 
für abgefoebte Seite. Crö jeigt rohe Seibe eine grbgere Vers 
»anbtfcbaft ju ben spigmenten, inbem fte bie garbebäber fafl 
ganj rein unb febr fcbttell auöjiebt, unb man barf baber nur 
(eireu mehr alö bie J£>älfte beö ©emiebtö ber garbftoffe bei 
rober Seibe amrettben, alö filr abgefoebte gebrauebt »irb. 
Die garbebäber bilrfen nie 25° 9t. überfteigeii, bamit bie Seibe 
, an ffarrer geffigfeit niebt oerliere, »nö bei (Srepe ic. bes 
abfidjtigt »irb; begbalb mug man aud) äfjenbe unb fohlen* 
faure Sllfalien, Seifenauflbfung gänjlicb meiben, bamit bufe 
bon bem natürlichen girnfg niebtö auflbfett. SOfan benutzt ge* 
färbte robe Seibe ju globr, ©aje jc. 

2Baö baö 2(1 aunen ber Seibe betrifft, fo »irb biefelbe, 
ttaebbem fte burebö Spülen mbgliebft »on ber Seife gereinigt 
»orben, am beffen in eine falte öllaunauflbfung gelegt. 
SSJtan Ibft 40 biö 50 qjfunb feV reinen 2llaun in einem mit 
beigem SBaffer gefüllten Äeffel auf. 2ßenn bie 2^tflbfung ges 
febeben if!, fo fliegt man fte in ein gag, in »eleb'eö man eors 
ber febon 40 biö 50 2:f>etfc reineö VJaffer gegoffen bat. Sei 
bem Umgiegen forge man bafür, bag baö ©ernifcb gut umges 
rübrt »erbe, bamit ber 2llaun nicht frpflalliftrt, »aö »egen 
ber niebrigen Temperatur beö SBafferö beö gaffeö gefebeben 
fbnnte. Vacbbem Sllleö fo jugeriebtet unb bie Seibe bureb 
Klopfen unb felbft bureb Qluöringen an bem SRingpfabl bon 
ber Seife ihrer itoebung gut gereinigt jvurbe , bringt matt 
bie Sünbe an Stricfe, unb taud;t fte mit Jpülfe bon Durchs 
läufern in baö 2((aunbab, in »elcbem man fte 8 biö 9 
Stunben lang lägt; man nimmt fte bann berauö, ringt fte 
mit ber J£>anb über bem gaffe auö, unb »äfebt fte im gluffe 
gut auö. 
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Die SWenge Alaun, welche wir Borgefchrieben haben , iß 
filr 150 9>funb ©eibe genug. 2Benn mau burch Sofien beS 
Babeß bfnurft, baß ber ©efchmad? beffelben abnimmt, unb 
baß folglich and) bie jlraft beffelben abnimmt, fo bringt man 
eß wieber auf feinen nötigen ©rab jurdcf , inbem man neuer: 
bingß 20 ober 24 'pfunb äufe^t, unb auf bie angegebene SBeife 
Berfährt; auf eben biefe Art fann man baß Sab fo lange im« 
mer »ieber Berßdrfen, biß eß einen ßinfenben ©eruch ju be« 
fommen anfdngt; man fc^bpfr eß bann auß, bringt noch bie 
©eibe hinein, welche filr bunfle garben beßimmt iß, unb 
gießt eß bann weg, um wieber ein neueß Sab jujurichten. 

Daß Alaunen ber ©eibe muß immer falt gefcheben, benn 
warme Sei$e »ertrdgt bie ©eibe nicht, weit, wenn man ße in 
heißeßSBafferober heiße Alaunauflbfung bringt, ber©iweißßoff 
augenbticftid) coagutirt unb ben gaferßoff wie mit einem feßen 
Ueberjug nmfleibet, fo baß ber Alaun tiefen nicht ju erreichen 
Bermag. ©ben baburch fann auch fpdter ber garbßoff ben 
gaben nicht gehörig burdjbringen , unb bie fonß h«ßbarße 
garbe muß alfo burd) baß Sicht ober burch 2Bafd)en batb »er* 
fchießen, ba ße nur tofe an ber Dberßdche haftet. Drucft man 
aber bie ©eibe mit einer falten Alaun« ober efßgfauren 2hon« 
erbeaufl&fung, ober taucht ße BÖUig hinein, fofann ber Alaun 
ben gaben gehörig burchbringen, unb eß wirb bei bem ©intau« 
chen ber ©ej^e in garbßoff, j. S. in gdrbmöthe, baß Siiija« 
rin ßch mit' ber Shonerbe oerbinben, unb baburch | alfo auch 
mit bem gaferßeff Bereinigt werben, wie bieß bei jeber anbe« 
ren gcitbung ber gall iß. Diefelbe Urfad)e, welche gaUerthai« 
tige ober rohe ©eibe für bie Sei(je unzugänglich macht, be« 
nimmt bie SOibgtichfeit ber gärbung, fobalb ße mit einer 
©chicht geronnenen ©iroeißßoffeß umfleibet iß. 

2Baß bie tphhft^ödber betrifft, fo gebraucht man be« 
ren zweierlei, blau^ unb rothe, mit Blattholz« uub 9?otb« 
boljbrtlhe bereitet; erßere bienen jur Darßellung Bon Silaß, 
©iolett unb *Penfe , festere ju ©armoißn unb 9>onceau. Die 
Bereitung bieferSdber iß im Allgemeinen alfo: man focht baß 
JTpotj auß , concentrirt bie Abfochung burd) ©inbampfen , unb 
fefct hbchßeß©hIot'iinn (falpeterfalafaureß^innorhb.) nebß ßar« 
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fern ffieingefß ju , welcher bajtt bienen foß, ba« beim gerben 
frei werbenbe gf>lor ber 3‘ nn & fl h e J w &faben. Diefe 93«5ber türs 
fen feinem bebeutenben Semperaturwechfel au«gefe(jt werben, 
inbem ft'e babnrch gan§ »erberben. — ©aljfanye« ^innorpbul 
wirb für ücht sponceau au« gocheniße angewenbet. 



IHritte» Capitel. 

23 ott bet SaumiDoIIe. 

Die Saumwofle ift eine 2Irt »on ©amenwoße ober »on 
glaum , welche bie ©amen einer frautartigen spflauje ober 
eine« ©trauche« umgibt, bie man bie Sau mmoll flau be 
nennt, unb bie »orjüglich in 2lften*, Sßfrifa unb Ülmerifa ge* 
baut wirb. Die gultur berfelben gelingt in guropa nur in 
gewiffen ©egenben, in welchen ein ßßärmegrab berrfcht, ber 
beinahe jenem ber brei übrigen ßBelttljeile gleich ffl. 

2Ba« bie Slrten ber Saumwoflßauben, unb bie jahlreichen 
Abarten berfelben betrifft , fo fehe man barüber ba« Diction- 
naire d’Agriculture , welche« einen ber Encyclopedie 
par ordre de matieres au«macht. *) 

Die im Jjmnbel »orfomtnenbe 23aumwoße tbeilt man ges 
wbhnlich in bie ber Snfeltt, unb in bie be« Drientö. 

Die erjlere erhalt »ergebene SJlamen nach ben Unfein, 
welche biefelbe liefern, ©o unterfcheibet man bie 2Boße von 
©uabeloupe, bie »on @t. Domingo, »on gapenne, »on 
SJfaragnan, »on ben ©onai'ren, »on @t. Sude , »on SWarias 
©alante, »on @t. guftache, »on SSerbiel, eon @t. 5Jh»wa*» 
»on ©urinam unb Srfltquebo. Sßße biefe ©orten »on Saums 
wolle fommen al« 3B olle jn un«, b. h- fo wie fte au« ben 
Jtapfelu fommen, welche biefelbe enthalten. 



*) 3m ®eutf<hen: 53ancroft’« gärbebudj, 53b. I. ®. 145 «. 
». Äeep ©arflellung be« gabrtf- unb ©eiverbetvefenö it. 23b. I. 
<g. 114. .Rur rer, in ber allgemeinen Qfncvllopdbie ber 2Bi(fen= 
fchaften unb fünfte, »on @ r f $ unb @ r u b e r. 8. 53b. @. 209 . — 2), 
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Die Saumwolle Bon SDiaragnan (bieg iß ber SJtame 
einer 9>roeinj Sraßlieng) gilt filr bie fchbnße unb beße ber 
neuen ffielt, man jiebt ße fogar ber Bon (Japenne cor, welche 
wegen ihrer üijeißr unb geinbeit hoch febr gefdjdljt iß. ©ie 
Saumwolle Bon ©urinam ifl weniger beliebt, als bie beiben 
Borbergebenben, wirb jeboch ber Bon©t. Domingo Borgejogen. 
Diefe 2Bolle ifl weiß, beßgt ©efcbmeibigfeit unb fpinnt fid> 
febr gut. Die Saumwolle »on ©uabeloupe ifl fdßecbter als 
bie »orbergebenbe, wirb jeboch in ben Saumwolljeugfabrffen 
ju 9louen febr ßarf oerbraucht. 

Die orientalifdje Saumwolle, welche im Jpanbel 
unter bem generißhen Otamen cpprifcheSaumwolle bes 
fannt ifl, wirb im (allgemeinen weniger gefegt, als bie Bon 
3nfeln. ©ie ifl jwar fdjbti weiß, jeboch immer febr unrein, 
etwas b<*et nnb troefen, ooll knoten, welche biefelbe leicht ab: 
reißen machen, unb feine febr feine Spinnerei julaffen ; ße Idßt 
ß<h aud; nicht gut fdrben. 

9J?an unterfdjeibet bei 30 Saumwollenforten, welche aus 
bem Oriente fommen ; bie einen nennt man Sa ubba umwolle 
(cotons de terre), bie anberen ©ee bäum wolle (cotons 
de mer). £u ben erßeren gebbrt bie üon Dfatolien ; ju ben 
{weiten bie oon ben Snfeln beS 2lr<hipelaguS ; matt nennt ße 
auch Saumwolle oon ©atonidji, oon ben Darbanellen, 
oon ©alli polt. Die erße öon biefen iß am meißen ge= 
fchdijt unb bie feinße. 

Sebermann fennt unb bewunbert bie geinbeit unb ©chbns 
beit ber Saumwollenjeuge unb ber ÜJfufieline, weld;e wir aus 
Snbien erbalten; man weiß aber nod) nicht genau, auf welche 
SJBeife bie 3 n bier ibre Saumwolle jubereiten unb fpinnen. *) 
2ßenn eS wahr iß, baß ße ßch nur ihrer ginger jum ©pinnen 
biefer Saum wolle bebienen, fo fann man nicht genug über bie 
©efeptef liebfeit berfelben erßaunen, mit weldjer ße fo dußerß 
feine gdben, woraus ße ihre foßbaren Arbeiten oerfertijen, 
beroorbringen fbnnen. 



*) Sludj fennt man noch nicht alle ©orten, bie fie bauen. 
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Die Europäer, welche üiefleidjt weniger gewanbt finb, 
aber einen erftnberifdberen ©eifl beftfcen, erfanben jene berrs 
lieben SDlafchineit, welche jum ©pinnen ber Saumwoße bienen, 
©eit ber ©ebrauch berfelben in granfreich cingefnfjrt ifl , bat 
bie 2lnwenbnng ber Saumwoße in nuferen gabrifen atigecs 
orbentlid) jugenommen, unb befchäfrigt eine unjdfylige SOTenge 
»on Arbeitern oon jebem SHlter nnb ©efdjlechte. 

Um bie Saumwoße jumgärben tauglich ju mad;en, mug 
man fie brei oorläufigen Cperationen unterjiehen: bemSaus 
gen, © a II i r e n unb 2(1 a n n e n. 

Der^wed? beS Saugens ifl, ber Saumwoße wenigflenS 
jum Sheit bie garbe ju nehmen , bie fie öon 9larur befi^r, 
unb welche oom SBeiglichgelben bis jum SUrtblichgelben roed)s 
feit, welches festere juroeilen bunfel genug ifl, um barauS 
^euge oon biefer natürlichen garbe bereiten ju Ibnnen. Äurj, 
mau nimmt ber Saumwolle nur begwegen ihre natürliche 
garbe, um fie geneigter jn machen, biejenige garbe anjunebs 
men, welche man ihr burch baS gärben ju geben gefonnen ifl. 

Um bie Saumwclle jn laugen, lagt man fie 4 bis 5 
©tunben langtnSoba* ober^otafchesHuflbfung oon i°Saume 
lodjen; man braucht nicht mehr als 500 bis 600 SSttaag Sauge 
auf 100 ?>funb Saumwolle. Das Slbftebeu ifl bcenbigt, wenn 
bie Saumwolle oon felbfl im Äeffel nnterfinlf. SDlan sieljt fie 
bann heraus unb bringt fie auf ein Srett, weldjeS quer ilber 
ben Äeffel gelegt wirb; man lagt fie abtropfen, wäfcht fie 
bann in fliegenbem Sßaffer auS, ringt fie hierauf an einem 
©toef auS unb troefnet fie. 

Die Saummolle, weldje mit falfchett garben gefärbt wer« 
ben foll, braudjt nid)t mit Sauge, fonbern nur mit 2Bajfer 
abgefocht ju werben; nur mug biefes Kar unb rein fepn. 3"m 
©alliren ber Saumwolle nimmt mau gewbhnfid) 3 bis 4 Uns 
Jen ©aßäpfel auf ein spfunb Saumwclle. DiefeS Serbaltnig 
ifl jebod) nach ber 2lrt ber garbe, bie man geben will, unb 
nad) ber 3utenfität, bie fie erhalten foß, oerfchieben. 

Das ©aßiren gefchieht auf folgeubc Sßeife: £D?an lägt 
bie grob geflogenen ©aßäpfel in einem fupferuen JTe|fel mit 
140 bis 150 SSftaag SBaffer auf 100 9)funb Saumwoße lochen. 

SJitati«, SärSeSuct?. II. Stuft. 
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©obalb man bemerPt, baß ßch bie ©alläpfel leicht mit b en 
gingern jerquetfcben laffcn, hört man auf ju Pochen ; man laßt 
bann bie glufßgPeit etwaö abfdblen unb feibt fte burch ein 
Jpaarßeb, welches nur jn bieftm Gebrauche beßimmt fepn 
barf. 2Benn baS Sab noch fo b<iß iß» baß man bie J£)änbe 
Pautn barin halten fanti, nimmt man bie Saumwolle nach unb 
nad) burch, fo baß fte gut, befonberö aber gleichmäßig, mit 
ber ©alluSabPochuttg burchbrungeti wirb; beßtvegen muß bie 
Saumwolle 2 s ober 3mal eingetaudjt, unb iebeemal in bem 
©efäße mit f>a(6gefd>Io|Tenen gingern leicht jufammengebrdcft 
werben. Bann nimmt man fte heraus, ringt fie mit ben 
j£>änben ober an bem (üarvilirßodfe auS, unb bängt fte bann, 
wenn baS SBctter gut iß , in freier Euft, ober wenn eS feucht 
unb regtterifch iß, auf einem j£)ängeboben auf. üßenn biefer 
2beil Saumwolle gut galiirt würbe, nimmt man einen au: 
bern, welchen man auf biefelbe 2ßeife in ben Ueberreß beS 
SHbfnbeS bringt, nacbbem matt bemfelben eine frifche SJienge 
bejfelbett 2lbfubeS jugefegt bat, um baS ju erfeljen, was bei 
ber vorbergebettben Operation Verfehlungen würbe. 

Zuweilen läßt man bie Saumwolle, nacbbem man ße in 
bie ©alluebräbe gebracht bat, eine ober jwei ©tunben in bem 
SJIbfube. ©ben fo bringt man bie Saumwolle in baS © us 
machinfufum, welches man entweber für fich allein, ober 
mit bem ©alläpfelabfube gemengt, unb immer fo beiß 
als möglich anwenbet. 

^n einigen gällen gaflirtman jweimal, unb troefnet bann 
bie Saumwolle jwifchen biefen jwei Operationen. 

Durch bie ©adirung nimmt bie Saumwolle ein PräftigeS 
Seihmittel auf, weil, wie wir früher gefagt haben, fowobl ber 
©drbeßoff, alb bie ©altäpfelfäure eine große Serwanbtfchaft 
iu ber Saumwolle unb ben garbßoffen beßgt. 

BaS 211 a unen gefchiebt nach bem ©alliren, unb man 
nimmt aud) hier , fo wie bei bem legtern , meißenS 3 ober 4 
Un jett Sßlaterial auf ein ^)funb Saumwolle; obfchou auch biefeö 
Serbältniß, fo wie jenes beim ©alliren, verfchieben jeptt Patin. 

SOlan läßt bett 2Jlaun, ttadjbem er gepulvert würbe, in 
einer hinlänglichen Stetige beißen, aber nicht fochenben 22af* 
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fcrö auflbfen , fo baß man bie Saummolle batin bearbeit«« 
fann; roenn bie 2luflbfung gegeben unb fte nur mebr (au ifl, 
fo btingt man bie Saummolle hinein, unb »erfahrt bamir, 
n>ie bei bem ©aHäpfelabfube ; ju(e£t ringt man fte mit ber 
J£>anb auß unb läßt fte im ©chatten trocfnen. 

3n einigen gällen alaunt man jmeimal unb bann trocfnet 
man bie Saummolle jmifd>en ben beiben SHlaunungen. 

(Je ifl juroeilen gut, nenn man bie Saummolle 10 ober 
12 ©tunben lang mit ihrem Siiautte befeuchtet läßt, ehe man 
fte aufhängt. *) 

3fn jebem galle ifl eß fehr midjtig, baß man bem Sllaun 
nur einen geringen ©rab »on J^>i^e gibt, toie 20 biß 25° 91., 
bamit er ftch nach unb nach mit ben ©alläpfeln unb mit ber 
Saummolle felbfl »erbinben fann; brnn bei einem bbh'tn 
©rabe »on 2Bärme mürbe ein £beil beß ©alläpfelabfubeß bie 
Saummolle eerlaffen, unb mitten itt ber glüfftgfeit mit bem 
Sllautt eine Serbinbung bilbett, melche für bie Saummolle rein 
»erloren märe. 

Dft roenbet man flatt beß Sllaunß , ber ju belicaten gar» 
ben h'ochfl rein ferm muß , bie efftgfattre Xhonerbe an ; biefe 
nimmt man bann ju 5 biß 6° Saume, unb beiläufig »on gleis 
ehern Süßärmegrabe , mit ben ällaun. 

2Bir mellen hift ein für allemal bemerfen, baß bie 
Saummolle, melche alaunt mürbe, nachbem man fte getroefs 
net hat, unb ehe fte in baß gärbebab gebracht mirb, forgfäls 
tig außgemafchen merbeu muß , um ihr ben £l>eil 2Jlaun ju 
nehmen, ber überfchüfftg unb nicht mit ihr »erbunben ifl. 
2)iefer überfchüfftge Qllaun mürbe junt mähren Sßerlufle einen 
5£beil beß gärbeftoffeß auf ben Soben nieberfallen madjen. 



*) SEDobei aber forgfältig barauf gefehen »erben ntufj, baß nicht 
einjelne ©teilen tretfen »erben, »eil fonft bte garben ungleich 
»erben. 2>. 



12 * 
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Viertes Cupitel. 

Sion beut gladbfc ittib bem Apatife. 

2Bir »«reinigen tiefe beibett ©nbflattjen unter einem @as 
pitel, weil fte in 93ejug auf bie gdrbefunfl biefelben Serbelt: 
niflfe befreit. Dbfdwn fte beibe eine geringere Serwanbtfchaft 
ju bett garbfloffen befreit , als bie Saumwoße, fo werben fte 
hoch beibe auf biefelbeffieife gefärbt, wie tiefe beiten festeren, 
unb wir bemerfen f>ier auf jebett galt jurn S3orattS, baß bie 
SerfabrungSarten, bie man jum gerben ber 93aumwoße atu 
wenbef, unb bie wir in bem jroeiten 2heile biefeS 2BerFeS bes 
fchreiben werben, ebenfalls in ber glachS; uttb ^»attffdrberei ans 
gewenbet werben. 

Der gewbbnficbe Sein (Linum usitatissimum , Linne) 
ifl eine einjährige 9>flanje, welche in aßen £beilen ©uropa’S, 
unb felbfi in anberen gctnbern, wegen ibreS Samens uttb ber 
Stinte ibreS ©rengelS gebaut wirb. 3 n einigen ©egenben 
jiebt man ben hoben Sem eor, ber oiel g(ad)S gibt; in anbes 
ren ben »on mittlerer Jfj&be» ber feinen glachS gibt. 9tach bies 
fen Umfldnben ifl bie @ultur beS SeinS oerfchieben. 

Der Sein erforberr, ehe er gefponnen unb oerwebt toers 
ben Fann, gewiffe Zubereitungen, oon welchen jcbe bie SRiube 
beffelben, bie immer mehr oon bem gumntigen unb boljigen 
Steile befreit wirb, grabweife gefchmeibiger unb enblich jum 
©pinnen tauglich macht. 

Die erfle biefer Sorbereitungen ifl baS 9t b (fett. Der 
Zrnecf beifelben ifl, bie fiebrig s gummige Materie aufjulbfen, 
weld;c bie gafeut beS Seines nid)t nur mit eitianber oerbinbet, 
fonbern fte and; an ben boljigen Üfjeil beS ©tengefS beffelben 
fo ju fagen anleimt. Durch bie ©dbrung, welche bei bem 
9tbjten eintritt , Ibf’t ftd; ber Äleber mehr ober minber leidet 
auf, je nachbem bie äßetbobe ifl, nach welcher bie SH'oflung 
gefchiebr. DaS 2Bichttgfle ifl, ben ©rat ber ©dbrung ju bes 
(Intimen, welcher erforbert wirb, um ben ©teitgel ju ents 
bloßen, ohne baß ber gladjS babci leibet, ffietin ber Sein ju 
lange gerbflet würbe, fo fault er, unb ber gaben bricht bann 
leidjt; wenn er nicht genug gerbflet ifl, fo bleibt ein 2b f tf 
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beß Äfeberß an bemfelben hängen , unb bie barauf folgenden 
Zubereitungen, bie er befommen muß, roerben befd>merlfcher 
unb foflbarer. 

3Benn ber Sein gerbflet ifl, fo wafd>t man ihn forgfäls 
tig ab, um baß fiebrige megjunehmen, unb laßt ihn bann 
au ber ©onne trodPuen , rrobei man ihn t>on Zeit $u Zeit ums 
menbet. ©obalb er trocfeti ifl, fängt man an, ben glacfjß 
»on bem ßoljigen Steile ju trennen, waß entmeber dadurch 
gefd)iel)t, baß man i(>n auf einer üollfommen ebenen b&ljerncn 
23anf mit einem SLBafchbläuel fd)lägt, ober inbem man if)ti 
mit einem eigenen ^nfhumente, welcheß man bie $8red)e 
nennt, ober in SDlählen eon J£>olj ober ©tein , meiere durch 
ffiafjer, bnreh ben 5Bind ober burd) ?in 9)ferb getrieben wer« 
ben, bricht. 

Der glachß, melier heraußfommt, barf, nad)bent man 
ihn wiederholt gefd)üttelt l)at, nur mehr außge hechelt 
metben. 

Der glachß wirb nun , nad)bem er auf bie angegebene 
2Beife jugerichfet mürbe, in ®äfd>el gebunben ; mau eers 
manbelt if>n in 2Bicfcln, wenn er gefponneu ober oerwebt 
roerben foH. 

Der beffe glad;ß ifl meid), biegfam, flarf unb glänjenb. 

2luS bem glachfe fertigt man bie fünften Seiuwanbe 
unb bie ©piljen ; er wirb and) »ielen Zeugen jugefefjt. 

Der J^anf (Canabis sativa, Linne) fdjeint auß jnbien 
abjuflammen; er wäd)ßt in Werften roilb. Da er in Europa 
fel)r flarf unb feit langer Zeit gebaut roirb, fo ifl er bafelbft 
beinahe einbeimifd) geworben, »orjuglich in Italien, Piemont, 
itt ber©d)roeij, in Deutfddanb unb ingranfreich. (Er ifl eine 
einjährige spflanje , beren ©tengel 4 biß 8 ©droh hod) wirb. 
Daß Voll nennt fehr unpaffenb jenen Jjanf, ber ©amen bringt, 
mdnnlid;en Jpanf, unb ben, ber nur Vlurnen tragt, 
weiblichen. Von beiden braucht man bie gäben ber SKinbe 
jur Verfertigung eon ©triefen unb ©eilerarbeiten , ju ©egeU 
tilchern unb ju febbneren ober fd)led)teren Seinmanben. 

DerJpanf muß, ehe er ju ben angegebenen Zwecfen be; 
nu£t werben fann, eben fo wie ber Sein, gerbflet, gebros 
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eben unb gehechelt »erben. Siefe öerfdjiebenen Sorbereituns 
gen beS JjianfeS gegeben auf ä^nli'4>e 2Beife, wie bie beS 
?eine6 , welche wir bereits angegeben haben. 

Sen ©amen ber Jßanfpflanje nennt man #anffanien. 
9)?an gewinnt aus betnfelben burch MuSpreffen ein jiemlich mil* 
beS Oebt, welches ju oerfchiebenen ^werfen »erwenbet wirb. 

Ser glacbS unb ber £anf muf, ebe er gefärbt werben 
fann, ebenfalls bent {äugen , ©alliren unb Alaunen 
unterworfen werben. Sie beiben festeren biefer Operationen 
gefcbeben auf biefelbe (Seife, wie bei ber Saumroolle. *) Sei 
bem fau gen muß man aber ben glachS ober ben Jpanf, ehe 
man man ibn braucht, im ©ommer jmei Sage laug, unb im 
(Sinter längere 3eit in .Rufen , bie mit lauem SSajfer gefilllt 
ftnb, einweichen, um burch eine anfangenbe ©äbrung bie 2lb: 
fcbeibung ber färbenben üttaterie ju erleichtern, hierauf läßt 
man ibn abtropfen , wdfcht ibn in ßießenbem (Saffer gut aus 
unb fdjreitet bann jum Äochen mit einer etwas ägenben ©obat 
ober spotafchelauge, welche l 1 /» ©rab am flreometer jeigt; 
man wieberbolt juweilen fogar biefeS .Rochen, aber nur mit 
Sauge ooti einem ©rabe. **). Ser übrige Sbfil ber Operation 
gefchiebt auf biefelbe (Seife, bie wir bei ber Saumwolle be; 
fchrieben haben. 



*) Jöanf unb JflachS erforbern in ber (Regel ein wieberbolteS Seiten, 
ober concentrirtere Seiten als bie Saumroolle; baSfelbe finbet 
auch rücffichtlieh ber (Pigmente Statt. $. 

**) Ilm lebhafte unb intenfioe garben ju erhalten, iß es! nötbtg, 
bie üeinen= ober hänfenen ©efpinnfte ober ®eroebe juoor möglicbfl 
roeiji ju bleichen, rooju baS Verfahren, welches im folgenben 
(Japitel angegeben wirb, bient. 2). 
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iunftes (CapÜet. 

Sott bem SBleithen ber Satim wolle, beß gladhfce unb beß 

Jfjanfeß. 

A. ©aß Steteren ber Sanmwollengarne 
unb ©ewebe. *) 

Die Saumwotlenfafer ig fchon »on 9Jatur jiemlid) »eig, unb 
erforbert baher nicht fo t>ielc Operationen $um Sleichen, alß baß 
Leinengarn unb bieLeinwanb; beßhalb foll mit ber ©rlduterung 
ber Äattunbleiche ber Qlnfang gemacht »erben. Olichtßbegos 
»eniger muß aller Kattun t>on bem ßrnißdbnlidxn Ueberjug, 
welcher bie Slnnahme beripigmenteerfchmert, burch Sleichen bes 
freit werben. Die baumwollenen @e»ebe, Kattune, fo wie fie 
eom 2Beber abgeliefert »erben, enthalten Schlichte auf ben 
gäben unb fongige glecfe tton Speichel, ranjigem gett, (Jifens 
flecfe :c. Die ©dgichte begeht auß f0?cl>l, Seim, gelochten .Stars 
toffeln ; ftnb aber bie gäben fprhbe geworben, fo »enben bie 
2Beber eine jweite mit gett an. 9)tan pflegt baber ben rohen 
Äattun erg jtt entfchlidjten; man »eid;t ihn in Sutten 
mit »armem SBajfer (30°) ein , inbem man bie ©tuefe locfer 
einlegt, mit Srettern unb ©teinen befdjwert, fo baß ge geh 
nicht heben fbnnen; baß 2Baffer muß 4 biß 6 hoch ben 
Äattnn bebeefen. 9lad) ber Temperatur ber Luft tritt nun 
früher ober fpäter, »ermbge beß in ber Schlichte enthaltenen 
Jtleberß unb ©tdrfmehlß , eine ©ährting ein , anfangß eine 
geigige, wobei geh foglenfaureß ©aß in Sflenge entwtcfelt, 
fobanu eine faure, Silbung oon ©fggfdure; baß SBaffer trübt 
unb färbt geh rbtlgichbraun , @d)aum bebeeft bie Obergddx, 
bie glüfggfeit roirb fchleimig. '"Nach 36 biß 48 ©tunben, je 
nach ber Temperatur beß Localß, in welchem baß ©utfdgichten 
borgenommen wirb, hbrt bie ©aßentwicflnng auf, eben fo 



*) Sehubartb’ß Elemente ber teehnifehen 6 'bemie, Sb. II, 
@. 223; o. Äurrer, über baß Sietehen, im polptccbntfdjen 
3 ournal, Sb. VIII, @. 51 ; », Äurrer, bie äiimß ju bleieheir, 
Sümberg bei Schräg. 
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»erminbert jtch ber faure ©eruch, ber ©chaum fenft (lcf> , bie 
©äbrung brobt in ein« faulige dberjugeben, weßbalb man 
baß SBajfer ablägt, bie ©tdcfe beraußnimmt unb im glug 
fcbroeift ober in Sßafchräbern wäfcht. Siege man bie ©ewebe 
länger in ber fauligen gldfjtgfeit, fo würbe bie Jpaltbarfeit 
ber gäben eerminbert, unb burch baß ginjieben ber farbigen 
©toffe auß ber gldffigfeir, in welcher fte tbeilß aufgelbf’t, 
tbeilß fchwebenb ftttb , in bie gebffneten *)>oren ber gafer, 
fcbwer jn bleidjen. geblerbaft ift eß beim ©ntfd)Iid)ten , wo 
eine faure ©äbrung bebingt werben foll, ffatt beß SBaflerß 
bereits gebrauchte abgenu£te ^otafchelauge ju oerwenben, 
weld)e erfllich garbftojf enthält, ber, wie fo eben gezeigt 
worben ift, nachteilig wirft, unb ctwaß Sllfali, welcheß bie 
©äbrung, baß greiwerben »on ©fftgfdure bebinbert, welche 
ben oorbanbenen, burd) bie ©äbrung »eränberten lieber Ibf’t. 

fDlati fann jtch nun entweber ber 3iafenbf eiche, ober 
ber @bIorbIeid)e bebienen, b. b- entweber bloß burch bie 
SBirfutig eon foblenfaurem ober ä^enbem .Kali (in ©nglanb 
unb granfreich ä^enbem ober fobfenfaurem ©atron), »ers 
bunnter ©djwefelfäure, Suft, Sicht unb üBaffer bie ©leichung 
bebingen, wobei bie ju bleichenben ©tdcfe auf bem ©leichplan 
außgelegt werben, ober beß ©lei<ht>erfal)renß mit ©blorwajfer 
ober t>or$ugßweife mit ©blorfalf, ©änre unb alfalifchen 
Saugen, waß rafcher jum 3<el fährt unb oott feiner 3iabreßs 
jeit unb SBitterung abhängig i|f. 

a) SUeltereß ©erfahren ber 9fa fenbleiche. 

Die entfchlichteten unb gut gewafchenen Kattune werben 
entweber fogleich gebäucht, ober erft ein paar Sage lang auf 
ben ©leichplan gebracht, woburcb ctwaß 2Jlfali erfpart unb 
bie ©inwirfung ber erjlen Sauge bef&rbert werben fann. Die 
jwecfmägigjte SBeife, ben ©äu<h* ober ©dcfproceg, 
b. b. baß Sehanbeln mit-fochenber Sauge, aitßjudben, ifl ber 
mittelflDampffpannung in eigenß baju conflruirten Apparaten, 
©be biefe befaunt unb angewetibet, waren einfache ©dcffäffer, 
wie noch je(5t ln Keinen Slnffalten, bie ©orrichtungen, in 
welchen man mit ©erfüll an 3eit> ©rennmaterial unb SHlfali 
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ben Sücfproceß »ornabm. SOfan übergoß bie in bie gäffer 
über eingelegte falfcbe Sbben eingefchicbteten ©tücfe mit 
fochenber SHuflbfung oon spotafdje ober 2Ifdje, jog bie i^ge* 
fühlte Sauge unten ab, machte fte wieber fiebenb, goß eon 
neuem auf ic., welcheß ©erfahren 12 s biß 16mal tvieber&olt 
mürbe, woju 10 biß 12 ©tunbett ^eit erferberlich. Ilm baß 
Slufgießcn auf eine einfache 2Beife ju bewerffMigen , feilte 
man baß Sücffaß unter ben befiel, auß weichem ein 9iobr 
mit Jpabn bie Sauge auf bie 53aare ergoß. (?ine spumpe 
nahm bie ftd; unter le'gterm anfammelnbe Sauge auf unb führte 
fte in ben dteffel jurücf. Olach Sollenbung biefer Operationen 
wirb bie äöaare gefchweift, außgewalft, woju fogenannte 
©rütfchmafchinen ober SLBalfflbcfe unb ÖBringemafchinen ers 
forbert werben , mehrere Sage lang auf bem spian außgelegt. 
£>arauf wirb ein jweiteß unb ein britteß Sßfal bie Sehanblung 
mit Sauge wieberholt, jebeßmal mit weniger 9>otafcbe, unb 
jwifchenburch bie ÜBaare auf bem Sleid>plan außgelegt. 3?n 
ber günfigen 3fahreßjeit ftnb brei Saugen binreicbettb, fonjl 
bei najfer unb rauher 2Bitterung ttier. — ©tatt biefeß Sücfenß 
burd) ianganhaitenbeß Slufgteßen oon fochenber Sauge unb 
2Ibla|fen ber ftcb uuten anfammetnbeu abgefüblten, fing man 
an, in eifernen Ueffeln, bie einen gewblbteu ©eben haben, 
über einen h&ljernen hineingelegten 9lof bie ©tücfe fo aufjus 
fapeln, baß in ber SOlitte burch einen hMjernen Saum ein 
Sana! außgefpart ober ein 9lobr eingefegt würbe, in welchem 
bie fochenbe Sauge beim (Jrbifsen beß .Reffelbobenß febenb aufs 
feigen unb ftcb über bieSBaare oerbreiten fonnte. Sei biefem 
©erfahren erfpart man an Jeit, Srennmaterial unb wohl 
33 95roc. an ^otafc^e gegen bie ältere ©lethobe. 

SDlan unterfcheibet bie trocfene unb naffe Sleiche, 
b. h> man pflegt bie gebäuchte SBaare theilß fo wie fte auß bem 
Säuchapparat fommt, ohne fte »orher 3 u fchweifen, auf bie 
Sleichwiefe ju bringen, wenn man bie SBaare auf berfelben 
mit weichem SBaffer begießt — naffe Sleiche, — ober »orher 
ju fchweifen unb außjuwalfen , um alleß Sllfati ju befeitigen, 
wenn man bie SBaare auf bem ©fan nicht begießt, fottbern 
bloß allein ber Sltmofphäre außfe^t. (Jrfere SOiethohe if oon 
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fräftigerer «Birfung, be bingt aber auch einen grbßern ©ewicbtSs 
»erluft; baS Segießen gefchieht jwei 5 bi« breimat beS Zag«; 
fdr baS «Senben ber «Baare muß Sorge getragen werben. 

Die legte Sehanblung ber gebleichten Jfattune beflebt in 
einem fauren Sab auS flarf »erbdnnter ©cgroefelfäure , 1 
concentrirte ©äure auf 100 ober 80 Sbeile «Baffer, in welchem 
man bie Kattune 12 bis 18 ©tunben lang einweicht, fo baß 
fte ganj untergetaucht ftnb , fobann forgfältig wäfcht, um alle 
©pur anhängenber ©äure ju entfernen, welche, ließe man 
bie «Baare oor bem 9Bafchen abtrocfnen, ber Jfialtbarfeit ber 
gafer nachtheilig fepn wdrbe. SJfatt hat auch unter Umflänben 
biefeS faure Sab warm gegeben. — ©tatt ber ^)otafche, beS 
fohlenfauren Äali’S, empfahl ©eflrumb Slegfalilauge anjus 
wenben, welche gebbrig oerbtlnnt ber «Baare nicht nachtheilig 
ift, unb fra feiger als baS foblenfaure äfalt ben garbfioff auf« 
Ibft; man erfpart auch babei an 2llfali. 

b) Sehanblung ber Kattune mit @hlor, jurn 
Dutcf, nach bem neuern ©erfahren. 

Die jum Drucf beflimmten Kattune werben in Cfnglanb 
unb bei uns oor bem Säuchen gefengt; 2lttbere rathen, baS 
©engen am ©nbe beS SleichproceffeS »orjunehmen. SOian 
bäumt bie ©tilcfe ton gleicher Sreite unb ©itte, nachbem 
man fie an einanber befefligt hot, auf eine SBalje auf, unb 
läßt fie tiber eine cplinberfbrmig gebogene, burch einen bare 
unter angebrachten jDfen gehet jte, fiarf rothglähenbe eiferne 
«Platte hinwegjiehen unb jenfeitS ber «platte auf eine anbere 
«Balje aufwicfeln. Dabei werben bie Ruffeln unb oorfiehenben 
gäben, gafern, welche bie Dberßäche rauh machen, abge* 
fengt, ohne bem ©eroebe im minbeften ju fchaben. Diefer 
2ßroceß wirb nteifl jweimal oorgenommen, oft nur auf einer 
©eite. Seim ©engen entwicfelt ftch brenjlicheS Dehl , €?fftg= 
fäure, welche bie Slugen ber Arbeiter fiarf angreifen, baher 
ein guter Slbjug fär ben Qualm angebracht fepn muß. Die 
«platte muß »ott ^eit ju 3eit oon ber ftch anfegenbett Ärufie 
befreit werben. 

©?an bebtent ftch <*u<h }um ©engen ber «Beingeiflflamme, 
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über welcher man ble ©eroebe auf eine übnlicbe 2irt Ijtmuegs 
jiefct; befonberß bei bem ©tujfelin, roo bie güferchen and) 
ouß bent Innern ber Smifchenräume beß ©eWebeß fortgefchafft 
merben foßen, ift biefeß ©erfahren anmenbbar. «Statt beß 
SEBeingeiftß bat man auch Seucbtgaß angemenbet, melcheß man 
auä m'elen Meinen Sbchertt eineß an beiben Enben gefcbfojfenen 
Eplinberß auß|lrbmen lügt. 

©ach btra ©engen roirb bie ffiaare, menn bie .Rette mit 
einer ©?ebl(chlid)te , ber Seife unb Saig beigemifcht, ge* 
fchlichtet n>ar, ohne oorbergebenbe Entfchlichtung , in ffiafchs 
rübertt ober in ©afd>trbgen bur d) ffiafcbbümmer (©alfe), 
ober auf ©rütfcbmafcbinen , gereinigt. Bie ©afch rüber 
ftnb hoble IjMscrtte trommeln, »on 6% gug Burchmeffer , ‘2% 
gug £iefe, in »ier 21btbeilungen burdj ©cbeibemünbe getbeilt, 
in meldfe man burcb runbe Beffnungen bie ©aare werfen 
fann. 2luß einem SRobr fliegt, burd) bpbroftatifchen Brucf 
getrieben, glugroaffer in bie Trommel, inbem ftch auf ber 
Stücffeite berfelben ein freißfbrmiger 2Iußfchnittmit mefftngenen 
©tübcben beftnbet, weld)e bajn bienen foßen, bie ©aare 
nicht entfchlüpfen 3 u (affen ; baß fchmuljige ffiaffer lauft burcb 
flelne ?bcher ab, welche gleicbfaßß auf ber Stücffeite, nabe ber 
«Peripherie, angebracht ftnb. ©tan gibt bem ©afchrab eine 
folcbe @efd)winbigfeit, bag eß 20 biß 22 Umbrebungen in ber 
©tinufe macht, benn mürbe eß ftd) fchneßer bemegen, fo mürben 
bie ju reinigenben ©aaren ftcb , oermbge grbgerer Eentrifugal* 
fraft, t>on ber «Peripherie faum entfernen. Sei ber anges 
gebenen ©efchwinbigE'eit aber faßen biefelben ftetig oon einer 
©cheiberoanb auf bie anbere, merben baburch gefcblagett , ges 
prütfcht. ©tan roirft je jmei ©tücf leichte .Rattune, ober ein 
©tücf fchroeren in jebe SBbtbeilung, unb nimmt jte nach 6 biß 
8 ©Knuten berauß. 3um Setrieb eineß folchen ©afdjrabß ift 
bie ütraft oon 2 ©ferben erforberlich. 3fn 13 Slrbeitßftunben 
{bnnen in 2folchett Stabern 1200 ©tücf % breite, ober 7 biß 
800 ©t. breite Kattune gemafchen merben. 

Bie Einrichtung ber ©afchbümmer unb©af<htrfcge ift bie 
befannte; man bat auch bie Rümmer oertical aufgebangen, 
fo bag fte nicht blog in einer Stichtung auf bie naffe ©aare 
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mirlen unb ihnen eine l)in- unb Ijergebtnbe penbelartige 93es 
megung ertheilen. — 23ei ber <Prätfchraafchine fehlagen Jammer 
auf bie 2Baare , welche auf einer ßch um eine 2Xd?fe brehenben 
horizontalen Scheibe außgebreitet liegt; burd) eine geringe 
Neigung eon ber 2l<hfe nach ber ^>eri»^erfe wirb ber 5Baflers 
abfluß bemirfr, ber 3«fluß oon reinem ÜBaffer burch eine 
SRbb« mit S}al)ti. 

hierauf folgt baß Jtochen ber Sffiaare mit 2Baffer, um bie 
©chlidKe, melche buvchß 2Bafchen nicht oöllig entfernt mürbe, 
ju befeitigen unb bie *})oren ju öffnen. 3u bem ßnbe menbet 
man benfelben «fieffel an, ber auch jum Säuchetr gebraucht 
mirb. 

9Äan fällt ben ©ad? beß befleiß biß an ben 9to|t mit 
2ßaffer unb legt bie SBaare fchräg gegen ben 9iofi geneigt 
ein, bamit baß fflaffer, menn eß iJberfocht, leicht nach unten 
burchbringen lann, gießt bann noch fo t>iel 2Baffer ju, baß 
bafjelbe, menn eß mdhrenb beß Äochenß noch fo flarf »ers 
bampft, immer noch mehrere 3oll hoch ilber bem SHofi fleht, 
benn fonfl »erbirbt bie bemfelben junddjfi liegenbe 2Baare, 
leibet »on ber trocfenen #ige, mirb »erbrannt. SD?an läßt 
nun etma 10 ©tunben lang lochen , mährenb melcher 3eit 
bfterß nachgefehen merbeu muß, ob ber Äeffel auch roirft, 
b. h. ob auch baß ftebenbe ÖÖaffer gehbrig auffleigt unb äbers 
gegoffen mirb. 3ura Slnfeuern eineß Jteffelß, ber 600 ©tädf 
% breiten Kattun »on einigen 40 ©llen Sänge unb burch* 
fchnittlich 4% *pfb. ©emicht aufnimmt, finb mährenb 11 
©tunben 15 Äubiffuß Jpolj unb 30 Jlubilfuß £orf ubthig. 
gär 2 SBafchräber ftnb 2 folche .Reffel erforberlich. 

Siach bem Wochen mirb bie Sßaare noch marm ges 
mafchen, bann jum jmeitenmal mie eorher gelocht, jeboch, 
mie in (fnglanb oft, aud) in beutfchetr 93Iei<hanjlalten ges 
fchieht, mit einem £ufag »on Äalfmilch, moburch man an 
2llfali erfparen mill; man rechnet biß %, beß ©emidjtß 
ber QBaare an älalf. 9lach »ollenbetem Jochen merben bie 
Kattune fogleich gemafchen, bamit ße nicht mit ber Suft 
lange in SBeruhrung bleiben, moburch nothmenbig ber ätjenbe 
Äaif fohlenfauer merben unb fich in bie gafer beß -Seugß 
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nieberfchlagen nnb gfecTe oerurfacben rotlrbe. hierauf folgt 
ba$ SBdudjen, baß Jochen mit Sauge »on tyotafche. «Wan 
nimmt non befter ßjotafcbe auf obige ©tücfjabf 80 *)>fb. 
(eß »erjfebt jtd), baß eß auf ben alfalimetrifchen ©ebalt 
berfeI6en anfommt), bet leidjter SSBaare roeniger, Ibft fte in 
fochenbem 2Bajfer auf, feibt burch unb eerbßnnt bie Sauge 
mit SQJaffer fo weit, baß bie nbrbige glilffigfeitßmenge bas 
burd) entftebt. Wad) einem eilfflilnbigen Soeben wirb bie 
Sauge abgefaffen, jum Muffigen Schieben anfberoabrt, bie 
2Baare noch roarm geroafcben, roieber in ben äfejfel gebracht 
unb mit 70 9>fb. «potafcbe, bei leichter Sßaare mit roeniger, 
eben fo lange, roie baß erßemal, bebanbelt, fobanit jum 
brittenmal mit 00 spfb., ohne trorber jti roafdjen. 3ft bie 
letzte SStlcfe »ollenbet, fo roirb geroafcben nnb bie geroafebene 
SBaare außgerungen. j£>ieju bient eine 5B ringe mafdjine, 
jroei ilber einanber gelagerte ©aljen auß SHbornbolj, fron 
benen bie untere burd) Glementarfraft beroegt, bie obere 
burcf) einen belageren Jeebel bloß aufgebrrteft roirb; bie 
untere roirb 25mal in ber «Witiute um ihre 2ld)fe gebrebt. 
3u gleicher 3*it tverben bie Gnben son 3 ©Mcfen SBaare, 
bie in einem Vilbel coH 2Ba|fer liegen, jroifd)en bie ©aljen 
gebracht, burchgelaßen unb jenfeit »on einem Slrbeiter in 
ein 93unb gejogen. Daß 2lußringeu gefchiebt, bamit bie 
©aare, front ©a|fer befreit, beflo leichter bie ^blorfltlffigfeit 
annebme; man fann jeboch auch baß 2lußringen entbehren. 

Wun folgt bie Sebanblung ber-©aare mit Gblor: 

Um 1200 ©tßefe Äattun, % breit, 40 big 44 Glien 
lang, burcbfdmittlicb 4*/, *Pfb. fd)roer, ju bleichen, i(l fo »iel 
fMfftger <5&IorfaIP erforberlich , alß 1 Gentner ©teinfafj, mit 
S3rannfiein unb ©djroefelfäure richtig befchicft, ju liefern im 
©tanb iff. Daß Quantum beträgt 20'/ 3 Äubiffuß ju 3° 83., 
roelcbe §liifftgfeit 55 biß 60° nach ©at)sSuffac’ß Gblorometer 
Seigt; ja man fann felbfl bei red;t »orftdmger Darßellung 
bee Gbl^tfalfö 27,15 Jfubiffuß fron berfelben ©tärfe geroinnen. 
Statt biefer «Wenge fltlfftgen Gblorfalfß finb 140 (ober 180) 
«Pfb. bejfeu troefenen Gblorfalfß erforberlich, fron beiten 
1 9>fb, 4 Quart SJuflbfung jn 3° 58. unb 55" @. S. gibt. 
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Dbige conc«ntr*rte Ware glüfßgfeit roirb jutn ©ebraud) in »ier 
große ^bljerne 931cic^fi5firer r »on 7 guß Durßmeffer, 5 5 /fg. 
Ziefe, gefßüttet unb mit glußroaffer fo ßarf »erbünnt, baß 
nach DeScroijilleS Uhlorometer 2 bis 3 93ol. ber glüfßgs 
feit22$oI. 3nbigoj2IufIbfung jerßbren. ©S richtet ßd) ndrnlid) 
nach ber Zemperatur ber Suft, je niebriger biefe iß, beßo 
ßdrfer muß man bie Sleißßüfßgfeit maßen. 3ebeS gaß 
fann 300 ©tücfe Kattun obiger SQualitdt aufnehmen, unb ber 
glüfßgfeit muß fo oiel feptt, baß biefeI6e mehrere 3oll boß 
über ber eingelegten 2Baare flef>t- @S iß burßauS notfc 
roenbig, baß fein Zheil eines ©tücfS über ben glüfßgfeitSs 
fpiegel hevoorßebe, fonß roirb bie ©teile unfehlbar mürbe. 
Die Sleißfdffer roerben jugebedft unb bie 2Baare bleibt in 
ihnen 24 bis 30 ©tunben lang liegen, 9iaß Verlauf biefer 
3«it nimmt man fie heraus , laßt ße über einen ?attenroß, ber 
aufbemgaß liegt, abtropfen, rodfßt ße fogleiß unb bringt 
ße jum vierten Sdußen in ben .Reffei, rooju 50 Ipfb. ^otafße 
auf 600 ©tücfe angeroenbet roerben; leißte Sßaare roirb 
nißt jum toiertenmal gebdußt. ©o roie bie SBaare auS 
bem .Reffei fommt, roirb ße roieber geroafßen unb in ein 
jroeiteS ßlßorbab öon gleißer ©tarfe gebradjr; man Idßt 
biefelbe aber nur 18 bis 24 ©tunben lang barin liegen unb 
rodfßt ße barauf auS. 

DJuti folgt ber legte ^)roceß , baS ©auerbab. 

Sßan bereitet in dhnlißen gdffern eine »erbünnte glüfßgj 
feit »on 1,015 bis 1,020 (1 concentrirte ©dure ju 45 bis 35 
SBaffer). 3" biefer glüfßgfeit bleibt bie SBaare naß Um« 
ßdnben 18, 24 bis 30 ©tunben lang eiugetaußt, unb roirb 
naß bem 2lbtropfen fogleiß langer geroafßen, als früher 
beim Sücfen, um alle ©dure ju befeitigen; feilte ein ßarfer 
ßfßorgeruß ber ößaare anhdngen, fo roirb ße 24 ©tunben 
'lang auf ben Sleißplan auegelegt, bann geroafßen, in ein 
©auerbab gelegt unb noßmalS geroafßen. ®ian hot auß 
©aljfdure ßatt ber ©ßroefelfdure empfohlen, roeil erßere mit 
bem .Ralf ein leißt IbSlißeS ©alj hübet, roelßeS leißt burßS 
SÖJafßen entfernt roirb, ©ßroefelfdure aber ben fdjroer IbS* 
lißen ©ppS. 
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Die fffiaare, welche jum Drucf heflimmt ift, wirb bann 
im StrocfnenhauS aufgehängt; biejenige, welche gebläut wer* 
ben foll, wirb in einem ©emenge eon reinem Serlinerblau 
unb ffiaffer eingewekht, hurd) bie 2Bringemafchine gelaffen 
unb im StrocfnenßauS getrccfnet. ©oll bie SSBaare gebläut 
unb geßärft werben, fo- werben bie ©tdcfe nach bem £rodfnen 
jufammengelegt (aufgefäßrt) , auSgefchlagen, um alle galten 
ju befeitigen, mehrere ©tdcfe aneinanber geheftet aufgebänmr, 
geflärft; bie ©tärfe wirb mit abgewogenem 3fnbig gebläut; fte 
beftnbet (ich in einem ©efäß, ber ©tärles ober Älofcmafchine, 
burd? welche^ unter einer fleinen ÖBalse hinweg bie 2Baare 
gehen muß, um bann jwifchen jtvet größere SEaljen ju gei 
langen, t>on benen bie untere burch Glementarfraft beroegt, bie 
obere burd) einen befchwerten Jeebel angebriidPt wirb, @o wie 
bie SBaare hinburch t|f, gelangt fte auf bie £rocfnenmafchtne, 
welche auS mehrern hohlen, fupfernen trommeln befteßt, bie 
burch Dampf geheist werben unb ftcb um ihre ülchfen bewegen 
fbunen. Die ÖBaare geht, mit JptHfe f (einer ©pannwaljen 
angefpannt, »Iber biefe frömmeln hinweg, unb wirb burch bie 
SBärtne bes enthaltenen Dampfs trocfen. hierauf bringt 
man biefelbe auf ben Gtalanber; fte roirb mittelfl einer 2luf» 
bäummafchine aufgebäumt, habet eingefprettgt mit 2Bnffer, 
unb nach einigen ©tunben, roäßrenb welcher 3<it baS SBajfer 
ftch gehörig burchgejogen hat , gerollt, ©oll bann bie Sßaare 
weiß in ben Jpanbel fommen, fo wirb fte claeirt unb gelegt, 
unb mit einer (hpbraulifchett) treffe jwifchen ^reßfpänen unb 
Äupferplatten gepreßt. 

@oQ bie üBaare jurn färben ober 33ebrucfen mit .Srapp 
bienen, fo ßnb bie angegebenen otermaligen ®äu<ßen, jroet öplor- 
bäber unb ^otafeßequanten nötbig; allein roirb bie üßaare ju 
anberm groeef weiß gemacht, fo ßnb ßöcßßenS 3 Säucßrn, weniger 
^ofafeße (etroa Vso beS ©eroicßtS ber üSaare ) auöreicßenb. — 
üDenbet man üleßlauge an, fo muß ße oötlig flar fepn; man 
fann bann einen Hßeil ifotafeße fparen, — Cine feßr einfache, 
aber ßeßere «probe, ob alle ©teilen ber ÜSaare gehörig rein ge : 
roorben ßnb, roelcße, roäre bkß nießt ber $aK, beim ÜJuefärben 
im Ärappbab bao in ben ©runbfeßfagen beS Pigments bebingen, 
iß folgenbe; gießt man bie ©tücfe feßnefl bureß ÜCaffer unb 
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bann über einen Stifch, fo bemerft man trocfene ©teilen, welche 
jenen 9lachtbeil »erurfachen. ©re rühren ohne Zweifel non ran= 
jigem Jett \)tt. ©o bebingt auch ein fcplecbtee SBafchen nad) bem 
eitlorfalfbab , ba§ bie ©cbwefelfäure mit jurücfgebliebenem .ftalf 
©ppb hübet , welcher in bcn iporen ber gäben fich nieberfcblägt, 
ein ©eihmirtel für bab Pigment beb .Rrappb abgibt , unb baburdj 
and) bab in ben ©runbfchlagen erjcngt. 

53aumwollene @arne werben einer ganj Analogen S3es 
banblung unterworfen, welche nur bann oorgetiommen wirb, 
wenn biefelben nicht eerwebt, fonbern jurn ©triefen tc. »ers 
braucht, ob« t>or bem SSrben gefärbt, bebrueft werben feilen. 
«Dfan bringt (Te nach oellenbetem SMeicbpreceß in eine 
warme ©eifenauflbfung, um ihnen bab ©torre ju nehmen, 
wae bie Sebanblung mit ©üure unb g^or erjeugt, fo wie 
ben gblorgeruch. 

baumwollene ©trumpfwaaren werben eben fo gebleicht, jm 
legt in einem gebläneten ©eifenbab bebanbelt, in faltem Baffer 
auhgewafchen ttnb getroefnet, gefchwcfelt, wobureb biefe SBaaren 
einen angenehmen ©lanj unb 2üeidje erhalten. 2>urd> bie 
fchwcflige ©äure will man ben CKeft »Seife, ber in bem ©ewebc 
jiirücfgeblieben ifl, unb mit ber Jeit einen ©tid> inb ©eibliche 
rerurfacht, jerfcljen. 

Dana’ö Sfeicboerfabten für SautnwoIIenieuge, 
bie nach bem Drucfen in Ärapp gefärbt 
werben. 

Dlacb bem fo eben befebriebenen Verfahren gelingt eö 
triebt immer, bie 3 eu 3 e ®on allen beim Üßeben in fie ge* 
fommenen fettigen Sbeilen oollfommen $u befreien, bes 
fouberö wenn bie ©tücfe längere £eit aufbewabrt worben ftnb, 
el)e man fte ben Sleichoperationen unterjog ; bie tiorbwenbige 
golge baoon iff bann, baß bie gebleichten ©tücfe nach bem 
Drucfen unb 2Iu6fteben beim gärben in Ürapp glecfcn be- 
fommetr. 3?n ber lebten Jeit fam aber S} r. Dana auf bie 
wichtige ^Beobachtung , baß frifche ober aud) eollfommen bes 
feßigte gertßecfen burch foblenfaureü Äali ober 9tas 
tron ben Saumwollenjeugen »olljfänbig ent» 
jogen werben, wenn man leßtere 3 uoor mit Äalf 
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gelaugt |ar. *) foblenfaureä Jtali beßer afi 2/egfali 
bie beim ,fiod)en ber ©ti'tcfe mit Half gebiloete unauflösliche 
Hatffeife jerfefjen fann, iß feidn ju erfldren; bei bern Saugen 
mit foblenfaurem Hali bann fidj nämlich burdj hoppelte 3«rs 
feljung einerfeitö febicufaurer Half biloen, tueldjec ßcb auf 
ben 3e»9 nieberfdßägt, uub anbererfeitß eine auflbßlidje Hali* 
feife, unb biefe ^erfe^ung muß um fo rafdjer erfolgen, je 
weniger bie Halffeife auf bem 3euge fürirt iß; roenn ße aber 
and) nod) fo febr barauf bcfeßigt iß, fann man immer ßcher 
fepn, fic burd; foblenfaureS Hali ober Sfarron (^otafdje ober 
©oba) »ollfommen ju jerfefjen, iväbrenb ße ßcß felbß burch 
mieberbolte ©ebanblnng ber 3«uge mit äljenber Sauge nicht 
»ollßdnbig roirb entfernen laßen. 

gßr alle Saite liefert nlfobae foblenfaure Hali ober9?atron 
bem Gleicher ein »ortreßlid;eö Mittel jur (Entfernung frifcßer 
unb alter getrßecfen auö ben Stucfen; um bamit gute Sieful« 
tote ju erbalten, muß aber aud; bie Half lauge beit 3<mgen 
auf eine geeignete ßßeifc gegeben werben, fo baß alles auf 
ibnen beßubltcbe gett in Halffeife »ernjatibelt wirb. Dieß 
wäre in Hufen, tvorin eine große SOiaße oon ©tßefen ßber ein» 
anber gebduft wirb, nur febroer ju bewerfßelligen; in biefem 
Salle würbe nämlid) uid)t ßberfcbufßge Halfmilcb, fonbern 
bloß ein Halfraaßer auf bie ©tücfe wirfen, fo baß man am 
£nbe nicht nur feine beßeren Siefulrate als mit üleölauge, 
fonbern im ©egeutl)cil noch fdßecbtere Erhielte. 3Iuf ähnliche 
2Irt fommen oft bie beßen ÜierfabrungSarten bei Einigen in 
SJiißcrebit unb außer ©ebraueb, rodbrenb ße »on 2lnbern, 
beßer »erßanben, mit (Erfolg angeroanbt werben. 

£>ie Halflauge muß affe als bie wefentlid)ße Operation 
beim Saugen mit foblenfaurem Hali ober Siatron wobl »er» 
ßanben werben; mau barf nur wenige ©tßefe auf einmal in 
Arbeit nebmen unb bat ibr Slufeinanberbrücfen ju oermeiben. 
SBieberbolt man biefe Operation bfter, fo fann ße- auch in 
furjerer 3fit beenbigt werben. 6ie wirb um fo beßer gelingen, 
je meljr ber 3cug mit bem Half in Serßbrung fommt. 



*) folptcc&utfdieö 3outnal, 58b. LXIV, 0. 448. 
(Sita (io Siu'&c&ua). II, ünfi. 13 
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Sind) mäßen bie ,3euge notbwenbig nach ber Kalf* 
lange auf geeignete ffieife gefauert «erben. 
SSNan feilte glauben, baß ein ©durebab nad> ber Sefjanblung 
ber ©triefe mit dtalf bie gebileete Äalffeife jerfefjen unb alfe 
ben (Jffect ber A'alflouge «ieber aufbeben mrißte. Die ©acbe 
oerbdlt jtd) aber anberß; bureb bie Kalilauge «irb ndmlicb 
baß §ett in eine Äalffeife mit riberflriffiger 23afiß oermanbelt, 
unb biefev gebunbene Half «irb nebfi bem freien, reelcben bie 
^euge ungeaebtet beß 9luß«afd)enß noch immer enthalten, bin* 
reidjetib fepn , um baß foblenfaure .Äalt ober Olatron wdbrenb 
beß Saugenß ju jerfegen, fo baß eß Sle^fali ober Slefmatron 
«irb, «o bann bie 31efultate ftcb ben mit SHeglauge birect er* 
jielten mehr ober weniger ndbern. Daß ©durebab entsteht 
auch «irflid) ber dfalffeife nidjt ju oiel .Ralf, «enn man eß 
»eber ju ftarf notb ju «arm unb nicht ju lange anwenbet; 
man gibt eß baber am heften beinahe falt unb fe§t bie ^affage 
nur einige ©tunben fort. 

Daß SMetcbeerfabren Bon Dana befiehl auß folgenben 
eilf Operationen: 

1) ©engen; 2) 24: biß 36fiunbigeß Grinweicben in lauem 
ffiaffer; 3) 12ftriubigeß Soeben mitKalf, im SSßinter 70 biß 
80 *Pfunb , im ©ommer 60 *pfb. ; 4) 20flünbigeß Saugen mit 
einer SJluflbfung Bon 80 2>fb. spotafdje; 5) Gftrinbigeß @bl°t J 
falfbab oon ‘/,° Saume, Slbtropfen unb Gftrinbigeß ©djmefels 
fdurebab boii 2 %° 23. ; 6) 15ftrinbigeß Saugen mit 60 9>fb. 
^Jotaftbe; 7) ©durebab «ie 9ir. 5; 8) löftünbigeß Saugen 
mit 40 *})fb. spotafdje; 9) ©durebab «ie 9tr. 5; 10) lOftrins 
bigeß Saugen mit 30 spfb. <potafcbe; 11) @blorfal?i>ab t>on 
2%° 23., 2luß«afcbeit unb ^Paffiren burd) ©cbmefelfdure bou 
3° 23. 3fm ©ommer fallen bie Operationen 9ir. 8 unb 9 , in 
ben beißefien Sagen «obl aueb 9lr. 10 «eg. 

SOtati «enbet bie befte !auflid;e spotafebe (ober auch calci: 
nirte ©oba, bann aber % «eiliger) an, «eld)e man in foebem 
bem UBafler biß jur ©dttigung auflbf’t, ei falten unb abfe^en 
laßt), bie gefdttigte Sbfung absiebt unb im Saugbottid) bann 
noch mit fo BielSöafler Berfeljt, baß baß ©anje 250 ©allonß*) 

*) l @«Uon iß = 4 1 /* Siter (3 18 /»oo 2Bienet 5J i««f). 
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öou 4° Saume auömacht. ^tim erßen Saugenbabe bringt man 
500 abgetropfte ©tiicfe Jeug *) in Den Sottich, tüelcf;er bann 
604 ©ullonö 2Baßer enthält; bann lagt man Dampf hinein; 
tmrd) bic Serbichtung bcffelben vermehrt ftd? bie »ffiaffermenge 
um 146 ©allouö, (o baß baö ©efammtnolum ber gluffigfeit 
gerobbitlid) 1000 ©allouö non 2° Saume beträgt. Som 
Segtnn beö ätod)enö (2 ©tunben nad) bem erßen (Einladen beö 
Dampfes) fängt man an, bie Dauer beö Saugenö ju rechnen; 
non ba an ncrmehrt ßch and) bie ffiafiermenge nidn mehr, 
tueil fid; ber 3ußuß beö Dampfeö unb ber Abgang burd) beit 
Suötritt beffelbeu auö bem Sottid; betulich gleid; bleiben.**) 

2) Daö Sleichen non Seinwanb unb Seinengarn. 

Daö drntfchlichteii ber Seinwanb gefcbieht auf eine gleid;e 
2Bei|e wie baö beö ätartunö. 3« bem (Jnbe ubergießt man 
biefelbe mit warmem SBaffer »on 32 biö 40° unb läßt fte 18 biö 
20 ©tunben lang fletjen; nad) »ier biö fed>ö ©tunben tritt bie 
©äfming ein, welche aber nur fo lange abgewartet wirb, biö 
baö «uffteigeu eon Suftblafen ft'ch minbert unb ©iftgfäure ßd) 
gebilbet hat. SDJeiß pßegen bie Sleidjer l;ieju eine fchwache, 
fchon gebrauchte Sauge anjumenbeu, waö nicht ju empfehlen 
iß, »ergf. vorn ©eite 189; wenbet man lauwarmeö 20a(fer 



*) Daö ©tuet iß 3o SJarbö lang, so Joll breit unb 5 biö 6 engl. 
<Pfb- fduuer. 

**) Spr. Wen bei, fatrber in Goblenj, hat ftirjlicb mit gutem Gr: 
folgjumGnt|cbltd)ten baumwollener unb leinener ©eroebe »Pfeifen- 
thon angeroenbet, beffen Birlfamteit wir bet einem sßerfuch im 
dlrofjfit and) »ollfommen beßätigt gefiinbcn haben. 2luf so Güen 
"■* l ' rcifni 3eug iw eicht man £agö juoor l »p funb pfeifenthon in 
Baßer ein, rührt ihn lurj vor bem Gebrauche mit mehr »Baßer 
an, gießt bann foeßenbeö Baßer in ben Ä'eßel unb läßt bie 3enge 
2 biö 2 'h ©tunben barin lochen unb bann burch Bafchen unb 
Ballen oon allem ihone reinigen. Die rein mecßanifdjc Gin= 
it'irfung beö Shonö (ähnlich ber aller anberen, bem Baßer eine 
feißgc Seßhaßenheit, ohne alfalißhe Öleaction gebenben ©toße, 
j. 23. CchfengaUe , oeifehfraut u. f. u>.) befreit bie 3eugc »oll- 
tommen oon ber ©cßlichte, ohne im ©eringßen nachtheilig jit 
nurfen. £ 

13 * 
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an, fo mug man wobt 48 Stunben warfen, ©arauf werben 
bie Stücfe int ging gefchweift, auch wohl ausgetreten; in 
©nglanb , «nb aud) bei unS in gut eingerichteten Slnffalten, 
bient bajtt ber SBafchffocf, welcher offenbar eine vorzügliche 
Steinigung bebingt, ober üBafchräber. VJan pffegt biefeS 
©utfdffichten auch wobi zweimal vorjunehmen, b. b- wenn 
baS erffe SVaffer abgejapft iff, bie fieinwanb umjupacfen, jum 
jmeitcnmalHöafferaufjufcbütten unb wieberholenb bie ©äfjrung 
einjuleiten; man fegt auch etwas äileie ju, welche bie ©ab« 
rung befchleunigt. — ©urch biefe Vorbereitung verliert bie 
rohe Seinwanb an 10 *)>roc. beS ©ewichtS. 

a) SSleiche ohne Slnwenbung von ©blot- 

©ie Seinwanb, fo wie fte vom Schweifen fommt, wirb 
auf ben Vleichplan 4 bis 5 Tage lang aufgelegt unb mehrmals 
begoffen ; Sintere bringen bie Seinwanb fogleich in bie Väuche. 
Sie wirb über bern obern faffdjen Soben beSSücffaffeö trocfen 
ober feucht eingelegt unb mit tjeißer Sle^falilauge übergoffen, 
bie abgejapfte Sauge erwärmt, wieber aufgegoffen unb fo fechS: 
biß achtmal jebn bis jrnblf Stunben lang fortgefahren, fobann 
biefelbe auf ben *pian aufgelegt. Viele Vleicher bebienen ff<h 
nicht ber Sfehlauge, fonbernber Spotafche, JP)oljafche ; allein 
burch erffere geht ber ^roceg fchneHer unb man braucht »er» 
bälmigtnägig weniger Siffali. ©iefe Operationen nennt man 
baS Vorbäuchen, ©inlaugen, hierauf folgt bie jweite, 
britte, vierte Säuchoperation mit allmählich ffärferer Sauge, 
immer höherer Temperatur,. jwifchetiburch Sluelegen auf bie 
VIeichwiefe ; hierauf baS erffe fchwefelfaure 23ab, von 1 bis 
l^o^roc. concentrirte Säure ; man legt bie Seinwanb 10 bis 12 
Stunben lang hinein, fobann wirb ffe fchleunigff unb forg= 
fällig gewafchen. Vun gibt man bie fünfte Sücflauge fochenb; 
beig unb jwar mirtelff beS ©ampflaugeapparatS, welcher 
entweber eben fo eingerichtet iff, wie ber S. 185 befchriebene, 
ober in ber 2lrt, bag neben bem ©ampflaugeapparat zwei 
bbljerne Väuchfäffer jur Seite geffeüt werben, in welche biefer 
bie fochenbe Sauge ergießt, welche vom Voben ber gäffer burch 
zwei mit Jpahnen vergebene fchräg abwärts ffeigenbeW&hwn in 
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ben SteugeFeffel gurilcfcjefiibrt tvirb. 507an laßt acfct ©tunben 
lang biefeö 53äud)en anbauern , eben fo baö fedjßte 93., 
gnoifdfenburd) Fommt bte 2Baare einige Sage auf ben p>Ian; 
hierauf baß gtpeite ©anerbab, bann bte jtebente 93., bann 
baß britte ©anerbab, gnjifdfenburcö jebeßmal auf ben spian, 
baß adjte 93. , fobaun roirb geroafcfren. — 9licf)t alle 93lcid)er 
roenbett ein ©anerbab an; nach alter Spanier unterbleibt es 
gang, roie bei bem 93letd)»erfaf)ren in ©trieften, SB&fjmen. 
©aß bort übliche Verfahren i(l folgenbeß : 

ScblefifcbeS 33Ieicbperfabrcn. 

Sie Seinwanb wirb groeimal mit gebrauchter Sange übergoffen, 
bas (Sinmcicbcn (ein tabelnewertbeS Verfahren) , bann ausgetreten 
nnb gefcbweift (eine febr unoollfommene Reinigung) ; man bat bte 
Meinung, bte Seiniranb werbe, wenn man fie nach bem Ctnwridten 
wallt, reaiTerbart. Sarauf folgt bas 93orbäuiben, woju man febwaebe 
potafcbelauge lauwarm anwenbet, bte mau üfcerfiöpft, abgapft, 
beip macht nnb wieber übergtejjt :c., welche Operation gehn biß 
gwölf Stitn beit anbauert. Sie 2Caare fommt barauf auf ben 'plan, 
wirb getroefnet, fommt bann ins 33äucbbauS gurtief, wo fie noch 
•neunmal ebenfo bebanbelt nnb gwifeben ben cingelnen Säucben auf 
bie 93Ieicbwiefe ausgelegt wirb. £u jeber ber fünf erflen 93ättcben 
wenbet man auf 400 Schorf mittelfeine Seinwanb io biß 12 Pfb. 
potafebe, bet ben fünf leigten aber 11 bis tr> Pfunb an. (Surcb 
biefes SSorbäucbeit foll bie Seinmaub erweicht nnb gereinigt werben; 
fie »erlieft jeboeb babureb faunt etwas an ihrer natürlidien Xarbe, 
obfebon mehr als ein (i'entner potafebe aufgebt. (SS wirb gu fchwacbe 
Sauge unb eine gu niebrtge Temperatur angewenbet.) 9Jun folgt baS 
eigentliche fSäuchen. 9)iait legt bie Seinwanb in baS ®äucbfaf, 
guoberfc vier Schorf gefacht, b. b- glatt auSgebreitet, barnber ein 
Tuch oott grober Seinwanb, bringt lV* Scheffel Solgafcbe barauf, 
gieft ftebenbeS üßaffer über, in welchem 6 bis 8 'Pfb. Potafdte ge- 
löf’t , gapft bann bie hange ab, macht fie ffebenb unb gieft fie, 
nadjbem bie SIfrije mit bem Tuch abgenommen, bie gefaxten Stiirfc 
gefchweift worben, wieber auf nnb wteberbolt btefeS Verfahren 
gehn bis gwälf Stunben lang; bann bringt man bie Seinwanb auf 
ben (plan. StefeS fauchen unb Slnslegen wirb »iergebm bis fuufgeljn- 
rnal wicberbolt; mandjmal wirb auch bie Sffiaare bei fajönem SBetter 
fcegoffen, etwa nach je gwei ober brei 23äucben ; aber nur fo, ba(t 
nicht alles 'Mali babureb entfernt wirb. — Sie Seinwanb bat nun 
bie halbe fSeijje. Sarauf wirb btefelbe gweimal mit einer Sauge pon 
jo bis Jt Pfb, potafebe unb 8 Pfb, grüner Seife gebäucht, bann 
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gewallt (JurcbwalfO , gefcbwetft, auf tcn «pf<m gelegt; biefes 
23äucbcn wirb wohl Biennal wiebcrbolt, bann folgen fcd)S SSäucben 
mit 2-1 bis 50 Pfb. potafebe, jn ben haben lebten mit 3 Pfb. weißer 
©eife; jroifcbcntmrcb wirb bic DSaare auf ben 'plan gefebaffr. — 

7 * SÜDeiße. — hierauf wirb 311m jweitenmal gewallt, fed?ö Stunben 
mit 24 bis 50 pfb. fotafeße unb 3 Pfb. weißer ©eife; bann bic 
britte ©alle (Oicebtwalfe) , ©(bweifen , SiuSlegcn auf ben plan, 
Strocfneti, Slppretiren mit ©tärfcllcifler, weltfern gelbes 2Sad;S, 

2alg unb Cfcbel sugefeßt werben. — üiuf eine gan; analoge 2Beifc 
wirb bas Seinengarn unb ber ; 3wirn gebietet. 

j?u einem folcben Sleicboerfabren finb erforberltcfc jeßn SBocben, 
bei großen SSeben (Pireiffenberger 7 /i breit, 72 Crllen lang) an 
Biersebn SBocben. -Sicju geben auf: 6 bis 7 Zentner potafebe 
ju 16 bis 50 33äudjen , 24 ©djeffel .öoljafcbe , 32 pfb. grüne, 

24 'Pfb. weiße ©eife, 30 -itlafter JTioIj. DMeicbloßn für baS ©eßoef 

25 bis 28 ©gr. 

Sffiarcn borfer SÖletcßmetbobe. 

Pfad) bem ootlflänbigen Crntfdjlicßtcn werben 100 ©tiicfe Scin= 
wanb mit ber Sauge Bon 4 ©cfceffel Jpoljafcße , ober auf 500 Pfb. 
Setnwanb 15 Pfb. pofafdjr, 12 ©tunben lang gebäucht, fo baß bie 
Sauge über ber S. ließt, hierauf gefd- weift, auf ben plan gelegt, 

2 bis 3 läge lang, oßne 3U begießen, aufgelegt, welches 93et= 
fahren Biermal wicberßolt wirb, pur fünften bis achten IBäucbe 
werben sur Sauge nur 3 Scheffel Slfcße , ober auf 500 'Pfb. nur 
io Pfb. potafebe Bcrwenbet, welche für bie neunte unb sehnte bis 
auf 2 Scheffel, ober auf 7 'Pfb. p; Beningert werben. SWan bäucht 
nur sei) 11- b:S jwölfmai, Bcrbraucbt bann 32 ©cßeffel .Siolsafche, 114 
bis 128 Pfb.; löleichseit fieben bis sehn ffiochen. 3Me ßöchßf 
SDciße wirb burch ein Sblorfalf= unb ©auerbab erlangt. 

b) (Jßtorbletcftc. 

©oll, um b'aS ffieißiuerben jit befbrbern, (Sßlorfalf* 
auflbfuug gcbraudjt »erben, fo gibt man baS (Jljlorbnö erfi 
ttac& ber eierten ober fünften 33äud)e, »enn bie ÜBaare bereits 
foalbgebleidn ifl, leoranf febr forgfältig geiuafcljen unb ein 
©auerbab gegeben »erben muß; bann »irb »ieber gcbäudjt, 
unb fo nod) jroeimal (Jßlorbab, ©auerbab, 2Jüud;ei 3ulel)t 
»trb bie Seinroanb uod) mit Sauge unb Seife gefodjt, um > 
ben gßlorgfrud) ju befeitigen. 
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3rifd>eo unb fchottifcpcd S le icl? t> e r f n ör c n. 

Die Seinwanb wirb mit lauwarmem 2£affcr iß bid 20 ©tunben 
lang eingcroeieht , bann in bent ÜPafchflotf eine halbe ©tunbe lang 
gewafchen, barauf jum Irotfnen auf ben flau audgebreitet, in 
einem gufieiferneu Äeffel mit böljernem Stur* auf einen (jeljernen 
f)to|i gelegt, ein 9iffc von ©triefen an bem lehtern befefrigt, um 
na* vollendetem .Rochen bie Seinwanb mittelfi eines dtrafmb mit 
Crincmmale heraudwinben ju fönnen. 'Huf 3011 ©tücfe ju 25 glarbd 
Sänge (31*/» preuß. Sllen) werben 2 bid 2'/» Senf. Sarilla gebraucht, 
welche man in ©acte gebunben mit Gaffer auefoebt ; bie Sauge wirb 
lammt fo viel 2Baffer, alb noch erforberlich ift, in ben Äeffel gegoffen, 
12 biss iß spfb. (Slnbere nehmen hoppelt foviel) ^ottafdse jugethan, 
unb 5 7s> ©tunben lang gefcdjt. .hierauf nimmt man bie Seinwanb 
aud bem .Reffel , febweift fie 20 Minuten lang, bringt fie auf ben 
tylan, ivo fie 2 bid 3 Jage lang bleibt. SWan begiefit fie tn3r(anb 
unb ©cbottlanb nie, wobtircb biefelbe weniger an ©ewidrf verliert, 
weniger angegriffen wirb, man erwart viel Selb babureb für bie 
Zulage unb Unterhaltungdfoften ber 9Bafferrefervoird unb Bedungen 
auf bau «plan , enblicb auch viel Qlrbeit. 3>ie Seinwanb wirb, wo 
möglich troetnt, jum jroeiten 9)?al im .fteffel mit 2V 2 <2 tu. Sarilla, 
iß biss 18 ipfb. Votafdse eben fo lange gefodst, gefefsweift, 3 Jage 
aufgelegt, unb fo überhaupt 7 bid 8 5Dial verfahren, bid biefelbe 
halb ober s /» weiß ifh 9iun folgt ein öblorfalfbab ; man langt 
Cblorfalf mit 2Baffer ju einer conrentrirten ^lüffigfeit aud, per 
bünnt biefe mit 18 bid 21 Jbeilen üöaffer, fo baß auf 1 Jbeil 
troetnen (Jblorfalf 180 bid 200 J heile SSaffer fotnmen, fandst bie 
Seinwanb 8 bid 10 ©tunben lang ein, wäfdst fie bann 20 Minuten 
lang aud unb bringt fie in ein ©auerbab von '/ 2 bid 2 'f'roc. concen- 
trirfer ©dovefelfäure, worin biefelbe 6 bid 8 ©tunben liegen bleibt ; 
fobanu folgt bad Schweifen, wiebcrbolted Surfen mit 1' 2 Ctnr. 
Sarilla, 10 bid 12 'ffb. 'fJotafcbe, 2 y* ©tunben lang, Schweifen, 
'lludbreiten auf ben l f)lau ; jweited Shlorbab, ©auerbab, Schweifen, 
Sinweichen in eine illuflöfung von fchwarjer ©cife von 70° Di. 
(nicht höher), Sinfdsmieren mit weißer ©eife, welche burdj bie 
©eiftnafchine ein gerieben wirb. Surfen mit fdswacher Sauge 2 /. 
©tunben, ÜBafdsen, üludlegen auf ben Sleicbplan; britted Ghlorbab, 
©auerbab. Surfen. Jj>«t bie Seinwanb bie vollfommene S-eißc , fo 
wirb */ 2 ©tunbe lang gewafchen, bann gebläut, geftärft, um bie 
ütserfJäffige ©tärfe ju eittfbruen , mittelfi einer hpbraulifchen treffe 
gepreßt, getrorfnet. ®ie silppretur wirb ber nur ju % trotfen ge: 
wordenen Seinwanb mittelfi einer bceiling mill gegeben. 9)ian 
bäumt bie Seinwanb auf eine SBafje, bret ©tücf neben einander, 
vier s^tticr übereinander, (egt bie SS?gIje unter bie Jammer ober 
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«Stampfen ber Wafdjine; bie ffialje mirb burcb letztere nicht allein 
um ihre ülcbfe gebrebt, fpnbern and) I;in = unb bergejogen, bamit bic 
Stampfen nicht immer eine Stelle treffen. 9)fan fann auf btefer 
9)iafchine fdtcneS SDioirS madjen. Diad) Verlauf einer Stunbe mirb 
bie heinwanb «bgcmicfelt, bann wie ber umgefebrt unb aufgebäumt, 
oon Wienern eine Stunbe lang ber üöirfung ber Stampfen auSgc 
fcfjr. So fährt man mit 9luf= unb äbwitfeln, Stampfen, fo lauge 
fort, bis bie heinwanb bie Jippretur erlangt bat. ®ie befferc Sein: 
wattb mirb vier bis fünf Stunben, bie orbinäre jebn bis jmölf 
Stunben lang bearbeitet, .hierauf mirb biefell’e »blltg getrotfnet 
unb noch eine Stunbe lang geftampft. — 2)er ganje 2Meid)proccß 
erforbert neun bis jmolf Soeben 3eit. 

S'te mebrften großen irifeben Sleidjereien bebienen ficb jum 2>er= 
bäutben ber .ftalfmild), iveld;e etwa 70° Di. warm jmolf bis fcdjjebn 
Stunben lang mit ber Üeinwanb in einem .Äeffel in 9?erül>rutig 
bleibt ; bitrauf wirb eine ü'iertelftunbe lang gewafdten , einen Sag 
lang aufgelegt, bann bie Äalfoperationen wieberbolt k. Jjuebei iff 
bemerfenSmertb, baß bie Seinwanb, wenn fie fdjletbt gewafeben, 
nod) Aalt enthält, an ber Sonne jmar blcidtt, aber mürbe wirb. 
Dlun er ff folgen bie Manchen mit Manila unb tyotafdte, ricr bis 
feebo an ber pabl , brei bisS vier G'blorbäbcr. ©tan erfpart burd> 
ben wohlfeilem AalE wohl jwei 3?äud)en mit Mali; bie üeimvanb 
wirb bnreb ben StalE bellgelb, nicht angegriffen. 2ieim Soeben mit 
alfalifeben hangen barf biefe nie mehr als etwa 1 % bis i 10 »« au 
troefenem Mali enthalten. 3n feiner Sleicbt jener hänber würbe 
1823 utib 21 bas Mali aijenb angewenbet; nid;t alle SMeidjcr wen- 
beten 23arilla an , mehrere bloß fJJotafcbe. 

Soli bie heinmanb einen glänjettben hüfter erhalten, fo muß 
ber dtalanber angewenbet werben: bie bcciling mill gibt ein 
matteS, ober fcbinnncrnbeS, febr gefälligS Ölhfebeu. 

Sott bem 93leid)en her Seinen jettge, »cld)e man 
95 a t i fl nenn r. 

Eieft ^ettge »erben beinahe eben fo , tote bie Saunt; 
»oHettjeuge gcbleidjt. Daß ^erfahren beffebt attS neun 
Operationen, namlid) : 1) Cfimvcicbcn in fecbettbeö 2ßaf|er, 
«torin man fie über Oiadjt lafr, inbent matt bie ÜBarme unters 
hält, hierauf tnü(fen fic gut gereinigt »erben. 2) ©ine 
Sauge mit ©oba* ober <potafd)eauflbfttitg tton 1° 58. SKan 
Jod)t jte bamit 12 ©tunbeti lang unb reinigt fie bann. 
3) 'Pafiagc bin# ©^levfolf mtb peinigen, 4) 3‘vcife* Saugen 
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mit ©oba» ober «Potafcheauflbfung oon 1%°. 5) «paffage 
burd) ©blorfalf ohne uad)her auSjutvafcfyen unb bann burch 
©dnoefelfäure oon 4° 23. 6 ) Sluglegen auf ben 23leid)plan 
ru^fjrenb oier £ageu. 2lußrcafd)en unb Steinigen. 7) Drittes 
Saugen mit «Potafcpe t ober ©obas2Iufibfungen oon 1 %°. 
8 ) «paflage burch ©blorfalf unb 2luSmafd)en. 9) spaffage burd) 
Saure oon 3°; Steinigen unb £rocfnen. 

Sijeorie beS SleicbproceffeS. 

Durd) ben ©äbruttgöproceß, melden mau jum ©nts 
fernen ber ®d)lid)te anfieüt, n>irb ber ätleifler, baö SDtebl ber 
©d)lid)te entmifcht, baSStarfmebl in^udfer, biefer ia Jtoljlens 
fäure, 3llfobot unb festerer in ©fftgfäure umgercnnbelt, n>eld)e 
einen £bfil beSHleherS im 5Jfeblflei|ler Ibf't. 3Öirb aber biefe 
©abruttg nid)t burd) angeroanbte fd)on gebrandete Sauge ge: 
flbrt unb burd) biefclbe neuer @d)mu§ I)iii 3 ugefäl)rt, fonbern 
mit marinem ÜBaffer (unb etroaS ätleie) entfd)[ic&ret, fo mirb 
eine bebeutenbe Steinigung beiverfjleHigt ; jugteid) merben bie 
«Poren ber gäben gebjfuet, gleid)fam aufgefdjmellt. ©ine 
fautenbe ©äbrung fd)ioäd)t bie Jpotrbarfeit ber gäben unb bes 
bingt einen Stieberfd)!ng oon ©cfenuigtbeilen in bie «poren ber 
Seimonnb, erfd>tvert baß nad)fo(genbe 3ätid)en unb SBeißs 
bleiben. Daher iß in jeber Jpinficbt ein jroecfmdßig geleitetes 
2IuSmeid)en eine fe[)r gute unb fräftige3orbereitung 311 m n ad): 
folgenbeti 23äud;preceß. 

Der $\vecf ber SSebanblung mit atfalifdjen Saugen ijt, 
baö barjige «pigment, ben nod) nicht obllig burd)S Stbfien beS 
glacbfrS entfernten lieber, uuf 3 ulofen, bie beim @d)lid)ten 
gebraud)tcn gettigfeiten tveg 3 itfd)affen. Dieß fann bei ber 
Slnioetibung oon neutralem foblenfaurem ätali ober Statron nur 
baburd) gefdjeben, baß biefe ftd) entmifd)en , roobei fol)lens 
fauree ©aS frei merben muß, inbem ftd) baö reine Sllfali mit 
bem I)ar 3 igeu «pigment neutralifut. ©S mbd)fe ein £beil neu» 
traleS foljlenfaureS 21 Hali 3 uerfc in l ‘/ 2 fo!)lenfaureö @al 3 über« 
geben, reeld)eS, bei längerer Slnivenbung ber Sauge, aud) 
nod) serlegt roirb. SIuS biefem ©nmb leuchtet ivof)l ein, baß 
ö§enbe 5 |lfalitn fräftiger »pirffti mäjfen ; «Kein bgnn ijf npch 
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tttffjr 93orfid;t nbtbig. 3D ie gebrauchte Sauge entölt nur 

noch «enig freies 2llfali; bas mebrfle i(t mit einem graugriinen 
spigment »erbunben, «eldjeS biefelbe färbt; bie erften Saugen 
feben baber auch nad; bem Slblaffen »on ber Seinwanb ganj 
bunfelbraun auS unb «erben im ©erfolg beS ©äuchproceffeS 
allmählich bräunlicbgelb , gelb. Seljt mau ju einer fold;en 
Sauge bis jur ©eutralifation Saljfäure ju , fo fällt ein reich: 
lieber floefiger 9h'eberfd;lag , ber nad; bem Sluefügen unb 
ffroefnen fafi fd;«arj auSjtebt, innerlid; aber bie grünliche 
garbc bebalt; er ift in Sllfobol, in Sllfalien, nicht in £crs 
pentbinbl;l IbSlich, wie Jtirman 1789 bemiefen bat. 2DaS 
«ieberbolte Slusfochen ber ©emebe bient alfo baju, ben barjs 
ähnlichen garbcfloff auejujieben. — ÜBenbct man »er bem 
Äali ober ©atron Sleljfalf an, fo «irb biefer ftch mit Kleber 
»erbinben unb eine .fialffeife bilben, weld;e bann t?on ber Sauge 
fertgefebafft «irb. 

2>aS SluSlegen auf ben SJleichplau tiad; jebem 23äud;en 
bient, «ie mau glaubt, um ben oon ber Sauge nod; nicht ge* 
l&ften garbftoff burd; ben Sinfluß beS SichtS, beS Sauerfloffs 
ber armofpl;ärifd)eu Suft unb ber im 2Ba|jer enthaltenen Suft 
fo ju ceranbern, baß er |ich bei einem folgenben Säuchen in 
ber Sauge auflbft. ÜBabrfcheinlid; finbet Dabei eine £>r>;bation 
beffelben, unter Silbung uon Jt'oblenfäure, Statt, «elcher 
©roceß burd; ©orbanbenfepn oon Sllfali, «enn man bie 
üöaare ohne oorberigeS ÜBafcben auf ben ©lan bringt, «ie eS 
mit ber Seinmanb meift ber gall i|l , gemiflermaßen burd; eine 
präbiSpouirenbe ©ermaubtfehaft mbd;te befbrbert «erben. 
SöefonberS feil bas £rocfen«erben berfelbcit an ber Suft unb 
ber Sonne fehr günjiig auf biefe Utnmanblung cin«irfen. 
©leid;«ie burd; bas 2Iuelegen auf bcu ©leicbplau ber garb; 
fteff burd) beu Sauerfioff ber Suft gebleid;t «irb, gefd;iebt 
bieg burd; bie Sßirf ung beS ShlorS. ©leicht man ©aumrcolleiii 
ge«ebe, fo iji bei ber Slnmenbung üou ßblor ein öluolegeu 
auf ben ©leichplan nicht abfolut erforberlid;, bleicht man aber 
Seiumanb, fo i(l, um bie solifommcnfte 2Beiße ju erreichen, 
bie auf bem Säger nicht nad;gelbr, ein SluSlegeu auf furje 
3«t but^aus rrfprberli#, 



Digitized by Google 




203 



2}on bcr 9l«§(id)feit unb Oiothmenbigfeit ber 2ltt»enbung 
faurer 23äber i|t man jefjt rollfommen überzeugt; ja, man 
fann ebne fte, namentlich für ben Dutcf unb baS gärben, 
fein fdjbneS IBeiß erzeugen, 23erbünnte Schrcefelfäure t>on 
1,017 bis 1,020 jerflbrr, trenn man bie eben angegebenen 
93orfithtSmaßregeIn nicht eerabfäumt, bie gafer nie; ffe neu* 
traliftrr bie 2lntbeile beS 2llfaIi'S , trelche in berfelben jurüdf* 
geblieben, neutralißrt ben ävalf, fbf’t alle erbigen Subftanjen, 
©ifenovpb auf, welches tbeilS ron ben eifernen Ueffeln, theils 
ron faurer Schlichte, trenn jte mit eifernen ©erätheu in S3e* 
rührung ftanb, berühren fann. 2Bahrfd)einlich ifl eS aber, 
baß ibre gtinfiige ffiirfung noch 111 etwas 2lnberm liegt, was 
noch nicht wijfenfchaftlich naher ergrünbet worben. — 3n 
JpolJaub bebient man fxch ber fauren Suttermilch , trelche freie 
• SRilchfäure enthält, befonberS bei feinen 2Baarett. 

Die Erfahrung hat gelehrt, baß 3 El, 9 e ' bie rollfommen 
mit 2llfali gebleidjt mürben, jebod) ohne 2lnroenbung ron 
Shler uttb ohne 2luSlegen auf bie Stöiefe , ftd> im .ftrapp 
immer fiarf roth einfärben. Durch bae Shlorfalf* unb Säure* 
bab roirb aber biefe Dfeigung beS 23obeuS im .Krapp anjitjichen 
fehr »erminbert. <?S fdjeint alfo, baß baS ßhlor gemiffe 
üheile beS rohen JeugeS ju jerßbren fud)t, auf rcelchc bie 211* 
falien nicht mirfen unb bie beim Ärappfarbett aujiehen ; ba* 
burd) erflärt es ftch auch, rearum bei Stücfen, bie nach »er* 
fchitbenen SRethoben gebleicht ßnb, bieSSbben fo rerfchieben= 
artig im jtrappbab einfärben, uttb trarunt man fefbft bei bem» 
felben Sleidjrerfahreti nad; ber 2lnjal)l unb Datier ber ßhlor* 
paffagen fo rerfchtebenartige Sfefultate in biefer ©ejiehung 
erhält. 

2ßie riet oerliert trohrSeinmanb , Rattan am ©eiricht 
burdje 23leid)en: 

?einmar.bburch bie 9iafenbleiche30 bis 33%, 

— — — gblorbleiche 2b — 27% ^erd)tl)oUet, 

— — — — 20 — 34% o. Harrer, 

Kattun — — — 12 — lb%. *) 

*) SC-oron io ’!>roc. an Schlichte in 21brechnung jit ft die n finb. 
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9£ad)tf<ig. 

Tom Chlor unto tont blctthcntofn Chlor»rrbintoungcn. 

ghlor. ©aß @hIor (ßblorgaß , SWorine, ebebem 
orpbtrt faljfaureß Sblor genannt) tvttrbe von ©djeele 
1774 entbecft unb ift fiir bie 2Biffenfd)afr, me frär bie ©es 
rverbe gleid) roid)tig geworben. 

(Jhtorgaß tvirb enttveber auß ©aljfdure unb ©raunfletn, 
ober auß Äochfaij, Sraunflein unb ©cbtvefelfdure entivicfelt. 
SOJan nimmt auf einen 2beil grob gepulverten Sraunflein 
3 Sbeile concentrirte ©aljfdure, ober auf 4 2heile ©alj 
3 2()le. fein gepulverten ©rattnflein, 6 biß 6 % 2b* conc. 
©d)ivefclfdure, gewöhnlich aber l 1 /, Üodjfalj, 1 Vs Srauns 
(lern, 2% biß 3 conc. ©cfewefelfdure. 

Sie Grrfldrung beß iproceflfeß i(t folgettbe: ©aljfdure bes 
fleht auß (fhlor unb ÜBalferfloff, ©raunflein (©. 48), auß 
Sföangatt unb ©auerftoff ; eß bilbet fid) auß betn ©auerfloff beß 
©raun(leinß unb bern ÜBafferfloff ber ©aljfaurt SlBaffer, bie 
#d(fte beß fiblorß ber ©aljfdure tvirb entbunben , bie anbere 
Jpdlfte aber vereinigt ftd> mit bem SDlangan ju Shlormangan, 
roeld)eß in 2Öa(]er aufgelof’t bleibt (faljfaureß UJlatiganorpbttl 
ber dltern 2In|td)t). 

ffienbet man dlocbfalj (@blornatrium), ©rattnjlein unb 
verbräunte ©djrcefelfdure an, fo ijl ber Hergang foigetiber: 
ber ©raunftein, SOJanganfuperorpb, tritt bie Jpdlfre feineß 
©auerffoffgebaltß auß Ulatrium beß ÄodM'aljeß ab, tvoburd) 
Ulatron ftd) bilbet, meld)eß ftd) mit ber ©d)wefelfdure jn 
fc&wefelfaurem Ulatron vereinigt, ©urd) jeneß ÜJbgeben von 
©auer|loff ifl taß ©upererpb juitt ©rpbul geworben, melcpeß 
ftd) glfidjfaüß mit©d)ivefelfdnre ju einem ©alj vereinigt; baß 
im dlodrfalj enthaltene Gfhlor tvirb gaeartig entbunben. ©er 
flräfjtge SKräcfflntib enthalt alfo fd)ivefelfaureß Ularron unb 
fdjwefelfaureß SKanganorpbul. *) 

*) $ie ilprarate jttr ©crcitung beß CMorivniTcrß unb brr Hrtcrrnbru 

(Jhippvprbinbitngcji im (mb im Anhang bn\tru’i'rn, 
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Daß ©blorgaß iß gelblicbgrdn »on garbe, beßljt einen 
fragenben, nid>t faureii ©efcbmacf, einen eigentbilralicben 
fegr unangenehmen ©erucg, beläßigt bie ?ungen febr ßarf, 
wenn eß eingeatbmet r»irb , unb fann fär ßcb allein ein» 
geatbroct foglet'ch tbbten. ©ß iß baber befonberß bei ber 
Darßellung beffelben im ©roßen bie größte Sorßdjt nbtbig. *) 
©ß iß beinahe 2%mal fo fcbwer alß bie atmofpbärifche Suft. 
Daß ©blorgaß iß nicht brennbar, in ibm aber fbnnen mehrere 
dl&rper bei ber gewöhnlichen Sufttemperatur »erbrennen, 3. 58 . 
metallifcher 2lrfenif, ÜBißmutb, ©pießglanj, wobei ßcb 
©blormetalle bilben. ©in SBachßlicht brennt im ©blorgaß 
fort, aber mit einer febr rußetiben rotben glamme. Sei 
einem Drucf »on 4 — 5 Sltmofpbären »erbittet ficb baß 
©blorgaß ju einer bnnfelgelbgrilnen glüfßgfeir. 

Daß ©blorgaß wirb »om ÜBajfer leid)t abforbirt; bei 
16° 9f. nimmt legtereß 1%° 9taumtbeile, iß eß jebocb fälter, 
fo nimmt eß ilber 2 9?aumtbeile auf. Daß ©blorwaffer (ßüf« 
ßge orpbirte ©aljfäure) iß griinlicggelb; je mehr ©aß eß ent» 
halt, beßo bunfler iß bie garbe; eß riecht unb fchmecft wie 
baß ©aß. Sei 1%° SR. fegt eß blaßgelbe Slättdjen ab, welche 
©blorbpbtat finb; biefelben ftnb febr flüchtig unb laßen 
fich bei berfelben Temperatur in »erfdfloffenen ©efdßen fublis 
miren ; bei 3° 9t. werben fte in 28 ©blorgaß unb 72 
SBaffer jerfegt. Durd) ©rwärmen entweicht baß ©aß auß 
bem SBaffer; burd) ben ©influfl beß Sichtß wirb ein Tbeil 
SSBaffer jerfegt; eß erzeugt ficb nämlich auß ©blot unb ÜBaffer» 
ßoff Saljfäure, unb ©auerßoßgaß wirb frei, ©blorwaffer 
Ibf’t ähnlich bem ©olbfcgeibemaffer mehrere SDIetalle auf, j. S. 
Slattgolb jc. 

Daß ©hlorgaß unb ©blorwaffer, fo wie bie ©bloralfalien, 
unb ber ©blorfalf, bleichen, b. b- fle jerßbren bie garb; 
ßoffe beßspflanjen« unbTbierreichß. 9iur allein ber Sohlen; 
ßoff wirb baburd; nicht jerßört ober gebleicht. Ser t f) o Uet 



*) iperfonen, »welche in golge eingeatbmeten ©fflorgafeß burd) .hießen 
unb fragen im Jj>alfe beläßigt werben , linnen ficb (Erleichterung 
»erfcbaffeit, wenn fie guefer mit etwas iffieingeiß getranft nehme U 
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lehrte 1785 @hlor»nffer jurn Steifen ber Seimvanb uitb 
Äattuue anreenbeu. Salb barauf »urbe ju 5aoelle bei ^ariö 
baö ^f)IorFa!i , fpäter baö (ühlornatron (eau de Javelle) ge* 
fertigt ; 1798 entbeefte 2 e nn a n t in ©laögoro baö ©erfahren, 
(JhlorFalF (93leid)puloer) barjufiellen, helfen man fid) jefjt 
$um Sleichen ber SBaaren im ©roßen faft auöfd)ließ!id) be» 
bient, »eil man gegen baö GhIor»affer ben ©ortheil bat, bnß 
1) bie Sblorfalfbereitung ergiebiger i|F, »eil .RalFnuld) beffer 
ba6 ©aö oerfchludft; 2) bie SblorFalFauflofung »eit meniger 
bie ©efunbbeit ber Qlrbeiter beläfligt, alö ßhlonvaffer ; 3) Fein 
greiroevben oon ©afjfäurc fFattfrnbet, »eld)e auf bie gefiigFeit 
ber gäben ber ©e»ebe nad)rheilig »irft. 

2luf roeld)e SSBeife bfeid)t baö (Jljlor? Strocfeneö (Shlorgaö 
bleicht troefene Pigmente nidjr, fonberti nur bei Sorhanbenfepn 
oon ffiaffer, »elcbeö jerfefjt mirb, »oburd) Sauer jioff (ich 
oerbinbet; bieferifteö, »elcßer bie Sleichung bemirft, inbem 
er mit ben Pigmenten farblofe Serbinbungen erzeugt. 2luf 
eint gleidje 2Irt jerjFbrt aud) bie (Jhromfäure ben üfnbigo burd) 
Ölbgeben oon Sauerfloff , inbem fie ju Sbromorpbul »irb. 

2Iußerbem , baß baö (Jßlor fo mächtig bleicht, jerfl&rt 
eö aud) manche fd)äblid)e ©aöarten unb Dunfle , j. 93. 
baö @ch»efel»affer(Fojfgaö, Sd)»efel»a|ferflojfj2lmmoniaF, 
»eld)eö (ich in älloaFen entmicfelt, and) bie SDliaömen, ani» 
malifdje Diinjie, »eiche bei b&öartigen ätranfheiten fid) ent» 
rcicfeln utib ber •3' nimer l u f t »ittheilen; hiergegen ifl Fein 
Mittel tauglicher befunben rcorben, alö baö Chlorgaö. 

©hlorfali (orpbirt faljfaureö Halt, 3at>eüifche Sauge) 
erhalt man , »enn man iu eine oerbiinnte 2Iuflbfung oon ge» 
reinigter ^otafche fo lange <£blorgaö leitet, biö bie alFalifche 
SReactioit berfelbeu fid> bebeutenb oerminbert hat unb bie glüf» 
figFeit bleid)enb auf baö gefärbte Rapier »irft, oljtte bie blaue 
garbe oorljer ju oermehren. SSBährenb be|fen fd)eibet (ich 
■Ji'iefelerbehpbrat unb GhlorFalium (faljfaureö jfali) ab, unb 
boppeltFohlenfanreö ätali ncbfl GhlorFali, »eld;e fid) gebilbet 
haben, bleiben aufgelbf’t. 

Die gläffigFeit ifl blaßgelblich , aud) »obf rofenroth (oon 
tibergegangenem (ü&lormangan herrührenb, »elcheö inSÄdngan* 
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fäure jerfefst wirb; bie bie rotfje garbe beroorbrittgt), riecht 
fchwad) nach gf)for unb bleicht spflanjenfarbett , iubern bng 
( 5 f)for, ftd) mit bem ffiafferftoff beg 2 Bafferg oerbinbenb, falj* 
faiireß^ati btlbet nnb ber freigemorbene ©auerffojf beg SBafjei'g 
ba3 Pigment entmifcht. 23eim .ftodjen oerroanbelt ftd) baö 
@()lorfali in Sblorfaliutn (faljfaureg .ftali) unb chlorfaureg 
ätali. Seßtereg @alj ifl eine föerbinbung einer hoben £>n;; 
bationgftufe beg@bt°r 6 , bie nicht bleicbenb wirft, mitätali; 
Gtblorfalium nnb chlorfaureg .Kalt enrfteben aud) , men« 
©blorgag in eine concentrtrte Auflbfung oon spotafd)e ges 
leitet n>irb, mag alfo »ermieben werben mug, »nenn man bie 
bleid)enbe 23erbinbung ju erjeugen beabftd>tigt. 

Sblotnatron. Sföan erhält eg, wenn man (JOIorgaö 
in eine »erbännte Auffbfung »on @oba leitet; aud) fann man 
eg fcbnell burd) hoppelte fffiablberwanbtfchaft aug Sblorfalf 
unb fd)wefelfaurem Patron (©lauberfalj) barfiellett, inbem ftd) 
fchwefelfaurerÄalf unbdtblornatron bilbef. Die Gigeufchaften 
biefer gliSfftgfeit ftnb biefelben wie bie beg (üblorfali’g. 

^f)IorFalf (orpbirt faljfaurer .Ralf, S 8 leid)puloer). 
Sftan unterfd)eibet räcfftd)tlich ber oerfd)iebenen Anfertigung 
unb 23efdbaffenbeit trocfenen (Jblorfalf »on bem flilffig 
bargefMten Präparat; elfteren bereitet man jum 93erfauf, 
Ie^teren bagegen nur jum ©elbffgebraud). 3 ur Darflellutig 
beg trocfenen ©blorfalfg bebarf man einer Kammer, tt* welcher 
^alfbpbrat *) auggebreitet mit bem Sblorgag in 23e= 
rtlbrung gebracht wirb; fte wirb aug guten SBerfffeintn ge; 
baut, 5 . S3. 30 guj? lang, 20 gug breit, 6 ober 12 gug hoch/ 
bie gugen mit ^arjfitt (aug <}?ed), .£>arj unb @ppg ju 



*) Dag Äalfbpbrat bereitet man fiel) am heften auf folgenbe 
SBeife: man legt gut gebrannten, frifdjen Half, ber feine .Stiefel 
enthält, auf ein €ieb unb taucht bag ©anje eine Minute lang 
unter Ußaffer. 25enn man nach Herflug biefer 3eit bag nicht ab-- 
forbirte aSaflVr ablaufen lägt, fo jerfällt ber Äalf fchnell ju 
2)ul»er, roelcßeg man in ein mäjiig erßißtcg eiferneg ©efäp gibt 
unb mit einem höljcrnen Dccfel bcbccft, um alleg ungebunbene 
2üa(fer ju rerbampfen. J?utctjt (lebt man ben Äalf bnreh ein 
feineg Sieb. 
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girieren Steilen) oerflrichen. 9ln bem eine» ©nbe ifl eine 
bbljerne 2hür, «flehe luftbid)t »erfleht werben fanu, fo «sie 
in berDecfe eine ober jwei große Dehnungen, tceldjc mitrelfl 
eineß SBafferoerfchluffeß luftbicht oerfcblofen werben fbitnen; 
fte bienen bie Rammer ju lüften, wenn bie 2l)üv gebffnet 
ifi. 3(t bie Rammer niebrig gebaut, fo breitet man eine 
Schicht ju ^uleer verfallenen gel&fchten Ralf »on 3 — 4 3oll 
Jpb&e auf bem 93oben berfelben auß unb rilljrt ihn mittelji 
bbljerner Stechen , beren mehrere an ben langen ©eitenroanbeu 
angebracht unb burch mit Ralf gefüllte ©topfbüchfen geleitet 
jtnb, oon ^eit ju^ett burd) eitianber. ©inb aber bie .Kammern 
h&her angelegt, fo bringt man im Innern berfelben ©es 
rüfie an, in welche, in geringen Jwifchenraumen über ein* 
anber, Sretter eingefchoben werben Tonnen, auf welchen ber 
puloerig gelbfdjte .Kall auegebreitet liegt. J^ier fbntien 
natürlid) feine Rechen angebracht werben, wofür man aber 
auch bie Schichten minber hoch macht. 

3n bie fo oorgerichteten Kammern leitet mau baß ©hier* 
gaß, anfangs in grbfjerer SJienge, fpüter, wenn bie 2lbs 
forption burdj ben Ralf ftch oerniinbert, in geringerer fDfeitge; 
baß ©aß tritt in ber Decfe ber Kammer ein, bamit eß ftch 
nieberfenfe. 3ebe ©v wärmung beß sprüparatß i(l ntbgs 
lichtf ju oermeibeit. SOtan rechnet, baß 1 ©ntr. ©alj 
l l / 2 ©ntr. ©hlorfalf liefern fann. 

Der .Ralf »erfchlucft im troefenen , wafferleeren ^uffanb 
fein ©blor, weßhalb er nothmenbig ganj in J^pbrat oerwanbelt 
fepn muß. 

Der troefene ©hlorfalf ift ein weißeß sauber, sott fchwa» 
djem ©erud), ji»l)t an ber fuft allmählich fohlenfaureß ©aß 
an, woburd) ber freie Ralf ftch in foblenfauren Ralf eers 
wanbeit, unb er jerfel^t ftd) jum Übeil aud; in d)lorfauren 
Ralf unb @l>lorcalcium r ober in ©bforcalcium unb ©aucrßoffs 
gaß, weßhalb auch2Baffer angejogen unb baß Präparat feucht 
wirb. Durch bie ©inwirfung ber Rohlenfaurc wirb natürlich 
©hlor barauß frei. Uebergießt man baß Präparat mit 
ÖBaffer, fo Ibf’t ftch ber gefertigte ©hlorfalf, baß ©hlor* 
calcium unb auch ein wenig Ralf auf, wührenb Ralfhpbrat 
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in jiemlidjer SJienge ungelift jurücfbleibt ; ber 9h'ebe rfcblag tfl 
beflo beträchtlicher , je mehr ßalf ber SBirfung beö Sbforö ftch 
entjog. 3ur mbglicbfi gefittigten Qluflbfung (Inb 10 Tbeilc 
SBaffer (oon 16" 8Ü.) auf 1 Tb* gefdttigten (Jblorfalf er« 
forberlich. 2Birl> auf ben Gblorfaff eine ©dure in genug« 
famer SERenge gefcbdttef, um eine ooüfommene ^erfetjung ju 
bebingen, fo entbinbet fich (übler, nur weit rafdjer alö burd) 
bie .Roblenfaure ber Suff. Der gefdftigte @l)forfa[f enthält 
44,26 (übler auf 46,84 dfalfbpbrat. * 

©e£t man bie 2luf(bfung beö trocfenen (üblorfalfö bem 
Tageölidjt auö, fo entbinbet ftch alimdblid) ©auerfloffgaö, 
eben fo aud; bnrdjö (Jrbijjen, ©ieben, auch in 93eriS()rung mit 
orgatiifd;en .fibrpern, >vo eö bleic&enb toirft. Spiebei »er« 
roanbelt ftch ber (üblorfalf in (üblorcalcium (faljfauren M alf) ; 
beim Sieben entflebt aucb noch ein »eilig chforfaurer Äalf. 

Der trocfene (Sblorfalf Idßt ftch in gut oerfdjloffeneu ©efdjjen 
Idngere^ett ohne (Jntmifcbung aufbeioabrett unb franöportirett. 
9lad> 93erfud;eu, bie in SKt'tlbaufen angejfellr mürben, ift bie 
eoncentrirte(ie Slnfibfung beö befien trocfenen (Sblorfalfö oon 
einer Didjtigfeit = 16,b° Saunte (1,128 fpec. ©eto.) unb 
entfdrbt iljr 300facbeö Solum einer 3nbigauflbfung oon 
l Snbigo. 

1000 

Um fldffigen (5f>rorFaIf barjufteüeu, feitet man in 
brtnne Äaffiui(cf) einen laugfamen ©trorn oon (üblorgaö unb 
rührt bie gldfjtgfeit babei beffdnbig um. £iebei bifbet ftch 
natdrlid) nur gefdttigter (neutraler) (üblorfalf; eine ©pur 
cfMorfaurer dfalf (roeldjer feine bleidjenbe Serbinbung i(i) ent» 
fleht gleid)fallö , unb jrnar bejfo mehr, je bicfer bie .Half mild) 
iff, je rafdjer baö (übler «intritt unb je bbber babmd) bie 
Temperatur ber gidfftgfeit toirb. Daö Untreren bat enblich 
aud; noch ben3*oecf, baß bie nod; nicht mtt@blor oerbunbenen 
Äalftbeife in flete Serribruug mit bemfelben fomnien, tooburd) 
gleichfalls ber (ürjeugung oon d;(orfaurem d?alf mbgficbfl oor« 
gebeugt roirb. $Bd()renb ber sproceß fortfd;reitet, toirb foioobf 
bie Temperatur ber gfilfftgfeit, alö and; bie Did)tigfeit ber* 
felben aUmabftd) erhöht. Die (Erfahrung bat gelehrt, baß 
tBitatt# SJAr$tt>i«t). II. Stuft. 14 
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man bie getnperatur nid)t über 24 — 28° SR. (teigen Taffen 
foU ; bie £)id>tigfeit ber ghlfjigfeit ifl 9%° Saume 

(ober 1,07 fpec. ©ere.). @ine »btlig gefättigte glilffigfeit 
von 9 1 /, 0 Saume entfürbt ein 175mal unb von 9° Saume 
ein 163inal grbßereö Solum einer 3nbigauftbfung von 1 

lööö 

3‘ibig. wie ba6 S r <äparat fertig ift, muß ti auch 
jum ©ebraud) »erwenbet werben, benn d jerfegt fid? un* 
aufbcltfam burcf> ^ie «fichlenfäure ber ?uft, inbem ftd) »Iber 
if)tti eine .öaut von fobtenfaurem .Ralf bilbet unb QiblorgaS 
entweicht; aber auch in einem von ber Suft abgefcbtoffenen 
Apparat jerfe^t ftch ber flilfjtge ©blorfalf, ©auerftoffga« 
cntbinbcnb. SJtad) Serfuchen , bie in SDttilbaufen angefleDt 
mürben, mar eine Stuftbfung von gutem trocfenem @btor* 
hilf eben fo gut jur ©nrfärbungSfilpefSRerinoöttSpe, 2ie§fi5pe) 
braudjbar, alö anberer auf naffem 2Beg bargeftetlter 
©f)forfa!f. *) 

Srilfung beb Sr aun ft eilig. <5S ift febr wichtig, 
ben Sraiinftcin vor feiner 2litmenbutig jur Giblorbereitung 
prüfen ju tonnen, ba beffen ©ilte febr »erfchieben ift; er 
enthält nämlich oft Gfifenorpb, foblenfauren Äalf, Sßaffer 
unb nidjt fetten eine niebere £rpbatiou£|tufe beb SRanganö. 
ltm ju erfahren, wie viel reinem Sßtanganfuperorpb 
er enthält, »erfährt man am heften nad? Stbomfon fotgenber* 
maßen: 3" eine tarirte glorentiner glafd)e bringt man 600 
©ran Sßaffer unb 75 ©ran frnftallifTrte dileefäiire; bann 
feljt man 50 ©ran von bent ju präfeuben unb vorher fein ges 
pulverten Sraunftein ju unb gießt hierauf fo fdjnelt atß 
möglich 150 biß 200 ©ran concentrirte ©cbmefelfäure in bie 
glafche. Sef^teref' gefchiebt am heften auf bie 9lrt, baß man 
vorher ein beftimmteß ©cmicbt ©d)wefelfäure , j. S. 210 
©ran, in einem ©tatibglaß abmiegt unb auf ber 2Baage läßt; 
man gießt bann in bie glafcbe fo viel ©chmefelfäure alß an* 



*) Sen Ghloronieter jur Seftimmung beß (üblorgebaltß aller 
bletcbetiben (ihloroerbinbunaen höbet man int Anhänge biefcß 
Srcbeß befchriefcen. 
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g ef>t, bringt herauf bag ©tanbglaS wieber auf bie fflaage 
unb beflimmt genau baS ©ewicht ber auggegojfenen ©dure. 

<?$ ftnbet ein lebhafte« Slufbraufen ©tatt, inbem ftch 
fine reichliche SDlenge foblenfauren ©afeS entbinbet. 9J?an 
bebecft nun bt'e Dejfnung ber glafdje mit einem Rapier unb 
läßt fte 24 ©tunben lang (leben, worauf man jie wieber 
wiegt. Der ©eroichtsoerlufl berglafdje entfpricht 
genau ber Quantität SDlanganfuperorpb, welche 
ber angewanbte Sraunflein enthält. SSSenn j. S8. 
ber ©ewichtSoerlujl 34 ©ran betrug, fo werben bie anges 
wanbteu 50 ©ran SSraunjleinpuIeer 34 ©rau Stflangan* 
fuperorpb enthalten, unb ber 23raunflein wirb alfo auS 68 
9>roc. reinem SÜZanganfuperorpb unb 32 *Proc. frembartigen 
Jtbrpern beflehen. 

Sei biefer *probe enfjiebt bie dlteefäure , um (Ich in 
Äohlenfdure }u »erwanbeln , bem SHanganfuperoxpb bie 
Jj)älfte feitieg ©auerfloffö. 55 ©ran reines 9}?anganfuper= 
orpb würben 10 @r. ©auerjloff abgeben, bie 45 ©ran 
.Kleefarne in 55 ©ran Koblenfäure oerwanbeln fbntien; ba 
nun Untere entweicht, fo jeigt ber ©ewidjtSberlufl bie ©enge 
ber gebilbeten Koblenfäure an. 9lun if! aber baö ©ewicht 
ber gebilbeten Koblenfäure genau gleich bem Quantum 
©anganfuperorob , welches feinen ©auerfloff an bie .Klees 
fdure abgibt. 



14 * 
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^weitet XI>eil. 

2 }on b e n Sperationen ber gärbefunjt. 



©it roerben bi« juerft bie einfachen, u*>& l,ann b ‘ e 
jufammengefehteu garben abbanbeln. Sie einfachen garben 
jinb: blau, rotb, gelb unt> fdjroarg. 

3ufammengefel*te garben nennt man foId?c, welche aus 
ber SKifcbung mebrerer garben mit einanber entfteben. 



(grftet Sfefönitt 

SSon freu 



(Erlles Capitel. 

®on bem ®lau. 

mn färbt bie Beuge mit 3"big, mit »erlinerbtau unb 
mit ßampecbebolj blau; t>on biefen brei ©ubjtanjen i(l aber 
nur ber §nbig im ©tanbe, ein baltbareS »lau ju liefern. 

«Urtilel l. 23o n bem 3"bifl. 

Ser Snbig mürbe bis jefjt nur in einigen 2lrten ber ©at* 
mng Indigofera, in ber Isalis tinctoria(2Baib, tyaflel, guede 
0.1 vouede) unb in einigen 2Irten ber@attung Nenum (Olean= 
ber, Laurier-rose, Laurosc) entbeeft.*) 



*) lieber bte jnbtg Uefetnben (Pflanjen lefe man »an er oft S 
gärbebnib, beutfebe aiuSgabe, »b, I. <&, 218 u. f, nach. 
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ffg gibt uichtg @infad)ereg, alg bae SJerfotjren , nach 
welchem man bcn garbjtoff au« ben 3nbigpflan$r n augjieht. 

Der ju biefer Operation nbtßige Apparat beflebt aug bret 
ülufen , welche fo gefleßt ftnb , baß jebe ber unteren Äufen 
leicht bie glüfftgfeit, welche »on ber oberen üfufe ablüuft, auf: 
nehmen fann. 

ffiettn bie spßanje gefcbnttten ijt, fo legt man bie ©lütter 
berfelben lagen s ober büfd;elweife in bie obere Äufe, welche 
bie 9Bei$: ober © üb rungef üpe genannt wirb unb in ber 
Blühe beg ©oben« einen #a&n befi^r. 2luf biefe ffieife füllt 
man fte big auf % an; ben 3nbig bebecft man bann mit Srcts 
tern, bie man mte Steinen befcbwert, unb oben barauf gießt 
man nun fo ttitl aöaffer, baß baffelbe 4 big 5 ^ofl über bei 
£>berflücbe ber ©lütter fleht. Einige ^nbigfabrifanten t>er= 
fchUeßen bie ßBeicßfüpe mit einem woblbefefligten Decfef. 
üBenn aßeg auf biefe 3lrt porgeridjtet ijt, fo jeigt ftd? bie ©üb* 
rung balb burch bag Siufbraufen unb burch bie (JntwicFelung 
oon foblenfaurem ©afe unb »on ßBafferfloffgag. Die ©üb* 
rung ifl juweilen fo heftig, baß fte benDedfelin bie Jp&be 
bebt unb ihn fogar bfterg jerbricßt. 

SXan erfennt, baß bie ©übrung »eit genug fortgefchrit* 
ten ifl, »enn bie glüfftgfeit, welche aug einer eigeng baju 
angebrachten ©effnung, bie man nicht eoßfommen genau mit 
ihrem ©tbpfel eerfchließt, abtrbpfelt, aug bem ©rüneti ing 
Äupferrothe übergeht, »ag gewbbnlich nach 10 ©tunben ober 
et»ag fpüter gefehlt. SBenn man bie ©übrung über ben 
angegebenen Jeitpunft hinauf fortfe^te , fo roürbe bie garbe 
unoermeiblid; jerflbrt, unb bie Operation »üre folglich »er: 
unglücft. 

2Benn bie glüfftgleit , welche abtrbpfelt, einen fauren 
©efehmaef hoben foßte, fo müßte man biefelbe fdjneß burch 
ben an ber © Ihrunggfüpe angebrachten Jj)abn in bie uns 
tere Äufe, welche man bie ©djlagf üpe nennt, überjiefjen, 
unb fo öiel Jtalfwaffer jufe^en, alg nbtbig würe, um bie ges 
bilbete ©üure abjuflumpfen. 

Blathbem bie grüne glüfftgfeit ber ©ührungglüpe in 
bie ©chlogfüpe herübergebracht würbe, bewegt man biefelbe 
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burch breite bbljenie Querfiücfe , welch« an einem »erticalen 
Vaume befefiigt finb, an beffen obern Steile ein Sriebftocf 
angebracht ift , welcher in ein 9tab eingreift, baS burch ein 
g>ferb in Bewegung gefegt wirb. 

£)iefe Bewegung bient jur Vorbeugung ber faulen ®äb* 
rung unb Jtir Erleichterung ber Vereinigung beS garbjtoffeS 
mit bera ©auerfiojfe. Diefer ©toff fällt in, anfangs leich» 
ten, purpurrothen glecfen nieber, welche nach unb nach aber 
immer bichter werben. 25ie purpurrothe garbe, welche bet 
Bobenfaij annimmt, ijt baö ftcherfie 3«ich<n b«S ©elingeuS 
beS ^roceffeß. ; . ■. i '.j ; «'• • 

Vachbem man bie gläfjtgfeit beiläufig 2i@tunb«n lang 
hat auöruhen taffen, bringt man fte in bie britte -Kufe, welche 
bie ©etjfdpe genannt wirb; hier läßt man ben Bobenfalj 
ftch abfcheiben unb jieht bann bie barilberfiehenbe gläffigteit 
burch jwei übet einanber beftnbliche J^ähne ab. Sen Dtiebets 
fchlag, ober ben 3fnbig, läßt man bann abtropfen unb trocfnet 
ihn im ©chatten. 

ffienn man ben spafiel ober ben 2Baib auf eine ähnliche 
2lrt behanbelt, erhält man einen 5nbig oon febr guter Befchaf* 
fenheit. *) 20?ein ehrenwerther greunb, S?t. Benjamin 
spaoie, ein febr gefehlter gärber in 0louen, bereitete au$ 
ffiaib einen 3nbig, welcher bem fchbnfien im .fjanbel »otfonu 
menben 3fnbig nichts nachgibt. **) 



*) g»an fehe bie 9Ibbanblung bei Jprn. spupmaurin über bie 
Bereitung bed 3nbigd aud bem üßaib, unb bie 2lbhanblung beb 
jprn. spaoie (Memoire» de l’Academic royale de Rouen. 

3«hr 1811 ). 

**) Ser 3nbtg rourbe aud 3nbien in ber Vtitte bed löten 3«b r: 
tjunbertd nach Europa gebracht. 

Dr. Heinrich ju spian in Böhmen* unb Aulenramp, 
haben fich in Seutfchlanb Berbtenße um bie »udfeheibung bed 
3nbigd aud ber «löaibpflanjc erworben. 3nbeffen iß in bem 
2Baib ber 3nbiggehalt geringer ald in ber 3lnilpß«nje. -hundert 
spfunb bed beßen tbüringißben 2B«tbd liefern bei ber forgfÄ(tig= 
ßen Bearbeitung auf 3nbig, im Vfarimum ao Soth gereinigte« 
3nbig. 2v 
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SBabrfcbeinlicb müßte man auf biefelbe 28eife »erfahren, 
um auS bem Nerium tinctoiium ben 3nbig auSjujieben; ber 
burcb biefe Operationen gewonnene 3nbig ift ber gem&bnlid;e, 
ober im Jpanbel »orfommenbe. 

SWau fabricirt ben 3nbtg in 3apan, in Dftinbien, 

Slegppten unb auf ben Unfein, ober in SSeftinbien. Die 
SJfengc unb ber Weichtbmn feiner garbe bangt »on ber ©org. 
falt ab, roelcbe auf bie Bereitung beffelben »ermenbet mürbe. 
Daher fornmen auch bie eerfchiebenen ©orten »on Snbig, 
welche im Jfianbel »orfommen, unb »on weld;en mir hier bie 
»orjüglicbereit angeben ja müjfen glauben. 

Der fdjbnfte unb befle 3nbig ifl ber © u a t i m a I a ; 3 m 
big, weichen mir auS Weufpanien erbalten, unb belfert crflc 
©orte unter bem Warnen Indigo flore befannt ift ; er bat ein lebs 
bafteS Blau, feine Winbe, unb auf ber Dberflädje biefelbe garbe 
wie inwenbig; er fommt in fleiiten ©tdcfen »or unb ift fpecis 
ftfd) leichter als baS SBaffer. Wtau unterfcheibet im Raubet 
aud) noch jwei anbere ©orten oon ©uatintala , bie aber »ott 
etwaö geringerer ©üte finb, als bie »orige ; eS ift bieß l’Indigo 
sobre unb l’Indigo corte. 

Wach bem ©uatimalas3nbig fommt jener »on ©t. Do; 
mingo, »on welchem eS im Jfjanbel jwei j£>auptforten gibt, ben 
blauen unb ben fupfrigen. 

Der erflere unterfcheibet ftch »on bem ©natimalasSabig- 
nur baburcb, baß fein Blau weniger frei iff; benn eS flicht 
etwas inS Braune ober Jlaftanienbraune; fein ©rein i(l grbber 
unb mit einer Winbe überzogen , bie eine mehr fchieferabnliche 
garbe bat, als baS 3nnere. £ie £ertur bejfelben ift etwas 
bichter ; er ift immer fpeciftfch leichter als baS 2Baffer. 

Der fupfrige 3”big würbe fo genannt, weil er auf 
feinem Bruche eine fupferrotbe garbe beftgt; bie Würbe beffeU 
ben bat ein nod) mehr fdjieferäbnlidjeS Blau, als bie beS 
»origen ; er ift bichter unb fpeciftfch fchwerer als baS SBaffer. 

Slußer bem blauen unb fupfrigen 3nbig bereitet man auf 
@t. Domingo noch jvoei anbere 3«bigforten, welche jwifchen 
biefen beiben (leben, unb bie ßigenfchaften ber beibeu Haupts 
forten mehr ober minber getbeilt beft^en; eS ift hieß ber 
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»iolette unb ber taubenbülfige Snbig, welche btibc an 
©üte ben fupfrigeu übertreffen. Der »iolette bat etwas mehr 
©onftflenj alö ber blaue. Der taubenhülftge jeigt auf feinem 
S3rud) ein ©emenge »on mehreren garbrn ; feine ©chattirung 
ifl purpuroiolett. SJtan unterfebeibet enblid? notb auf biefer 
3nfel ben febieferfarbenen unb ben matten weißgf' 
tupften 3» big, als bie beiben fchlechteflen ©orten. Den 
britten 9t ang unter ben 3nbigforten gefleht man bem (S a r o l i n a= 
3nbig ju; er heftet fowohl inwenbig als außen ein febr 
fd;ieferfarbette$ Slau. 

Die beiben fjnbien nnb SJlfrifa liefern auch nod) aubere 
3nbigforten , welche bie Flamen ber Drte tragen, au benen fie 
fabricirt werben. Dergleichen ftnb: ber 3«»a», ber@ar* 
queffes, berSamaica», ber bengalifebe, ber ©uabes 
loupes3«big ic. *) 

Die fch&nen fpauifchen Snbigforten ftnb bie einjigen, 
welche lebhaftes unb helles 23lau ju geben im ©tanbe ftnb. 
Die Snbigforten ber übrigen Sünber, unb befonberö bie non 
©t. Domingo, bewahrt man für bie bunfeln Slau auf, welche 
biefe garbe behalten follen. 

SRan eerfilfcht ben 3nbig oft, inbem man Übon, .Ralf, 
gepuloerten ©ebiefer tc. barunter mengt. Diefe ärt »on 
Verfülfchung erfennt man leicht, wenn man folgen 3"big 
auf einem (Jifenblech, welches nicht ganj bis jum 9totbglühen 
erhi^t ifl, ber Sßirfung beö geuerö auöfelit ; bie erbigeit 
Jtheile bleiben auf bem ©ifenbledj jurücf , währenb ber 3»big 
nur Äohle jurüeflüßt, welche jule(st eingeüfehert wirb. 

SJtan »erbinbet juweilen auch brennbare ©ubflanjett, wie 
Stuß, J£>ar$e tc. mit bem 3ubig. Der ©eruch unb ber Stauch, 
welchen biefe Äbrper beim Verbrennen »erbreitett, »errüth fo* 
gleich bie ©egenwart berfelben. 

Daö fogenannte © t e i n e n ober Verfleiben (pierrage, 
robage) ifl ebenfalls nod) eine jiemlich häufige Verfülfchung, 
bie man aber leicht erfennt, wenn man bie 3nbigftücfe jtr> 



*) (Siebe b<tä neue Diotionnaire d'histoire naturelle. (Unb 
Vancro t’o ßarbebueb, beutle Ausgabe, ®b. l. 9lrt. 3nbig.) 
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bricht; bah Sintere entfpricht brat oerfdhvertfchen 2leußetn 
nicht, welche« ihnen bet Serrug ju geben wußte. *) 

Ueber bie ^ufammenfeljung beö 3nbige unb bie 
E igenfehaften be« reinen binnen garbftoff«. 

Der 3nbig hat eine bunfelblaue garbe, einen matten» 
erbigen Sruch, gibt aber beim SR ei ben mit einem 
barten Äbrper einen metallifd) glanjenben, 
fupferrothen ©trieff. 3« au«gejetd>neter biefer ©trieb 
if l, beffo beffer iff ber 3nbig; auch tfl er im Ölllgemeinen 
um fo beffer, je leichter (porbfer) er ijl, weil er bann t>on 
abftchtlidjen Verunreinigungen eher frei iff. 

Der im .fpanbel »orfommenbe 3nbig enth ält feiten mehr 
al« bie J^alfte feine« ©ewicht«, häufig »iel weniger, »on 
bem eigentlichen reinen blauen garbffoff (3nbigblatt). 9lach 
Serjelin« enthält er außer biefem noch brei anbere ©tcjfe, 
1) einen bem ©liabin (Kleber, ^ßanjenleim) ähnlkhen ©toff 
(Snbigleint); 2) einen braunen ©toff Onbigbrätin); 
3) einen rethen ©toff (3nbigrotb). 

9Ran fann ba« 3nbigblau burch Entfernung ber Übrigen 
©toffe rein erhalten , inbem man ben fein geriebenen 3«big 
jnerff mit einer berbttnnten ©aure (Schwefelfäure, ©alj* 
fäure, Efftgfäure) bigerirt, welche ben 3 n bigfeim unb mit 
biefem jugleidj einige Jtalfs unb Sittererbe s ©alje auflbf't, 
hierauf mit einer concentrirtett Kalilauge gelinbe erhdjt, 
weldje ba« Subigbraun aufnimmt, unb enblid) mit SHIfohol 
»onO,S3fp. ©. reieberhoItauöfocht,tveId)erbaö3i l bigrath auff 
Ibf’t; baö fo gereinigte 3nt>igblau enthält aber bann immer 



*) ®er 3nbig wirb bin unb ttueber febon tn beiben 3»bien, unb 
jroar, wie Santroft bemerft, in Djtinbien inebefonbere , noch 
mit einem 2lU«JUgC ber gruept ber Embryopteris gelatinifera, 
»eiche in jenem SJanbe @aub genannt »irb, »erfalfcbt. häufiger 
gefchieht bie SBerfälfchtmg erfl in ben europäifchen ©eeplafjen 
burch Stfdie, erbe, @<biefermehl, @anb, gefchlümmte treibe, 
©tdrfe, SReublan , feingeftampfte blaue leinene nnb baumwollene 
Sappen u. bgl. 
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noch (inen £beil ber genannten Stoffe beigemengt , welche 
burch bie angeführten Sluflbfungßmittel nicht ganj vollfiänbig 
entfernt werben Tonnen, unb ijt außerbem burch Sanb u. f. f. 
verunreinigt. 

3ch begnüge mich, von biefen bem 3'»bigblan im Stabrg 
beigemengten Stoffen einige Kotijen ju geben. 

Der 3n big leim, welcher burch Digeftiou beß 3nbigö 
mit verbünnten ©anreu außgejogen wirb, Ibft (ich bem 
grbßern Stheil nach in ben 2lußwafchwafi‘ern auf, ba er in fehr 
faurem SBaffer weniger Ibßlich ijl. 9)?an wenbet, um ihn 
rein ju erhalten, ju feiner Slußjiehung am heften Schwefels 
füure an, weil bie ©alje biefer Sdure im 2llfohol unlbßlich 
ftnb. Sßiait fättigt bie Sdure mit fohlenfaurem .Ralf, bampft 
jur Jrocfenheit ab unb behanbelt ben SRüdPftanb mit Sllfobol, 
welcher ben 3nbigleim Ibf’t, ber beim SJerbampfen beß 2IIfo* 
hoiö alß ein gelbbrauner, burchftchtiger , glänjenber girtüß 
jurücfbleibt. — Der ^nbigretm ift reich an Sticffloff , liefert 
bei ber troefenen Deflation viel Slmmoniaf, Ibft ftch, wie 
baß ©liabin, mit bem er überhaupt in ben meiften feiner 93ers 
hdltniffe übereinfommt, in Sllfohol, unterfcheibet fich jeboch 
von bemfelben burch feine Seichtlbßlichfeit im SBaffer , fo wie 
burch ben SDiangel an dUebrigfeit. 

Daß 3"bigbrann, welcheß burch Digeftion mit faus 
ftifcher Äalilauge gelbft wirb , nachbem ber 3«bigleim burch 
Säuren entfernt worben, laßt ftch auß ber alfalifchen Sbfung 
burch Sduren nieberfchlagen , fallt aber bann, ba eß mit 
Sduren begierig ftch verbinbet, unb mit benfelben im SBaffer 
fehr fchwerlbßliche 93erbinbungen hübet, in Serbfnbung mit 
Sdure nieber. Ibft baß dtali neben 3nbigbraun 

etwaß 3nbigbtau unb einen SRücfffanb von 3nbig(eim auf. 
Ueberfdttigt man bie Sbfung burch ©chwefelfdure, fo bleibt 
3nbigleim gelbft (ben man burch Sättigung ber ftltrirten 
glüfftgfeit mit Jlalf, Slbbampfen unb Sebanblung beß SJücfe 
ftanbeß mit Sllfohol erhalten famt), unb eß fällt eine volus 
min'ofe, fchwarjbraune, halbgallertartige 2ftaffe nieber, welche 



Digitized by Google 




219 



Srnbigbraun ift »erbunben mit 3nbigbfau , baS bie Urfache bet 
fchwarjett garbe ift. £bf’t man ben gewafchenen fJlieberfchlag 
in fohlenfaurem 2lmmoniaf, bebanbelt bie jur £rocfenheit 
abgebampfte SWaffe mit fef>r wenig SLBaffer , welches reineres 
Snbigbrautt Ibf’t, wnb ftltrirt, fo bleibt baS Sttbigblait mit 
etwas 5nbigbraun auf bemgilter, Ibf’t ftch aber beim 2litSs 
wafchen mit SBaffer mit blaugruner garbe auf, wobei enblich 
etwas reines Sfnbigblau ungelbf’t bleibt, gällt man bie Sbfung 
beS reineren 3nbigbrannS mit Schwefelfäure, unb bigerirt ben 
noch feuchten 9tieberfd)lag mit fohlenfaurem 93an;t, fo tritt 
baS meifte Snbigbraun mit Sarpt ju einer fefjr fchroerlbslichen 
Verbinbung jufammen ; ein £heil Ibf t ftch jeboch in ber gldfftg« 
feit auf unb bilbet beim ©introefnen einen burchftchtigen, 
glänjenbett, braunen giruig, ber ftch im Söaffer nicht mehr 
ganj Ibf’t unb baS reinere Snbigbraun barfieüt, baS jeboch 
aud; fo nicht rein ift, fonbevn Sar»r enthalt. ©S ift beinahe 
gefchmacfloS , »erbinbet fiep eben fowohl mit Säuren als mit 
ällfalien, bie es fogar »ollftänbig neutraliftrt, wirb aus 
feiner Sbfung in ©fftgfäure burch ©erbftoff, &uecfftlber<hlorib, 
unb ©paneifenfalium nicht gefällt. ©S liefert bei ber 
troefenen Defiillation Slmmoniaf. 

DaS inSBaffer, »erbännten Säuren unb älfalien unlbSs 
liehe 3 n b i g r o t h , welches fochenber Sllfohol »on 0,83 fp. ®. 
auS bem ju»or mit »erbännten Säuren unb concentrirter äfalü 
lauge behanbelten 3nbig aufnimmt, fcheibet ftch theilS beim 
äbbeftilliren beS 2JlfoholS als ein fchwarjbrauneS 9>ul»er auS, 
theilS bleibt es burch Vermittlung »on Äali (»on ber frühem 
SSehanblung beS 5nbigS berftammenb) unb 3fnbigbraun in ber 
juräcfbleibenben rothenglüfftgfeit gelbf’t, auS welcher eS burch, 
in geringem Ueberfchuß jugefeljte, ©fftgfäure niebergefcplagen 
werben fann; ein Speil beS SnbigbraunS bleibt in ber fauren 
glüfftgfeit gelbf’t, ein anberer fällt mit bem Snbigroth nieber, 
läßt ftch aber burch Sßaffer auSwafchen. DaS 3nbigroth Ibf’t 
ftch in geringer SDlenge in 2llfohol, in etwas grbgerer in Slether, 
unb bilbet in »erbünntem ^uflanb fchbn rothe, in eoncentrirtem 
tief bunfelrothe Xbfungen, auS benen eS (ich beim Verbunden 
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als rin bunfelrotbeS spuloer auSfcheibet; (?e Ibft fich in 
93irriolbbl mit bunfelgelber garbe; bi« Sbfung roirb burc& 
SBaffer oerbiünnt gelblichroth , ohne tag etwas gefaßt wirb, 
tritt an üBoßen jeug , mit bem fte bigerirt wirb , ben garbftoff 
ab unb färbt bie 2Boße fd)mu(jigbrauu biß roth- 

DaS Snbtgblau, ber eigentliche garbfloff beS 3nbigS, 
wirb burd? bie angeführte Sehanblung beffelben mit ©dnre, 
Sllfali unb Sllfohol noch nicht gan; rein erhalten, inbem ee 
tbeilS eine Heine SQienge ber oon biefen SbfungSmitteln bem 
größten 2heil nad) gelbften ©toffe jurilcfhdlt, th*ilö mit 
©anb u. f. f. »erunreinigt ifl. Die SW&glichfeit ber »bßigen 
Reinigung beS 3nbigbIauS beruht auf ber merfwdrbigen 
gigenfchaft biefer ©ubflanj: tu «Berührung mit eers 
fchiebenen beSojrpbirenben Äbrpern ©auerfloff 
an biefe abjutreten, baburch entfärbt nttb tn 
alfalifchen glüffigf eiten Iböltch ju «erben, aut 
«eichen es f i d> nachher «iebcr, beim Zutritt ber 
?uft, unter 9Jbforptiou non ©auerfloff, als rfc 
generirteS 3nbig b lau auSfcheibet. SDlan mifcht ju 
biefem <?nbe bas unreine, noch feuchte 3nbigblau mit bem 
hoppelten ©erricht beS rohen 3»bigS an ungelbfchtem Äalf, 
ben man furj oorher in £pbrat »erwanbelt hat» bringt baS 
©emifche in eine glafche, bie ungefähr baö löOfache ©ewicht 
beS 3»bigö an ffiaffer faßt, füßt fte mit fieoenb heißem 
SBaffer unb fcbüttelt. hierauf fe^t man % »on bem ©ewicht 
beS .Ralfs fdjwefelfaureS ©fenorpbul ju , baS man in «enig 
ftebenbem SBaffer gelbft hat, »erfchließt bie glafche, läßt fte 
einige ©tunben an einem warmen Drt flehen unb fchüttelt öfters 
um. Die gelb geworbene glüfftgfeit wirb mfttelfl eines JpeberS 
»on bem 9lieberfchlag abgejogen , burch warme« 2Baffer er* 
fe^t, nach öfterem ©dritteln unb ©ubftbiren wieber abge* 
jogen, ber IRefl ftltrirt unb nun fdmmtliche gUiffigfeiten in 
faljfäurehaltigeS SSaffer gegoffen, wobei bie ©aljfaure bfe jus 
gleich mit bem 3nbigblau gelbften ©toffe jurücfhalt. Die 
glüfftgfeit wirb nun bis ju obßiger Svbbotion beS 3nbigS 
mit £uft gefchüttelt unb baS regenerirte 3«bigbfau auf einem 
gilter ouSgewafchen, 
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2>te beSorobirenbe ©ubflanj ift hier baS bur<h brn .Ralf auS bem 
(Sifruvitriol gefüllte <5ifmorvbulbobrat, welches fid> auf Sofien beS 
3nbigS ju (Jii'enorpb orpbtrt , wäbrenb ber rebucirte 3nbig mit bfm 
tiberfchüfftgen .Ralf eine im ÜSaffet lösliche ÜSerfunbung bilbet. Uebri= 
gen 4 tonnen oerfdjiebeue anbere .Sörper als bedorpbirenbe ©ubflanjen 
gebraucht werben, j. 33. ginnorpbulfwbrat (faljfaureS jlinnerpbul unb 
ein atlfatt) unb mehrere anbere ; ftatt beS .Ralfs fatin man ftch auch 
eines anbern Sllfali’S (äalt’S, gjatronS) bebtenen ; aber bie ©egen- 
wart eines 3!!fali’S ift burchauS unb bet 2lnroenbung aller möglichen 
beSorobirenben (Subftanjen nothroenbig, weil nur bie iSerwanbtfchaft 
beS 3lltali’S jutn 3«Öigwei^ es ift, waS baS 3»bigblau jur ®cS: 
crpbatton bifponirt. 

(Jigenfchaften beS SfnbigblauS. Das auf bie 
angeführte 2Beife bargefiellte 3nbigblan ifl nicht rein blau, 
fonbern bot einen ©tich ins ipurpurrotbe', ifl gefchmacf s unb 
geruchlos, ohne Bleaction auf «Pflanjenfarben. 93eim (Jr* 
bthett an ber Suft bilbet eS einen purpurfar« 
benen Dampf (gaSfbrmigeS IJn&fö&lau) ; verbrennt bei 
flarfem geuer mit bell« glantme unb flarfem SRauch , unb 
binterlägt eine fchmierig, aber ohne SRücfflanb verbrennliche 
Äoble. (Jrbiljt man eS in einer Bietorte , fo fommt eß in uns 
vollfommenen glug, fublimirt ftch einem 2heil nach unjerfegt 
in glänjenben, purpurfarbenen, blätterigen Ärpfiallen, roä&s 
renb ein anberer S£t>etl in jurücfbleibenbe .Sohle unb einen 
braunen, bblortigen Jl&rper, ber vor unb auf ben vorberfien 
Ubeilen beS ©ublimatS verbietet wirb, ftch jerfefjt. ürrbifct 
man langfam, fo ifl bie .Sohle gtanjIoS, erbartig; erbiet 
man rafch, fo ifl fit halb gefchmoljen, porbs unb gläujenb. 
Durch oft nx'eberbolteS ülbfpülen ber Srpftalle mit tiparmem 
«llfobol, bis berfelbe nicht mehr gefärbt wirb, lägt fleh baS 
brenzliche Debl entfernen. 93 e r j e I i u S fanb, bag wenn man 
bie ©ublimation im luftleeren Blaum vornimmt, fein @aS ftch 
enttricfelt, auch fein SBaffer gebilbet wirb. SDlan fann ftch S« 
birfer ©ublimation auch beS roben SnbigS bebienen , bann 
fublimirt ftch aber, zugleich mit betn Sfnbigblau, etwas 
Snbigrotb mit jenen baS fublimirenbe 3r»tt>igrotb begleitenben 
farblofen -SrvflaHen; von beiben lägt ftch baS fublimirte 
Sfnbigblau burch wieberbolteS SMuefochen mit Sllfobol befreien. 
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3>te Sublimation beS roben 3nbigö t> errietet man entroeber jroi= 
ftfcen jti'fi ßatben ll&rgläfern ober jroiftben jroei 'Platintiegelbecfeln, 
bereit ©ttten tjöcbflenö */ 8 j?oH »on einanber entfernt finb; man er; 
bellt natb Srum 18 — 20 9>roc. fublimtrten 3nbtg. 

Die (Sublimation beS rohen 5nbig6 ift baber gteid)fallS 
ein ©ittel , ben 3»btg »on fremben Seimengungeu ju bes 
freien ; ftc iß jugleicb baS einige ©ittel, benfelben frpftallijm 
ju erhalten. 

DaS 3»bigblan ift im ©affer fo wie in allen alfalifdjen 
ttnb VDÖffertgen fauven glilfftgfeiten unlbSlid?. 3« erbittern 
2Ilfobol Ibft eS ftd) in geringer ©enge mit fdjbn blauer garbe 
auf, fällt aber beim Srfalten faß gan$ wieber nieber; nur 
burd) Vermittlung oon 3nbigrotb hält tS ßd> oueb in ber 
.fidlte gelbf t. Sin ©ernifd) »on Sllfobol unb Vitriolobl l&f’t nach 
© r u m baö 3nbigblan auf, ohne bajfelbe ju eerdnbern. gette 
unb ßdd)tige Deble Ibfen in ber Jjige febr wenig Snbigblau 
auf unb laßen eS beim Srfalten wieber ganj fallen, ©djfe* 
rigeS Sblor jerßbrt bie garbe augenblitflid) burd) Ueberfdbrung 
in Sloßgelb. 3ob wirft auf naffem ©ege nidjt auf 3nbigblau, 
jerfeljt aber baffelbe, wenn eS bamit troefen gemengt nnb er* 
bil^t wirb, ©alpeterfdure jerßbrt baS Snbigblau augenblitflid) 
unter SntwidPlung »on ©arme unb S3ilbung einer ©enge »on 
^roburten, namentlid) »on foblenfanrem ©aS, ©alpetergaS, 
Slaufaure, ftlnßlitfcem 3nbigl>arj, ftlnßlid)em ©erbßojf, 
Mnßlicber 3nbigfdure, .ßoblenßicfßofffäure unb Dralfdure. 

Die einjigen wahren SlnflbfungSmittel beS 3nbigblauS 
ftub: 1) bie 2l!falien mit 3«fah 0on beSon)b«reuben @ub* 
ßanjen, 2) baS Vitriolbbl. 3n beiben gällen wirb jebed) baS 
3nbigblau eerdnbert, unb jwar wirb eS in bem erßeren, wie 
wir fd)on gefeben haben, entfärbt unb rebucirt, läßt ftch aber 
auS biefent reburirten ^ußanb wieber als unoerdnberteS 3nbig« 
blau berflellen, wdhrenb eS burd) Vitriolbbl eine fold)e €Öer* 
dnberung erleibet, baß eS nid)t mehr in ben urfprdnglid)en 
^ujfaub jurdefgeftthrt werben fann. — ©ir betrachten juerß 
baS 3nbigblau in feinem reburirten ^ußanb. 
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Snbigweif (rebucirteS 3nbigblau). 

SS ifl bereits angefiS^rt worben, wie ber burdb ©oljfdure, 
JFnli unb 2llFobol gereinigte ^nbig buvd) Sebanbfung mit 
.ftalFbbbrnt , eifenoitriol unb 2Baffer als rebucirteS Snbigblan 
in dFalFwaffer gelbf't erbalten wirb, inbera |td) ein 9iieterfd)lag 
t>on fcbwefelfaurem JtolF unb eifettort)bb>)brat biibet. Diefe 
Sluflbfung wirb mittelfl eitieS JjjeberS, beffen Idngerer ©cbenfel 
bis auf ben SSoben einer jweiten glafcfee reicht, in biefe hinein 
nbgejogen, bis ftc ilberlduft, woburcb baS auf ber 0berfldd)e 
ber giiifftgfeit wieber erjeugte 3'ibigblou aus ber glafcbe ents 
fernt wirb. 9Äan filgt jegt einige tropfen frifd) auSgeFodtfer, 
concentrirter @d)wefelfdure ober (Sfftgfaure ju unb oerfd)lirft 
fogleicb; bie ©dure »erbinbet fid) mit bem Äalf unb fcbeibet 
baS 3nbigweif in weifen, auS gldnjenben dtrbftallfcbuppen 
bejFebenbcn glocfen ab, weld)e allmählich $u bitteren, glanj* 
lofen, weifen, ftd) oberflächlich graugrdn färbenben glocfen 
jufammengeben. SDFan jiebt bann bie gldffigFeit ob unb 
rnäfdjt ben 9Fieberfd)log auf bem gilter , bei mbglichfl obges 
batfener ?uft, mit auSgefccbtent unb in oerfchloffenen glafdjen 
erfaltetetn 2Baffer fo lange auS, bis bie glüfftgfeit nicht mehr 
faner reagirt, preft ben üiieberfdjlag jwifcben gliefpapier unb 
trocfnet i(>ti im luftleeren 9{aum ilber ?ÖitrioIbf>L 

(Jigenfcbaften. DaS ^ubigweif ifl grauweiß, rodrbe 
aber in »ollig reinem ^uflanb wabrfcheinlid) ganj weif fe»)n; 
etwas feibengldnjenb, gefd)macfloS , gerud)loS, obne 9ie* 
action auf £aFmuS. SJermanbelt ftd) an ber Juft unb in S&u 
rilbrung mit oerfdjiebenen fauerfloff£>aFrfgen 5}erbinbungen 
burd> 2lufnabme non ©auerftoff in 3nbigblau. SS Ibf’t 
ficb weber imSBaffer, nod) in foldjen wdfferigen 
©duren, bie baffelbe nid)t jerfe^en. Dagegen »er« 
binbet eS ftd) mit ben meiften ©aljbafen ju im SBaffer tbeiiS 
leicht, tbeiiS febwerlbSiicben, tbeiiS unlbSiicben «Berbinbungen, 
bie an ber Suft burcb Slufnabme »on ©auerfFoff biau werben. 
Die S$erbinbungen beS 3«bigroeifeS mit JFali, Blatron, 2lm* 
moniaF ftnb im ffiaffer IbSiicb; bie Falte Übfung ifl rein gelb, 
bie warme unb febr concentrirte branbgelb. enthalt bie gltlf* 
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ftgf eit einen rebucirenben ©toff, (o wirb baß an ber Suft er* 
jeugte unlbßlicbe 3nbigbtau l>urct) biefen immer wieber rebucirt 
unb alß 3”bigweiß gelbft. ©elbß in wäfferigen foblenfaureu 
SIlFalten Ibft ßd> baß Snbigweiß; aber bie alfatifdje Sleaction 
ber reinen ober fobienfauren SHfalien wirb burd) if>re 53er* 
binbung mit Snbigroeig nicht aufgehoben. 

«9?it Jfal? bilbet baß 3nbigweiß eine mehr neutrale, leicht 
im Söajfer Ibßiicfje, unb eine mehr baftfdje, faß unlbßlicbe 
SJerbinbung. Se^tere fcbeibet ßdi> auß , wenn man bie erftere 
mit Jlalfbnbrat bigerirt, ober wenn man Snbig mit 2Bajfer, 
©ifennitriol unb überfdnlffigem jtalf bigerirt; ber nieber* 
gefallene ©ppß unb baß Gifenornbbbbrat taffen ßcb alß im 
2Bafier leichter fußpettbirbar non bem .Ralfinbigweiß abfcblänt* 
men. Diefeß iß citronengelb, nur fef>r wenig im ffiaffer 
tbßlicb, unb färbt ßcb an ber Suft erfl griin, bann beßblau. — 
(?ß ergibt ftd> bierauß bie 9lotbwenbigfeit, einen Ueberfcbuß 
non jfalf forgfdttig ju nermeibett,' wenn man bei ber Sebanb* 
lung beß 3«bigß mit (Jifennitriol, .Ralf unb Stßaffer baß Snbig* 
weiß in gelbftem 3 u ß ön b erbalten will, wie biefeß beim 
girben mit 3ttbig immer ber galt ift. — Die 53erbinbungen 
beß ^nbigweißeß mit (Jrben unb fdweren SKttaßorpben finö 
meißenß im SBaffer unlbßlid) ober hoch febr fd>wer tbßlicb unb 
werben burcb 53ermif<hen eiiteß Ibßlicbeit ©aljeß einer fotcben 
Saftß mit einer alfalifcben Sbfung beß Snbigweißeß erbalten. 
Die meißen biefer SJerbinbungen geben beim Urbi^en , nach* 
bem fte junor burd) Srocfuen an ber £uft blau geworben, fein 
fublimirteß Snbigblau; 3nbigweiß*©ilberorpb jebocb liefert 
beim Gfrbihen fublimirteß Snbigbiau unb rebucirteß ©über. 

3m luftleeren 3taum erbtet, entwicfelt baß 3«blgroeiß 
wenig SSBaffer, eß fublimirt ßcb etwaß 3»bigblau, unb niete 
^obte bleibt jurilcf, ebne baß babei ein permanenteß ©aß 
gebildet wirb. 

Ucber bie beßintmte 2Irt, wie ßcb baß 3nbigweiß burd) 
2lufnabme non ©auerßoff in 3 n bigblau nerwanble , ftub ner* 
fdtiebeneätußdjten aufgeßeßt worben; baß ÜBabrfcbeinticbße iß 
nach Sie big unb 93erjeliuß, baß biefe Umwanbtung in 
einer einfachen Drpbation beß 3nbigweißeß beßetje, fo baß 
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biefeß alß baß Stabical beß 3nbigblauß ju betrachten wdre, 
wie ber ©chwefel baß 9tabical ber ©cbwefelfdure ift. 

Dbbereinev unb (Eheöteul betrachten baß 3nbtgweiß 
olß eine ©erbinbung »on 3fnbigblau mit SBafferjlojf , alß eine 
3nbtgbIaui»afferfiofffdure. 3n biefem goß würbe baber bas 
burch , baß ber ©auerfioff ber £uft ben 2Bafferjtoff beß Snbig* 
weißeß ju SBaffer orpbirte, biefeß ju Sinbigblau werben, unb 
3nbtgblau würbe j. 58. burch @ifen»itrioI, dialfhhbrat unb 
SBaffer baburch ju 3nbigroeiß rebucirt werben, baß, »ermbge 
einer 3 *<’je & un 9 beß SBafferß, ber Sönfferftoff beß ffiafferß 
juh mit bem 3nbigbfau ju Snbigblauwafierftofffdure (Snbig* 
weiß) eerbdnbe, wdhrenb ber ©auerfioff beß ffiafferß baß 
<5ifenori)bul ju £)n;b ojcpbirte. — SBelche eon biefen beiben 
SHnffchten bie richtige fei;, hat biß fegt burd) bie 21na(i;fe, bie 
überhaupt wegen ber Unmbgiichfeit, ein abfolut reineß 3nbigs 
weiß ju erhalten, hbcbff fchwierig ifl, nicht entfchieben werben 
fbnnen; auch ffnb bie Slngaben über bieSJtenge non ©auerffoff, 
welche baß 3 n hiflweiß bei feiner SSerwanblung in 3«bigbiau 
aufnimmt, fehr »erfchieben. 9iadj 58erjeliuß nehmen 
100 2b. Snbigweiß 4,86 2h. ©auerffoff auf, um ffch in 
3nbigbiau ju »erwanbeln. ?iebig bagegen fanb, baß 
100 2h. bei 80° 9t. getrocfneteß 3«bigweiß 11,2 2h- ©auers 
ffoffgaß abforbiren, um 3nbigblau ju hüben. 

92ach Dum aß beffebt baß 3nbigblau auß: 

^olffenftoff .... 73 

2Safferffojf ... 4 

Sticfftoff .... io,8 
©auerffoff . . . i2,t 
100 , 0 . 

2luflbßlicheß 3nbtgblau. 

©in anbereß ÜBittei, baß 3nbigblau in einem gelbften 
3u(tanbe ju erhalten, iff bie 58ehanbiung beffeiben 
mit SSitrioIbhl, wobei eß aber eine SSeranberung erleibet. 
SBenn gereinigteß 3nbigb(au mit rauchenber ©chwefelfdure 
übergoffen. wirb, fo »erbinbet eß ftch rafch mit ihr; eß wirb 
Sßdrrae entwicfett, fchwefligfaureß @aß aber nicht. Die 
SRenge her ©chwefelfdure, weiche eß Jur 2fuflbfung gebraucht, 
50it«m SÄrWut». 0. Stuft. 15 
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hdugt ton brr Gonerntration unb ton brr Semperatuc ab. 
Gine mit ber Jpdifte ibreö ©ettichtö an ÜBafler terbilnnte 
©chmefelfdure ibft baö 3nbigblau nicht , unb bie rauchenbe 
©dürr Ibft um fo mehr, je reicher fte ifl an wafferfreier 
©dure. Sie englifche ©chroefelfdure Ibft baö 3nbfgblau mir, 
menn fte auf bem bbdjften ©rab ihrer Goncentrarion ifl, unb 
auch bann braucht man fafl anberthalbmal fo tiei, alö ton 
brr rauchenben ©dürr. 

Bie gebilbete ?bfung beflebt nun auö: ») einer 93er* 
binbung brö ibölichen 3»bigblau’ö mit ©chroefelfdure, b) einer 
Slerbinbung beffelbrtt mit Unterfchroefelfdure, unb c) einer 
©erbinbung beö Unbigbiau’ö in einer eigentümlichen Um* 
dnberung, bie 95er jeliuö 3nbigpurf>ur nennt, mit©chroefel* 
fdure, inögefammt aufgelbft in einem Ueberfchuffe ber binju* 
gefegten ©chroefelfdure. Die ©erbinbung beö blauen garb* 
floffö mit biefen ©dnren nennt Serjeliuö 3nbigblau* 
©chroefelfdure unb3nbigblau*Unterfchroefeifdnre. 

Die retatioen SERengen, worin biefe ©eflanbtheile ber 
fauren Slufibfung gebilbet werben, jtnb terdnberlich. So 
rauchenber bie ©dure ifl, beflo grbger ifl baö ©erbdltnig, 
roorin bie blaue Unterfchmefelfdure gegen bie biaue ©chroefel» 
fdure gebilbet wirb. Gnglifche ©chroefelfdure gibt mehr 
biaue ©chroefelfdure, alö bie ©otbbdufer; bagegen laßt, 
wenn man bie Sbfungen beiber in 3Baffer ftitrirt, bie SJlorb* 
hdufer feiten einen SRäcffianb auf bem giltrum , rodljrenb bie 
englifche gerobfmli<h 3*>bigpurpur binterldgt. 

Um bie blauen ©duren abjufcheibeit, terfdbrt man fol* 
genbermagen : bie blaue £bfung wirb mit bem 30* biö 40fachen 
©olutnen reinem ffiafier terbiinnt unb filtrirt. 5D?an bigerirt 
fte bann in geiinber SBdrrne mit SBolle ober glanell, welche 
©toffe jutor mit ©eife unb bann mit ©afjer, baö 1 9>roc. 
loblenfaureö Patron enthdit , gewafchen worben ftnb , um fit 
ton allen Unreinigkeiten ju befreien. 9lachbem aUeö Silfali 
auö benfeiben auögefpdlt worben ifl, legt man bie ÖÖolle ober 
Den 2Boüenjetig tn bie blaue gldfftgfeit. Die 2Boße terbinbet 
ftd) alimdhiich mit ben beiben blauen ©duren unb fdrbt (ich 
tief hunf elblau. Darauf nimmt man fit b?rauö, lägt fte 
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außtraufen unb legt neue 2Boue hinein, bie man btgertrt, bt« 
i(e glüffigfett nicht« mehr von ihrer garbe verliert. Sllßbann 
bleibt in biefer bie freie ©chwefelfäure jurilcf. 

Die blaue SBoße wäfd;t man mit reinem 2Öajfer fo lange, 
bi« biefe« nicht mehr fauer wirb , brilcft fte au« unb bigerirt 
fte alßbann mit 2Daffer, bem man ein wenig fohlenfaure« 2lm* 
tttpniaf jugefefjt hat. ©je blauen ©äurett »erlaßen bann bie 
ÖBoße, um ftch mit bem SMmmoniaf ju »erbinben, unb bie 
glilfftgWt färbt ftch tief bunfelblau. Dampft man nun bie 
blaue glilfftgfeit bei 48° 9?. jur Sfcrocfne ab unb dbergiefft fte 
bann mit Blfohol von 0,83 fpec. ®ew., fb ibft biefer ba« 
inbigblauunterfhwefelfaure 2(mmoniaf auf unb läßt ba« ent* 
fprechenbe blaue fdfjnaefelfaure ©alj ungelbft jnriScf. 

5nbigblau*©chwefelfäure erhält man, wenn ba« 
fnbigblaufchwefelfaure 2lmmoniaf in ©ajfer gelbfr, burd> 
neutrale« efftgfaure« S3leiorpb gefaßt, ba« utjäuflbßliche, mit 
Sffiafer auSgewafchene inbigfchwefelfaure SBleiorpb in ©affer 
»ertheilt unb burch ©chwefelwafferfiojf jerfefit wirb; eß bilbet 
ftch ©chwefelblei, unb man erhält eine gelbe gliffftgfeit, welche 
au« ©chwefelfäure , »erbunben mit rebucirtem unb nach ber 
giltration an ber ?uft blau werbenbem Snbig befteht, unb bei 
40° 9?. abgebampft bie Sfnbigblau * ©djwefelfäure al« eine 
fdjwarjblaue, fefie SOfaffe juräcfläßt. ©ie wirb feucht an ber 
?uft unb Ibft fleh in 2Baffer mit fchbit bunielblauer garbe. 

3 ttbigjb Tan'« ttn ter f<h w'e f e l f ä u r e wirb erbalten, 
wenn man bieSbfungb'eßbtauen unterfchwefelfaufen^mmoniafs 
falje« in Sllfobol mit einer Sbfung »on effigfaurem Sleiorpb 
in sKofcoI bermifcht; e« fällt habet ein blaue« S3leif^4 nieber, 
worau« bie ^itbigblau cUnterfchwefelfäure auf biefefoe ©eife 
wie bie Snbigblau : ©chwefelfäure au« ihrem SBleifalj erhalten 
wirb. 3! uch hier wirb baS Snbigblau rebucirt; m'ah ftltrirt 
bie glilfftgfeit erfl bann, wenn afler ©cbwefelwafferfioff ent* 
entfernt unb ffe blau geworben ifl. Die Snbigblay * Unter* 
fdjwefelfätire »erhält ftch ber 3fnbigblau * ©chwefelfäure ganj 
ähnlich» 

SSeibe blauen ©äuren »erbinben ftch mit ©aljbafeit ju 
eigenen ©afeen, welche einanber fehr ähnlich ftnb, aber bi«her 

15 * 
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noch fefitc technifdhe SElnwenbung gefunben haben. SEBenn matt 
in eine Böfung einer biefer mit garbfteff gefertigten Sauren 
■ geilfpäne Bon 3«nf ober ©ifen legt, fo wirb baß SDletaH auf 
ätofien beß blauen gatbfioffß orpbirt, ofjtte baß ftch SEBafferfloff 
entwicfelt, unb man erhält eine blaue, ober bei Ueberfchuß 
Bott Saure eine farbtofe ober gelbliche Slttflbfung, bie ein %inh 
ober gifenfalj enthalt, Berbunben mit rebucirtem Ibßlidjem 
Snbig, ber augenblidflich blau wirb, wenn bie gläfftgfeit mit 
Suft jufammentrifft. 

©ie SBerbinbung , welche bie blauen Säuren mit ber 
SEBolle, bie babei gefärbt wirb , eingeben, f>at infofern 2lna* 
logie mit ben Saljen , baß bie SEBolle auß biefer SBerbinbung 
burdj Saljbafen abgefchieben wirb, ohne baß fte im Stanb ifl, 
biefe Bon ben blauen Säuren $u trennen, ©eßbalb wirb bie 
SEBolle in einer blauen SEluflöfung, bie mit einer Saljbaftß ge* 
fättigt ifl, nicht gefärbt, wie lange man fte aud> mit berfelben 
bigerirt. SBenn man aber eine Säure, j. ©. (Jfftgfättre, bin* 
jufefjt, fo wirb bie SEBolle gefärbt ; bie (ffftgfäure Berbinbet ftch 
mit ber 33ajtß in ber glüfjtgfeit, unb bie blauen Sd;wefelfäuren 
Bereinigen ft<^> mit ber SEBolle. 

■ 21 rt. 2. 93on betn spaftel, ober ber belferen Sorte 2Baib (pastel). 

©er ipafiel ober bie bejfere Sorte SSJaib ifl eine tpflanje, 
welche man in Sangueboc, in ber ^roBence, in !£bäringen 
unb in Kalabrien im ©roßen baut. *) SDian macht beß 3fabreß 
gewöhnlich Bier Srnten Bon bemfelben, unb fo Biel möglich bei 
trocfenem SIBetter. 

©ie SBlätter bringt man fogleüh «och ber <?rnte auf bie 
SB?äbIe, Wo fte, nachbem fte etwaß weif geworben, in einen 
Steig oerwanbelt werben, ©iefer Steig wirb ju Raufen ge» 
formt, unb mit Jpänben unb gtlßen gefnetet unb gut unter* 



*) lieber ben ®aib, helfen (Jultur, Zubereitung alß Jpanbelßgut 
unb Stnroentmng in ber Färberei, ßnbet man im er (len 23anbt 
ber beutfcben lleberfe&ung SBancroft’ß garbebuch in einem 2ln* 
hang 2illeß jufammengeßeht, maß für ben rationellen unb praf= 
ttfchen SWanufacturißen unb gärber Bnterejfe haben fann. ®. 
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etncmber gearbeitet. ©ß btfbet ftch bann eine fcbwärjliche 
9tinbe, welche »iele 9iiffe beFommt. *D?an fefet ben £eig 
hierauf neuerbingß in ©äbrung unb arbeitet ihn noch einmal 
forgfältig untereinanber. 9iach 10 — lötägiger ©äbrung 
bffnet man ben SBaibbaufen , jerreibt ben spafiet jwifchen ben 
Jpänben unb formt ibit in eigenen b&ljernen formen, fo baß 
er bie ©efialt »on Knäueln erhält, bie an beiben ©nben ju» 
gefpi^t ftnb. SBenn biefe .Knäuel gut getrocfnet finb, fo »er* 
pacft man fte. (?be man fte anwenbet, lügt man fte einige 
3«tt in «Baffer weichen. 

Statt beß auf biefe SBeife gegobrnen «pafielß i|i eß »eit 
»ortbeilbafter, ben bloß getrocfneten üBaib anjuwenben, wie 
eß burch bie ©rfabrungen beß Jjprn. «pa»ie unb burcb jene 
einiger gärber beß fäblicben granfreicbß erwiefen iff. • Die 
mit nicht gegobrnem qßaftel jugerichteten Küpen ftnb »iel 
leichter ju regieren unb weit weniger ben Unfällen außgefefct, 
»ott weichen wir fpäter fprechen werben. 

21 rt. 3. 23on bent SBatbe, b. b. »on ber fchtechtcren Sorte (vouede). 

Der ffiaib ifl eine 2Jrt »on «Pafiel, welche »orjilglich in 
ber SSaffe s 9lormanbie gebaut wirb. SJZan ließ ihn ebemalß 
gäbren, fo wie ben Haftel; bie oben angeführten ©rünbe 
machten aber, baß man biefen ©ebrauch aufgab. SJian be- 
gnügt fid) bamit, ihn trocfnen ju (affen, unb bewahrt ihn 
an Orten auf, welche nicht feucht ftnb. 

Der spafiel ober ber SBaib geben ohne 3rnbigo ein matte«, 
aber eben fo haltbar eß 93lau; beibe enthalten »iel weniger 
blauen garbfioff, alß ber 3ttbig. 

21 rt. 4. fi?on ber -SHrt ber {Subemtung ber Anpen, um haltbar 
58lau ju färben. 

SRan färbt mit brei Küpen haftbar blau, unb biefe ftnb; 
1) bie warme Küpe («BaibFüpe, fBaibinbigFüpe); 2) bie 
9>ot«fcheFüpe (ober Snbigfäpe); 3) bie Falte ober 
SBitriolFüpe. 



/ 



Digitized by Google 




230 



5. I. SBarme .Stilpe e^er 2Baibf$|.e. 

Um biefe Äüpe au bereiten, läßt man 2Bafjer in einem 
.fieffelfocben, «selber 20 SWnib, wonon jeber 288 SDlaaß (« 
2 $Pfb.) hält, faßen fann. @o »ie ba« SBaffer ftebet, ober 
felbß wenn eö nab« am Siebepunft iß, bringt man e« in ei#e 
Stufe non beiläufig 40 SJluib. 3n einigen SBerfßdtten beließt 
biefe ßufe au« ßarfen Dauben non gefunbeit» (Jic&enbolje, bie 
bureb eiferne SReife aufammengebaften »erben, Sie iß bi« auf 
eine 4>bbe, in welcher man ßch auf ße noch lebnen fann, in 
bie erbe eingefenft; ber »oben berfelben ifl forgfültig mit 
tfalf unb .Ritt gepflafiert ; man bringt ße an einen gut »er* 
»abrten £>rt, ben man »läuerei nennt, unb ber fo conflrnirt 
ifl, baß er bie 2B4rme lange $eit hält. 

3« anberen 2Berfßätten aiebt man, beutautage, unb |»ar 
mit Stecht, eine fupfernetfufe eor, b ie, wie bie obenbefebriebene, 
in ber »läuerei in bie Srbe, jebotb nur a»ei guß tief non bem 
Soben beffelben an geregnet, eingefenft iß. 3fn biefer £bbe 
bringt man einen £>fen ohne 3toß an , welker baau beßimmt 
iß, ben Umfang be« Äeffefö au erwärmen, um ba« »ab be* 
ßänbig in einer Temperatur t>on 24 bi« 28° 8t. |u erbalten. 
3u biefem JJwecfe läßt man a»ifcb*n ben SBänben be« Äeffel« 
unb be« SRauerwerfeß , auf welchetu baffelbe geßüfct iß, einen 
3taum eon 4 -3olI, ber mit einem Schornßein in »erbinbung 
ßebt, welcher ftcb bem Öfenloche gegenüber beßnbet; man 
forgt bafdr, baß an bref Stellen be« SOtauermerfe« ataum 
bleibt, bamit mau bie 2Jfcbe unb ben Stuß, welche ftcb in bem 
ganaen oben erwähnten Staum anbäufeu, unb beren 2tn« 
bäufung ben Jug be« Äamin« »erbwbern ober boeb wenigßen« 
febwdeber machen würbe, leicht entfernen fann. 

Diefe lefcteren befiel haben große »oraüge tor ben er« 
ßeren; *) man fann bei benfelben leichter bie nbtbige Tempe« 
ratur be« »abe« unterhalten, unb m«n bat folglich ben Stach« 
tbeil be« Aufwärmen« nicht au besorgen; ße fiebern auch twr 

*) SBaibttfpen »on ®ufeifen, 3 Glien im $ur<hf<hnitt unb 3 Glien 
Äiefe, empfehlen fvS), ihrer Ztouerbafttgfeit wegen, wr «Um 
anhern, felbfl por ben topfernm SBgiMüpen, eine folthe tfüpe 
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bett Unfüffen biefer Operation, bei welcher eine bebeutenbe 
SOZenge beSorpbirten 3rnbigß auö ber Saft wieber ©auerffoff 
anjieht, ber ibm wieber entjogen werben muß, um ihn in bett 
Sllfalien aufl&Slich unb auf bie $euge anwenbbar ju mad;en. 

SBdßrenb baß SBaffer in bie Rufe läuft , wirft man in 
biefelbe ungefähr 150 9>funb ipaflefsRnäuef, welche »orher 
in 2Bafler aufgeweidjt unb gut batwn burcßbrungen würben; 
hierauf fe§t mau 12 $funb 3nbig ju, welcher auf ber SÄüfffe 
jejmahlen unb mit fo wenig SBafferalß möglich au einem bicfen 
S5rei angemacht würbe. 

Sßdhrenb biefer Sfrbeit rührt ei« auberer Arbeiter bie Rüpe 
um, bamit fid; bie ©ubfianjen gut mit einanber vermengen. 

@o wie bie Rüpe »off ift, jireut man auf bie Oberfläche 
berfelben ganj leicht 6 $)funb guten 9>ro»encer Rrapp, 4 *pfunb 
an ber Suft gelbfcbten Raff unb % ©cheffei Rleie; man »er* 
fehltest hierauf bie .Rufe mit ihrem ©ecfel, über wefd;em man 
biefe SBollenbecfett breitet, unb läßt ffe feeßß ©tunben laug 
ruhig flehen. 

hierauf rührt man bie .Rüpe alle brei ©tunben eine halbe 
©tunbe lang um, bis man an ber £>berfläd;e berfelben blaue 
3lbern jum 93orfcheine fommeu fteht. 

9hm rührt man, wührenb feefjß ©tunben , noch jweimal 
auf, unb am <5ttbe beß jweiten SlufrührenS jireut man auf bie 
Oberfläche ganj leicht eine halbe .Reife .Raff. Oie .Reife 
ift eine 2Irt »on hbljerner SOfaurerFelle, welche ein 9)funb Ralf 
ju faßen »ermag. ffienn baß Slufrühren beenbigt ift , fo beeft 
man bie Rüpe auf bie oben angegebene SfBeife ju. 

©rei ©tunben barnach rührt mauneuerbtngß auf, ohne 
Ralf jujufe^en, ausgenommen bie Oührung, weiche fleh burth 
ein buntpfeS ©eräufcß ju erfennen gibt, ginge ju fchnell, maß 
man baran erfennt, baß ber »obenfafc i« bie J>bhe (leigt. 
Sßenn bieß ber galt fepn follte, fo gibt man nach bent Ums 
rühren l 1 /* Rette Ralf unb beeft bie Rüpe ju. 

»on ©ufjeifen fommt über Me Jpäfte wohlfeiler «IS eine fupfetne 
ju flehen. 58ei ben fupfernen nimmt man eine aprorimatioe 
®«ue* »Mt jnxmjtg fahren «n, roogegen eine eifeme über ein 
halbe#; Sabihunbert biene» tarn. 1 ©r 
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Zu biefer Zeit muß ba$ 25 ab eine golbgelbe garbe gaben. 
25 ei bem ©infloßen mit ber ätrücfe barf ber 23obenfag, ben 
man mit bem SBrettcben beS 3nflrnmenteS beraufbringt, webet 
raub noch fett beim Sfnfüljlen fepn ; bie grünliche garbe bef* 
felben muß an ber fiuft braun werben ; bie 23lafen, weiche auf 
ber Oberfläche erfcheinen , bleiben eine i3eitlang , ege fle jer* 
planen, ©er ©evuch berÄüpe barf weber füß noch ju flecgenb 
fepn. ©iefeö legte Äenujeichen würbe eine ju große SSJlenge 
Äalf anjefgen. Wlan barf alfo ben älalf nur forgfältig unb 
mit oieler Umflcbt anwenben. 

$?an erfennt auch noch baran, baß bie .Küpe in gutem 
3 u (taub ifl, wenn ftch auf ber Oberfläche berfelben blaue 
Sbern, ein leichter ©cbaum oon fch&ner blauer garbe, ben 
man bie «Blume nennt, unb fupferige glecfen jeigeu. 

SWan rührt nun bie .Küpe alle brei ©tunben auf, bis ein 
Souper, welches man jwei ©tunben nach bem 2lufrügren eine 
halbe ©tunbe lang in bie .Küpe taucht, fcbbn grün gefärbt 
berauö fommt unb an ber £uft balb bie grüne garbe »erlierf* 
um eine blaue garbe anaunegmen. 

• hierauf rührt man bie .Küpe jura legtenmal auf unb nach 
brei ©tunben fann man mit berfelben färben. 

©ie ©rbffnung ber Äüpe gefchieht auf eine 2Beife, bie 
wir balb augeben werben, ©iefe fo eben »on uns angegebene 
3Retbobe aur Zubereitung ber taflet * ober Sffiaibfüpe ifl nicht 
biejenige, welche bie gärber gewbbnlich befolgen. 

«ftach biefer legteren SRefbobe wirft man in ben mitffiaffer 
gefüllten äteffel 6 9>funb Ävapp nnb einen halben ©cheffei 
■Kleie, unb erbigt benfelben bis jum ©ieben, welches man 
eine halbe ©tunbe lang fortfegt. 

©iefes 23ab bringt man in bie .Küpe, nnb fegt bie porber 
gnt aufgeweichten unb mit SBafier bnrcgbrungenen ffiaibfnäuel 
au; wenn aller «paflel barin ifl, becft man bie .Küpe gut a« 
unb läßt fle fecgs ©tunben lang ruhig flehen. 

Ütacb biefer Zeit rührt man fle alle brei ©tunben eine 
halbe ©tunbe lang um, biß auf ber Oberfläche beS SSabeS 
blaue Sfbern aum föprfcgeine fpmmeu. ©ann fegt roaw Pier 
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9>funb JfoIF 311 unb gleich barauf jroblf spfunb gut gemahlenen 
3?nbig, wnhrenb »efemer Dperation man gut umrührt; man 
beeft nun bit Äüpe ju unb läßt ftc |tch feften. 

hierauf rührt man neuerbingS jmeimal im Verlaufe oon 
fech! ©tunben auf; etwa! t>or bem ©nbe beß jiveiten 2lufs 
rührenö gibt man «ine halbe -Kelle -Jtalf , unb wenn baö 2(uf= 
rühren beenbigt ift, bedft man bie Äüpe ju. 

Drei ©tunben barnacb ri 3 f>rt man auf ebne JtalF ju geben, 
außer bie ©abrung ginge 31t fchnell, in welchem galle man 
eine ober anbertbalb Jtelle äfalf geben würbe, je naebbem eö 
ber 3U große ©rab ber ©übrung erforbert; man enbigt bann 
bie Operation auf bie oben betriebene 2lrt. 

fflir glauben mit J£>rn. ^>aoie, ber fo gdtig war, un! 
bie erjle SDletbobe mitjutljeilen, baß eS oortbeilbaft fep, bie 
jtleie unb ben Jtrapp nicht fteben gu laffen, weil bei biefern 
2Bürmegrab foroobl ber eine als ber anbere biefer beiben ^u? 
fülje eine anfangenbe ^erfe^ung erleiben muß, welche auf bie 
SBirf ungen, bie biefelben fpüter noch berborbringen follen, 
einen nachteiligen ©influß haben muß. ©ie ©rfafjrung 
beweift übrigens, baß, wenn man biefelben auf bie t>on unS 
»orgefebriebene 2Beife unwenbet, bie äfüpe (teuerer unb fchneller 
gut wirb. 

©S ifl nicht nbtljig 31t bemerken, baß man in einer 
großen gärberei 5 — 6 Hilpert oon ber betriebenen 2 lrt 
haben muß, welche mehr ober weniger 3nbig enthalten, um 
ein hellere! ober bunflereS 23 lan 3u befommen, unb um bie 
nbtbigen Nuancen h«öor3ubringen, inbem man oon ber 
fcfwüchlien 3ur fldrFflen Ätlpe übergeht. 

Die Äüpe mit gegohrnem 2 Baibe wirb genau auf bies 
felbe SBeife 3ubereitet, wie bie mit bem ^aftel, welcher eben; 
fall! gegohren h at. 316 er beibe Hirten t>on ä?üpen laßen 
ftch t>iel leichter regieren, wenn man bloß getroefneten 
Haftel ober SBaib anwenbet. Der höhere ober niebrigereQrab 
oon ©abrung , bem biefe beiben 9>flan3en früher unterworfen 
waren unb welchen man unmöglich genau fennen fann, erjeugt 
im ©ange ber tfüpen Unregelmäßigfeiten , welche 3uweilen 
ben erfahrenden Sürber irre führen, 



Digitized by Google 




234 



Jgmnbert <)>funb trocfeuer haftet ober SBaib «eiche» hi», 
um eine Ädpe eott 40 9Suib in bereiten. 

Der Erfolg ber Operation hingt »orjilglich »on ber 
©enge beß Äalleß ab, welche man anwenbete. 3ut?iel 
Jtall fchabet ber Sewegnng ber ©dbrang, welche gefcbeberr 
muß; ju wenig Äall erlaubt ber ©äbrung biß auf einen ©rab 
iu (leigen, weiche bie gäulniß beß SBobenfa^eö unb folglich 
ber Jliipe bernorbringt. 

„3um Ungüldf," fagt #r. $>a»ie (in ben Memoires 
de l’academie royale de Rouen, 3fahr 1811, ©. 72) „läßt 
(ich bie ©enge beß Jfalfeß webet im «Berbältnifie au ber 
©enge beß Sfnbigß noch auch ju ber beß SBaibeß ben 
man anwenbet, beflimmen. Diefe ©enge bängt »on bem 
©rabe ber ©äbtung ab, welche in ber üäpe »on felb(l ents 
(lebt. Diefer ©rab ber ©äbrung bängt aber »on ber ©enge 
unb ©rite ber @ub(tanaen ab, welche biefelbe bereorbringen, 
unb wobl auch noch »on bem 3uflanbe ber £uft, »on bet 
grbßeren ober geringeren ©ärme beß S5abeß , »on bem flär» 
feren ober fchwadjeren, fchnelleren ober langfameten Slbfdblen, 
unb »on ber ©enge unb ©ilte.ber iu färbenben 3eug#." 

„SJeinabe alle gärber pflegen ben ©inn beö ©erucheß nlß 
ben einigen ©egweifer iu betrachten, welchem man bei bem 
Jufa^e »on Äall ju folgen bat ; weiß ipap aber nicht, baß 
bie Smpftnblicbfeit biefeß £>rggneß bei »erfchiebene« 3fnbieibuen 
»erfchieben i(l, unb baß baß geringfie Uebel, welcheß bafifelbe 
befallen fbtinte, Hauptfehler ber»orbringep unb beu gärber 
einem großen Söerlufl außfe^en wilrbe." 

„3ch glaube hier einige Seobachtungen angeben ja 
mäßen, welche ich gemacht habe, unb burch melch* mfln 
leicht beu wahren 3u(lanb einer Häpe erlennen unb folglich 
auch bie Slrt beflimmen fann, auf welche man berfelben ben 
Äalf jufegen muß.'" 

„SBenn eine Mpf, nach ben crßen Sagen beß 2luf= 
wärmen«, (ich bem 2luge alß ein gelblich f oltoenfarbeueß Sab, 
geigt ; wenn, bie blauen Slbetu auf ber £)betfl&be berfelben 
febr jablreich unb lang (mb, unb, wenn (te alle an einauber 
hängen j wenn fte mit einem rtohli#ßa tcufbeubcttfig« Jg*M* 
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d&en dberjogen jtnb; mpn bCcfe 2lbern an ben ©teilen, wo 
man in ba$ ©ab bläff, fc^nett auSeinanbergehen unb ft<^> 
jertfjeilen , un b fich eben fo fcf)nell wiebet Bereinigen, als fte 
ftc^> getrennt haben; wenn jte an bem ©unft ihrer Bereinigung 
einen blauen fnopfartigen $>unft bilben ; wenn bie ©turne gut 
oereinigt iff unb eine ftarfe fupferig s blaue garbe beflißt; wenn 
fte bie gorm mehrerer auf eittanber gehäufter Sßeintrauben hat; 
nenn bie Siafen, weiche auf ber Oberfläche ber Aupe er* 
fcheinen, wo man fle mit einem ©toefe fchlägt, einige Seit 
auf berfelben bleiben, ohne baß fte ju ©oben jtnfen; wenn 
ein SErepfen teö ©abeS, ben man auf ben Striefen ber Jjpanb 
bringt, fogleich ein fehr lebhafte^ ©rriu annimmt, welches 
juerfl in ein fehr bunfieS ©rrin unb bann in ein fdhwärjlicheS 
©lau übergeht, unb wenn eine ©chattirung biefeS ©laus auf 
ber Oberhaut jurdefbieibt ; wenn berSobenfag, ber gelblich* 
olioengrrin ijt, anber 2uft blriulich^grrin wirb, bann ftnb alle 
biefe Seichen fiebere 3I«üeigen, baß bie Ädpe jidh in bem 
mbglich beiten Suffanbe beftnbet, nnb bann barf man jte nur 
müßig fpeifen." 

„ffienn man im ©egentheil baS rbthliche taubenhäiftge 



Jpäutcben nicht bemerft; wenn bie Sibern an einigen ©teilen 
häufiger unb breiter ftnb, als an anbern;. wenn jte beim 
©tafen auf biefelben (ich nur langfam ober gar nicht mehr oers 
einigen ; wenn bie ©iume nicht oereint unb wenn jte jufammem 
gefejfen i|t; wenn bie ©lafen, bte entfielen, wo man baS ©ab 
mit einem Heilten ©tpefe fchlägt, fehr fchneH jerpla^en ; 
wenn ein SEropfen beS ©abeS , auf ben Striefen ber Jpanb ge* 
bracht, gelblich * olioengrrin auSfteht, unb bann juerft ins 
©oufeillengrdn unb hierauf inS ©laue ribergeht; wenn auf 
ber Oberhaut nur ein fchwacher gteef oon biefer garbe bleibt; 
wenn ber ©obenfag an ber 5uft bouteillengrrin wirb, fo be< 
weifen biefe jtenn jeichen , baß bi^Rdpe einen fehr fußen ©es 
fehmaef hot/ unb baß fte bbjflKothwenbfg bet ©peifung, 
b. ^ beS ÄalfeS', bebarf." f 

,,2Öer beobachten will, wirb, wenn man biefen Äripen 
Äalf jufeijt , eine fonfcerbare ©rfcheimmg bemerfen. 3at 
erffen gaßt, b. h* wenn bie $ripe in gutem ©tanbe ftch be« 

*fise**f •• wv/f - - , * r 2 - '< ’ ’ ' ' 
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ftnbet, wirb ber ßalf einige 3Iugen6Itcfe auf ber Oberfläche 
beS SabeS bleiben , gcrabe als ob bie Jlüpe benfelben mdjt 
annebmen tvollre ; int jroeiten gaü aber »irb ftd> bie Äupe 
mit erßaunlicber ©cbneliigfeir beS jlalfeS bemüchtigen, fo baß 
bie erfle unb j»eite ÄeBe Jlalf fogfeicb »erfcb»inben »erbetu"" 

„ffienn man eine Jlüpe, »eiche man gefpeif’t, ober ber 
man Jtalf gegeben bat, umrührt, fo erfennt man, ob fte 
genug »on bemfeibcn bat» baran, baß ein gaSartigeß J£>üuts 
eben »on graulicher garbe, roelcbeß» ungeachtet ber burch baS 
Mufrübren erjeugten ©e»egung, »ie ein fetter Jlbrper auf 
ber Oberflddje beS ©abeö fd)»immt, jum ©orfebeine fomtnt. 
3n biefem galle muß baS ©peifen unterbleiben, unb »enn 
man biefelbe ©rfebeinung aueb noch bei bem folgenben SHufs 
rühren bemerft, fo muß mit ber Didt fortgefabren »erben» 
fonfl roürbe man fid) ber ©efahr auefe^en, bie dtüpe außer 
©ang ju bringen, iubem man bie gntftehung ber ©dhrung 
»erbinbert. 3Kan erfennt biefen -Jujianb ber Ädpe auch an 
bem ©eruch, »enn man ndmlicb ben ammoniafalifeben ©es 
rueb, »on »elchem früher gefproeben »urbe, in bem Jpalfe 
fpürt." 

©ergebenS »irb man aber eine Jtüpe gut jubereitet haben, 
»enn man biefelbe nicht ju flirren unb in einem jum gdrben 
tauglichen ^ujlanbe ju erhalten »eiß. 

Die Kegeln, bie man in biefer Jpinftd;t ju befolgen hat, 
ftnb folgcnbe: 

Söenn man ftcb überjeugt hat» baß bie Ädpe (leb in gutem 
puftanbe beftnbet, fo Idßt man eine £rift, eine 21rt »on 
©itter aus biefen ©triefen , »eiche an einem eifernen Keifen 
befeftigt ifl, in biefelbe hinab, bamit bie 3«uge ben Sobenfafc 
nicht berühren, »oburch baS ©ab trübe »erben »ürbe. 

SD?an erbffnet bie Jlüpe baburch, baß man 30 SHen 
Such, ober, bem ©emiebte nad;, ihr 21equi»alent »on gut 
entfetteter 2BoHe in biefelbe bringt ; man nimmt bie Fracht 
eine halbe ©tunbe lang gut burch» wobei fte immer »om ©abe 
bebeeft ober jwifeben j»ei ffiaffern fepn muß. Daß £uch 
»irb mit einem dpafpel, ber ßcb über ber dlupe beß'nbet, h*r« 
auSgemnnben, bie 2BoHe aber mit bemKefce, mit welchem man 
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biefelbe einfenfte, btraußgeiogen. 2 Benn baß Sud) ober bie 
SBolle, ttacbbem fte an ber Suft ihre grüne garbe »erloren 
haben, feine hinlänglich fiarfe@cbattirung erhielten, fo taucht 
man fie noch jmet's ober breimal ein, je naebbem eß bie 3 fn* 
tenfttät bcö Slau erforbert, welches man in erbalten roünfcbt. 

SKan mäfdjt nun bie gefärbte ffiaare am gfuffc gut auß 
unb läßt fte auf ber SBalfmüble fogat mit etmaß ©eife bureb* 
nehmen, melcbe baß Slau niebt eevänbert. Einige gärber 
nehmen biefelbe überbieß and) noeb in einer ^ei^en 2 ilauns 
auflbftmg burd). 

Üladb biefer erflen (Jr&ffnung riifjrt man bie äfüpe auf 
unb überflreut fte mit .Ralf, menn man nach ben früher ange* 
gebenen Äennieicben glaubt, baß fte melcben n&thig hat. 
3m SIHgemeinen muß man ber äfüpe am Cftibe beß Sageß, 
von bem Sag angefangen, an melcbem fte im ©tanbe iff, 
'©ienffe iu leijfen, eine Äelle Äalf geben. 

2 Benn bie ,ßüpe in gutem ©tanb iff, fo famt mau 
bett erften Sag brei ober »ier (Jittfäße ober Sracbten, unb 
ben anbern Sag jtret ober brei burebnebmen. 2lm Dritten 
Sage muß man, wenn baß Sab ber Äüpe bebeutenb »ers 
minbert iff, neues beißeß SiBaffer biß auf »ier ^oll »om Stanb 
in biefelbe laufen laffen. 

3n ben lebten Sagen ber Söocbe macht mau bie lid> 
teren ©cbattirungeit »on Slau, unb ©onnabenb beß ülbenbß 
bebeeft man fte etmaß mehr alß gembhnlieb, bamit fte ficb 
biß SRontag hält, mo baß Slufmärmen ber älüpe tinum* 
gängltcb notbwenbig mirb. 

©aß (Jrmärmen ober Slufmärmen ber .Rüpe ges 
febteht, inbem man % beß Sabeß ber .Rüpe in ben .Reffet 
umgießt unb biß auf 75° SReaumur erhifct. S0?an bringt 
bann ba'ß Sab mieber in bie Rüpe, unb mährenb bteß ges 
febieht, rührt man ben Sobenfaf} auf unb fe£t iugleicb 
3 — 4 ^funb 3«big» »on -3eit ju «n»aß Raffel ober 
2Baib, Riete unb Rr app 311 ; bie Rüpe, roelcbe ungefähr biß 
auf »ier »om 9fanbe »oll iff, mirb gut jugebedft. 
SRacb brei ©tunben bringt man ein SDfnffer hinein, melcbeß 
man nur eine ©tunbe barin läßt, unb wenn biefeß SRufter 
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än ber ?uf t feine grüne garbe gut oerliert , fo mac$t man bfe 
Grinfühe auf bfefelbe SEBeife, wie oben gefagt würbe, nachbem 
man bie ütüpe Borger aufgerührt »nb jwei ober brei ©tunben 
ßehen gefaffen hat. 

Die erwürmte jfüpe führt man, fo wie bie erße; wenn 
jte gut geführt wirb, fann jte feljr lang bauern, b. h- mehrere 
Sabre lang. 9lur muß man, wenn es nbthig wirb, eine 
©cbic&te oon einigen 3otten bou bem S5obenfa§e wegnehmen, 
bamit berfelbe nicht ju hoch wirb. 

SEBenn bie Äüpe nicht arbeitet, fo muß man ße wenig* 
ßen« w'ochentlich jweimal aufrühren unb mit Jtaif fpeifen , fo 
baß fte immer in gutem ©tanbe bleiben fann. 

SEBenn man fupferne Äüpen nnWenbet, fo erfpart man 
ßch baS Qlufroürmen, eine Arbeit, welche nicht nur fofl* 
fpielig unb lüßfg iß, fonbern auch bem SBabe fehr fchabet, 
weil biefeö, inbem e$ in 93erührung mit ber ?uft fommt, ben 
©auerßoff wieber anjieht, welchen ihm bie beSexpbirenben 
©ubßanjen entjogeu hatten, unb weil ber baburch wieber oxp* 
birte Snbig, inbem er aufbbrt, auflbSlich ju fepn, auf ben 
S3oben ber Äüpe nieberfüllt. 

Die Sehanblung ber 9>aßel s ober SEBaibfüpe erforbert fo 
Biele Sorgfalt, baß bie geringße Blachlüfßgfeit hinreidjit, um 
Unfülle, ober wenn man will .ftranfheiten fjerbeijuführen, 
welche ber garber genau fennen muß, wenn er anberö Jfpülfe 
bafür fchaffen will. 

Die ütüpen ßnb bret Berßhiebenen ^ranfheiten unter* 
worfen; ße fhnnen 1) fcharf ober fchwarjgeworbeu, 
2) burchgegangeu ober jerfefct fepn, unb 3) fann ß<h 
. ba$ ©rün gebrochen haben. 

Da J£>r. *paoie in ber angegebenen ülbbanbtung bfefe 
brei Äranfheiten ber ütüpe genau betrieben hat, fo glauben 
wir nichts beffereS thun ju fhnnen, als ihn felbß fprechen ju 
laßen. 

©charf ober fchwarj geworbte ütüpeti. 

„Daß eine JTüpe fcharf ober fchwarj geworben iß, er* 
fennt man baran , wenn baS S3ab unb ber S3obenfafc ben Stag 
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nach bem Önfwirmen eine bräunlich* olfoengrüne garbe ja 
haben fchtint ; wenn bie Albern auf btt Oberfläche beg Sabeg 
febr bünnfinb, obfchon bie Slunte bduftg ift; trenn bie 2uft* 
blafen, treibe entffeben, trenn man ht bie $dpe mit bet 
Jfrilcfe tinffbgt, lange 3eit auf ber Oberfläche bleiben, ohne 
fich jufammenjufehen; trenn ber ©eruch fcharf ift; trenn bag 
Sab beim 2lnfüblen etwag raub Jtriföen ben gingern ja fepn 
fcheint. Sine .tfitpe, treidle biefe .Rennjeic&en barbietet, iff 
etwag ju fcharf, b. b. mir etwa« ju »iel Jfalf eerfeben; 
man mag habet bag ©peifen beim Umrilbten unterlaffen, unb 
bie dfdpe 7 — 8 ©tunben lang unb juweifen noch länger rnben 
taffen , nm ber ©äbrung ßeit ju ihrer ©ieberber fteUuttg ju 
fchenfen. ©enn man fte im ©egentbeil alle brei ©tunben 
anfrdbren würbe, wie bieg gefchiebt, wenn bie .Küpen in 
gutem ©tanbe ftnb, fo fbnnte fte mehrere Üage bleiben, ohne 
wieber bergefiellt ju werben, wag ein Seweig bafür ift, bag 
bie jtüpen nur beim ©ebrauche aufgertibrt werben btlrfen. 

ffienn bag Sab aber ben Üag nach bem ©rwärnten feine 
befiimmtt ©Charterung »on einer garbe jeigt; wenn ein 5£ro* 
pfen, ben man gegen bag ?icht halt, wafferflar ju fepn fcfjeint ; 
wenn ber rbtblich*braune Sebenfa$ ftch an ber Suft nicht mehr 
»eränbert unb feinen brftimnten ©eruch bot» wenn ftch ber 
©ag unb baß Sab raub anfüblen ; wenn bie ?uftblafen, welche 
anf bie Oberfläche fommen, wo man bag Sab flbgt, eine 
graulichsweige garbe beft^en unb ein pfeifenbeg ©eräufch 
berrorbringen ; wenn man weber blaue Bibern noch tine Slume 
bemerft, fo fann man («her fepn, bag bag Sab ganj fcharf 
geworben iff." 

©ine dtüpe in biefem 3«ftanbe bat fchon manche gärber 
irre geführt, fo bag fte biefelbe für eine jerfefjte Äüpe 
hielten, weil fte glaubten, bag bag Uebel nur oon einer ab* 
folut ju grogen ©enge Jtalfeg, welche ber Jldpe gegeben 
würbe, berühren fbnne, wdbrenb eine .Kelle dfalf fchon eine 
rerbdltnigmdgig febr groge ©enge wirb. 

©an wenbet eerfchtebene ©ittel an, um eine fcharf ge* 
worbene .Küpe wieber bttjnftellen ; ich will mich begnügen, 
eineg anjufübren, weicheg mir am meiften SJufnterffantfeit ju 



r 



Digitized by Google 




240 



»erbienen fcheint unb über welches id) mir einige Setrachtungen 
erfauben werbe. 

5Wan bringt ein ©cheffei Jileie in einen ©acf, fjingt eit» 
ßieroicbt von jw&Ifspfunb baran, um benfelben ju jwingen, auf 
ben 23obenfal£ hinabjußnfen, unb laßt ihn 6 — 12 ©tunben 
lang in ber .Äüpe, langer ober fdrjer, je nachbem eS ber ~$u* 
jtanb ber «Riipe erforbert. 3t« bem 2lugenblicfe , in welchem 
f«h ber ©acf, ungeachtet be$ ©ewichteS eon jwblf *Pfunb, 
welches benfelben gegen ben 23oben jieht, auf bie £>berßdcfce 
beö Sabeß erbebt, pacft ihn bie iperfon, welche auf biefe 93 es 
wegung 2ld;t gibt, fogleich unb jieht ihn auß ber .Rüpe her* 
auß. Durch biefeö Sttittel verliert man eine große ©iengc 
von bem 93abe, welche mit einer jiemlichen Quantität für* 
betiber Seßanbtheile »erfehen iß. Der ©runb, auß welchem 
man biefeß ©erfahren befolgt, iß ber, baß man glaubt, ber 
©acf, ber auf ben ©oben ber ^t5pe hinabgeßiegen iß, mäße 
ßch beß tiberfchßfßgen tfalfeß bemdchtigen, welchen biefelhe 
enthalt. 

Diefe Meinung ßü£t man barauf , baß man eine weiß* 
liehe glüfßgfeit auß bem ©acf herauSfommen ßebt, wenn man 
ihn auß bem Sabe jieht, *) unb baß er einen ßarfen unb un* 
angenehmen ©eruch beßfct. 2Ran glaubt auch, baß. wenn 
man ben ©acf nicht in bem Slugenblicfe paefen würbe, in 
welchem er ßch auf ber Dberßdche jeigt, berfelbe, inbem er 
wieber ju ©oben fdnfe, allen .Ralf wieber abgeben würbe, mit 
welchem man ihn belaben ju haben glaubt. 

3d) bin weit entfernt, biefer SDieinung beijußimmen. Um 
mir biefeß ©erfahren ju erflüren unb bie 2Birfungen beßelben 
ju uuterfuchen, oerfefjte ich eine Üüpe bei mir in ganj fcharfen 
ober fchwarjen 3ußanb. Oiach 9 ©tunben 15 ©Knuten ßieg 
ber ©ad? mit ber .Rlcie in bie J£>S>he nnb fam auf bie Dber* 
ßdche beß ©abeß , wo er 7 ©Knuten lang fchwebte , ehe er 
wieber unterfanf. 45 ©Knuten barauf erhob er ßch wieber. 



*) ®iefe ittetßlicfee glufßgfett iß nichts Slnbereß, als baß burdj bie 
glüfßgfeit erweichte unb außgejogene gefiuerte ©fehl ber Äleie. 

®. 
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blieb afc«r nur 4 SKinuten fcftweftenb. 211« er ba« jweitemal 
unterfanf , mad)te er auf ber Oberfläche be« 23abe« Suftftlafen 
oon lebhafter ftlauer garfte erlernen , waß ein ^eicften war, 
baß er feine SBirfung heroorgeftracht botre , unb baß bie Küpe 
nid)t nur aufgerührt, fonbern felhfi gefpeift werben müffe; ich 
gab iftrjeboch feine ©peifttng, weil man, um ftch §u belehren, 
ftfterß Aufopferungen machen mug. ©ß war eilf Uftr Kachtß; 
id) lieg ben ©acf in ber Küpe, biß ben anbern Sag SKorgen« 
fünf Uhr. 3d) fattb ihn ba auf ber Oberfläche beß 23abeß, 
auf welche er eine bebeutenbe SKenge SSobenfag mit herauf« 
gebracht hatte; hätte ich ihn noch einige^eit baritt gelaffen, fo 
wäre bie Küpe oollfommen jerfeljt worben ober burdjge« 
gangen. 

Kad) biefer Erfahrung ift eß leidet, bie ©irfuttg ju 
würbigen , welche ein ©adf Kleie in einer ganj oerfd)wärjten 
Küpe heroorbringt. Oie Kleie, welche ber ©ährung fähig 
ift, wirb mit ,£ülfe ber üöärme ein ©ährungßprincip für 
ben 2Baib. Ounh biefe hoppelte ©ährung, ober vielleicht 
burch bie ©ährung ber Kleie allein, hilbet ftd> Sfftgfäure ober 
©fft'g. Oer üfterfchüfftge Kalf, ber burch biefe ©äure gefät« 
tigt wirb, wiberfeljt ftch nun ber ©ährung nicht mehr, welche 
ftd) bann wieber fräftig fterfleltt unb in ber »Kaffe ber glüfftg* 
feit eine 93ewegung heroorbringt, welche hinreicht, ben ©odf 
oon unten in bie Jpbhe ju treiben unb einige SWinuten auf ber 
Oberfläche ju erhalten. 

Oer faule ©ernd) beß ©acfeö nach ber ©ähruttg ber Kleie 
iffberfelbe, wie ber ber ©auerroaffer ber ©tärfemad;er, unb 
lägt ftd) au« bemfelben ©runb erflären. 

Oer ©rab ber ©ährung , welcher burch bie SSirfung ber 
.Kleie erjeugt wirb , ifl juweilen fo flarf , bag wenn man bens 
felben nicht burd) Kalf mägigte, bie ©ährung halb ihre Katur 
änbern unb ftd) in eine wahre faule ©ährung oerwanbeln 
würbe, burch welche bie Küpe ganj jtt ©runbe gerid;rct werben 
fftnnte. 

Oie Zufälle ober ©pmptome, an welchen man eine fcharf 
geworbene Küpe, währenb fte arbeitet, b. h. einige Zage 
nach bem (Erwärmen, erfenut, ftnb nicht biefelftett, wie in 

VitAliß gÄr&t&n <tf. ii, a»fr. 
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obigem galle. Saß Sab unb ber Sobenfah jeigt fid; ganj 
anberß. 3m erßen galle fcbeint baß Sab nnb ber ©a§ eine 
rbtblicbolivengelbe garbe ju hefigen ; im jweiten aber eine bräun* 
licbolivengtüne. Sie SIbern ftnb in beiben gälten fel;r biinn ; 
wenn man barauf bläf’t , um fie ju jertbeilen , fo vereinigen 
fid) biefelben gar nicht mei)r ober wenigftenß febr iangfam; 
baß Sab jeigt, wenn man eß gegen baß Siebt hält, nur eine 
febr leichte ©ebattirung von heller unb matter Slivenfarbe ; 
ber ©ag veräußert fid; febr wenig , wenn man ibn ber Suft 
außfegt; baß Sab unb ber ©ag fühlen ftcb raub an; ber ©es 
rueb ifl fdjßrf ; barauß muß man fibließen, baß feine ©ab* 
rung ©tatt bat. 

Sie Umflänbe nbtbigeti juweilen, mit foleben Jtüpen ja 
arbeiten; man erhält aber mit benfelben nur ein matteß unb 
wenig anßgejeicbneteß Slau, unb verfd)limmert überbieß noch 
baß Uebel, inbern man jtt ber Jfranfbeit ber febarf ober 
febwarj geworbenen Jlüpe auch nod; bie beß gebrochenen 
©ulnß bringt; bie jfüpen verfdßecbtern fid) babureb bei 
jeber Operation, fo baß fie nach weniger alß 24 ©tunben gar 
feine garbenfebattirung mehr jtt erjeugen im ©tanbe ftnb. 

Surcbgegangene ober jerfegte Äfipe. 

Sie burd; gegangene älüpe erfennt man einige Sage 
nach bem Erwärmen febr leicht an ihrem faulen ©eruebe. ©ie 
erreicht grabweife ben ^ufianb ber ,3erfegung , unb man wirb 
biefelbe babureb gewahr, baß baß Sab unb ber ©ab bie garbe 
von rbtblicbem 2bon befommen unb an ber Suft in baß ©rdne 
übergeben. Saß Sab fühlt ftd; fonft an unb ber ©ag weich* 
lieb; bie Slbern ftnb febr breit; beim Saraufblafen jerflreuen 
fie ftcb unb vereinigen fid; nur febr Iangfam wieber. Ser 
©erueb ifl füßlid; unb fabe. ffß ifl bann unumgänglich nbs 
tbig, biefelbe wieber aufjuwärmen unb ihr jwei Hellen jfalf 
ju geben. 

üBenn man biefelbe, flatt fie ju erwärmen, arbeiten läßt, 
fo wirb man mit ©rßaunen feben, baß biefe Jtüpe, obwohl fie 
ficb im franfett ^uflanbe befinbet, bnttflere unb glänjenbere, 
aber ttu'nber haltbare garbenfebattirungen bervorbriugen wirb, 
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o(6 »orber: woraus ich fchließen mbcöfe, tag burch eine $u 
jtarfe ©übrung bie £üpe eine größere Stenge 3nbig aufgelbft 
Mit. 

ffienn man biefe Jtüpe arbeiten ließe , fo würbe man fte 
balb ganj jerfefct unb in fe()r furjer 3«t in »oHfomntener 
güulniß ßnben, wobei fte einen ßinfenben unb fetjr unange* 
nehmen ©eruch außßbßt, weßwegen einige ©chriftßeller, meiere 
über biefen ©egenßanb fchrieben, fagen, man ntüffe fte fo* 
gleich in ben gluß werfen. 2J?an fattn auch roirflich, wenn 
man ben ©a§ unb bas Sab biefer ülüpen forgfültig unter* 
fudjt, nicht ein 2Itont 3nbig mehr barin erfennen, wenn 
auch noch fo viel in berfelben enthalten iß. 2Benn man bie* 
felben aber auf bie oben angegebene 2Beife bebanbelt, fo »er* 
liert mau nicht ben geringßen Sheil baoon, wie mich bie Qu 
fabrung immer lehrte. 3ch würbe mehreremal nach Sißeur, 
?ou»ier$ unb SRouen gerufen, um burchgegangene .Küpen 
wicber berjußellen, unb immer entfprach mir bie SMetbobe, 
bie ich angegeben habe, »ollfommen. SWan muß ßcß aber, 
wenn man einer jerfefjten .Küpe .Kalf gibt, wohl hüten, nicht 
»on einem Qrrtrem in baö aubere jtt »erfüllen; ba ein lieber* 
fchuß eon .Kall in einer .Küpe bie ©Übrung aufhült, fo würe 
e«, wenn man eine ju große SDfenge »on bemfclben geben 
würbe, gerabe fo »iel, alö wenn man bie ItnfüHe auf einanber 
büufen wollte. 



©ebrocheneS ©rün. 

Ötefe .Kranfbeit ber .Küpen iß »on ben gürbern wenig 
gefannt.weil mehrere berfelben nur auf bie fchwarjgewor* 
bene unb auf bie burchgegangene .Küpe ihre Hufmerf* 
famfeit »erwenben. @ie beßnben ßch baher auch in großer 
Verlegenheit, wenn ihnen b ai gebrochene ©rün eor* 
fommt. ©oH man ©peife geben ober Diüt holten? 9?ian 
mag baS eine ober baS anbere tbun , fo fe£t man ßch ber 
©efahr auö, bie Küpe ju »erfchürfen ober ju jerfe£en. 

£)aö gebrochene ©rün wirb bittch mehrere Urfachen b«r* 
»orgebracht: 1) wenn man 5BaiD ober Voßel, welcher bei 
feiner Sereitung ju »iel gegohren hot, ober gegobrnen 2Baib 

16* 
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eon ber jmeiten @rnte anmenbet; 2) menn mött eine .Sipe 
arbeiten ließ, meldje nicht in gebbrigem ©tanbe mar, cbet 
wenn man biefelbe ju lange ober ju oft arbeiten ließ, autb 
menn fte ßcß in gutem ©tanbe befanb ; 3) menn man eS ibr 
an ©peife fehlen läßt unb ibr bann ju »iel baoon gibt. 

Sille biefe Sttittcl ßbren bie biefen Strten t>on Ädpe ju * 
fommenbe ©emegung »on ©äbrung. Sftan erfennt biefen 
3ußanb ber äläpe an fofgenben ©pmptomen: baS feab unb 
bei- ©afj, rnelche eine bunfelolmeugrilue garbe beß^en, »er* 
ätibern ibre garbe an ber Stift nicht ; es iß nur febr menig 
ober gar feine Slttme ba ; bie Slbern ßnb beinahe unkenntlich ; 
baS Slnfdblen iß meber raub «och fanft ; bie ßdpe bat feinen 
beßimmten ©erud); menn man fte ßbßt, fo ßnb bie Stift* 
blafen eon gräulicher garbe, unb bie ÖBaarett, melcße man 
barin färbt, fommen mit einer febr fcbmutßgen graulich* 
blauen garbe heraus. ©o mie man einige biefer ©pmptome 
bemerfr, muß man bie Ääpe ermarnten, ohne ibr Äalf ju 
geben; man fann ibr bbcbßenS einige spfunb ungegobrnen 3BaiD 
jufegen; in meniger als jmMf@tuuben mirb bann bie ©äb* 
rutig mieber bergeßellt fepn. 

SluS bem ©efagten mirb man mol)l dberjeugt fepn, baß 
bie geringße Unterbred;ung ber ©emegung ber ©äbrung , bie* 
felbe mag aus maß immer fdr einer llrfadje gefächen, bie 
ätilpe in ©efabr bringt. 

Um allen biefen Unfällen eorjttbeugen, gibt eS ein febr 
einfad}eS Mittel, melcbeS barin beßebr, baß man ungegobrnen 
Ößaib anmenbet. 

@ine auf biefe ffieife jubereitete ältipe bat febr eieleSor* 
jt'ige; ße fomrnt fcßneller in Slrbeit, man fann bamit fomobl 
sJBolle als ©cibe, Seinengarn unb ©aumrooüe färben, unb ße 
bauert fo lange, als man eS haben mill, mäbrenb bie Ädpe 
mir gegobrnem Raffel ober 2Baib nur ein 3abr, ober bbcbßenS 
acbtjebn SOfottate bauert, nach melcfeer $eit man fomobl baS 
©ab, als ben ©obenfafs in ben gluß merfen muß. 

<JS iß äbrigenS leidster, bie ©äbrung $u mäßigen, als ße 
mieber b«reorjutufen. 
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Stbeorie btr «armen SBaibinbigf dpe. Sie 
große SDfenge ©rtractfofioff im 2Baib , im Jtrapp, ber 3ucfer 
in biefem nnb baö ©tdrfmeljl mtb ber lieber in ber Kleie unb 
bem 2Baib bebingen, mit «armem UBafTer aufgelbj’t, halb 
eine ©dbrung, eine Aufnahme »en ©auerfioff, forooljl aug 
ber £uft, alg »ornebmlicb aug bem 3nbig, «eldjer jutn £l>eil 
im 2ßaib enthalten ifi , grbßtentbeilg aber fein jerrieben jus 
gefegt «irb. J£>ieburcb «irb berfelbe begorpbirt, in alfalifcfjen 
gltiffigfeiten Ibglicb. SBenbet man bloß Kalf an «ie in 
granfreicb (feine <))otafcbe «ie in Seutfcblanb), fo Ifcft er 
ftcb im Kalf, man aber $>otafcbe unb Kalf jugetban, in 
ber Kalilauge auf. ©in ju reicblidjer ^'alfjufa^ nerurfacbt 
eine unlbelicbe 93erbinbung beg Kalfg mit bem rebucirteit 
3nbig (üergl. »orn ©. 224), fe£t alfo einen 2 beit 
3nbig außer 2Birffam feit; eben fooerbinber er ftcb auch 
mit bem ©rtractioßoff. 3n golge ber eingetretenen ©dbrung 
erzeugt ftd) Koblenfdure, ©fftgfdure, 2lmmoniaf; erftere neu* 
traliftren einen Qlntbeil Kalf, «eßbalb ein fleter Sufatj aud) 
fd>on beßmegen nbtbig ifi; eg ftnbet ftcb eine jiemlicb bes 
beutenbe «Wenge foblenfaurer Kalf im Sobenfafj unb an ben 
SBdnben ber Ktlpe abgefe^t. 3 m normalen ^uftanb ber 
Kdpe jeigt ftcb fein freier Kalf in berfelben, fonbern eine freie 
©dure; b«t bie ent«icfelte Koblenfdure unb ©fftgfdure ben 
Kalf allmdblid) »ollftdnbig gebunben, fo fann ber rebucirte 
3nbig niebt mehr gelbj’t bleiben , fcbldgt ftcb nieber unb «irb 
enblicb burcb bie fort«dbrenbe©in«irfung beg ftcb jerfeßenben 
©rtractiefloffg felbfi entmifcbf. 

§. 2 . 'ßotafcbefilpe ober 3nbigfüpe. 

Siefen Warnen gibt man einer Kdpe, «eld;e mit 3«big 
allein jubereitet «itb, unb in «elcbe «eher Raffel noch Sßaib 
fommt. «Wan nennt fte 9)otafcbef dpe, «eil man «Pots 
afcbe unb feinen Kalf bei berfelben an«enbet , um ben 3"big 
aufjulbfen, nacbbem er beöorpbirt «urbe. 

SWan fdüt einen ge«bbnlicben Keffel, ber 4 — 5 «Wuib 
faßt, mit SBaffer, »irft 12 9>funb gute fduflt’cbe *)>otafcbe, 
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4 *J)funb .ftleie unb eben fo t>iel sproeencerfrapp hinein nnb ers 
wärmt bieg nach nnb nach bi« auf 76° 9t. 

2Benn NtS Sab biefe Temperatur erreicht bat, '.lägt man 
baffelbe mit bem Sobenfafj in eine fupferne Hupe laufen, 
welche iener ähnlich ift, »on welcher wir bei ©elegenheit ber 
SBaibfäpe gefprochen buben, unb bie eben fo eorgerichtet ift, 
bamit man runb um fte herum heilen fann. 3fn biefe Häpe, 
welche ungefähr 7 — 8 SWuib ju faßen »ermag , wirft man 
fogleicb 10 ober 12 *pfunb auf ber SDtähfe jermablenen Snbig; 
bie Häpe fällt man bis auf 6 ginger breit eon ihrem 9tanbe 
mit heißem fflaffer an, rührt eine halbe ©tunte lang gut uro, 
becft bie Häpe ju unb macht ein hinlänglich ftarfeS geuer, 
um baS Sab in einer Temperatur jwifchen 3.0 unb 35° 9t. ju 
erhalten. 

3wblf ©tunben barauf rührt man neuerbingS um , unb 
fo fort alle jwblf ©tunben, bis bie Häpe gut geworben i|t, 
b. h» bis baS Sab ber Häpe eine gränlichgelbe garbe he* 
lommen h«t unb ft<h auf ber Oberfläche bejfelben fupferige 
glecfen, blaue 2lbern unb eine fehr fchbns blaue Slunte ges 
bilbet haben, waS gewbhnlich nach Serlauf oon 48 ©tunben 
gefchiehr. 

29tan bringt bann, wie bei ber Raffel s ober SBaibfäpe, 
bie Trift in biefelbe unb erbffnet fte auf bie nämliche Sffieife. 

3u Slbeuf unb SouoierS braucht man biefe Häpe jtarf 
jum gärben ber Tächer. 

©leich nachbem man ju arbeiten aufgehbrt hat, rührt 
man bie Häpe um unb hält fte fortwährenb warm. 

28enn baS Sab fchwach wirb, fo erhißt man 3 <pfunb 
9>otafche, 1 $)f. Hleie unb 1 ^)f. Hrapp mit 6 ober 8 ©ch&pf 5 
eimern SBafler bis auf 75° 9t. , gießt bann bas ©anje in bie 
Äüpe unb rührt fte um. 

Son 3eit ju £eit fefct man auch einige «Pfunb Snbig ju, 
um benjenigen jn erfefcen , welcher jur gärbung ber 3«ige 
eerwenbet würbe ; in biefem galic muß fte aber auch mit einem 
gleichen ©ewicht Hrapp unb bem Doppelten an <J)otafche ge* 
fpeift werben. Die Jtleie unb ber Hrapp ftnh hier bie ©tifc 
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flanje n , melcfce jnr De Sornbatton beS SnbigS bienen , unb 
bie *J>otaf<he l&ft benfelben bann auf. 25er ©eriid) einer foI= 
efcen Äüpe i(l im milben unb fctyarfen ^uftanb »on bem ber 
QBaibmbtgftlpe notbrcenbig eerfdjieben , ba hier fein SEaib, 
ber eine bebeutenbe 59ienge Slmmoniaf entmicfelt, »orßanben 
ifl; baß Sßergrünen ifl bei biefer Ätipe flärfer, als bei ber ge» 
uobbnlidjen, ber Sobenfag aber fel>r gering, roeil bie große 
Quantität 2Baib tvegfäUr. 

ffienn bie ätüpe aufb&rt, ein lebhaftes ©lau ju geben, fo 
muß man fte ganj auöleeren unb eine neue jufammenfegen. *) 



*) SüSeim bie 'Jtotafchefüpen einmal 25 Sage in ©ebraud) finb, unb 
unterbeßen öftere mit 'Mali unb 3nbig gefpeif’t nmrben, tß 
man in ber Oiegel genötbigt, fte frifch anjtifefjen. DiefeS fommt 
baber, baß baö Mali bann pon ber fetten ©ubßanj, welche 
bie ÜOollfafer enthalt, gefüttigt iß. CS bilbet ficb nämlich eine 
2lrt Geife, bie bas Mali unfähig macht, neuerbingS besorpbirten 
3nbig aufeulöfen; man muß atfo bie Aupenßüfßgfeit burch eine 
anbere erfe^en, tooburcb ein großer SOerluß an 'Mali ober ß)ot- 
afche entßeht. J;r. Gapplet inClbeuf hat ßch jebocb überjeugt, 
baß man bem Aali ber alten Aüpenflüffigfeiten bie ©ubßanjen, 
welche feine SJBtrfung neutralifiren, entjiehen unb eS neuerbingS 
jum Mflöfen »on 3»big benufjen fann. 

Gr bringt ju biefem pwecf bie alte Aüpenßüfßgfeit in Stufen 
unb »ermifcht fie barin mit gebranntem Aalt in febwaehem 
Ueberfchup. Die cntßanbene unauflösliche Aalfoerbinbung läßt er 
auf bem ©oben ficb abfefsen unb siebt bie glüffigfeit burch Jpähne 
in einen gemauerten ©ehälter ab, worin fte ficb noch ooüenbS 
Hart ; enbltch treibt er fte mit einer '])umpe in ein hocal, welches 
ßch 20 guß über bem ©eben ber gärberei beßnbet unb wo bie 
giltrirapparate aufgeßellt finb. Gine große Oiöhre oertheilt bie 
glüffiglett in ben gtltrirapparaten ; ieber berfelben beßeht aus brei 
Oteihen unb iebe Olethe 

1) aus einem horizontalen Sroge, ber mit ©anb auSgefüllt 
unb mit einem Suche bebeeft iß, welches bie glüffigfeit pon ben 
©ehältern aufnimmt; 

2) aus »ier giltrirfufen, welche mit Schichten pon ©troh, 
Qlfche, ©anb unb geßoßener Aofjle perfehen unb mit einem Suche 
bebeeft ßnb; 

5) «uS pier (leinen, mit ©anb gefußten ©ottidjen, bie über 
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Die q)otafcf»eMpe ijl jwar tfjeurer alö bie qjajlels ober 
SBaibMpe, weil olTeß 93lau eon bem 3nbig geliefert n>irb; 
fte bejüjst aber aucfo große SBorjdge oor biefer ledern ; fte ifl 
»iel leichter ju flirren unb ifl {einen jlranfbeiten unters 
roorfen, welche oorn SWanget ober eom Ueberfluß an ätalf \)tu 
fommen; ba bie «potafcfce auflbblic&er ijl, al« ber $all, fo 
ifl bieß gdrbebab reicher an garbe; bie ftücfcer, bie mit biefer 
Ädpe gefärbt mürben, bteiben weic&er dB bie, roeldje mit 
ber mit ätalf jubereiteten äWpe gefärbt werben. Die «potafdjes 
Mpe färbt aud) fc&neller ; in einer fafl um bie Jjälfte fürjeren 
•Jeit jtnb SBoHe unb £u$e oon ber garbe burcfcbrungen , alö 



jeber .Rufe unb unter ben Jpäbnen be$ Ürogeb angebracht finb; 
ihr Soben ijl wie ein Seiber bnrchlöcbert ; 

4) au<5 einem Saßen, ber unter ber gilterreibe angebracht iß 
unb bie glüfßgfeit aufnimmt, welche auO biefen ablänft. 

«Wan »erfährt nun folgenbermaßen : 

®ie mit Sulf bebanbelte glüfßgfeit , weiche in ben Schälten» 
aniangt, wirb in bie crfie Weibe ber gilter geleitet; nachbem fie 
hier burch -ben Sanb im £rog unb burch bie Schichten ber gilter 
gebrungcn iß, fammelt ße fich in einem .Saßen, unb wirb »cn 
biefem mitteiß einer ®rucfpumpe in bie jweite unb enblich in 
bie britte gilterreibe getrieben. 93on bem britten Saßen fommt 
bie glüfßgfeit in ben ^auptbebälter, ber ßcb in ber «Witte beb 
gärbebaufeb beßnbet. ®te fo bebanbelte Süpenßiifßgfett h«t ben 
faulen ©eruch, welchen ße anfangb befaß, ganj verloren, iß flar 
unb nur noch ßhwacb rötblich gefärbt. 3ebeö gilter fnnctionirt 
brei «Soeben ober einen SWonat. 

2Senn bie gärberei in Stbätigfeit iß, wäbrenb bie gilter ber 
erßen Weibe erneuert werben, fo bringt man bie Süpenßüfßgfeit 
fogleteb auf bie jweite, bann auf bie britte gilterreibe unb julefjt 
auf bie erße jurücf, »on ber auO ße gereinigt in ben Jj>auptbe= 
hätter gelangt. StefeO ©erfahren iß bajfelbe, welche^ man in 
ben Salpeterßebereien beim SHuölaugen ber falpeterbaltigen OTa= 
terialien befolgt. Sßenn man ben aui ben giltern genommenen 
Sanb anbwäfcht, iß er wieber ju neuen Operationen anwenbbar. 
Such bie .Sohle fönnte man wieber benubett, wenn man ße in 
einem gußeifernen Gplinber ber Wothglübbib* au^feben würbe. 

®ie nach Gapplet’sS ©erfahren gereinigte Süpenßüfßgfeit 
liefert eben fo gute Wefultate , alei eine mit fäuflicber «fotafche 
frifch angefebte. (Sine Slbbilbung »on Sappl et’O Apparat 
ßnbet m<m tm erßen^nnibeft beb pplptechnißhen 3ournalb 1838.) 
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in btr gewöhnlichen »armen JCdpe. *) ©nblid> fann man 
biefeätdpe ntc^r nur um2Bolle, fonbern auch um ©eibe, Jemens 
garn unb Saumwolle haltbar btau ju färben, benugen. 

9)?an braucht bie spotafchefupe hauptfächlicf) , um bie 
©eibe blau ju färben, »eil eine äldpe, bie btei SWuib fagr, 
in biefem gaHe hinreicht, un b man fcj e £>ofen ber spotafche, 
beßäfrappß, ber dfleie unb beß Strbigß, »eiche »ir oben ans 
gegeben haben , beiläufig um bie J£>älfte »erminbern fann. 

3)?an gibt ber jum gärben ber ©eibe beflimmten Äüpe, 
»enn fle blau geworben ifl, ehe man bie ©eibe in biefelbe 
eintaucht, gewöhnlich ein 18 ihr et »on 2 $funb ^Ootafdje unb 
8 Joth -Jfrapp, man rührt um, unb 4 ©tunben barauf färbt 
man. Sie 2Baibs ober <paflelfdpe unb bie anbern Sitten »on 
.Küpen färben bie ©eibe nicht fchned genug. 

Sie einjige Vorbereitung , »eiche bie ©eibe erforbert, 
ifl bie, bag fte »orljer mit beiläufig 30 iJJrocent ©eife gefocht, 
unb burch J weis ober breimaligeß Schlagen in fliegenbem 
SQJafler »ieber baeon befreit »erben mug. SDlan taucht bann 
bie ©eibe in f leinen Partien in baß Sab ber Ädpe, um eine 
gleiche garbe ju erhalten. Dlachbem man biefelbe in bem 
Sab oft genug burchgenommen hat, brdcft man jte über 
bemfelben flarf auß , lüftet jte hitrauf, um fte »ergrünen ju 
lajfen , unb »irft fte bann in reineß SBaffer. 2Benn bieg ges 
fchehen ifl, ringt man fte einigemal am (garoilirflocf auß unb 
trocf net fte fehr fchnell ; felbft mit #dlfe ber 2Bärme einer £rocfens 
Pfanne, »enn baß SBetter ober bie 3fahrßjeit eß erforbern. 

Saß Sab ber Votafchefdpe »ürbe aber, fo fehr eß mit 



*) SDfan fann in ber SJotafcbeFtipe feine Suche belfer burchfärben, 
alß in ber anbern; bie in ber 'PotafcpeFiipe gefärbten Suche »er= 
lieren beim nachmaligen 2Bafchen mit Sllfalien unb ©eife weniger 
Pigment, welche gute Ctgenfchaft (ich nach mehreren SDfonaten 
ber Äiipenbauer in gleichem ÜWaafi erhält. Slacb in Serlin an- 
gesellten SSerfuchen erforberten bie fo gefärbten Suche beim 2Ba= 
fchen oor bem SSBalfen V 3 ©eife weniger, fdjmu$ten nach ber 
Appretur gar nicht ab, unb felbjt flarfe Suche waren polllommen 
burchgefärbt. OTan hat bie ^Beobachtung, bafi in ber S)otafche= 
fdpe gefärbte SBolle fich fchlecht oerfpinnen laffe, bafelbft nicht 
beftättgt gefunben (© ch u b a r t h’ß Slemente ber technifchen Chemie). 
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3n big belaben i(l, nicht binreicben, um ber ©eibe bie bunfel* 
flen ©cbattirungen »ob »lau, wie baß Stürfifcbblau ober 
baß Äbnigßblau, ju geben. Um biefe ©cbattirungen ju 
befommen, muß man olfo bie ©eibe befonberß baju »orbe* 
reiten, unb jwar im erften Sali« bureb ein febr fiarfeß, unb 
im jweiten bureb ein minber fiarfeß DrfeiHebab. 

üflan fann aueb baß älbnigßblau auf ©eibe, unb jwar 
noch bauetbafrer , befommen, tvenn man @ocbenille flatt ber 
DrfeiHe nimmt, Diefe ©ebattirung »on »lau nennt man 
bann feineß »lau. 

Die robe ©eibe wirb eben fo gefärbt, nur muß man fo 
»orfttbtig fepn unb foldbe ©eibe wählen, welche febon »on 
9latur auß febr weiß ifl, unb fte gut in SBaffer einweicben, 
ebe man fte in ber älüpe burebnimmt. Da aber bie robe ©eibe 
bie gärbung leichter annimmt alß bie gefoebte, fo wirb man 
gut tbun, wenn man in ben Welpen eher bie gefoebte, alß bie 
robe ©eibe burebnimmt. SDlit ben bunfeln ©ebattirungen »er* 
fährt man eben fo, wie oben gefagt würbe. 

§. 3. .Saite Jt üpe ober ©ttrtolfüpe. 

Diefe .flü^e, bei welcher ber 3fnbig bureb baß im Cfifens 
»itriol enthaltene (Sifenorpbul rebucirt wirb, fe£t man auf 
folgenbe 2Beife an: iOfan fällt ein gaß »on 4 — 500 SDlaaß 
beiläufig jur ^>dlfte mit SBaffer an, fegt bann 12 9>funb 
fcbwefelfaureß eifenorpbul (grünen im Jpanbel »orfommenben 
Sifenoitriol) , 4—5 ipfunb gemahlenen 3nbig unb 16 *Pfb. 
mit ffiaffer gelbfcbten Äalf ju. ÜJlan rührt nun eine »iertel* 
ftunbe lang um unb läßt bie älüpe 2 — 3 ©tunben ruhen. 2Benn 
baß »ab gelblicbgrän geworben ifl unb auf ber Dberflicbe bef* 
felben ftcb blaue Sfbern, fupferigeglecfen unb eine fdb&neSlume 
jeigen, fo füllt man bie .Küpe ganj mit SSafler »oO, rührt fte 
um, läßt fte bann 5 — 6 ©tunben flehen unb färbt bamit. 

Sßennman warmeß SBaflfer »on 35 — 40° 91. flatt falten 
SBafferß nimmt, fo fattn man bie äfüpe um einige ©tunben 
eher brauchen. 

Die »erhältniffe ber Snsrcbienjen l&nntn etwaß »er* 
febieben fepn, je naebbem ber 3nbig mehr ober minber reich 
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an gärbefloff, ber Äalf frifcger unb »on bejferer SSefcgaffen« 
geit, baS fcgmefelfaure ©fenorpbul reiner ifl, b. g. weniger 
mit geI6etn fcgwefelfaurem ©fenorpb verunreinigt. SHucg barf 
baSfelbe fein fcgwefelfaureS älupferorpb enthalten, »eil biefeS 
ben rebucirten 3fnbig fogleicg »ieber erpbirt. SSiSweilen fegt 
man biefer Jläpe auch «potafcge ober ©oba ju unb »et* 
minbert bann bie älalfmenge. ©neÄilpe, »elcge einen be« 
beutenben älalfiiberfcguß gut, geißt eine fcharfe Jtäpe unb 
fegt nicht gut auf, b. g. ber gaben nimmt nicht gut baS 
Pigment an; leife ^ei0t bagegen eine Jtäpe, »enn jie ju»iel 
Söitriol h«t (bann fließt ber $>app leicht unb baß »lau »irb 
nicht fo eicht, »ie bei einer gut flehenben ätdpe). Der 
Sobenfag ber Sitriolfäpe begeht aus fch»efelfaurem Jlalf, 
©fenorpb unb einer 93erbinbung »on ^nbigbraun mit Äalf; 
bie flare, bunfel »eingelbe gldfjtgfeit enthält außer rebudrtem 
3nbig auch 3nbigrotg mit Jlalf (ober Äali) »erbunben unb 
tiberbieß 3«bigleira aufgel&f’t. Stach einiger ^eit beS ©e« 
brauchS fpeift man bie ,5tiipe mit SSitriol unb Äalf nach, rüf>rt 
ben SBobenfag auf unb läßt ihr $eit, fteg ju Wären. 

Die -3agl ber falten JWSpen muß mit ber Slrbeit, bie man 
ju »errichten hat, im Sergältniffe fiegen. Diefe äliipen fann 
man auch in einfachen gäffern jubereiten; man flellt fte nach 
einanber in j»ei, brei ober »ier parallele Steigen, unb fo »eit 
»on einanber entfernt, baß man bequem um biefclben herum« 
gegen fann. SDtan »ertgeilt ben 3fnbig in allen biefen Jtäpen 
fo, baß, »on ber fehmdegfien angefangen, bie »ihrigen immer 
ßärfer »erben, bamit man, »enn man »on einer ju ber an« 
bern fortgegt, leiegt jur fldrfjlen ©egattirung fommr. 2BaS 
hellblau »erben foll, nimmt man bloß in ben erflen, b. g. in 
ben f<h»acgflen JliJpen bureg unb läßt eS fürjere 3«t barfn, 
als baSjenige, »aS eine bunflere ©egattirung befommen foll. 

Die falte Jtäpe ift »orjäglicg baju beßimmt, baS Seinen« 
garn unb bie 23aum»oHe blau ju färben. 

Slacgbem bie 95aum»olle »orger in reinem 8Baffer, ober 
gbcgjtenS in einer fegr fegmaegen ©oba « ober ^potafcgelauge 
(»on % ©rab j. IS.) abgefoegt, hierauf gut auSgemafcgen, 
getrotfnet unb bann »ieber in laues ßBajfer etngeweiegt würbe. 



Digitized by Google 




252 



bringt man bie ©ebinbe auf ©tbcfe, »eiche guer über bie 
JtiJpe gelegt »erben , unb taucht jte in baß »ab, »on »elchem 
man eorber ble »turne forgfdltig abgenommen bat. «Dian 
fiJbrt nun bie ©ebinbe »on einem (Jnbe ber Jlüpe jum anbern 
2 ober 3 ÜSinuten lang, »obei man bafür forgt, baß auch 
jener £btil berfelben , welcher früher äugen mar, in bie älüpe 
fornrnt, unb baß jebe biefer 4?älften ber ©ebinbe fo gleich* 
mäßig alß mbglid) burcbgenommen »erbe, inbem man fte 
gleich lange -Seit, 2 big 3 SRinuten lang, »ie »ir gefagt 
haben, in ber Äüpe eingetancht halt. SJiatt nimmt bann bie 
©ebinbe betauß unb ringt fie an bem 9tingpfabl über einer 
2Banne, »eiche ftcb neben ber älüpe beftnbet, auß, um baß 
©ab baburefa nid)t ju trüben. 50?an lüftet bie ®aum»olle 
nun einige SDlinuten, um fte gut »ergrünen ju taffen, unb 
bängt jte bann auf. 

2>en febr bunHen Schattirungen »on »lau, »eiche man 
in ben gärbereien » i o l b l a u ober f a 1 1 b l a u nennt, gibt man 
juerft einen flarfen ©runb »on »lau, inbem man jte in brei 
ober »ier Jlüpen, »eiche immer an ©türfe junebtnen, burch* 
nimmt; man nimmt fte bann noch in finer neuen unb flarf 
mit Snbig belabenen Jlüpe burch. Dann ringt man fte auß, 
lüftet jte unb läßt jte troefnen. 

3« jebem gaHe barf man nie ermangeln, bie®aum»oHe, 
»enn jte getroefnet unb gut »ergrünt ijl, in einem SBajferbabe 
burchjunebmen, welcheß mit l / x ober */ m feineß ©emichtß con* 
centrirter @cb»efelfüure , bie man gut mit bem SBaffer »er* 
mifebt, gefchärft ijl. ©ie SBirfung biefeß »abeß bejiebt 
bartn, baß eß ben ä?alf »egnimmt, »elcher ber »aummoHe 
immer anbängt, unb baß »lau berfelben matt macht. 2Benn 
bie ®aum»olIe auß biefem»abe fommt, fo »dfcht man fte fo* 
gleich in fließenbem ÜBaffer auß, man ringt jte bann auß 
unb troefnet fte in freier Suft, »enn baß 2Better fchbn ijl, 
ober beffer noch in ber Ürocfnenjiube. SBemt man ju färben 
aufbbrt, rührt man bie Äüpen auf unb läßt fte jtef) feijen. 

SBenn baß »ab fch»ächer ju »erben anfängt, fo fpeißt 
man bie äiüpe auf oben angegebene 2Beife mitälalf unbSifen* 
»itriol, »aß fchon nbtbig ijl, um jenen *£^eil 3fnbig »ieber 
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aufjttlbfen , ber jtcb burcb bie Serüljrung bfr 8uft unter ber 
gorm t>on Slume orpbirt b<*t, welche man jebeSmal in bie 
.Räpe juräcfwirft, ehe man aufräbrt. SKan fe£t »cn $eit i« 
3eit auch neuen Snbig ju, um jenen roieber ju erfefcen, melier 
burcb baß gärben »erfcbwattb. *) 

2Bir wieberbolett hier noch einmal, baß bie falte Blaue 
äfäpe »iel befller i|f , als bie warme, um ber Saummolle ein 
lebhaftes unb heüeS Slau ju geben, unb baß bas falt ge* 
färbte Slau mit bem @elb ein »iel gldnjenbereS @rän gibt, 
als baS heiß gefärbte. 

3n ber falten blauen ätäpe färbt man auch bie leinenen, 
hänfenen unb baumwollenen £euge. £ie 3'äpen bieju ftnb 
gewbbnlicb auS Äiefelfleinen mit Äalf unb SOibrtel gemauert. 
Die SBänbe berfelben mäßen wenigflenS 6 3oll bicf fepn. ©er 
SEJi&rtel ober ätitt muß non guter Sefcbaffenßeit , unb burcb 
ein ©ieb getrieben fepn; ber gebrannte ätalf muß mit einer 
be(!immten SERenge an ber £uft gelbfcbten JfalfeS gemengt wers 
ben, unb man muß biefe-ftäpen »ollfommen trocfen werben 
laßen, ehe man fte anwenbet. Die gorm biefer äiäpen i(l 
ein Sierecf non 3 bis 4 guß an jeber ©eite ; ihre 2iefe be* 
trägt gew&hnlicb 5 bis 6 guß; fte bärfen nur fo hoch äber bie 
erbe beranSragen, baß matt jtcb barauf lernen fann. 

3um gärben ber Jeuge muß man eine beffimmte SOfenge 
äfäpen »ott oerfchiebener ©tärfe haben, welche man in paraU 
leie Stuten ffeflett fann. 3ebe berfelben faßt 6 2D?uib SBafier. 

Um ^euge ju färben , fcblägt man fte mit ben ©aallei* 
ßen an einen Jfiipenrabmen, beßen 2Irme mit #afen »erleben 
finb , fo baß ber ,3ettg in fpiralfbrmigen Söinbungen »ielmalS 
um ben SWittelpnnft beS SRabmenS läuft, ©er Kähmen wirb 



*) ©ie 58erßarfung ber int ©ebtaudje beßnblichen Ädpen, um ßc in 
gleicher ©tärfe ju erhalten, gefchieht am beßen burch bie foge= 
nannte©peife füpe, non ber nach bem prben fo »iel glüfßg; 
feit jugegeben wirb , als bie gefärbte Sffiaare ber SärbeitSfüpe ent= 
jogen hat. Stuf biefe Sffieife roirb bie Ätipe ßetS in einem pußanbe 
erhalten, um ein im £on gleichförmiges Slau ju liefern. Sie 
Rührung ber .Siipen nach biefem 'Prinjip ßnbet rorjtiglicb bei ben 
fogenannten „hapiS" ßatt. ®. 
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mlttelfl einrö ©tti<fß, ber über eine Stolle läuft, in bietfdpe 
niebcrgelajfen , ober auß berfelben geraitßgejogen. Otacg 
8 biß 10 SJiinuten ©ntaucgen bat ber 3«ug ftcg mit Snbig 9* s 
fättigt, man fliegt bann benfetben gernuß, läßt ign Bergrii* 
nen, »ägrenb bem auch bie gliSfftgfeit abtropft ; nach SWaaß* 
gäbe beß garbetonß muß man mehr ober weniger >Jäge geben. 
9tacg bem legten läßt man ben £eug trocfnen, nimmt ibn oom 
Stabmen ab unb bringt ibn in ein fcg»ad;eß ©auerbab, unb 
»äfcgt rein, ©tatt beß Ädpenragmenß »enbet man au cf) 
einen 5Baljenapparat an , über weldjem man bie 3 eu 0 e burc & 
bie Äiipe geben läßt , befottberß wenn bellblaue Quanten ge; 
färbt »erben follen. 

©ine ©permentfäpe »irb bißweilen bereitet , inbem 
man 1 2g. feingeriebenen Snbig mit 2 2b. ^otafcge unb 
175 2b* SBafler fod)t, unb gierauf 1 2g. frifd) gelbfcbteit 
.Ralf, unb julegt, nacg »ieber einige £eit lang fortgefegtem 
Soeben, 1 2b- Sluripfgment jufegf. ©er ©cgwefel unb Sirs 
fenif orpbiren fidb bann auf Sofien beß 5”bigblauß, »efegeß 
rebucirt unb aufgelbf’t »irb. ©iefe Sluflbfung »irb biß»eilen 
in ber Äattunbrucferei gebrauegt. 

©ine Urinfüpe »irb erbalten, wenn fein geriebener 
Snbig mit gefaultem Urin bigerirt »irb, roelcger bureb feinen 
Slmmoniafgegalt baß burd) bie faulenben ©toffe Stebucirte aufs 
Ibf’r. ©ie in biefer Ätlpe gefärbte SBolIe fann ju bellbfauen 
2iicgeru, ober ja fegwarjen ober äegt bronflefarbigen benugt 
»erben. 

3inn orpbulsÄüpe. SWan »enbet aueg noeg ein ©es 
ratfeg eon fauflifd)em ätali unb falflfaurem ^innorpbul (3imts 
falj) an , »obei fteg eine Sluflbfung Bott Jmmwpbul in Halt 
bilbet, bie ben Snbifl mit großer Seicgtigfeit rebucirt unb aufs 
Ibft. *) Slber eine Hilpe mit Hali ogne Half »irb naeg 

*) 5R«n bat in ber neueren 3eit <mcg angefangen Hüpen, worin ber 
3nbig bureb 3inno»bul rebucirt unb in .Statt aufgelbf’t iß, für 
23aumwol(jeuge im ©roßen anjuwenben. ®o!cbe Äüyen färben 
febnell unb gattj gleichförmig unb eignen fieb befonberß 
für gelle SJuancen, müffen aber, wenn fo »iel SHIfali barin frei 
geworben iß, baß mit {Referoage bebruefte ©tücfe barin niebt mehr 
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95 e r j e 1 i u ß gewbbnlich häßlich , weil baß ätali auch 3nbig= 
braun auflbf't, woburd) bie Sluflbfung eine bunFelbraunegarbe 
befommt; unb wirb bann baß 3nbißblau wieber ^ergeftrat, 
fo fehl ügt eß einen 2heil 3«bigbraun mit nieber , woburch bie 
garbe an @lanj unb ©chbnheit »ediert, obgleich eß baju bei* 
tragt, jte bunfler ju machen, ©erben bagegen ätali unb ÄalF 
mit einanber angewenbet , fo behält ber ÄalF baß meifie 3«* 
bigbraun unaufgelbft jurücF. 

3lrtifel 5. 93on bent ©laufärben mit nicht haftbarem ober 
falfchem SBlan. 

5. 93om SB I au färb en mit ©ächfifchblau. 

©an Fann auch mit in concentrirter ©chwefelfäure ge» 
Ibftcm 3 n big blau färben. Daß ©erfahren 3«big in ©itriol* 
bhl aufjulbfeu würbe 1740 öon ©arth in ©roßenhatm in 
©achfen, erfunben, weghalb man auch baß auf biefe ©eife 
bargeflellte ©lau ©ächfifihblau nennt, ©elcher chemifche 
tproceß babei flatt finbet, ift oorn ©. 225 gelehrt worben, 
^ur Siufl&fung beß 5«bigß bebient man (ich »orjugßweife beß 
rauchenbeti ©itriolbhlß, weil baffelbe ben 3”big Fräftiger auf* 
Ibft , ächt bereifet Feine ©alpeterfäure enthält, wie fehr häu* 
fig bie gewbhnliche ©chwefelfäure , burch welche ©eimifchung 
bann ein 2heil 3 n b*8 jerßbrt, unb eine grüne ©uance erjeugt 
wirb, ©enbet man rauchenbe ©chwefelfäure an , fo nimmt 
man wenigflenß 4 biß 5 2heile gegen 1 2h. 3*i&ig, gebraucht 
man aber gewbhnliche concentrirte ©äure, fo jtub 7 biß 8 
2h«il« erforbedich. ©an fef$t ber ©äure, bie man in einen 
2opf auß ©teinjeug giefjt, welcher im ©ommer in ein gaß 
mit ©affer gefegt wirb, um eine übermäßige Erwärmung ju 
befeitigen, in getheilten Portionen ben fein gemahlenen 3*Jbtg 
ju unb rührt tüchtig um, bamit bie Hluflbfung befbrbert werbe. 



gefärbt «erben rinnen, mit uniblau ju färhenber SSBaare erfchöpft 
«erben, ©an nimmt jum 2Infe$en ber äiüpe auf l $fb. 3nbig 
3 f fb. frifch gefällteß ^innorpbul in 5£eigform (flehe <S. 45) unb 
io <Pfb. raufHfdje Äaltlauge »on io° ©aunu*. ©er 3nbig roirb 
bamit biß jur gänjlichen Oiebuction bei mäßiger 2ßärme unter be= 
ßänbigem Umrtihren bigerirt. ©. 
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-Surd) bie (?rbi(Ming bet Waffe wirb ein Shell ^nbigblau jer* 
flbrt, fchweflige ©dure entwicfelt unb Snbiggrün gebilbef. 
©cbalb aller 3nbig jugefefjt worben ifl, lagt man baß ©efdß 
bebecft 48 ©tunben lang ruhig (leben , nnb oerbünnt bie gliifs 
ftgleit fobann mit bem hoppelten ©ewidjt glußwaffer. 

Sie unoerbünnte Waffe ifl fafl fchwarablau »on garbe, 
unburcbfühtig , bicf unb jiebt an berSuft ©affer an; man 
nennt fte Snbigcomp ofition ober 3nbigtinctur; fte 
wirb einige ’^eit oor bem ©ebrauch gefertigt unb im Slorratb 
gebalten. 3n biefer Sluflbfung befinbet ftd) , außer bem eigen« 
mobificirten 3nbigblau, auch Snbigrotb, 3 n bigbraun unb 
9>ßanjenleim gelbf’t, burch welche bie ftbbn blaue garbe beß 
erflern unrein mirb unb in« ©rüne ober 23raune flieht. Um 
biefe baber ju entfernen , uhb ein reinere« Stau ju erhalten, 
bebient man ftd? beß 2lbjiebenß mittelfl ©olle. Wan 
febüttet bie flare Sfnbigfolution in einen dteffel mit glußwaffer 
gefüllt, tljut rein gewafebene glocfmoHe hinein, bringt bie 
glüfftgleit $um ©iebeu , unb lagt fte 24 ©tunben laug ruben. 
Sie ©olle fdrbt fleh fafl fchwarjblau, nimmt bie 3«bigblaus 
Sebmefelfäure unb3nbigblau:Unterfcbmefelfdure auf, wdhrenb 
bie glüfftgleit grünlicbblau, ober roenn man bie ©olle lauge barin 
liegen lügt, fcbmmgiggelb außfiebr. Wan lügt bann bie ©olle 
abtropfen unb wdfeht fte in glußwaffer auß, biß baffclbe färb: 
loß unb nicht mehr faucr abßiegr. Ülach »ollfommenem 2lußs 
wafchen bringt mau bie ©olle in einen Jleffel mit ©affer, 
welchem ein wenig ^otafche ober ©oba jugefeßt wirb (etwa 
Vs ^roc. »om ©ewicht beß 3nbigs), unb läßt % ©tunbe lang 
lochen. Sie blauen ©duren neriaffen bie ©olle unb färben 
baß ©affer; bie ©olle bleibt fchmu§ig rotbbraun jurücf , mit 
Sfnbfgrotb gefdrbt, weldbeß baß Sllfali febr wenig Ibft. Sie 
blaue glüffigleit benuijtman nun 3 um Slaufdrs 
ben; *) bie baburch erhaltenen garbetbue ftnb reiner unb 
haben fchbnere Süfler. Siefeß Slau nennt man abgejoges 
neß 93lau; bie ©eibenfdrber nennen eß SSlaue. 

*) ©ie ifl ein febr gnteß Wittel, um ju erfahren, oh eine ©oQe 
gleichartig iß ober nicht; benn wenn fte auch noch fo roentg ge= 
mengt iß, fo ferbt fie ßch barin in ber Äälte ungleich. 
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SfufSaumrooHenjfugen fcenufjt man tiefe 3»bigaufföft:ng 
nur um ©rätt barjuftellen; in tiefem gall muß jebbd) ber 
3eug mit efjtgfaurer Zbonerbe gebeizt worben fetjtt , woburch 
aber auch nicht »iel mehr Snbig barauf befejligt wirb. 

gärbenberftuche. SJian bereiter fte gewöhnlich turch 
ein Sfnfteben twr, ju welchem 4 ober 5 üb«!« 2 llaun auf ff inen 
Zbfü SBeinftein fommen. hierauf bringt man fte in ein ®ab, 
roelheg man bloß auf 60 ° 9 i. erbigt, unb in welchem man 
eine hinlängliche Stetige Sfnbigauflbfung oertbeilt bat, um 
bemfelben bie Sdjattiriing ju geben, welche man wänfdjt. 

Sie bellen Scbattirungen muffen in einem neuen ®abe 
gemacht werben. Um bunfle gatben ju befommen wirb man 
gut tbun, bie 2luflofung in oerfd)iebcncn Zeiträumen in tag 
23 ab ju geben, unb baö Uuch jebeSmal beraugjunebmcn, um 
eine a'imäblicbe unb gleichförmige gärbung 511 bebingen. (3u 
lange fertgefeßteö Sieben i|t'bcr Schönheit ber garbe nad>= 
tbeilig.) 3(1 bieß gefd>eben fo wäfht man eg in ffießenbem 
SBaßer aue. ®ei ber Slnwenbung biefeö 5 }erfabreug feiltet 
ftch auf ber SlBollfafer inbigblamfcferoefelfaure 2bonerbr. 

Ößentt man bem Sabe ^innauflöfung gufeljt , fo braucht 
man tag SInfteten mit 2llaun unb 2f?ein(iein nicht. 

gärbett berSe ibe. ®ian weiht bie Seite in beißeg 
SßaflTer ein, unb nimmt fte bann auf bie gewöhnliche SDeife 
in bem 23 nbt bei einem folchett Sßärmegrabe bnreh, baß man 
bie Jpanb bariti erleiben fann. hierauf Hopft man fte ein 
ober jwei 5 D?al, unb wäfht fte gut aug. 

Sag Sächfifdjblau, fowobl auf ÜBolle alg auf Seite, tft 
oiel weniger haltbar, alg bag burd) bie Aupen gefärbte SSlaii ; 
beffen utigead;tet i(l eg fel?r in Siufnahme gefommen, weil eö 
ftch fehr leiht barftrllen läßt unb ber Seite unb fclbß ber 
SBolle eine lebhafte garbe ertheilr. 

5. 2 . 23on bem 93taufdrbcn mit 23trlinerblau. 

!9?an fann bie Saumwolle auf jweierlei 2lrt mit ©erliner* 
blau färben. 

Sie erfte SWethobe beliebt barin, baß man fein gepulster* 
teg ®erliuerblau oou ber heften Qualität, mit 3 big 4 ©es 
53 i tätig gSrbe&ncf). II. Stuft. 17 
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tt>id;t$tbeilen ©aljfdure ilbergicßt, uttb 24 ©ftwben lang in 
berjfdlte bigeriren laßt, i»d breit b welcher man ße jeboch 
5 s ober ömal umrilbrt. Daö auf biefe 2ßeife bebanbelte 
SBerlinerblau gibt eine@ompoßrion »on herrlichem «8lau. 9Äan 
roenbet fie auf folgenbe 2Beife an: 

Die gebleichte SSaummolle wirb juerjl in eine laue 23ei£e 
»on efjTgfaurer Ctbonerfce, »ot. 5 biö b° S3. gebracht; man lafTe 
ße nun trocfneu, unb nachbem man fie »on ber 33ei§e gut 
«bgewafchtn bar, gieße man eine hinlängliche SKenge »on obis 
ger ©ompoßtion in 20 biö 25 ©ewicbtßtbeile beißeö SBaffer, 
menge nun bae ©anje burcß Umrdbren mit ber Jj>anb gut uns 
ter eiitanber, unb wenn bie gldfßgfeir, gegen ba6 Sicht gebals 
ten, bie geb&rige ©djatfirung ju buben fcheint, tauche man 
bie Baumwolle hinein, melche man barin gut burcharbfitet, um 
bie garbe gleid)fbrmig ju madjen. 9J?an bringe fie bann in 
baö 9?ab, unb laflfe fie fo lang in bemfelben, bi<S fie feine garbe 
mehr annimmt; bann jiebt man fie beraub, ringe fie 
au$, Iiifte jte eine SUierrelßunbe lang, roafcbe ße ab unb 
bringe fie jutn £rocfnen. Jpierauf nimmt man ße burd) 2Saf* 
fer, weldiee mit y M ©cbwefelfdure gefchdrft iß, ringt ße neuers 
bingb auS, wafdit ße forgfdltig ab unb trocfnet ße, 

Diefeb 93erfabren liefert auf SBaummoUe febr feine unb 
febr jarte ©diatrirungen »on 9?lau, welche man fanm auf 
irgenb eine anbere üßeife beröorjubringeu im ©tanbe wäre. 
Dae jmeice Verfahren wirb auf folgenbe 9lrt auegefubrt: 
<?rßene. 50?an gibt ber SaumrooUe einen mebr ober 
minber ßarfen ©runb »on SRoßgelb, inbem man ße abwedjs 
felnb, unb 2 s ober 3mnl, in einer Slufl&fung »on fcbmefel* 
faurem ffifen »on 3 ober 4 ©rob unb in einer spotafchelauge 
»on 2 ©rab burd)itimmt; man jiciß fie nun betaue, brücfc ße 
auö, trocfU' , t unb i»did)t fie. 

^weifeuö. SKan lof’t */ 10 (in SSejug auf bab ©ewicbt ber 
©aumroolle eifenblnufaureb Jtali (Slutlangenfalj) in beißem 
2Ba|fer auf, feljt bcm 23abe y, f)0 ©d)mefelfdure ju, mifcht biefe 
gut bamit unb bringt bie 93aumivollc , ber man ben roßfarbe* 
nen@ruub gegeben bat, in babS3ab; man fegt noch blaufaureb 
diali unb ©chroefelfdure 31t, wenn bab 23lau ftch 311 langfara 
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fürbt, «nb läßt bie Saumroolle fo fang eingeraucht, bis i^re 
garte nicht mehr h&her wirb. 

(fnblich lüftet man fte, wüfcht fie aus? unb bringt fte 
jum Trocfnen. 

©er chemifche «Proceß bei legerem ©erfahren würbe be* 
rettS früher (6. 119) erflürt. 

Die auf biefe SGBeife blau gefärbte Saumwolle erhalt fo 
fchtme unb fo außgejeidjncte ©diattirnngeu, baß baS fdjonflc 
Hüpenblau nicht bamit »erglidjen werben fantt. 3“ m Unglilcf 
entfpricht bie Jjtaltbarfeit ber garbe ihrem @lat;>e nicht, benu 
bie Sllfalien nehmen natürlich biefe garbe mit Jgtinterlaffung 
non gifenorpb (iRoflgelb) weg. 

Um bie ©eibe mit blaufaurcm Halt ju färben muß man 
biefelbe , nach 4?tu. 31 a p m o n b , nachbem man fte eutfchalt 
hat, bei ber gewöhnlichen Temperatur eine ©iertrhluube lang 
in äßaffer eiutaitchen, welche^ ungefähr ben 20ßen Theil, 
feinem ©emid)te nach , faljfaureS (Jtfenorpb c ) enthalt, fte 
bann auSroafchetr, unb ungefähr eine ©iertelßunbe lang in 
einem beinahe fiebenbem ©eifenbabe halten; hierauf muß 
man fte tieuerbingS auSwafchen, unb fte falt in eine fehr 
fchwache 21 uflbfung »ott eifeublaufaurem Hali, weld;e burcb 
etwas ©chwefelfaure ober@aljfaure ein wenig gefüttert würbe, 
bringen, ©obalb bie ©eibe in biefelbe eingetaucht wirb, wirb 
fte blau, unb barf nach einer ©ierfelßunbe nur mehr auSs 
gewafchen unb getroefnet werben. 

§. 3. 23on bem gärbett ber SSolle mit SSerlinerblau. 

Spr. Ülapmonb hat bieju ein fehr gutes Verfahren ans 
gegeben, **) welches in golgenbem befleht: 

©ie Üßolle wirb mit w e t n fle in s fd> me felf au rem 
©ifenerpb gebeizt, weldjeS man fich auf folgenbe 21 rt bes 
reitet: 



*) 3)ie Bereitung brffelben i(t ®. .03 angegeben, ©ehr gut eig= 
net ft'ch aber jtt bkfem pwcct auch baS toemfein- fclgoefelfaure 
Clfen orpb, welches jttnt Slaufarben ber '12 olle bient. 

**) ^olptechnifcheS Surnal, Sb. XXXI. ©. 

17 * 
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Sftati muß fine .Rufe babeit , weld>e 600 f>iß 700 ÜRaaß 
SBaffer (a 2 spfß-) faßt. Diefe Jtufe muß in Oer 9tdbe eines 
Qatnpffeffelß »ntfr einem ©efcoppen, worin Die fiuft frei cir* 
culirt, aufgeßellt werben, unb jwar fo bod) über berffrbe, baß 
man bie giüfßgfeit mitreift eineß ^Mjertien JTpabneß, ben man 
einige 3oll über bem 23eben ber Äufe anbringt, abjieijen fann. 
3fn Oiefelbe giegr man: 

520 $)fb. QueUwaffer; 

130 — (fduflidie) <gd?n?efelfcliire öon 66°; 

130 — (fdufücbe) ©alpeterfüure »on 3t>°. 

SRan bringt fobann in ber Äufe einen 2ßeibenforb an, fo 
bag er nur brei ober oier 3<>ll in bi« Slüfßgfeit taucfjt, unb 
wirft tn biefen allindblid}: 

720 ^)fb. Sifenoitrioi (grünen Sßitriol) oon guter 
Qualität. 

SSefanntlid) wirb in biefem galle bie ©alpeterfüure jers 
fefjt, woburd) ein lebbafteß SMufbraufen entfielt, unb ßcfc rbtljs 
liebe Sümpfe entwicfeln ; baß Cfifenorpbul, bie Saftß beß 
grünen 93irriolß, wirb in Gfifenorpb umgednbert unb leljterfß 
nimmt außer ber ®d)wefel(üure, momit eß in bem grünen 
«Birriol oerbnnben war, noct) eine neue Stetige baoon auf, bie 
bem ©auerßoff , welchen bie ©alpeterfüure an baffelbe abges 
geben batte, proportinal ift; baß SRefultat biefer SReaction ift 
affo ein fd)wefelfaureß (Jifen, worin bie 9?aftß auf ber bbd>= 
jten Orpbationßßufe iß. 9Rnn muß aber nicht glauben , baß 
nur biefeß ©alj in ber glüfftgfeit »orbanben iß, wenn man 
ftd) begnügt in ber ülälte ju arbeiten; eß bleibt barin auch 
noch grüner SSitriol ( fcfewefelfaureß (Jifenorpbul ) aufgelbf't 
unb nnjerfe^te ©alpeterfüure. heitere iß in einem ju »ers 
bünnten 3“ßanbe, alß baß fie etiergifd) auf baß eifenorpbul 
Wirten unb eß in firifenorpb umänbrrn f bunte; jeljt wirb baljer 
bie SSeibülfe ber 2Bürme nbtbig, *) unb man bringt in biefem 



*)2Bürbe man baß ©emenge fdjon erlji^en , ebe man bie 520 «pfunb 
©tfenoitriol in fletncn Portionen ganj btneingeioorfen I>at , fo 
mürbe baß Slufbraufen fo ffarf werben, bafj man baffelbe unrnbip 
lieb mebr beberrfeben tonnte. 
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Slugenblidfe ben Decfel beS DampffeßelS — woeon wir oben 
bemerft haben , baß er in ber Sftäbe ber Aufe, worin bie tju* 
bereitung gemad)t wirb, aufgeßeflt fepn muß, — mit ber 
2luflbfung in 93erbinbung. Diefe 93erbinbung (Teilt man 
burcß eine b&fjerne mit ©ifenbraht umwunbene SRbljre her, 
beren eines ©nbe auf bem Decfcl beS AeßelS angebracht wirb, 
währenb baS anbere bis auf ungefähr Jmeibrittel in bie Aufe 
taucht. 

Sit bem SKaße, als bie gfßfßgfeit ßd> erbiet, fängt 
baS öiufbraufen unb bie ©ntroicffnng vorher Dämpfe wieber 
an; man fefct baS geuern fo lange fort, bis bie Sinflbfung 
ins Aodjen Tommf; es i(T fogar jmrcfmäßig, ße einige Sfugen» 
blicfe Jochen jtt laßen , um ßdjer ju fepn, baß bie SSaßS beS 
©ifenoitriolS »oUfommen auf bie b&<hf!e DrpbationSßufe ges 
bracht mürbe, roelcßeS eine wefentlid)e 23ebingung iß, wenn 
man gut genährte blaue garben erhalten wifl ; benn wenn eS 
juweilett gefdßeht, baß baS 9ia»)monb*93lau auf ©eibe nicht 
fo fatt iß, a!S eS fepn foflte, fo muß man biefeS grbßtenrbeilS 
bem Umßanbe jufdjreiben, baß man ßd) einer (fifenauflbfung 
bebiente, welche mehr ober weniger nid)t ooBfommen orpbirteS 
©ifen enthielt. 

9ta<h einige ^eft anhaftenbeni2IufwaBen unterbricht man 
bie SSerbinbung ber Äufe mit bem Dampffeßel unb roivft in 
ben 9BeibenJorb ein ©emenge, welches matt einige ©ttinben 
»orber jufammengefeht hat, auS 
200 9>fb. Gueßwaßef 
130 — ©cbwefelfäure bon 66° 

300 — rothem ©einßein. 

2Benn 2lBeS aufgelbft worben iß, gießt man in bie 
glßfßgfeit Gueßmaßer, bis ße auf ungefähr 3b° an 23eaume’S 
2lräometer oerbännt worben iß, worauf man ße ab(e(sen unb 
brei ober üierSage lang ßd) flärett läßt; man jiebt ße hier* 
auf ab, unb bewahrt ße in Sonnen auf, welche gut (bem 
Suftjutritt) oerfdßoßen ßnb, fo baß man ße unjerfefjt in bem 
Sßaße als man ße braucht anwenben fann. *) 

*) hiaomonb ratfjct ben Jpntmacfeern, €cf»marjfärfccrn, es fr» nun 
für SSode, Seinen, ©eibe ober 2?aumn.'olle u. f. ro., bet ihrer 
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gärfce * Operationen. ©sicher ßperationen jtnb 
jmei; man bejeidmet fte mit ber Senennung SR o ft 6 a b unb 
Slaubab; unb mir fe§en »orauß, man hohe einStucf Xud), 
»on einem gegebenen ©emicfct, nämlich 20*pfb. in einer eben? 
falls gegebenen Dtdanee, j. S. perjtfchblau ju färben. Stach s 
bem man bicfeS ©tücf mie ju bem gärhen in ber 2BaibMpe 
»orbereifet, nämlich burch SBalfen »on allen fetten ober alfas 
Iifd;en ©ubftanjen gut gereinigt bat, »erfährt man folgenbers 
maße«, um eß ju färben. 

Stofibab. (2Beinjteinsfchmefelfaureß ©ifens 
o r i) b.) S5?an gießt in ein hbljerneß ©rfäß »oit jmedfmäßiger 
©rbße, roelcheß mit einem J£>afpel »erfeljen ift, roeinfteim 
fdjmefelfaureß (ürifen »on 36° Saume , biß eß ungefähr */„ ber 
©apacirät beß ©efäßeß einnimmt unb fällt eß birrauf mit 
Guellmaffer »oll, inbem man bie gläffigfeit mit einem ©todf 
(larf bemegt, um baß ffiafifer mit ber ©aljauflbfung gut ju 
»ermifchen. ffienn bie ©tifchung fertig ift, muß bie gldfftgs 
feit einen halben ©rab am Aräometer jeigen. 

SJtan erbtet biefeß Sab mittelfl £>ampf (jum J^ineinlei* 
ten beffelben fann man ftd> einer Sleirbbre bebienen) , biß eß 
eine Temperatur »on 24 biß 32° 3t. erhalten hat. hierauf 
legt man baß ©tücf Tuch auf ben J^afpel unb ein Arbeiter 
forgt, mährenb biefer bemegt reirb, bafär, baß eß gut in ber 
Stiebrung feiner Sreite außgebehnt bleibt, um eine gletchfbr* 
migere garbe ju erhalten. £)aß ©fenerpb mirft ft<h auf bie 
üßolle, unb ba ber 25ampf immerroährenb in baß Sab tritt, 

Särbe-Üperattonen biefe Qluflöfung beß i»etnftan=fcbi»efelfanren 
Cifenß anßatt ber Suflofung bes aninen ffiifriolß ju gebrauchen, 
bie fie gewöhnlich anwenben. Sie werben banrt lebhaftere unb 
fattcre gnrbcn erhalten. 

®tefe Sluflöfuna bient auch beffer als bie gewöhnliche anflofung 
»on ornbirtetn fchwefetfaurem Gtfen, um bie Saumwolle Diaomont» 
SMan ju fätben. ®a ber garber fein fRoßbab erbten fann, ohne 
@efahr jn laufen, bat; eo fich trübt (wenn er bae befolgt maß unten 
im ‘ürttfel Oi o fl b a b gefagt wirb), fo fann er bie SaumtooHe fcbnell 
unb auch fo »oUßänbtg alß er rotH, mit Gifenorpb beloben, wift- 
renb er fie ohnebieß mehrere Sage in einem falten Sabc betjonbeln 
muß. 
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fo fommt biefeß Mb inß Soeben. 9lad) einigem fUufroatlcn 
muß baß £ud> einen binreicbenb bunflen SRoßgrunb angenom» 
men haben , um ttitt ©Iaufäure bie grünblaue ©üance bernor» 
jubringen. Utbrigenß bringt eß feinen DJadKbeil, wenn baß 
5£ucb eine ermaß längere ober fürjere 3 f <t in biefem Sabe 
bleibt ; wenn man eß nur in bem 2Jugenbficf bftaußnimmt, 
»o ber ©runb bie gebbrige 3ntenßrüt angenommen bnr, weil 
in ber 2bat bie blaue 9füance, weldje man bei ben barauf fol» 
genben Operationen erhält, einjig unb allein bon bergr'oßeren 
ober geringeren fjnrenftfät beß Sioßgrunbeß abbütigt. 

SDian erftebt bicrauß letdbr , baß eß unumgänglich nbtbig 
iß, baß ber mit berSeitung ber Operation beauftragte Mrbeis 
ter ein OTitßer bon bem ©runbe bor ßd) bat, welchen baß 
©lau, baß man erbalten rcill , erfcrbert. 3)?an muß ßcb 
biejü oorber eine 3)?u|Terf arte ber fertigen, worin bie berfdrie« 
beneu blauen Dlüaticen, bon bem bellßen ©lau biß jum 
©chwarjblau unb bie SDJußer ber SRoßgrünbe, weldje ße ber* 
borgebracbt haben, einanber gegenübergeßellt ftnb. (gobatb 
alfo baß 2ucb, roelcbeß man ju färben bat, auf bie Ofüance 
beb bem ©erßfcbblau entfprecbenben ÜRußerß gefommen fepn 
roirb , muß eß ber Arbeiter mietet auf ben Jjjafpel nehmen, 
unb ohne eß ju lange abtropfen ju laßen , in ßießenbeß üßaf* 
fer bringen unb eß barin febr forgfältig auercafdjen. iDian 
roirb !eid)t einfeben, wie notbmenbig eß 1(1, baß biefeß 2Iuß; 
wafd)en mit ber grbßten ©orgfalt borgenommen wirb, wenn 
man bebenft, baß baß weinßeinsfcbwefelfaure Sifen, roefdjeß 
jwifchen ben sporeti beß Sucbeß liegen bliebe, alß reinen ©er» 
Iuß einen Jbeil beß blaufauren ülaliß jerfe^en lvürbe, welcbeß 
baju beßimmt iß, bei ber barauf folgenben Operation baß 
mit ber äöolle berbunbene ©ifenon>b in ©erlinerblau umjus 
änbern, unb eben baburd) einen mehr ober weniger reid)lid)en 
blauen Sßieberfchfag l>crborbrncf>tc , roetd)er baß ©ab trüben 
würbe. 

©aß SRoßbab, beflen wir unß fo eben bebtent haben, iß 
bet weitem noch nicht erfcbbpft. SD?an fautt burd) baßelbe 
nach einanber eine große ainjabt bon£üd)ern binburd) nehmen, 
wenn man nur jebeßmal eine (Quantität Sifenauflbfung bon 



Digitized by Googl 




264 



36° 23mittte bmeingießt, bie ungefähr berjenigett entflicht, 
bie, mie matt annehmen fann, burd) bie fcßon gefärbten Sücßer 
bem 23abe entjcgen mnrbe, fo baß baß 23ab immer feine atu 
fänglicße Did)tigfeit bon % ®rab beibeßält. SDfan fann ebne 
©efabr biefe Dicßtigfeit auf % ober fegar 1 ©rab bringen; 
hingegen muß man eg fnrgfältig »ermeiben, ße unter 5 /, ©rab 
berabfommen ju laßen, metl bie fo meit oerbüunte üluflöfung 
ßcß beim .Rochen trüben fonnte, unb bie garbe, melcße mau 
tu biefem gaUe erhielte , feine Dauerbafttgf'eit hätte. 

5ßenn bie ßtücfe Such, meld)e man nad) einattber burch 
bajfclbe Sfoßbab nehmen mill, baju befiimmt ßnb, barin »er« 
fdjiebene 9iüancen anjunebmett, fo muß man mit ben am mes 
nigßen bunflen 9füancen ben Anfang machen, unb babei bag 
geuer forgfältig birigiren, bamit bie Semperatur ßcß nicht ju 
fchnell erbbbt, unb bie garbe ^eit hat, ftch mit ber gafer ju 
bereinigen. @8 gibt fogar febr jarte Dfüancen, mie j. 25. bag 
himmelblau, melcße eine fo geringe SRenge Gfifenorpb erfors 
bern, baß man genbtbigt iß, ihnen ben JRoßgrunb ganj in 
ber .Ralfe ju geben, £>ßne biefe 23orßd)t mürbe fuß bag (Jifens 
on;b ju fcßnell auf bag Sud) roerfen unb immer ju hohe Sßüam 
cen heroorbringen. 

Sie fel>r bunflen Olüancen hingegen, mie ©cßmarjblau, 
erforbevn einen fo bunflen SRoßgrunb, baß man ihn nur bureß 
.Rochen erhalten fann: beffett ungead)tet iß eg immer gut, baß 
Sud) lange 3eit borßer in baö 25ab beg roeinßeimfcßmefelfaus 
renSifeng ju legen, eße leßtereg jum Sieben fommr. äuf biefe 
2lrt iß bie garbe meßr gleichförmig. 

2Bir haben borßer gefagt, baß man nach einanber eine 
große Slnjahl ©tücfe bureß baßelbe 23ab nehmen fann, roenn 
man eg bei jeber Gperatiou 3 ttnt Sßeil erneuert. <£g fönnte 
hiernach fd)einen, baß ein folcßeg 23ab faß ing Unenblicße 
braudjbar märe; aber abgefeßett bon ben fetten ©ubßanätn, 
meldjc bie Suche unb befonberg bie unbollfommen entfettete 
3Bolle bavin abfeßen, roobmeß eg ettblicß berfdjlämmt unb am 
Slnjießen berßinbert mürbe, gibt eg noch eine anbere Urfacße, 
meßmegen man eg bon ^cit ju 3 e ' r «neuern muß. Die Suche 
abforbireu, mettn ße in einer Sluflöfung beg meinßein#fcßme* 
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felfauren (Jifenß »erweilen, nicht gleichmäßig alle 33eflanbs 
tbeile biefeß ©aljeß ; baß SSetalloxpb allein bereinigt jtd) in 
Ueberfcbuß mit bem Stoff, währenb bie ©chwefelfäure unb 
2Beinjleinfäure fafl ganj in ber glüffigfeit bleiben. Jpierauß 
folgt notbmenbiger SBeife, baß baß Sloflbab, welcheß einem 
©tücfe Such ben @runb gegeben bat, berhaltnißmäßig mehr 
fauer ifl, alß anfangß, unb baß je beträchtlicher bie Slnjabl 
ber ©triefe ifl, weiche man bureb bafjelbe nimmt, beflo mehr 
biefer ©aureirberfchuß junimmt, weil man, wie wir borge* 
fdjwieben haben, bei jeher neuen ^aflage bon Sud), weinfleins 
fchwefelfaureß ßifen bon 56“ Saume jufeljen muß. ©o wirb 
enblid) ein ^eifpnnft eintreten , wo baß Sab einen fo großen 
©äuredberfchuß enthält, baß ber 2Biberflanb ber lederen ge* 
wiffermaßen bie Serwanbtfchaft beß ©ifenorpbß jur SLßoCIc 
überwinben unb man unmbglicb biegarbeerhbben fbnnen wirb. 
Dann, unb fogar noch bor biefem ^eitpunft, muß man baß 
SRoftbab ganj erneuern; biefeß Sab ifl dbrigenß bon fo gerins 
gern Slßerth, baß man eß ohne SJnflanb bfterß wechfeln barf. 

Slaubab. Daß Slaubab, nämlid? baßjenige, weis 
d;eß jum £wecf hnt/ baß auf ber 2Bolle befefligte Cfifenovpb 
mit Slaufäure ju fättigen, befleht auß jwei Dperationen, 
welche, obgleich fte in bemfelben ©efäße unb gleichfam in bers 
felben glüffigfeit borgenommen wfrben, beffen ungeadjtet bes 
fonberß abgehanbelt fepn wollen , bamit man bie ©rfcheinuns 
gen, welche fte barbieten, genau auffaffen fann. 2Bir wers 
ben alfo 1) bon bem Sab mit blaufaurem Mali unb 2) bon 
bem Sab mit Slaufäure fprechen. . 

Slartfaureß ätalisSab. 9Äan muß eine Äufe 
haben, weld;e eigeitß ju biefem Slaubab beflimmt ifl ; biefe 
üufe mußbon Jpolj unb mit einem Jpafpel berfiehen fepn. 9)?an 
füllt fte mit öuellwaffer, welcheß man burd; einen Dampfs 
flrom biß auf ungefähr 24° SU. erbiet. SOlan nimmt bann baß 
geuer weg unb bringt auf je 1 ^)fb. perftfchblau ju färbenbeß 
Such 3 £oth färtflicheß blaufaureß Hali, wcldjeß man borher in 
einem Sopf in fochenbem 2Baffer anfgelbft hat, in baß Sab. 

Dlachbem baß Sab gebbrig umgerührt worben ifl, bringt 
matt baß Such auf ben Jjpafpel; man bafpelt eß 12 biß 15 
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SDIinuten lang unb nimmt e« bann weg. Da« Stud? f>at ffin 
Sluöfeben »erobert; bie ©cbwefelfdure, ncn meid)« mir ges 
fagt haben, baß fte mit bem mit bcr SBolle berbunbenen©fenj 
ort?b ein baftfd?e« ©alj bilbet, bat ftcf> mit ber alfaltfchen 
S3ofYß be« blaufauren dfali’« bereinigt, wdbrenb bie frei ges 
worbeue ©laufdure ftd? be« bon ber ©c&mefelfäure getrennten 
©fenorpbö bemdcbtigt bat. Da« SRefultat biefer hoppelten 
■Jerfegung ifl einerfeit« fd?tbefelfaureö dtali, n>tld?e« ftd? in bem 
Sab auflbft; anbererfeii« blaufaure« ©feit, roelcbe« ftd? auf 
ber 9Bolle befefligt: ba ba« fo gebilbete biaufanre ©fett 
ober ©erlittet blau nur in fel?v geringer Stetige borbanben ifl, 
fo maefirt e« bloß bie d?amoi«gelbe garbe be« mit ©laufdure 
nod? nicht gefertigten ©fenorpbe«, unb gibt ibm ein grtlns 
lid?e« Sittfeben, beffen Sntenfttdt bott ber Dberfldche gegen bett 
SDiittelpunft be« ©toffeö junimmt. 

Da« Siefultat biefe« erflen £beife« be« ©laubabe« ifl 
alfo, baß man auf bem Sud) nur retne« ©ftncrpb bat, unb 
außevbent eine geringe SJiettge ©erlinerblau. 2ßir wollen nun 
jum jtoeiten £beile tibergeben, reorin ba« ©fenorpb bollfom* 
men mit ©laufdure pefdttigt »erben muß. 

©laufet u res©ab. 9lad)bem ba« ©ttlcf £ud? mieber 
auf ben Jgtnfpel genommen reorben ifl, toiegt man bie Quans 
titdt ©cbwefelfdttre bon 66° ab, »eld?e berjenigen be« ange* 
roanbfen blaufauren Jfali« gleich ifl. 9J?an berbtlnnt fte mit 
brei ober hier ÜJial ihrem 9laume SBafler, unb gießt ungefdbr 
*/-, bon biefem ©emenge in ba« blaufaure dlalis©ab; man 
rtlbrt forgfdltig um. Die ©cbmefelfdure, auf allen fünften 
ber fltlfftgen SDlaffe berbreitet, bewirft bie 3 fr f t § un <? eint« 
Dbeile« be« blaufauren ©alje«, welche« barin atifgelbf't ifl; 
bie ©laufdure »Tb frei: al«bann fdngt man an ba« ©ttlcf 
Stud? ju bewegen; ba« freie ©fenorpb, womit e« berbunben 
ifl, abforbirt bie ©laufdure, welche burch bie ©thwefelfdure 
in greibeit gefetjt tvurbe. 

SOlan treibt fo ba« £ucb eine fßiertelflnnbe lang unb 
bafpelt e« bann auf, um in ba« ©ab ein anbere« Drittel ber 
erfovber!id?en ©d?wefe[fdure ju gießen; man nlbrt bie gltlfftg» 
feit wie borber urtt unb bafpelt ba« Huch nochmal« 15 SKtnu* 
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ten lang. (Jnblich bafpelt man eS jum brt'rten SDfal auf, um 
in baS Sab bie noch übrige ©djwefelfäure gu bringen. 9lad)s 
bem man bie glilfftgfeit umgerßhrf h fl t , bringt man baS Sud) 
»ieber hinein ; unb wenn es einige Slugenblidfe lang gehafpclt 
Würben ift, taucht man eS ganj in baS Sab, worin man eS 
eine gange halbe ©tunbe lang [affen fatin, ohne eS gu bewes 
gen. 9lach ©erlauf biefer Seit bringt man eS wieber auf bett 
Jjafpel unb er (1 bann muff man baS Sab wieber erbten, ins 
bem man baftfr forgt, baß bie Semperatur nur allmählich 
erhöht wirb. 2Benn eö einigemal aufgemallt bar, bafpelt man 
baS Such wieber auf unb reinigt eS in fließenbem üßaffer. 

Die ©orficbtSmaßregelu , welche wir fo eben angegeben 
haben, fönnen fleinlich fcheiuen ; alle ftnb jebod) unumgänglich 
nöthig. 8Benn man j. S. bie ©d)wefelfäure gwar theilweife 
jnfei^t, aber baS Sab fogleid) anfangs flarf erbiljt, fo wirb 
bie garbe nicht burchbringen; wenn man hingegen baS 
Sab lauwarm gibt, wie wir eS empfohlen haben, aber bie 
©äure nicht theilweife anwenbet, fo wirb bie garbe nod) wes 
niger burchbringen. Die Slaufäure wirb gleichfam an ber 
£>berfläd)e beS ©toffeS befefiigt gu fepn fdjeinen , bie allein 
eine fdjöne blaue garbe annehmen wirb, wäljrenb ber Jtorper 
beS SucbeS nur eine grünlicbblaue garbe wegen beS unooll* 
fommen mit Slaufäure gefdttigten öifenorpbeS geigen wirb. 

Diefe SDietbobe, baS Slaubab beinahe Falt gu geben unb 
bie ©chwefelfaure theilweife anguwenben, bietet nod) einen 
anberen ©ortbeil bar, weld)er nicht weniger fd)d|bar ifi, als 
eine baS Sud) ganj burd)bringenbe garbe, baß man nämlich 
a He angewanbte Slaufdure benähen fann. SBenn mau in ber 
ffidrme arbeitet, geigt ber fcl)r flarfe ©mich nad) bittern 
©fanbeln, weld;er ftd) in ber Suft »erbreitet, beutlid) genug, 
baß ein beträchtlicher Sheil biefer ©äure verloren geht, beren 
glilchtigfeit in ber Sljat fehr groß i(f. Sßian fann fld) übrfs 
genS burch einen leicht anguflellenben ©erfud) ilbergeugen, baß 
man efel mehr Slanfäure, als wir angegeben haben, braucht, 
wenn man baS Sab t>cn biefer ©äure mit einem SSaifer bereis 
tet, welches 64 bis 72° 9i. geigt, wie eS bie meifien ©eibens 
färbcr thun. ©ie wenben in ber Sbat blaufaureS Jfali in 
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bem Serhdlfniß »on 20 bi« 25 sprocenf »pn bem ©emidjt ber 
©eibe, bie fie SRapmonbbtau fdrben wollen , an; wdhrenb bie 
J^>alfte »on biefer Quantitdt mehr al« ^inreicbfnb wdre, wenn 
fie bei einer angemeffeneren Temperatur arbeiten mürben. (J$ 
iß um fo wichtiger, baß man biefe« Sab auf eine bfonontifehe 
SBeife bereitet unb anwenbet, weil e« allein faß jwei Drittel 
ber Äoßen be« gdrben« mit Serlinerblau in Slnfprucb nimmt. 

üßenn man anßatt eines einzigen ©tücf« Tuch eine ge* 
wiffe Slnjaljl burd) ba« Slaubab nehmen müßte, mürbe ntan 
ganj nach ber »on un« fo eben auSeinanoergefe^ten 9S)?et£>obe 
»erfahren; man naht ndmlicb bie ©tücfe ber JReihe nach an 
einanber unb bringt fte juerfl in ba« blaufaure Jtali unb bann 
in bie Slaufdure. 2Benn biefe ©tücfe »erfchiebene SHüaticen 
erhalten feilen, fo dnbert bieß in bem Verfahren menig ab; 
man braucht nur barauf $u merfen, baß man in biefem §aH 
eine Quantität blaufaure« Äali anroenbet, bie ber 3ntenßtdt 
ber »erfchiebenen Dlüancen, roelche man erhalten miß, ange* 
meffen iß. 

(je iß fehr fchmer, ba« Serbdltniß be« blaufäureu düali*« 
feßjußellen, welche« für biefe ober jene 9iüance nbthig iß, 
weil e« faß unmbglich iß, jebe ber jahlreidjen fJtüancen, bie 
man jmifchen bem Slau unb bem ©chwarjblau er* 

halten fann, genau jtt beßimmen. SBenn man aber annimmt, 
baß alle biefe fßüancen ßd) auf fünf gleich weit »on einanber 
abßehenbe rebuciren, fo wirb matt in ber folgenben Tabelle 
bie üßenge be« blaufauren .Kali’« ßnben, welche« jebe bers 
felben erforbert. 
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«Jmifchen ba« Slaubab, mooon mir fo eben gefprochen 
haben, unb ba« Sloiohbab, moeon mir halb fprechett werben, 
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fommt nod) eine Operation ju flehen, meldje, obgleich fte 
gleichfain nur eine raed)anifd)e ijl, bennod) filr bie ©olibität 
ber blauen garbe unumgänglich nbtbig ijl. ©iefe Operation 
beliebt barin, bae Xud) in einer fairen ©eifenauflbfung ju 
malfen; letztere illuflbfung muß binrcidjenb concentrirt fe»n 
(ungefähr 1 tpfb. Seife auf 10 5)?aaß ÜSajfer); man Fann 
baju bie ©eife gebrauchen , meld)e man mit ben 2Bollabfallen 
fabricirt nnb beren*Pveie außerorbentlicb gering ijl. ©ie bient 
baju, bie Steinigung bee $uchee öon benjenigen ©erlinerblau: 
tbeilett, meid» nur mecßanifch in bemfelben oorbanben jinb, 
ju erleichtern. (Je bleibt um fo mehr ©erlinerblau mecbanifch 
in beitt Suche jurilcf , je uneollfommener ee nad) bem Siofl» 
bab au6geroaf<hen morben i|l. äßenii bae Such in ber ©eifen* 
auflbfung eine ©ierteljluitbe ober sroattjig ©Knuten lang ges 
roalft mürbe, rceldje £eit jum ©pdlen beffelben binjus 
reichen fcheint, läßt man in ben SBalfjlocf fo lange einen 
©trom frifdjeß SIBaffer laufen, bie ee red)t flar abläuft. 
©Jan fchreitet bann jum @d)bnen ber garbe. 

©chbnen. Da biefe Operation tiad) ber Sntenjltät ber 
blauen gavbe eerfcbieben geleitet »erben muß , fo mollen mir 
1) oom ©chbnen bee ©unfelblaue, unter melcber ®e: 
nennung mir alle blauen ©dauern ilber bem dpimmelblau 
begreifen; unb 2) oom ©chbnen bee J^ellblauS banbeln 
merben. 

©chbnen bee ©unfelblaue, ©ae ©ab, morin 
man bie bunfelblauen Bücher fchonen muß, ijl ganj baflelbe, 
melchee man jum ©chbnen bee SRapmonbblaue auf ©eibe atu 
menbet. G*e mirb mit faltem SBaffer bereitet (man fann jlcb 
ber jum ©laubab beflimmten Äufe bieju bebienen), in melchee 
man genau ungefähr %«, fläfjtgee SHehammoniaf mifebt. 
©iefee ©erbältniß fchiett mir bae ft'ir bie meiden blauen 
Nuancen geeignetfle; ba manjeboch oft ein mehr obermeniger 
ftarfee ©d)bnen, nämlich einen mehr ober meniger auffallen: 
ben ©tich ine Siothe, münfehen mag, fo barf bae »oit une 
angegebene ©erbältniß bon illmmoniaf nidpr ale unabänberlicp 
betrachtet »erben. ©Jan mirb ee nach ©elieben oermehren 
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ober oermtnbern fbnnen, nach bem @rabe ber Biolettis 
rung, bk man ju erhalten wünfcht. 5» ollen gällen wtrb 
man flug baubeln, wenn man in baß ©cb&mwggbab, weld^eg 
man bereitet bat, einige älugenblicfe ein SDiußer »on bem 
Blau taucht, reeldjeg man fcb'onrn will, unb e& barin ju 
wieberbolten Skalen augbrucft, bamir bie Bbtbung fcbneller 
big jum Biittelpunft beg gtoffeg burchbringt. Bfan wirb 
aug ber garbe, welche biefeg «Bufier annimmt, leicht erfens 
nen, ob bag ©ch&nunggbab gebbrig jubereitet ift. 

Bach biefem Berfud;e wirb man bag Such in bag Sab 
werfen unb ftlnfunbjmanjig big breißig Minuten lang bafpelu. 
©ie garbc wirb fdweH ibr äuefeben oeränbern. ©iefe Ber* 
änberung braucht jebod) nicht ju fcbleuuig einjutreteu, beim 
biefeg wäre ein Reichen, baß bag Sab mit ju oiel Sltnmoniaf 
oerfefjt worben iß; bag Slan barf ben ©tid) ing Botbf, 
welcher ihm nbtbig ifi, erjt nach jebn big frtnfjebn Biinuten 
annebmen. 

Bad) biefem ©chbnunggbabe fann bag £ucß auf ben 
Bahnten gefpanut unb getroefnet werben. Qö ifl fogar unndg, 
eg augjnwafchen, weil bag nid)t gebunbeue flifdjtige 2llfali, 
weicheg eg aug bem Babe mit fich jieben fann, fd;nell »er« 
bunflet. 

Sigweilen gcfd)iebt eg jeboch, baß wenn bag gchbnuitggs 
bab ilberfchiHfigeg ällfali enthalt, bie blaue garbe barin einen 
ju ßarfett ©tid? ing Biolette annimmt; man hilft biefem Ums 
fianb febr leicht ab, wenn man bag Juch burd; falteg, fe()r 
fdjwad) mit ©aljfdure angefeinerteg ÖBafi'er nimmt. ©ie 
gäuerlid;feit biefeg Sabeg muß fo fd^wach fepn, baß bag 
Sacfmugpapier fie faum anjeigen fann. Sollte fte merflicher 
fepn, fo wilrbe bag Blau barin jn oiel oon feiner B&tbe oers 
Heren, unb mau wäre genbthigt, eg neuerbingg ju fchbtien. 

©ie ©eibenfärber, welche baffelbe Mittel anwenben, 
behaupten , baß ein fo wieberbergeßcllteg Bapmenbblau burd; 
Stift unb gönne weniger »eränbert wirb; fte rtberfebreiten 
auch abfid;tlicb bag gchbnen beg Slang, um ©elfgenbeit jn 
haben, eg in bem fauren Sabe wieber ju oerbeffern. Ban« 
monb hat an ber Sßollc nicht biefelbe 2ßirfnng wahrnehmen 
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fbnnen; ei festen ibm in SSejug auf bie ©olibität ber garbe 
gleichgültig, ob fte burch eine ©üure wieber oerbeffert ober 
unmittelbar nach bem ammoniafalifeben 95 abe getroefnet 
würbe; waß er aber ju beobachten glaubte, iß, baß wenn 
biefeö faure 23ab bie garbe nicht folioer an ber Suft macht, 
in welcher Söejiehung fte nichts ju wünfehen übrig ju laßen 
fcheint, ei wenigßenß ben SSortbeü bat, ihr mehr Reinheit 
unb JReßer ju geben. 

©chbnen ber hellblauen £üdjer. 2Bir wollen 
amtebmen, ein himmelblaue^ ©tücf £ucb fomme auß bem 
23faufäurebabe; nad;bem man ei mit falter ©eife gewalfc 
bar, wie wir ei für baß Dunfelblau angegeben haben, füllt 
man eine b&lierne .ftufr mit Q.uelJwaßer unb gießt auf jehn 
SKaaß Sßaffer ein ©emenge, 

3% £otb ©chwefelfäure oen 66°, 

3Vj — rotbein 2Beinßein, 

7 — Q.uellwa|frr 

hinein. Ofachbeni baß 93ab umgerübrt worben iß, erbiet 
man ei bii ei ju wallen anfüngt. SDian wirft alßbann baß 
Such auf ben Jpnfpel unb hafpelt eß jwblf biß füufjebn 9Jlis 
nuten lang in bem 93abe, wclcheß man im ©ieben erhält. 
9lad) biefer 3fit muß baß Juch beraußgenommen unb in 
ßießenbem 9ßaßer außgeroafdjen werben. 3)?an fann ei fo« 
bann auf ben SRabmen fpanuen unb troefnen. 

9iur bie Erfahrung fann übrigenß bie üßoüenfärber lehren, 
bei welcher üanee fie gerabe bie ©ebbnung mit ©äure aufs 
geben unb fie burch eine alfalifd)e eiferen müffen. SWan würbe 
ftcb aber täufd)en, wenn man glauben würbe, in allen gälle’n 
bie faure ©dßmung burd) bie alfalifche unb umgefebrt erfeljten 
ju f butten. Daß ©ebbnen mit ©äure gibt jwar ber garbe 
eine gewiße 93iolettirung; aber biefer ©rid) ine *Purpurrotb, 
welcher für baß hellblau binreid>enb ip, iß nicht intenßo 
genug, um bei bem Dunfelblau gebbrig in bie Singen ju fallen. 
Um übrigenß ohne ®eil)ülfe »oh Slmmoniaf ein febr butifleß 
95lau ju erhalten, muß man bie Sudler oiel mehr mir 
Sifenortjb überlaben, waß nur burch ein mehr ober weniger 
langeß Jochen in bem SRoßbab gefchehett fann, unb biefeß 
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.Soeben, menn eS $u fange bauert, fcfjreac^t enbfid) bie 
SBollenfafer. gerner braud)tman, um fo f>of)c SRoflgrirnbe 
ju becfen, eine fel)r große Stenge SSlaufäitre, moburcb bie 
21uS(agen bei biefer 2Irt ju färben »iel berrdd>f[id>er merben. 
DaS ©d)bnen mit ©äure mbcßte alfo fär Dunfelblau nicht 
empfehlenswert!) fepn. Daß ©cb&nen mit SJlfaliett ifl für 
baS JfreBblau nid)t jmecfniäßiger , mcil cS ibm ein graus 
licbeS SfuSfeben ertbeilt, baS ibm forcotjl feinen ©lan$, 
als aud) feine SReinbcit benimmt. 

©S märe ein großer 9fadHbfil, menn man jitm ©ebb» 
nen beS JpeBblauS eine ju concciitrirte ©äure anmenben, 
ober baS £ud), welches man fd)bnen miU, bariti $u lange 
foeben laffen mollte. jn ber 2bat rnärbe ftd) baS ©erliner» 
blau in bem einen mie in bem anbern galle, befonberS aber 
in bem erfferen, ohne jeboeb baS Sab ja trüben, »on bem 
©reffe loSreißen, unb festerer auf einer meißen Seinnoanb 
gerieben, barauf febr niedliche meiße glecfeti jurilcflaffen. 
5)?an muß jtd) alfo ßreng an bie fBerhältmffe halten, meldet 
mir für bie Bereitung beS ©cbbnungSmittelS für baS Jjfell: 
blau oorgefebrteben haben. *) 

9lad;bem mir nun baS ^erfahren, nad) meldjem man 
bie moßenen ©ernebe mit 9?er!incrblau färben fann, um» 
jiänblid) befd;rieben h“hen, brauchen mir nur nod? ©iniges 

*) 3um Schönen unb jtir (Streichung einer größeren ©olibität ber 
garte fann man fich auch eines flaren Q'hlorfalf», Sblorfali» ober 
fe'blornatronbabeS bebtenen. Um bem 23lau eine noch größere 
©olibität ju geben, nicht aber, um biegarbc tnehrju bunfeln, iß 
nad) bem gärben ein furjeS Surcbnebmen burch bie toarnie 3nbig» 
fiipe febr juträglicb. 3Me 3nbigfüpe fann ju biefem ?3ehuf ganj 
fcfcii'acf) fern; auch läßt fich hietu füglich eine SSaibfüpe (ohne 
3nbigjufah) amoenben. — 2iuch (affen fid) bie mit Serlinerblau 
gefärbten hell- unb mittelblauen Xüdjer eben fo wie baS -Süpem 
blau mit ÜUauholi bunfeln ; bem -Jlnfub auS (Sifenoirriol, tapfer; 
oitriol unb Setnßetn muß mau aber ein wenig ©dwefelfaure 
jufeßen. gerner fann man bie auf oben befdjriebene Seife blau 
gefärbten £ lieber nach ber hefannten $>fetl)obe in bem ©elbbolj: 
habe mit J?ufaß oen fdjmefdfaurer 3nbigl6fttng febr febön grün 
färben. 2). 
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ü6er bie 2/uwenbung biefeS Verfahrens jum gerben ber 
gfocfwolle ju fagen. Diefe 2BolIe muß fiSrd @rße »o Us 
fommen entfettet «erben, benn obnebieß würbe ße feine 
gleicharmige garbe im 9loßbab annebmen. Die Zubereitung 
unb SHnwenbung biefeS SabeS ßnb für bie glocfwotle ganj bies 
felben wie für bie Zeuge ; übrigens jeigt uns fc^on bie Vatur 
biefeS SabeS r welches eine große Stenge fffieinßeinfaure enfs 
hilf, unb bie befannte Cfigenfchaft biefer ©ante jum giljen 
ju biSpont'ren, baß man eS mbglichß »ermeiben muß, bie 
ffiolle barin umjurübren; man muß alfo forgen, baß fte 
barin gewiffermaßen wenig gebrücft ijl, 

9Bie bie gfocfwolle in ßießenbem 2Ba(|er anSgewafchttt 
wirb, iß befannt; biefeS SluSwaßhen fann man nicht forgs 
filtig genug »ornebmen, eS fep nun nach bem JRoßbab ober 
nach bem Slaubab. Se^tereS wirb wie für bie Suche bes 
reitet; man erinnert ß<h, baß wir eS oorgejogeti haben, bie 
jur Crntbinbung ber Vlaufüure beßimmte ©chwefelfüure 
portionenweife anjuwenben; eine Vorßcbt, bie jurn 
batte, ftch beS obliegen DurchbringenS ber garbe jn oerßcbern; 
natürlicf? wirb biefeS für bie glocf wolle unnüh; man nimmt 
ße baber auch, nacbbem man ße baS biaufaure jlali bat pafs 
ßren faßen, nur einmal heraus, um in baS 93ab affe jur Zers 
fe^ung beS blnufauren ©aljeS nbtbige ©chwefelfclure jn 
fchütten. SBenn bie 2Botle aus bem ©faubabe berauöfommr, 
barf fte nicht wie baS Such gewafft werben, welches uns 
mfeglich iß, fonbern muß unmittelbar in bie gabrif gebracht 
unb gef rempelt, gefponnen unb gewoben werben; baS Debl, 
womit man fte jttrn ©pinnen impragnirt, ünbert bie blaue 
garbe feineSwegS. $ßacß bem stoppen muß ber Zeug in ber 
UBalfe bearbeitet werben, bamit er Darin entfettet unb oon 
ben nicht mit ihm oerbunbeneu 23erlinerblautbeileu, bie er ouS 
bem SMaubabe mitgenommen h at, gereinigt werbe. Zur 
SBalfe fann man ßch beS UrinS, ober beffer nod) ber falten 
©eife bebienen. Die ©eife iß bem gefaulten Urin beßwegen 
oorjujieben, weil leererer burd> baS Slmmoniaf, welches er 
enthalt, bie blaue garbe fchbnt, unb biefeS ©cbbneu oft febr 
ungleich gefchiebt. 

93itatiS SJar&efcucb. II. Sltiff. 18 
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2Benn ber >?eu9 geb&rig entfettet ifl , f <^> e r t man ihn, 
unb erjt nach bem ©d) er eit muß man il>it in baß alfalifdje 
ober faure ©ch&nungßbab bringen , je nachbem eß bie 5»itens 
fttät ber blauen Oiuance »ertragen wirb. 

ÖBollte man enblich mit Serlinerblau gefärbte 2BoDe in 
fcgetiannte gemifchte Xücber einweben, fo fieljt man leicht ein, 
baß bie garben, womit man fte ju bereinigen wiltifcbte, burch 
baß alfalifche ober faure ©cb&nungßmittel nicht afftcirt werben 
bürftett, weil ber ^eug erfl nach bem 28alfen unb ©eueren 
burch legtereß genommen werben fattn. 

§. 3. 25on bem Slaufärben nüt SUttboIj (Gumpccbebolj). 

Baß Slauboij ober ßamped)ebof 3 ifl baß Jpoli »ent 
Haematoxyium Campechianum , einem in SOterico , auf 
Somaica, ©t. @roir :c. waebfenben großen Saunt; eß bat 
feinen kanten baoott erhalten, baß eß fenft »on ber Satnpecbes 
bat außgefäbrt würbe. (Jß fomrnt in ftarfen ©treiben itt ben 
J^anbei, weiche äußerlich fdjwäriticbbrattn , inmenbig bttnfeh 
gelbrotb außfeben, ber 93eild>enmurjfl nidjt unähnlich riechen 
unb fchwerer aiß Söaffer ftnb. 

Slauboljrotb (Hämatin). Daß ffilaubolj enthält 
außer freier (Jfftgfäure unb »erfebiebenen ©aljen banptfächlicb 
Jftamatin unb eine braune fStaterie. Daß Hämatin fteüt 
man nach € beste ul auffolgenbe Sßeife bar: baß •£>»(} wirb 
mit SBaffer »on 40 biß 45 u 9t. auegejogen unb ber bei geiittber 
Sßärme abgebampfte Slufguß mit 2IIfobol »on 36° Saume be* 
banbelt, weicher »iet Jpämatin mit wenig brauner üflaterie 
aufibft, unb »iei braune SOTaterie mit wenig J^ämatin juräck 
läßt. 93on ber ftltrirten ünctur wirb ber Silfobol abbefiiilirt, 
ber juräefbieibenbe bunne ©prup mit wenig SJaffer »ermiftht 
unb jum freiwilligen Serbampfen flehen gelaffen. ÜRan wäfd)t 
baß ftch außfeheibenbe J^ämatin mit QiÜobol ab. 

©igenfehaften beß garbftoffß. (Jr bilbet gelblich* 
retbe, glänjenbe, f rpftattinifrfjc ©ebuppen unb ätiigeltben, 
»on bitterm unb fcharfem ©efehmaef, Ibf't (ich in 1000 
Jtbeiien 3ßaffer ju einer in bunnett ©deichten gelben, in 
SOlaffe morgemothen glüfftgfeit; bie 3fnflbfung läßt ftch 
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bnrdj Slbbampfen bebeutenb concentriren nnb ?rt)tfatli|trt beim 
<?rfalten nnbeutli#. 2fuc& aifobol nnb Slether Ibfen baö Sp&s 
matin mit rbthlic&gelber garbe auf. ©eine toifferige ?bfung 
wirb bur# eine geringe ®?enge einer ©iure blaßgelb, bur# 
mehr ©iure rotb; Äohlenfiure nnb fcbroeflige ©inre firben fte 
bloß gelb ; ©cbmefelroafferfloff firbt fte anfang« gelb nnb ent* 
firbt fte bann na# einigen Jagen in oerfcbloffenen ©efißen. 
ffine geringe Stenge ber eigentlichen älfalien firbt bie roifiTe» 
rige £bfung beö #imatinö purpurn, eine grbßere »iofett, unb 
biefe garbe gebt , bur# ^erfe^ung beb £imatinS , nach eini» 
ger ^eit in ®raunrotb, jule£t in SSraungelb über. Die al* 
falifdjen CPrbett (®arpt, ©trontian, i?alf) bemirfen in ge» 
ringer Strenge pnrpnrne girbung, in grbßerer einen blauen, 
au6 Jpimatin unb 2IIfaIt beflehenben, burd) überfdnlfftgeß Silfafi 
jerfefjt roerbenben 9lieberfd;lag; Jhonerbehpbrat firbt ft# in 
ber roifferigcn ?bfung beö Jgtimatinö blau. 

Der »ifferige 2/ufguß beö Slauholjeö roirb bur# Slfaun» 
ßfung »iolett gefärbt; e$ hübet ft# em »ioletter 9lieberf#lag, 
ber an 2Bajfer Sllaun unb ettoa6 garbjfojf abtritt, roibrenb 
eine blatte 93erbinbung non Jbonetöe unb garbfioff bleibt, in» 
bem ein Jheil beö >2llaun3 feine ©#toefelfiure an ben italf be$ 
im Aufguß enthaltenen efftgfaurett Jfalfd abtritt. 

Die meifteit fehleren SDJetallorpbe ober beren J^obrate, 
n>el#e al« ©aljbafen würfen, »erhalten ft# tvie bie 2llfafien 
ttttb hüben bur# Digeftion mit ber toifferigen £hfung beS 
J^imattn« »iolette ober blaue untb3li#e ®erbinbungett ; 3inn» 
orpb »erbilt ft# roie eine ©iure; arfenige ©iare Ibft ft# 
auf, ohne bie garbe ju oerinbern. 

Der frif#e 2Maufjoljaufguß gibt mit Cfifemntriel einen 
grünblauen 9lieberf#lag, ber an ber Suft nach einigen Jagen 
bunfeibtau, julel^t braunf#tuar} wirb. 

Da« Jjjimatin fiflt ben thierifchen £eint in rothen 
gtoefen. 

Der »iflerige Aufguß be$ J^imatinS bleibt mit .Kali 
gemif#t, bei abgehaltener £uft nnjerfegt nnb blau, firbt ft# 

18 * 



/ 



Digitizad by Google 




276 



aber bei Suftjutritt unter 93erfd)lucfung tton ©auerffoffgaS, 
(grjeugung oon etwas fohlenfaurem @aS uub ^erfibrung beS 
.^amatinS rothgelb. 

2IuS ben angegebenen 93er&älttiiffen bes J^ämatinS ergibt 
jtd), baß man mit bem 2)laul>ol$ blau, »iolett unb fdjwarj 
färben fann. Unter bem €itifluß einer ®afiS , bie wie Stlfaii 
wirft , namentlich oon ba(ifd>em unb neutralem efftgfaurem 
ätupferornb, efßgfaurer Sbonerbe, färbt jtd) bie oegetabilifche 
unb tljierifd)e gafer blau mit einem fchwadjen ©tid; ins 35io* 
Iette; beßgleichen unter bem (Jinfluß öon faljfaurem 3inn* 
ojcpbul ober »on Sllaun ttielett. JDiir Sllautt berbunbene ©olle 
nimmt in einem concentrirten unb fochenben Sölaubolibecoct 
eine bunfle garbe an, bie, befonberS nacijbem bie 2uft einges 
wirft l>at, fdjmarj erfcheint. ©ew&bnlich wirb baß Slaubolj 
cid 3ufa§ ju anbern Pigmenten heyn ©chmarjfärbeu ans 
gewanbt. 

gärben ber ©olle mit 93 1 a u l> o I3. Um bie 
©olle mit SÖlaubofj blau 311 färben, läßt man eiueh Jbeil 
biefeS £oljeg (auf 6 Sbeüe ©olle) eine ©tunbe lang mit 
15 — 20 Jbeilcn ©afier foeßen, nimmt nun bie ©päne ber* 
aus unb fd)i5ttet in baS 58ab y M S^beil ©rilnfpan , ben man 
ßorßer mit ©inem Steile beS 23abeS angerilßrt bat; nun ntyrt 
man gut um unb bringt ben Beug hinein. 9)tan hält il;n eine 
©tunbe lang in bem 93abe, wäfeßt ibn bann aus uub 
troefnet ibn. 

Die Saum wolle nimmt, wenn man fte auf biefe 
©eife bebanbelt, nur ein mattes, mageres unb nicht haltbares 
S3iau an. *) 



*) 93?it bem Pigment beS SJMauboIjes in SSerbinbtmg ber »erfefcie* 
benen Äupferfalje laßen fid> mannigfaltige mbßufungen ron 
99lau auf Saunnrolle unb bem deinen färben, beren minbere ober 
grbjterc Dauerhaftigteit gegen bie (finroirfung ber £uft unb beS 
Sricfotö non ber ^ufamnienfeßung ber Leihen unb ber ®ehanblung 
im färben felbß abhängig i|t. Sehr fchbne, jeboeb äuferß ftüeh* 
tige hellblaue ©ebattirungen erhält man, trenn auf 1 f))funb 
Sölanbol} H Sotb fchtrefelfaureS Tupfer (Äupfemtrtol) unb 3 £oth 
©cfctrefelfättre, welche juppp mit 12 S£&eilen ihres ©etpidjtS 



Digitizsd by Google 




277 



Dae Blmibolj icirb in ber gärbefitnfl feljr Ijäufti) atige* 
roenbet, unb jtcar bnlb für ftdj allein ju »ioletten, blauen, 
grauen, fd)»arjen, farmeftnrotben Farben; halb in Sßerbins 
bung mit gernambufbofj, um eine SEftenge oon jiemlicf) fdjbnen 
©d)cmirungen fccrcorjubringen , noeld?e aber alle |feine große 
gefiigfeit bejtfjen, 

•§. 4. Bon bem färben beb aufgcfepten Blau’$. 

©ö rcüre ju roilnfcben , baß biefe 2lrten oon Stau ganj 
aub allen gdrbereiett cerbannt tcürbeit. 2ßeil fte aber ber 



Saßer ocrbünnt worben, bem gärbcbabe jugefept werben. 2>ie 
in bem fo bereiteten Sab gefärbte Baumwolle wirb hierauf in 
Saffer aubgewafeben unb im ©Ratten getroefnet. 

Um bauerbaftcre ©(battirungen fowobi oon hellem Blau alb 
bem bunfein 3nbigblau glcicbfommcnbe färben barjufteUen, nui|j 
bie Baumwolle juoor gebeipt, gelüftet unb abgetroefuet werbeu, 
bamit ficb bie SBaftö mit ber $afer inniger oerbinben fann. Bor 
bem Serben wirb bie Baumwolle bureb Saffer genommen, um 
alle niebt mit ber ftalit in Berbinbung getretene Beipe hinweg: 
jufebaffen. Beim Järbeu (beigere man bie £ipe oom Jpanblau 
biP jur .Rocbbipe unb (affe fic julept fünf Biinuten binburtb 
fieben. £>ie gefärbte Saare wirb hierauf gewafeben unb im 
©(batten getroefnet. Sie BorbereitungPbeipen, beren man ficb 
biebei ju bebienen bat, beßeben: 1 ) 3n ber .fiupferbeipe. 
2>iefe wirb bereitet, inbem man l IJJfunb fdjwefelfaureb .Rupfer in 
4 ipfunb 2Dajfer löf’t unb bureb 42 Sotb efßgfaureP Blei jum 
2beü jerfept. ®te (lare blaue ftlüfßgfeit ßltrirt man ab unb 
bebt fie jum ©ebraueb auf. 2 ) 3n ber Stbonerbebeipe; fie 
wirb erbalten, wenn 8 Üotb 3llaun in l ipfunb Sajfer gelof’t 
bureb 5 £'otb Bleijucfer jerfetjt werben 

Serben oon biefen beiben Beipen gleiche Ibeile untereinatt: 
ber gebracht unb bie Baumwolle bamit imprägnirt, bemach in 
einem Blauljoljbab auPgefärbt, fo erhält man eine bunfefblaue 
ftarbe, bie in Xunfid)t beb 5£onb berjenigen beb bunfelßen 3nbig« 
blau’b gleicbfommt. Um hellere Ulbßufttngen in Blau ju erbaU 
ten„ oerbünitt man bie Beipe mit ber geeigneten Beenge Saffer^ 
35ie nach biefer Bfetbobe erhaltenen blauen ©ebattirungen jeiebnen 
ficb bureb eine gröbere Beßänbigfeit an ber ©onne unb £uft oor 
benjenigen garben attb, welche bureb bie oerfebiebenen Äuofer-- 
beipen ohne Jufap oon Stbonerbebetpe erhalten werben. 2>. 
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J£>anbel juroeilfn »erlangt, fo glauben wir, baß man und er: 
lauben mir», ^ier ein ööort über biefelben 311 feigen. 

Um biefe Sir reu »on Slau fomobl auf SBoüe ald auf 
Saummolle ber»or3ubringen, fdngt man bamit an, baß man 
einen ßdrferen ober febrodeberen ©runb »on haltbarem ober 
dldpenblau gibt, unb bann bie garbe bureb Slauholjbdber 
mit ©rdnfpan, bie man fo lang mieberbolt, bid man bie ge* 
mdnfcbte ©ebattirung bekommen bat, auffeljt; hierauf 
mdfebt man bie gefdrbte Sffiaare leiebt aud unb troefnet für. 

SWan fann bem anfgefe^ten Slau auf SBelle etmad mehr 
gefligfeit geben, wenn man auf ben ©runb »on haltbarem 
Slau gaUirr. 

S 07 a n entbeeft leicht, baß biefe SIrten »on Slau tvie man 
fagt falfcbe garben finb, roenn man fie in SEBaffer taucht, 
rcelcbed mit einigen Xropfen ©cbmefelfdure gefduert mürbe, 
©ad aufgefeljte Slau »erfebminbet babureb unb nur ber ©runb 
»on haltbarem Slau bleibt surücf. 



«Bmeites Capitel. 

Sßon bem 9 lotb. 

©le »o^dglicbjfenSDlaterialien, berenman (ich 3um9totb* 
fdrben bebieut, ftnb: berdtrapp, bie ©ocbenille, ber ?acf, 
ber dfermed, ber £>rlean, bad gernambucfholj unb ber ©aflor. 

Son biefen ift berdlrapp bad micbtigfle; man gebraucht 
benfelben befonberd um auf Saummolle 9 toth, 3 iofa, Sraun, 
Violett, ©cbmarj , debt ju fdrben; 3um Sdrfifcbrotb auf 
Saummollengarn ; 3um SRoth* unbSraunfdrben ber SEBolle ic. 

31 rt. 1. Sion bem Ärnpp unb bem färben mit Ärapp. 

©er dtrapp (gdrberrbthe) ifl bie aubereitete ffiu^el 
einer perennirenben ^Sflangc bed £>rientd (Rubia tinctorum), 
»eiche nicht allein bort, fonbern auch in mehreren £dnbern 
©uropa’d angebaut mirb, befonberd im füblicben granfreicb, 
namentlich in ber ©egenb »on Sloignon unb im Slfaß, ferner 
in Jpollanb in ber 9>rc»in$ -Jeelanb, in ber baperifeben 9 ?h>eitu 
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proBinj, in ©djleßen , ber Umgegenb Bon SSreelau ic. 3n 
ber 2eoante fammelt man nur 5* big 6jäbrige SSÖurjeln, in 
(Europa 3jät>rige ; btefetben werben Bon ber anbängenben (rrbe 
forgfältig gereinigt , an ber £uft geweift, fobanti in eigenen 
£rocTnenßuben roIIfliSnbig getrocfnet. 2116 .Rennjeicben bet 
gelingen älbtrocfnung betrachtet man, baß bie 2öur$el beim 
Zufammenbiegen in 2 Jipälften g{^tt bricht. Darauf werben 
biefelben burchg 2luebretten anfeinem Drefdjtenn, älnebve; 
fcben unb Durchwerfen bnrch ein Drabtßeb, Bon ber @d>ale 
befreit ; ber Sibgang (tOJuüfrapp, billon) behebt in beit ffinr« 
jeifafern, Schalen, anbängenbem ©chmn(j, nnb wirb and) 
Berbraucbf. 

Die leoantifcbe Slbtbe fommt getrocfnet, ohne weitere 
Zubereitung in ben .£>anbel, bie SBurjeln ftnb etwa f)bdj= 
ßeng 4 Sinien ßarf, außen braun, innen bunfel orangefars 
ben ; wir erbalten fte oon ©mprtta , Gppern unter bem 9 Ui 
menSijari, SHlijari. Slug ©chleßen, aug ber SDiarf, ers 
hält man bie SRbtbe gleitbfallg ebne Zubereitung, wogegen bie 
bollänbifdje uitb franjbßfcbe SFt&tbc erfl gemahlen wirb unb 
bann unter bem 9lamen Är app (garance grappe) in ben 
J£>anbel fommt. ^»iebei unterfcbeibet man ben aug nicht ges 
fd)dlter Stbtbe gefertigten Ärapp (garance non robee) unb 
ben Bon gefcbälterSibtbe (garance-grappe ou robee). 9)1 u 11= 
frapp (garance ntulle) iß ber oben erwähnte Slbgang jer= 
fleinert, meiß aber and) noch mit bem ,Rebrid)t unb ©taub 
Bon anberen dirappforten Bermengt. Slußerbetn bat man noch 
oerfchiebene ©orten nach ber Reinheit unb Trennung Bon ben 
©cbalenFS, F S S jweimal gemahlen, (Jrtrafein, Jirapp 
aug ber iunern 2Burjelfubßanj bereitet. 

Die 9iatur beb 93obeng, bae Sllter ber 9ßur,jel jur Zeit ber 
(Jinfammlung, ein mehr ober weniger warmeg Jtltma haben (Jini 
fluß auf bie SÄenge beg rotben garbßoffg. Die rotbe Sloignous 
rourjel, Palus genannt, iß reicher an färbenberSubßanj, a(g 
bie gelbe unb rofenrotbe, obfehon biefe Bon berfelbett spßan^e fern* 
men (ße ßnb aber in einem anbern Soben gebaut). Der Sloignons 
frapp enthält in ber Siegel etwag mehr rotbeg Pigment alg Ber 
Slfaflet. Söet Slerfuchen, welche ju 9Mb«ufen (im Slfaß) 
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angefleHt würben, bat fTd> gezeigt, baß wenn man Slm'gnons 
wurzeln in ein nur wenig Jtalf entbaltenbeöSrbreich »erpflanjt, 
fte älrapp eon berfelben 2Irt wie ber (glfafler liefern , woburch 
e$ fo ju fagen außer ^weifet gefegt ifl, baß ber Unters 
fcfcieb jwifdjen bem Slbignons unb bem ©Ifaffers 
frapp nur bon bem Srbreid) berrdbrt; e g bängt 
fcaber nur bon ben Defonomen beö ßlfafieä ab, einen bem 
SIbignoner ganj gleiten älrapp berborjubringen, iubem fte 
ihren ©oben burcb mergelbaltigen Äalffieitt berbefiern, wenn 
anberö baö äUima feinen Einfluß auf bie iHfftmilirung be$ 
foblenfauren jtalfß im «Rlrapp wäbrenb feiner ©egetation bat. 
Daß 2llter ber SBurjel bat, wie man allgemein glaubt, ©ins 
fluß auf bie SDfenge beß rotben garbfloffe ; *) im erffen unb 
jweiten 3<*br ftnb bie gelben ober falben garbetbeile in ju gros 
ßer Stenge borbanben, allein im britten ifl eß weniger ber 
gall uub mehr bom rotben «Pigment; erfl am ®nbe beö britten 
3abreß erreicht bie ÜBurjel ihre 9leife. ürennt man bie Siinbe 
bon ben boljigen Übeilen, fo ftnbet fid), baß erflere breimal 
mehr rotben garbfloff enthalt, alß lefjtere, ohne merf liehen 
Unterfdbieb in ben Nuancen ; im britten 3«br beträgt bie Dicfe 
ber SRtnbe ungefähr % »om Jpalbmejfer ber SBurjel; fte ifl 
bunfelbraun unb fchwerer alß baß £oljige. 100 Steile frifche 
SBurjel enthielten 90,36 fleifc&ige Übeile unb 9,64 J£>oljige8 ; 
erflere troefneten auf 16,94, lefjtereß auf 4,68 Übeile ein, 
alfo jufammen auf 21,62. 

Durch ben ©efjalt an fdßen, fcbleimigen unb ertractibeu 
©eflanbtbeilen gebt ber ätrapp leicht in eine ©äbrung dber, 
burch welche berfelbe jum gärben tauglicher wirb, unb welche 
in fechß Sßlonaten bordber ifl. Der älrapp enthält nämlich 
außer Jpoljfafer unb rothem garbfloff auch gelben garbfloff. 



*) Der ju SKülhaufen gebaute (Clfaffer) Jtrapp erforbert befanntlicb 
beim gärben einen ^ufaf? »on Äreibe , um folibe garten ju geben. 
Durch biefen Jufafc erbielt aber Jpr. Jj>. ©chl um berget mit 
Ärapp, ber nur ein 3«br ober »iclmebr acht «Dlonate im ©oben 
rcar, eben fo feböne unb folibe garben alb mit folchem, ber jwei, 
brei unb fünf 3abre lang barin blieb, ohne Unterfehieb, ob tr 
»on ber 9lPignoner ober Slfaffer ©orte ipar. 
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SHepfelfäure, (Hurnmi, ffidffloffbaltenbe SWaterie, Schleim, 
^ucfer, SSirterfloff , riec^enbcß Jparj unb ©alje. 

Diefeb fchafchare garbematerial ifl in ber neurften 
öielfiltigen chemifcben Unterfuchungen unterworfen »orben, 
ohne baß man jeboch ju einem obllig gemlgenben SRefultat ges 
fommen rodre. *) 

Der rotbe garbfloff beb Hrappb, bab 2llijarin, 
laßt ftch n ad) 9tobiquet unb (Eolin folgenbermaßen bar* 
ff eilen : SDian meiert 1 £he ii (Elfaffer Hrapp (ber »on Sloignon 
gibt feine ©allerte) mit 3 ^^etfen faltem SBaffer nicht Idnger 
alb 10 äftinuttn ein unb preßt bie üttaffe im Seintuche aub ; 
bie braunrotbe gldffigfeit gerinnt ju einer jitternben SJfaffe, 
bie man mittelff ganj allmählich eerflärften Drucfb burch 
mehrfach jufammengelegteb bichteb Seinruch aubpreßt, mit 
2Baffer befeuchtet unb »ieber aubpreßt. Dab juräcfbleibenbe 
Sacfmub rbtbenbeÖerinnfel (»elcheb auch fogleich berSublitnas 
tion unterworfen »erben fann) tritt an fochenben 2lifol>ol bab 
barin enthaltene Hrapproth ab , »dhrenb ftiefff offbaltige EDia* 
terie nebff phobphorfaurem Half jurtlcfbleibt; man beffiüirt 
bie Xinctur auf V 5 ab, »erfetst beu SRücfftanb mit wenig ©chwe* 
felfäure unb oiel ÜBaffer, wäfcht ben entffehenben flarfen, 
braungelben fjfieberfchlag mit »iel 2Bajfer burch Decantiren 
aub, bib biefeb feine ©chwefelfäure mehr aufnimmt, unb 
fefjt ihn nach bem £rocfnen in einer ©labrhhre einer mäßigen, 
anhaltenben J£>i^e aub, wobei er fchmiljt, nach erbittern gett 
riecht unb einen gelben Stauch entaicfelt, ber ftch in fabeln 
alb Sllijarin fublimirt. SDfan fann auch ben 9lieberfd)lag, an* 
jlatt ihn ber Sublimation ju unterwerfen, mit2lether aubjie* 
ben unb biefen oerbunffen (affen: bie erffen ätherifchen 2lub* 
jilge hintetlaffen biefelben Diabeln , bie fpäteren jarte ©chup* 



*) ®iefe Untcrfudntngen mürben fjauptfächlid) burch jroet »on ber 
Societe industrielle de Mulkausen aufgefteQte qjretbaufgaben 
»eranlaft. 9J?cm fmbet bie barauf bezüglichen 2lb&anblungen im 
qiolptechnifchen Sournal Sb. XXIV. ©. 530, Sb. xxvii. ©. 
200. Sb. XLHI. ©. 381. Sb. XLVI. ©. 123. Sb. LII. ©. 
193. Sb. LV. ©. 136. Sb. LVII. ©, 376, 404 U. 454. Sb. 
fcVIU. ©, 283 n. Sb. iXII. 411. . 
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pen, unb bie legten einen glänjenben ©taub, ber grbfften* 
tfeeilß nur faureß gert ju ferm fcfeeint unb wenig Sllijarin ent* 
— äfufelmann jiefet ben Ärapp mit »ielem faftem 
SBaffer auß, welcfeeß nur fefer roenig Sllijarin Ibfr, bagegen 
ben gelben garbftoff entfernt. (üßill man babet Stobt* 
quet’ß unb Solin’ß SJtefbobe anwenben, nacfe welcher jus 
erft baß Ärapp mit wenig 5Baffer, baß man nur furje ^eit 
einwtrfen laßt , befeanbelc wirb, fofann man etwaß Sllijarin 
erfealten). Ser mit foltern SBaffer außgejogene unb getrocf* 
nete Ärapp wirb mit Sllfobol fo lange bigerirt, alß biefer 
nocfe etwa« auflbft. Ser grfeßte Tfeeil beß Sllfofeolß wirb ab* 
bejliUirt, unb ber Sftiicfftanb mit ffiajfer unb ©cfewefelfäure 
»erfegt, woburcfe baß Jfrapprotfe gefällt wirb, baß man mit 
SBaffer fo lange abmäfcfet, alß biefeß fauer reagirt, hierauf 
trocfnet, unb um ben garbftoff rein ju erfealten, entweber 
mit Sietfeer befeanbelt, ober fublimirt. 

Stgenfcfeaften beß rotfeenßrappigmentß. Saß 
burcfe ©ublimation erhaltene Sllijarin bilbet gewbfenlicfe golbgelbe 
glänjenbe, lange Stabein; bie garbe biefer Stabein eariirt dbri* 
genß bebeutenb je nacfe bemOrab iferermecfeanifcfeen^ertfeeilung 
unb ber Temperatur, bei welcfeer j!e fublimirt würben; fte fbnnen 
blafgelb ober bunfelrotfe fepn, ofene baß jebocfe in J£>injtcfet auf 
färbenbe älraft eine S3erfcfeiebenfeeit ftatt ftnbet. Sie Sbfung 
ber Stabein in Sllfofeol unb Sietfeer rbtfeet Sacfmuß. Saß Slli* 
jarin Ibf’t ftcfe fefer wenig in faltem , leicfeter in focfeenbem 
SBaffer mit rofenrotfeer garbe; wäjferige ©äuren fcfelagen eß 
barauß in hellbraunen glocfen nieber, nnb taffen nur wenig 
mit gelblicher garbe gelbf’t. ffiäfferige Sllfalitn, j. 93. Slm* 
moniaf, Ibfen eß piel reicblicfeer alß reineß 2Baffer, mit fcfebn 
»iolettsrotfeer garbe auf. 3m Sllfofeol Ibft eß ftcfe faft in jebem 
fBerfeältnig, nocfe leichter im Sietfeer, ber baoon eine golbgelbe 
garbe 'annimmt; aucfe in fetten Sefelen unb in Terpentfeinbfel 
ift eß Ibßlicfe unb färbt biefe gläfftgfeiten gelb. Sa ß Slli ja* 
rin wirb »omSSitriolbfel nicfet j er fegt. *) Sin 



*) Sluf ben Umftatib , bafj baß Ärapprotfe rom ütftrwlefel nicht jer= 
flört wirb, toäferenb feie übrigen ©eflanbtfeeile baburcb perfekt 
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Xbtll SÜijarin färbt nach <Jh **>*«“! bfe 23aiimroolIe ffärfer, 
al6 200 ältapp, unb bi« garbe Ifl eben (o bauerhaft, wie 
bie burch tfrapp erjeugte ; mitSEhonerb« ge beiljte ^euge 
werben burch baS 2Üijarin äd)t r o t b unb rofen* 
roth, mit Gifenoppb gebeizte aber ächt violett 
unb fthwarj gefärbt. — Da©äuren bo6 2Uijarin au$ 
feiner wäfferigen Sbfung nieberfchlagen , mithin bie Sluflbfung 
be« 2Ilijarin$ in ffiaffer »etbmbern, fo fann fchon beßwegen in 
einem entfchieben fauren 93ab eiu 3t«S burch Sllijarin ober 
Jirapp nicht gefärbt werben. — 3fn wäfferigem 2l(aun ibft 
(ich ba$ Sllijarin febr wenig mit fchmu^ig braunrotber garbe, 
unb man erhält bei ^nfafc oon Stftoli feinen fchbnen .JfrapplacF. 

Durch 9lobiquet’$ unb (Jolin’ö 23ehanbfung«art 
wirb jeboch bem jfrapp nicht bie ganje SfJienge beö rothen garb= 
ftoffö entjogen ; auß bem SRddfftanb, welcher nach Grfchbpfung 
be$ Ärappg mit faltem 2Baffer bleibt, nimmt Slether bei ber 
Digeftion einen purpurrothen ©toff — spurpurin — auf, 
ber ftch in fchbnen SJiabeln fublimiren läßt unb eine noch nicht 
hinreichenb unterfuchte Sftobifxcation beö 2llijarin6 ift. ©eine 
2luflbfung in Silfohol unb SHether ift bunfeiroth unb er Ibft 
ftch nuch in aifalifchen glüfftgfeiten mit hellroter garbe auf. 



' leerten, grünbeten Mobiguet unb Golin ihre ®?etbobe , eine 
Ärappfoble (charbon sulfurique) §u bereiten, welche reines 
Ärapprotf) enthält. SOTan oermifebt i Steil gepuloerren .Srapp 
mit V* bi$ % Steilen concentrirtcr Sef>»efelfäure unb läßt baS 
©emifep einige Sage flehen. 31 us ber getüteten febwarjen, foI)li= 
gen ©taffe »erben bureb SSBaffer alle oon ber Säure gelöpten Sub= 
jtanjen, fo »ie bie Säure felbft entfernt, hierauf bas Ärapproti) 
ent»eber burch Qllfobol ober bureb eine fehnjodje Slnflöfung oonfofc 
lenfaurem .Sali, ober bureb .Soeben mit einer SBuflöfung oon Ql lau n 
fluOgcjcgen. ©es toblenfauren Saliö bebient man fieb ju biefer 
QluSjiebung in bem Jall, »enn man bamit färben will; in ber 
alfalifeben Qluflöfnng färbt man »ie in bem geroäbnlieben Ärapp= 
habe (wobei nur bie mit Sbonerbe gebeizten Stellen gefärbt wer-- 
ben, »eil bas* QltFali ben Jarbftoff oerbinbert, fieb mit anbem, 
bureb Jette oerunreintgten Stellen bezeuget* ju oerbinben). ©er 
aiaunauflöfung bebient man fieb, wenn man Ärapplaef barfiel: 
Jen roiD, 
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93om älijarin unterfdmbet ftd) bag «purpurfn bauptfächlid) 
burd) feine ?eid)tl&glid)feit in 9llaunauflbfung, 
unt> aug biefer Sluflbfung läßt eg ftcb alg ein fchbner .Rrapplad? 
(SJerbinbung non 2bonerbe mit ^urpurin) nieberfchlagen. 

gärbenmitätrapp. SDlan fann bie wefentlidjen 
Umflänbe, welche beim gerben mit ätrapp (nach jablreicben 
«öerfuchen non Heinrich @cf)I um berge r) einen günfligen 
ober ungünfligen ginfluß äußern, folgenbermoßen jufammens 
(teilen : 

1) Die mit efftgfaurer Tbonerbe unb efftgfaurem ©ifen 
gebeizten ober gebrucften >?euge mäffen eor bem gärben immer 
gut gereinigt, b. b* burd) Äilbfotb paffirt, gewallt unb ge* 
mafdjen werben. 

2) Die Seiten fangen erf! bei einer Temperatur öon 
16°3t. an, ben garbfloff im Ärappbabe anjujieben. 

3) Der rott>e garbfloff ifl jwar in faltem StBaffer wenig 
auflbgüch, Ibf’t ftd) aber mit £dlfe ber fchleimigen je. ST^eile 
beg Ärappg barin in großer Stenge auf. 

4) Die gärbes-Dperation läßt ftd) mit 33ortbeil auf eine 
Dauer eon 6 ©tutiben auebebnen, abgefeben jebocb »ott ben 
Sofien beg Srennmaterialg unb ber Jpanbarbeit , fo wie non 
bem 3eiteerlufl. 

5) (*g liegt eiel baran, baß man beim gärben mit Jlrapp 
ein geeigueteg Sßerbältniß »on SBaffer anwenbet. 

6) (Jin großer Ueberfcbuß oon .Krapp ifl in jweierlei ^)in= 
ficht nachteilig; man »erliert garbfloff unb fdjabet ber 2ebs 
baftigfeit ber garben. 

7) Die 23erubt«ng mit ber Suft fchabet bem gävbebab 
nicbt, fonbern ifl im ©egentbeil »ortbeilbaft; eg ifl fegar 
nicht unwabrfd)tinlid)/ baß ber im .Krapp enthaltene rotbe 
garbfloff wäbrenb beg gärbeng eine Drpbation erleibet. 

8) Sßenn man in fupfernen, bleiernen, jinnernen unb 
überhaupt in metallenen ©efäßen färbt, welche übet 
freiem g euer (ober im SBafferbabe) erbifct werben, fo »er* 
einigt ftcf) ntc^t fo »iel garbfloff mit ben »ermitteln alg bei 
Slnwenbung g 1 ä f e r n e r ©efäße. Diefer ungilnflige Sinfliiß 
ber metallenen ©efäße finbet ober nicht mebr@tatt, wenn 
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man baß gdrbebab bur# einen Dampfjirottt ers 
b i Q t , mau mag ben Dampf nun in metallene ober gldferne 
©efdße leiten unb ben Dampf in ben einen ober anberett er* 
aeugeit. 

©tilcfe von Äupfer, Slei, (Jifen unb anberen Metallen, 
treidle man in glaferue ©efdße fegt , bringen beim gdrben bie* 
felbe SBirfung beroor, wie bie metallenen dleffel; färbt man 
aber mit Ärappertracten , roel#en alle fd)leimtgen unb aufs 
lbßli#en Tbeile entjogen mürben , fo bemerft man bur#auß 
feinen Unterfebieb jmif#en fupfernen unb gläfernen ©efdßen, 
baber man biefen Serlufl an garbfioff nur ber ©egenmart ber 
auflbelidjen @nb(ianjen juf#reiben fann, roel#e bur# bie 
Sertlbrung eine« SJletalleß ft# inniger mit bem garbfioff $u 
vereinigen f#einen. 

9) Diefelbe ÜBirfung, welche babur# entflebt, baß man 
baßgdrbebab jum Ho#en erb#t, läßt ft# an# babur# bers 
Vorbringen, baß man eß längere Jeft auf einer nie* 
brigeren Temperatur erbalt. 

10) Die Temperatur von 40 biß 48“ 91. ift biejenige, 
webet ft# ber rotbe garbflojf am beften auflbft unb mit ben 
Sftorbantß oereinigt. 

11) 9)lan erleibet $3 tritt fl angarbfloff, mettn 
man baä Sab erfalten läßt unb eß bann plbgli# 
»ieber e r fL 4 § t , unb muß baber beim gärben febr barauf 
(eben, baß ft# bie Temperatur nie erniebrigt, tvaß bur# 
Una#tfamfeit ber airbeiter lei#t gef#el>en fbtmte. Der Sers 
lufl an gatbfloff rübrt in biefem galle ebenfallß von ben 
f#leimigen unb auffoßli#en Tbeilett ber; biefelbett oerbinben 
ft# nämli# bei biefem Temperaturme#fel lei#ter mit bem 
rotben garbfloff unb feljen babur# einen Tbeil beffelben außer 
©tanb, ftd; mit ben Sßiorbantß ju vereinigen. 2fuß biefem 
©runbe äeigt ft# biefe ÜBirfung au# bei Urappbäbern , bie 
ftltrirt ober oon ben boljigen Tbeilen getrennt mürben , roäb* 
renb ein Ärappertract , bent biefe auflbßli#en Tf>eite benoms 
men mürben, ni#rß 3lebnli#eß barbietet; bie Temperatur 
fann bei letzterem beliebig geleitet werben, obtte baß man 
bieß an ben 9tefultaten merfen mürbe. 
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12) Einweichen beg Urappg »er bem gärben ifl nach* 

heilig. 

13) Seim garben mit Ärapp muß entroeber bt'cfer un 
fpränglid) ober ba« angewanbteffiaffer f ohlenfauren 
(Äreibe) enthalten, um baltbareö SRoth unb Siolett auf 
Saumroollenjeugen heroorjubringen. 

Seim gärben mit Sleignous Urapp, welcher an unb für 
ftcf> fohlenfauren .Ralf enthält, ifl bet 3“f«<5 oon treibe ober 
Sllfali unnilij, um haltbare garben heroorjubringen, wenn 
biefer Jfrapp oiel Half enthält, tote j. S. bie Sorte 9>alub 
unb einige anbere; man trifft jeboch bisweilen Sorten oon 
SloignonsJlrapp, bie in einem toenig .Ralf entbaltenben Erb« 
reich angebaut toaren unb baher beim gärben einen geringen 
ätreibejufafc erheifchen. *) 

SD?it Elfaffer .Rrapp, toelcher an uub fär (ich nur eine fehr 
geringe Stetige oon älalffaljen enthält, fmtn man eben fo 
bunfle garben tote mit SHoignon = -ftrapp erhalten ; btefe wiber« 
flehen aber ben 2foioiroperationen nicht, toenn man jum gär* 
ben reineg (feinen Äalf enthaltenbeg 9Bajfer) angetoenbet hat; 
bagegen liefert ber drlfafferijfrapp, toenn man beim gärben 
Äreibe jugefegt hat, garben, bie in jeber ^iuftcht mit ben 
fch&nfien burch Slöignon «.Krapp erhielten ben Vergleich augs 
halten, ©er Elfajfer«Krapp eignet ft<h bei 3»fa<3 oon treibe 
auch eben fo gut jum gärben beg Särfifchrothg* toie ber 2lt>ig= 
nomKrapp. Seim gärben mit ElfaffersKrapp muß bag 93er« 
hältniß ber Kreibe nach bent Kolfgebalt beg attjuwenbenben 
SBafferg abgeänbert toerben ; man nimmt oon berfelhen % beg 
Krappgewichteg, wenn bag Sßaffer fehr reitt ifl, unb läßt fte 
ganj roeg, toettn bag ffiaffer fehr hart ifl. £>ag harte ffiaffer 
befefligt nämlich bie mit Elfaffer«Krapp gefärbten garben 
buv<h ben in Kohlenfäure aufgelbften einfach fohlenfouren 
Kalf, welcher (ich burch bie Jj|>il§e beg gärbebabeg oon jener 
trennt unb nieberfchlägt. 



*) ®er 2lmgnomRrapp »erfiert bie Gigenfchaft haltbare garben ju 
geben, tpenn man ihn mit einer ©aure behanbelt, welche bie 
Kalffalje baraug auejieht. 
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Der fohtenfaure Kalf (bie Kreibe) hat beim gürben mir 
Krapp nicht bloß jum gtvecf, bie im .Kropp enthaltene Saure 
ju fettigen (mie man früher annahm); benn zahlreiche Sers 
fuche haben ergeben, baß beim gclrben unter bem (Jinfluß »on 
Kreibe immer eine gemiffe Stetige Kalf mit ber SChonerbe eine 
innige Serbinbung eingeht (»äbrenb burch bie 2l»i»agen ein gros 
ßer SSntheil »on £h»nerbe »erfcbminbet). So oft man ndm» 
Ikh mit Krapp eine folibe garbe erhält, bleibt auf bem Saums 
mollzeug eine Serbinbung »on Kalf mit Ühonerbe in fibchios 
metrischem Serhültniß zurücf, roelche auS 54,7 S£h»nerbe unb 
45,3 Kalf begeht, folglich ein ScSquis2lluminat »on Kalf 
iff. *) Der a^enbe Kalf, neutrale pboSphorfaure Kalf, 
bie fohlenfaure Sittererbe, baß Sleiorpbhpbrat, ^iufoihb, 
Sfanganorpbul unb noch einige anbere Kbrper haben mit bem 
fohlenfauren Kalf bie Grigenfchaft gemein, mit bem rothen 
garbßojf beS Krapps haltbare garben zu liefern. Die 2Birfs 
famfeit biefer Subßanzen , meld)e mit ber Ühonerbe Serbin* 
bungcn eingehen, bie meifienS auch im Sfineralreid) »orfoms 
men, nimmt »on ber erflen angefangen immer mebr ob. 

Dag alle Krappfarben, baS9iotb, Stofenrutb, Sios 
lett jc. burch ein unb baflelbe Pigment h«r»orgebracht merben, 
unb baß bie gntffehung ber einen ober anbern einzig burch 
bie Satur beS auf bem $euge befejligten SeigmittelS bebingt 
ifl, laßt ftch auf eine fehr einfache 2lrt nadjmeifen, menn 
man nach ©ujfao Sch mar £ irgenb einen mit Krapp gefärbten 
3eug mit einem ©emifch aus 10 ©ercichtStbeilen 2llfol)oI unb 
1 ©emid)tStheil Schmefelfäure bis zur gänzlichen Entfärbung 
fochen läßt unb bie glüfftgfeit bann mit 2Jmmoniaf fättigt, 
»om auSfrpßallirten fchmefelfauren 2Immoniaf abgießt unb 
Zur Serjagung beS überfchüfftgen 2lmmoniafS focht. 3n bies 



*) SMan fann allerbingS mit bloßem Öllijartn unb ohne Seihiilfe 
»on treibe folib färben, b«ber baSKalffalj jur Crjtelung foltbergar* 
ben nicht immer unumgänglich nbthig iß; beßmegen iß es aber 
nicht weniger wahr, baß beim {färben n ,j t treibe bie .fiafferbe 
mit bem gefärbten £acf eine Serbinbung eingeht unb gerabe ba= 
burch folibe garben erzeugt. 
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fer gldfftgFeit Fann man bann ^eugflücfcben , welche mit bett 
93ei(5mitteln ftkiRotb, Siolett «. bebrucFt, burd) dfäbfotb 
pafftrt unb gereinigt roorben ftnb, gerabe fo wie im .Rrappbabe 
unb mit bemfelben iRefultate färben, ©er fchroefelfäurebaltige 
SUFobol ifl ein »orrreffliche« SDlittel, unt ben garbfioff oon 
Mengen abjujieben; bebanbelt man gefehlte oiolette unb rofens 
rotbe SRufler bamit, fo Ibf't er ftcb fchon in ber .Saite unb 
augenblicflich in ber 2Bärme auf; ba« (Jifenorpb unb bie 5£bons 
erbe, roeldje bie Saft« biefer beiben garben bifben, roerben 
bem 3 f uge »ottfldnbig entjogen. üBaren bie 3euge btivch @ei* 
fenpaffagen gefd)bnt roorben, fo fcbeibet obige« ©emifd) auch 
gett »on benfelben ab, junt Seroei«, baf ber garbfioff beim 
@d)bnen eine innige Serbinbung mit ben fetten Sauren eingebt. 

äRerfrodrbig ifl, baß ber »on gefärbten unb gefchbntett 
beugen mit fchroefelfäurebaltigem SllFobol abgejogene garbfioff 
in biefer gläfftgfeit , obgleich fte febr fauer ifl, feine (?igem 
fcbafr folib ju färben , oollFommen bebält, rodbrenb eine äbns 
liehe Sluflbfung , bie man burd) Sebanblung tsoti puluerfbr* 
migem Ärapp mit fchroefelfäurebaltigem 2IIFof>ol erhält (er 
mag nun juoor mit 2Saffer außgeroafchen roorben feptt ober 
nicht), beim gärben nur unfolibe garben liefert. 2Bettn roirfs 
lieh ber garbfioff im dfrapp rcäbrenb beö gärben« eine Drpbas 
tion erleibet, fo Fbnnre (elfterer Umflanb baber rübren, baß 
in biefem gatte ba« ?bfung«mittel auf ben beßorpbirten garbs 
floff roirft unb ibn fo mobifteirt, baf) er nicht mebr folib färbt, 
roäbrenb eß bei feiner (JinroirFung auf ben burch bie gärbeopes 
ration fchon orpbirten , auf bem £euge beftnblidjen garbfioff 
ein jurn Solibfärben geeignete« Chrtract liefert. 

«Präfung be« ätrapp«- auf feine ©tite. Unt 
ben Sffiertb eine« .Krapp« in Vergleich mit einem anberu ju 
beflimmen , gab Ji>einrid) ©chlumbergerein ©erfahren an, 
roelche« ftSr bie gratis ein binreidjenb genaue« JRefultat liefert. 

3u biefem 3roed? hält man ftch immer einen ©orratb üon 
Saumroottenjeug, welcher mit ben Seiten fär ©unfclrotb unb 
Kofenrotb, ober »ielmebr mit benjenigeu für alle .Krappfarben, 
wie ©ebroarj, ©iolett, SRotb unb SRofenrotb bebrucFt unb bann 
in einem Jfäbfotbbab gut gereinigt roorben ifl. 
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S0?«n färbt füfc juerft mit einem ätrapp »on auerfannt 
guter Qualität einen SDJuflerfled? , ben man sur SSergleic&utig 
aufbereabrf. 9Ran nimmt nämlich einen falben ober einen 
gaajen Quabratfuß »on einem mit biefen Seiten bebrucften 
•Beuge nnb ein befiimmteS ©emicbt oon biefem .Krapp, fo 
baß bie Seiten nur jur J£>älfte gefättigt »erben ; ferner befiil» 
lirteg SBaffer, melcbeg bis auf 32° SR. erbiet ifl, in bem ge* 
eigneten Serbälfniß, je nach ber SSRenge be$ .KrappS (auf 
1 Sb- .Krapp, iOOOSb- ÜBaffer). DaS ©anje bringt man 
in eine gläferne glafcfce unb fcbättelt biefelbe beftänbig, 
mabrenb jie in einem SBafferbabe erbiet mirb. 9)?an erbigt 
fo, baß baS SBafferbab nad) anbertbalb ©tunben inS Soeben 
fommt unb läßt eg bann eine halbe ©tunbe fang fortFocfeen. 
•hierauf mäfd>t man baSSERufier, troefnet eS nnb febneibet 
baoon ungefähr ben »ierten Sb«H ab, um eS fo aufjubemab* 
ren. £>en anbern Sbeif färbt man jum seiten SRal mit bem» 
feiben Ärapp unb auf biefelbe 2(rf, um bie SSeigen ju fätti» 
gen. SDaoon febneibet man mieber einen £b f il ab «nb 
ben SRefl aoiotrt man, inbem man j. 58. % ?otb meiße 
©eife auf 8 5}>funb 2Baffer nimmt, meldjeä auf 64° SR. 
erbiet ifi ; man faßt ibn in biefem SSabe eine halbe ©tunbe 
bei biefer Semperatur; bann mäftbt man baS üRufier aus 
unb bringt eS hierauf in ein jreeiteg, ebenfalls auf 64° SR. erbig» 
teS 58ab , meines auf 8 'Pfunb Sffiafier 80 ©ran ©afpeter* 
fäure oon 36° Saume enthält. Otacbbem eS eine halbe ©tunbe 
in biefem fauren SSabe mar, roäfcgt man eS mieber auS unb 
gibt hierauf noch eine ©eifenpafjdge, gerabe fo mie bie erfle, 
aber bloß 15 SRinuten laug. 

2luf biefelbe 2lrt bebanbelt man bie »erfebiebenen .Krapp* 
forten, beren ßrgiebigfeit man befiimmen will, inbem man 
mit jebn unb nod) mehreren in eben fo oielen ©laSflafcben in 
bemfelben SSaffcrbabe ^eugfiücfdjen färbt. 

58eim sprobiren oon .Krappforten, bie roenig ober gar fei» 
nen Foblenfauren jfalf enthalten, mie $. 58. oon ©Ifaffer* 
ßrapp, fegt man beim gärben ein günftel ober ein Zehntel 
beS Krapps Kreibe ju, bamit bie garbe bas SKoitriren audhaU 
ten Fann. 

ssitaü« gMetu«, II. Stuft. 19 
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23ei biefer spriJfungßart lernt matt fd)on nach bem erften 
gärben ben relattoru garbffoffgebalt ber Ärappforten fennen, 
benn bie ©eigen abforbiren Riebet fo »iel garbgoff , alß ber 
.Krapp unter biefeti Umgänben an ge abgeben fann. ffienn 
bie Sanfter nad) bem jweitengdrbeti aeiöirt worben gnb, weig 
man and) wie ftcf> bie garben, welche biefe .Krappforten liefern, 
binftd)tlid) ber Jpaltbarfeit unb Sebbaftigfeit »erhalten. 

©urd) ©ejeicbnung ber »erfdjtebenen 90?u|ler lagt gd) 
Ieid>t ber 2Bertb jebeß probirten .Krappß anndberungßweife bes 
gimmen unb man wirb ntd)t feiten einen ftnben, beffen (Jrgies 
bigfeir um 50 biß 60 iprocent geringer ig, alß bei anberen. 

©iefe sprufungßart ig freilich jiemlich umgdnblid) unb 
erforbert augerbem »iele Sorgfalt unb eine groge ©enauigfeit, 
um getß ben roabrcn 2Bertb ber Ärappforten ju erfahren. 

©er .Krapp mug immer fo angewanbt werben, wie er im 
gaffe »orfommt unb fogleid) nad)betn man ib« auß bemfelben 
genommen bat, eß fep beim, man wilrbe ibu in »erfcbtoffenen 
©laßgafcheu aufbewabren; man barf il>n nie corber erbten, 
um bie geucbtigfeit auß ibm außjutreiben. SJZan mug immer 
ein beflimmteß ©ewicgt öon allen .Krappforten nehmen, eine 
gleidje gldd)e gebeizten £eugß unb tiefelbe SWenge begillirten 
SBafferß, weld;eß auf 32°iJf. erbiet wirb, ehe man ben £eug 
unb ben • .Krapp bineinbringf. ©ß ig forgfdftig barauf ju 
achten, bag bie 2öärme beß gatbebabß immer junimmt unb 
|ebe ©erminberung ber Temperatur »ermieben wirb, ©aß 
Sloieiren mug enblid) immer auf biefelbe Slrt eorgenommen 
werben, mit ber gleichen Quantität »oti Sngrebienjien, bei 
berfelben Temperatur, unb immer gleich lang bauern. ÖBenu 
man einen biefer Umgdnbe »ernachldfggt , fo fann man auf 
fehr »erfd)iebenartige SRefultate fommeu , bie bem wahren 
SBertb beß Krappß nicht mehr entfprechen. 

§. 1 . SBolIe mit Krapp rotb iu färben. 

93on allen rotben garben, welche man ber2Bolle ju geben 
im ©tanbe ig, ig bie mit Krapp bie baltbarge unb fegege. 

©aß ©erfahren bei biefer »2frt »on gärbung ifl febr ein* 
fach. SJZdn fiebet ben 3*U8 juerg mit % feineß ©ewichtß 
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Sllaun unb */ w gereinigtem SBeinjlein an ; hierauf bereitet man 
ein frifcbeß 23ab, itnb wenn baß SBaffer fo beiß ijl, baß man 
bie #anb nicht leicht batin galten Fann , fdjüttet man fo »iet 
guten feinen Ärapp, alß bem britten 2beife beß ©eroicbrß beß 
3eugeß gfeichFommt, in bajfelbe, unb fe^t bann '/^^iunau^s 
Ibfung ju, meiere manoorber mit ihrem ©eroichte äßajjer eers 
bünnt bot. ®?an rührt nun gut um, um bie SDlengung gehörig 
ju beroerFjlelligen , unb bringt bann bie Sßolle in baß 93ab, 
tvorin man fte eine ©runbe fang bei einer Semperatur, meld&e 
ntan nacb unb nach bid auf 75° SR. bringt, lagen muß. SInu 
(Jnbe ber Operation fann man baß SSab auch 3 ober 4 SOTis 
nuten ftebett faffen. 

5. 3. 93on bem Ärapprotbfärben ber SBaummoIIe. 

Um berSaunnvolle ein betulich fcb&neßSRotb ju ertbeifen, 
gaßirt man jte mit 6 bis 8 Eotb ©aßäpfel auf ein Q)funb 
Saunttvoße; hierauf beißt man fte jmeimat nacb einanber mit 
gembbnficben Sfffaun ober noeb bejfer mit effigfaurer 
Zbonerbe »ou 5° Saunte (bereu Sereitung ©. 99 angege; 
ben ifl), troefnet jte auß unb pafffrt fte bann bureb ein ^reibes 
bab bei 45° 9t. Olacb bem äfußroafeben , 2SaIfen unb nod): 
mafigen 2fußt»afcben färbt man mit 24 Sotb Ärapp auf ein 
^Pfunb Saumtvoße. 2Bir tvoßen nun einige Derailß über bie 
SRetbobe, nacb mefeber bie Operation ju leiten ifl » angeben. 
Slßenn baß Söajfer beß Äejfefß fau ijl, fo jlreut man ben 
älrapp in baffelbe unb rübrt mit einem ©toefe um, unt ihn itt 
bem SSabe ju »ertbeifen; mtn fährt man mit ben ©tücfett ein 
unb bafpelt fte bejlätibig um, inbem man fte »on 3eit $u £eit 
außbreitet; man erbbbt bie ©arme grabtveife , biß fte mb* 
lieb jur ©iebebi^e gejtiegeit ijl, t»aß erjl nacb 3>»ei b' s trei 
©tunben gefebeben fcU. SCRan erhalt baß Sab eine SierteU 
(luube ober eine bafbe ©runbe im Soeben, fährt bann mit 
ben ©rücfen berauß , mafdjt , roalfr tmb reinigt fte. 

9Ran fcbbnt ober crbbbb bie garbe bureb ein leid)teß, febr 
beißeß ©eifenbab, melcbeß man einige Minuten lang gibt. 

^unt gärben ber Ceimvanb Fann man ba|fefbe Verfahren 
antvenben; fte muß aber vorher, »erfleht ficb, ^albweiß ges 
bleicht fepn. 

19 * 
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5. 5. 2jon bem^türfifd)» ober 3lbrianopelrofl>*gärl>en 
ber 9?«umn>olle. 

Siefe eben fo fefle alß gtänjenbe garbe fcheint in Snbien 
ihren Ursprung ju Ijaben , oon ba fam fie nach bem Oriente, 
ito bie ©riechen lange 3 c,t binburd) beti J?anbet mit türrifch* 
gefärbter 23atimmolle allein befaßen. 

2(Ue franjöftfchen gabrifcn bezogen bie mit biefer reichen 
garbe gefärbte SBaumroolle biß jum 3<*hee 1747 auß bem 
Oriente; ju biefer £eit jogen bie Herren ge ßqu et, Sou» 
barb unb b'^ariflop griedjifd>e garber nad) granfreid) 
unb bilbeten jroei Diieberlaffungen , eine ju Sarnetal, bet 
«Rouen, unb bie anbere ju 2Iube na ß, in Sangueboc. 

Oieutt Sabre barauf brachte ein anberer «priBatmann, 
glacbar, n>eld)er fid) lange im ottomanifcben Reiche aufbielt, 
Arbeiter mit ftc^ jurücf, mit melden er ju eaintsgb<i«'on, 
bei Jüpon, eine britte 2lbrianopelrotf)=gabrif errichtete. 

Siefe gremben fonnten unß baß ©ebeimniß ibreß «8er* 
fabrenß nidjt lange Berbergen. SJian machte eß anfangß ermaß 
fd)led)ter alß fie; enblich gelang eß aber ber franjbfifcben Sn* 
bufirie , biefelben nicht nur nachjuabmen , fonöern fie fogar 
ju übertreffen. 

Sie Siegierung fühlte halb bie SBichtigfeit biefeß neuen 
©emerbjreeigeß, ber ihren gabrifen fo Biel 9iubm unb ÜBobl* 
fahrt gemährte, unb madjte im S<*hr 1765 bie Setailß beß 
«Berfabrenß, nad) melchem man bie 23aummolle £ürfifch= 
roth färbt, befannt. Sßon biefem Slugenblicf an fab man 
nach unb nach jahlreiche Dtiebertalfungen biefer 2lrt im Süben 
unb Oiorben Bon granfreid), befonberß aber in Sffouen unb 
beffen Umgebungen , entgehen. 

Sie ju biefer 2lrt Bon gärberei nbtbigen SRanipulationen 
unb sproceffe finb jiemlid) complicirt, obfehon man in neuejier 
■Seit biefelben abjnfürjen fid) bemüht b«t. 
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A. Sefdjreibung beß in SRouen gebräuchlichen 
Serfabrenß beim £i5rf'ifchrotbfärben. 

(fß befielt auß folgenben Operationen: 

1 ) Slußfochen ober ©ntfchälen. 9Äan entfd)ält 
bie Saumroolle, inbem man fte 5 ober 6 ©tnnbeit lang in 
einer cpotafches ober ©obalauge »on l° Saume fteben läßt. 
90?an läßt fte hierauf ilber bem .Reffel abtropfen, fpult fte in 
ftießenbem ffiaffer gut ab unb trocfnet fte an ber Suft. ©tatt 
ber spotafche braucht man auch bie ©egraifftrbriibe »on ber 
fünften Operation. 

2) SO? I fl * «ber ätothbab. SDian bebient ftd> baju 
beß ©chafmifleß, woeon man gercbhnlich 25 — 30 *Pf. auf 
100 «Pf. Saumroolle nimmt. Sttan fängt bie Sfrbett bamit 
an, baß man ibn $uerfl einige Zage lang tu einer ©obalauge 
»on 8 ober 10 ©rab einroeicht, bann mit ungefähr 500 SSftaaß 
fchroäcberer Sauge »erbiinnt unb ibn jugleid) mit ber Aanb in 
einem fupfernen .fteffel, beffen Soben »oll Sbcher tfl, jerbnlcft. 
5D?an gießt nun bie gläfßgfeit in einen .fübel, in tuefdjen 
man 5 — 6 *Pf. Saum&bl gebracht bat, unb mengt biefe 
beiben ©ubflanjen burd) roteberbolteß Umrdhren gut unter eins 
anber, biß bie gläfftgfeit gan$ gleichartig iff, unb in aller, 
ihren £b*ilen fine gleidje garbe beft&t. 

9tachbem baß Sab auf biefe SBeife jubereitet roorben, 
imprägnirt man bie Saummolle gut mit bemfelben unb ar« 
bettet fte, ©ebinbe für ©ebinbe, gut burch, roie beim ©alliren 
ober SJlaunen; hierauf ringt man fte an bem @ar»ilirjfocf 
auß unb läßt fte 10 — 12 ©tunben lang auf einem £ifche 
liegen, wobei man bie Sorftdft braucht, nicht mehr alß 
2 ober 3 ©ebinbe auf etnanber 511 legen, bamit bie ©chroere 
berfelben baß Sab nicht ablaufen macht ; man trägt fte nun 
auf ©tangen »on weichem Jpolje jitm Slufhängen ttnb febrt 
bie ©ebinbe »on ^eit ju ^eit um, bamit fte fo gleicharmig 
alß mbgltch trocfnen. 9lachbem bie Saummolle an ber Suft 
einen gemiffen ©rab »on SErocfenheit erlangt hat, bringt man 
fi« in bie Erpcfnenftnbe, «el<he biß auf 50® 9i. ermärmt ijt. 
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«jo fit bie no<^> übrige geucbtigfeit oerliert, welche biefelbe 
binbern würbe, ßcb mit ben anbern SSeigen, bte ße ttodj be> 
fomnten muß, ju oerbinben. 2Baö oon bem 58ab übrig bleibt, 
nennt man ben 93orfcbuß (avance), unb tiefer wirb bem 
näcbßen 23abe jugefegt. 

S0?an gibt ber 23aummolle jwei unb jumeilen fogar brei 
folcbe SDtißbäber, wenn man fef>r gefättigte garben erbalten 
will. i 

2Benn bie 23aumwoHe einmal bie SDtißbäber befommen 
bat, fo muß man ßd) wohl büten, biefelbe lange aufgebäuft 
ju iaffen, bamitßeßcb nicbt entjünbet, «jie eö fcbon mehrere 
SOZale , wegen ber eintretenben ©äbrung, gegeben iß. 

3) 2Beißbab ober Jpauptbblbab. ©ajfelbe roirb 
bereitet, inbem man auf 6 *}>f. Saum&bl SO SSaaß ©obas 
lauge oon einem ©rab, ober jumeilen weniger, gießt, je 
nacbbem man ßd? burcb einen oorberigen föerfucb oon ber ©üte 
beo ©ebleß über jeugt bat (f. ©. 129). ©iefeß oermengt man gut 
mit einer Jtrücfe, ober inbem man baß 23ab bftevß oon einem 
Äübel in ben anbern gießt. SJian fann oerßcbert feijn, baß 
baß »ab fo ift, wie eß fe^n foH, wenn bie ©obalauge 4 ober 
5 ©tunben lang, ober fogar langer, mit bem ©eble oerbutrben 
bleibt, unb wenn biefeß nicbt wieber auf ber Oberfläche junt 
Sorfcbeine fommt; in biefem »abe nimmt man bann bie 
93aumwolle, wie in bemSWißbabe, burcb/ läßt ft e 10 — 12 
©tunben lang auf bem 2ifcbe liegen, bängt ße auf unb 
trocfnet ße. 

©tefe ©eblbeige muß jweis, brei mal, unb fogar nocb 
bfter, wieberbolt gegeben werben, je nacbbem man ber garbe 
mehr ober weniger äfbrper geben will. 

4) ©cbwacbe ©eblbeige. ©em SKücfßanbe oon ben 
oorbergebenben Delßbeigen, welchen man ebenfalls »orfcbuß 
(avance) uennt, fegt man ungefähr 100 SJtaaß ©obalauge 
oon 2 ober 3 ©rab ju unb rührt baß ©anje gut burcbeinanber; 
hierauf nimmt man bie »aumwoHe, wie in ben oorbergebenben 
»äbern, burcb. Sßian gab ebemalß 2, 3 unb fogar 4 folcbe 
fcbwäcbere Seblbeigen; eine ober jwei ßnb aber hinlänglich. 

5) ©egraifftren ober Entfetten (©pülen). 
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SDlan läßt bte Saumrooße 5 ober 6 ©tunben lang in einer 
lauen ©obaauflbfung oon einem ©rabe roeid)en, legt fte bann 
jum Slblaufen auf einen £ragebocf unb fchüttet mebrtnalg 
SBaffer auf biefelbe, fo baß fte ganj oon biefer glüffigfeit 
burd)brungen rcirb; nach einer ©tunbe mäfcht «tan fte, ©es 
binbe für ©ebinbe, gut aug, um alleg nicht gebunbene £)e&l 
baoon roegjuttebmen , melcfjeg, tvenn eg auf ber Oberfläche 
ber Saummoße äurücfbliebe , biefelbe oerbinbern mürbe, bie 
©allirung gut anjunebtnen; f>ter<utf ringt man fte am Gar* 
»tlir|locf aug unb tredfnet fte. 

9lach ber Entfettung muß bie Saummolle fch&n meiß fepn. 

2Bag oon biefem Entfetfunggmafier yirüdfbleibt, bient, 
wie oben gefaßt tvurbe, jurn Entfchälen (3lttgfochen) ber 
Saummolle. 

6) ©alliren. 9)?an läßt auf 100 <J)f. Saummoße 
20— 25 9>f. gute ©aßäpfel, bie man oorber grob geflogen 
bat, in ungefähr 100 SWaaß Sffiaffer fo lange fcdjen, big man 
fte leicbt mit ben gingern jerbrücfen fann. 9?un gießt man in 
ben .Reffei 50 9)?aaß falteg SfÖaffer; ben 3Ibfub feibt man burcb 
ein etmag engeg #aarfleb unb fcbreitet bann bei einer 2cmpes 
ratur jum ©aßiren, melcbe fo hoch ifl, baß man bie Jpanb in 
bem Sabe jtt halten oermag. Eie SDlanipulation ifl übrigeng 
ganj fo, mie bei bemOeblbabe; man trägt bie Saummoße fo* 
gleich jum Slufbängen in freie Stift, menn eg baS ©etter er* 
laubt, ober auf einen £ängeboben , menn bag ©etter regne* 
rifcb unb feucht fepn foßte. ©an muß, um bag 2rocfnen fo 
gleicbfbrmt'g algtnbglichju oußbringen, bie fd;on früher ange* 
gebenen Sorftchtemaaßreaeln anmenben, menn man anberg bei 
bem »Mugfärben in Ärapp feine Ungleichheiten in ber garbe 
befommen miß. 

Eag ©aßirett fann auch, obfchon mit einer gleichen ©enge 
©aßäpfel, auf jmeimal gefächen; man läßt bie SPanmmofle 
bann jmifchen bett betben ©aßirungen tvocfnen. Eiefe 2J U, 
thobe beft^r ben 93ortheil,- baß fte baju beiträgt, f garbe ge* 
fättigter unb mehr gleichförmig jtt machen. 

SWan «fegt jumeil«i einen S£h«>l ©aßäpfel bnrch 
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©nrnach , unb man erbdlt burch biefeß SRitfel fogar einige be* 
fottbere ©djattirungen, »eld» febr gefcbdgt ftnb. 

7) »21 lau nett. 25aß Sllannen non 100 $)funb S3aiittis 
»olle erforbert 25 — 30 «Pf. reinen, b. b. gut non allen 
©ifeufaljen gereinigten Sllaun. Die ©egemnart ber geringfien 
«JRenge tineß CNfenfaljeß in bem Sllaun nnlrbe bem SRotb einen 
©tich in bie garbe ber «Beinbefen geben unb folglich ganj 
ben 3»ecf vereiteln. «SRan muß ftd) alfo nor Qlllem non ber 
«Reinheit beß 2llaunß dberjeugeu, inbem man eine geringe 
«JRenge baoon in «Baffer auflbft unb bann einige tropfen 
«Blutlaugenfalj (eifenblaufaureß Äali) jufegt. SBenn biefeö 
©alj nad) einigen ©tunben in bet 2llaunauflbfung feinen 
blauen «Rieberfcglag bemorbringt, fo fann man ben 2Ilaun 
ebne alle ©efabr anmenben; im entgegengefegten gall ifi aber 
ber Silann fcbledjt, unb man muß fid? »obl hüten, benfelben 
ju gebrauchen, ehe man ibn auf bie ©. 83 angegebene 
SERetbobe gereinigt bat. 

(?ß iftaber nicht genug, baß ber Sllaun nollfommen rein 
fep, fonbern man muß auch ben Ueberfchuß non ©dure, »el* 
eben biefeß ©alj enthalt, abftumpfen, inbem man in baß 
«Baffer, »elcheß benfelben oufgelbft entbdlt, eine geraiffe 
«JRenge Äreibe *) ober ©obasSluflbfung bringt. 

«JRan Ibf’t baber 25 — 30 W* 9llaun in ungefähr 100 
sjRaaß Siegen* ober glußmaffer auf, ohne alle« ©ieben. «Senn 
ber Sllaun aufgelbft iff, fegt man nach unb nach eiue ©oba* 
«Uuflbfnng, »eiche auß 2b<H beß @e»ichteß beö SJlaunß 
bereitet ronrbe, ju. SRan gibt nicht eher eine neue Portion 
©on ber alfalifchen «Muflbfung binju, biß baß Slufbraufen, 
reelcheß burch bie erfle entjianb, ganj t>erfch»unben ift, unb 
fo fort. 2luf biefe «Beife bat man nicht ju fürchten, baß 
burd> ein ju beftigeß unb ju lebbafteß Slufbraufen ein 2beii 
beßSabeß auß bemdfeffel binaußgemorfert »erbe. SRan fleht 
roobl ein, baß baß «llufbraufen hier non ber ©ntmicflung ber 
Äoblenfdure berrübrt , »eiche an baß «Ratron gebunben »ar, 
unb »eldje burch bie überfchüfftge ©dure beß Sllaunß frei gej 

*) «uf t «pfunb Sllaun finb 3*/* biß s «oth Jfreibe erforderlich. 
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